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本 手册 是 一 本 内 容 新 颖 、 实 用 性 强 、 携 帯 方 便 、 査 
阅 快捷 的 五 金 材料 及 产品 工具 书 。 其 主要 内 容 包括 基础 
ТЕБЕ, 、 常 用 金属 材料 的 規格 及 理 途 重 量 、 建 筑 装 満 五 金 
件 、 紧 固件 、 传 动 件 、 密 封 及 润滑 件 、 手 工 工具 、 钳 工 
工具 、 切 削 工 具 、 测 量 工具 、 和 气动 工具、 电动 工具 。 手 
册 中 配备 了 丰富 精美 的 实物 图 片 ， 在 众多 五 金工 具 书 中 
独 具 特 色 。 

本 手册 适合 从 事 五 金 产 品 设 计 、 和 生产、 管理 、 营 
销 、 采 购 的 人 员 及 五 金 产 品 用 户 使 用 。 
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1.1 常用 计量 单位 


1.1.1 长 度 单位 换算 
1. 法 定 长 度 单位 ( 表 1-1) 


基础 资料 















































表 1-1 法 定 长 度 单位 
单位 名 称 旧名 称 符号 与 基本 单位 的 换算 
微米 DA pm 0.000001m 
гж 公 厘 mm 0. 001m 
厘米 公 2 cm 0.01m 
分 米 みさ dm 0.1m 
米 公 尺 m 基本 単位 
十 米 公 丈 dam 10m 
百 米 公 引 hm 100m 
“РЖ (2) 公里 km 1000m 
2. 英制 长 度 单位 ( 表 1-2) 
表 1-2 英制 长 度 单位 
単位 名 称 | 符号 | 与 基本 单位 的 换算 | 与 法 定 基本 单位 的 换算 
英里 mile | 1760 x3 x12in 1609. 34m 
但 yd 3 x 12in 0. 9144m 
英尺 ft 12in 0.3048m 
英寸 in 基本 单位 0. 0254m 














(88) 


单位 名 称 | 符号 | 与 基本 单位 的 换算 | 与 法 定 基 本 单位 的 换算 





英 分 了 一 1/8in 


0. 003175ш 





密 耳 (英豪 ) | mil 1/1000in 














Q 英 分 (1/8in) 是 我 国 的 习惯 称呼 ， 英 








单位 。 

3. 长 度 单位 换算 ( 表 1-3) 
表 1-3 长 度 单位 换算 
米 厘米 Ж 
(m) (cm) | (mm) 


0.0000254m 
制 中 无 此 长 度 计量 





英尺 英寸 


(ft) (in) 








1 100 1000 3 3.28084 | 39.3701 




































































0. 01 1 10 0. 03 0. 032808 |0. 393701 
0.001 0.1 1 0.003 | 0.003281 | 0. 03937 
0. 333333 | 33. 3333 | 333. 333 1 1.09361 | 13.1234 
0. 3048 30.48 304.8 | 0.9144 12 
0. 0254 2.54 25.4 0.0762 | 0.083333 1 
1.1.2 常用 线 规 号 与 公称 直径 对 照 ( 表 1-4) 
表 1-4 常用 线 规 号 与 公称 直径 对 照 
SWG 英国 线 规 | BWG 伯明翰 线 规 | AWG 美国 线 规 
线 规 号 - . 7 
in mm in mm in mm 
3 0.252 | 6.401 | 0.259 6. 58 0. 2294 | 5. 83 
4 0.232 | 5.893 | 0. 238 6. 05 0. 2043 | 5. 19 
3 0.212 | 5.385 | 0.220 5.59 0.1819 | 4.62 
6 0.192 | 4.877 | 0.203 5.16 0.1620 | 4.11 














































































































(Ж) 
SWG 英国 线 规 | BWG НИ Л | AWG 美国 线 规 
线 规 号 I : I 
in mm in mm in mm 
7 0.176 | 4.470 | 0.180 4.57 0.1443 | 3.67 
8 0.160 | 4.064 | 0.165 4.19 0.1285 | 3.26 
9 0.144 | 3.658 | 0.148 3.76 0.1144 | 2.91 
10 0.128 | 3.251 | 0.134 3.40 0.1019 | 2.59 
11 0.116 | 2.946 | 0.120 3.05 |0.09074 | 2.30 
12 0.104 | 2.642 | 0.109 2.77 |0.08081 | 2.05 
13 0.092 | 2.337 | 0.095 2.41 10.07196 | 1.83 
14 0.080 | 2.032 | 0.083 2.11 10.06408 | 1.63 
15 0.072 | 1.829 | 0.072 1.83 |0.05707 | 1.45 
16 0.064 | 1.626 | 0.065 1.65 |0.05082 | 1.29 
17 0.056 1.422 | 0.058 1.47 10.04526 | 1.15 
18 0.048 1.219 | 0.049 1.24 |0.04030 | 1.02 
19 0.040 | 1.016 | 0.042 1.07 |0.03589 | 0.91 
20 0.036 | 0.914 | 0.035 0.89 10.03196 | 0.812 
21 0.032 | 0.813 | 0.032 0.81 | 0.02846 | 0. 723 
22 0.028 | 0.711 | 0.028 0.71 10.02535 | 0.644 
23 0.024 | 0.610 | 0.025 0.64 |0. 02257 | 0.573 
24 0.022 | 0.559 | 0.022 0.56 |0.02010 | 0.511 
25 0.020 | 0.508 | 0.020 0.51 | 0.01790 | 0.455 
26 0.018 | 0.457 | 0.018 0.46 | 0.01594 | 0.405 
27 0. 0164 | 0. 4166 | 0.016 0.41 | 0.01420 | 0.361 
28 0.0148 | 0. 3759 | 0.014 0.36 | 0.01264 | 0.321 
































































































































(2%) 
BIE ээ 英国 线 规 шиг 伯明翰 线 规 204 美国 线 规 
in mm in mm in mm 
29 0.0136 | 0.3454 | 0.013 0.33 0.01126 | 0.286 
30 0.0124 | 0.3150 | 0.012 0. 30 0. 01003 | 0.255 
31 0.0116 | 0.2946 | 0.010 0.25 |0. 008928 | 0. 227 
32 0.0108 | 0.2743 | 0. 009 0.23 |0. 007950 | 0. 202 
33 0.0100 | 0.2540 | 0. 008 0.20 |0. 007080 | 0. 180 
34 0. 0092 | 0. 2337 | 0. 007 0.18 |0. 006304 | 0. 160 
35 0. 0084 | 0.2134 | 0. 005 0.13 |0. 005615 |0. 143 
36 0. 0076 | 0. 1930 | 0. 004 0.10 0. 005000 | 0. 127 
1.1.3 标准 得 网 号 与 目 数 对 照 ( 表 1-5) 
Ж 1-5 标准 得 网 号 及 目 数 对 照 
网 号 目 数 FLZ 网 号 目 数 FLZ 
/号 / 目 (个 /cm”) /号 / 目 (个 [cm2 ) 
5 4 2.56 0.95 20 64 
4 5 4 22 77.44 
3.22 6 5.76 0.7 24 92. 16 
2.5 8 10.24 0.71 26 108.16 
2 10 16 0. 63 28 125. 44 
12 23.04 0.6 30 144 
1.43 14 31.36 0.55 32 163. 84 
1.24 16 40. 96 0. 525 34 185 
1 18 51. 84 0. 5 36 207 



























































(28) 

网 号 目 数 孔 数 / 网 号 目 数 孔 数 / 
/号 / 目 (个 /em ) /号 / 目 (ет?) 
0. 425 38 231 0. 125 120 2304 
0.4 40 256 0. 12 130 2704 
0. 375 42 282 140 3136 

44 310 0.1 150 3600 
0. 345 46 339 0. 088 160 

48 369 0. 077 180 5184 
0. 325 50 400 190 5776 

55 484 0. 076 200 6400 
0. 301 60 576 0. 065 230 3464 
0. 28 65 676 240 9216 
0. 261 70 784 0. 06 250 10000 
0.25 75 900 0.052 | 275 12100 
0.2 80 1024 280 12544 
0.18 85 0.045 300 14400 
0.17 90 1296 0.044 320 16384 
0.15 100 1600 0.042 350 19600 
0.14 110 1936 0.034 | 400 25600 




















注 : 1. F] A 48 Dü ЛУД ЖК oF, 単位 力 mm。 例 如 : 1 
号 网 ， 即 指正 方形 网 孔 每 边 长 1mm。 
2. 目 数 系 指 lin(25.4mm) 长 度 上 的 孔 眼 数目 ， 单 位 为 
目 /in。 例 如 : lin 长 度 上 有 20 孔 眼 ， 即 为 20 H, 
3. 一 般 英 美 各 国 用 目 数 表 示 ， 俄 罗斯 用 网 号 表示 。 





1.1.4 粒度 代号 及 尺寸 范围 ( 表 1-6) 
表 1-6 粒度 代号 及 尺寸 范围 























公称 篇 也 99. 9% 通过 上 检查 篇 下 检查 得 不 多 于 2% Ш 
粒度 尺寸 范围 的 网 孔 尺 寸 | 网 孔 198 Е | 网 孔 .. jm | ААУ 
代号 ТЕ (ER) | 尺寸 | 不 多 于 | 尺寸 | 不 少 于 | 不 多 于 | СЕК 9 ) 

pm Zum | (%) | /рш | (9) | (%) /pm 
# 范 用 

16/18 |1180/1000 1700 1180 8 1000 90 8 710 
18/20 | 1000/850 1400 1000 8 850 90 8 600 
20/25 | 850/710 1180 850 8 710 90 8 500 
25/30 | 710/600 1000 710 8 600 90 8 425 
30/35 | 600/500 850 600 8 500 90 8 355 
35/40 | 500/425 710 500 8 425 90 8 300 
40/45 | 425/355 600 455 8 360 90 8 255 
45/50 | 355/300 500 384 8 302 90 8 213 
50/60 | 300/250 455 322 8 255 90 8 181 
60/70 | 250/212 384 271 8 213 90 8 151 
70/80 | 212/180 322 227 8 181 90 8 127 
80/100 | 180/150 271 197 10 151 87 10 107 
100/120! 150/125 227 165 10 127 87 10 90 









































(88) 


= 




















АЛ, 99. 9% 通过 上 检查 得 下 检查 得 不 多 于 2% 通 
粒度 尺寸 范围 的 网 孔 尺 寸 | WF ЕИ 网 孔 |й Ей | 次 下 物 | 过 的 网 孔 斥 
代号 pe CERM) | 尺寸 | 不 多 于 | 尺寸 | 不 少 于 | 不 多 于 | Ч СЕМ) 
“pm Zum | (%) | /pm | (%) | (%) / um 
ж 范 Bi 
120/140 | 125/106 197 139 10 107 87 10 75 
140/170| 106/90 165 116 11 90 85 11 65 
170/200 90/75 139 97 11 75 85 11 57 
200/230 75/63 116 85 11 65 85 11 49 
230/270 63/68 97 75 11 57 85 11 41 
270/325 53/45 85 65 15 49 80 15 == 
325/400 45/38 75 57 15 41 80 15 一 
w 范 用 
16/20 | 1180/850 1700 1180 8 850 90 8 600 
20/30 850/600 1180 850 8 600 90 8 425 
30/40 600/425 850 600 8 425 90 8 300 
40/50 425/300 600 455 8 302 90 8 213 
60/80 250/180 384 271 8 181 90 8 127 


注 : 
































隅 离 粗 线 以 上 者 用 金属 编织 得 ,其 余 用 电 成 形 般 筛 分 。 
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11.5 面积 单位 换算 
1. 法 定 面积 单位 ( 表 1-7) 

















表 1-7 法 定 面积 单位 
单位 名 称 旧名 称 符号 | 与 基本 单位 的 换算 
平方 米 平方 公 尺 т? 基本 单位 
平方 厘米 平方 公分 cm? 0. 0001m? 
平方 毫米 平方 公 厘 тт? 0. 000001 m° 
平方 公里 平方 公里 km? 10000002 
公 項 公 項 hm? 10000m? 


ЇЕ, 公顷 ( 国 





























际 符号 为 ha) 、 公 调 (a) 是 国际 计量 大 会 认可 
的 暂 用 单位 。1992 年 11 月 起 ， 公 顷 列 为 我 国 











位 ， 而 公 亩 未 予 选 用 。1la = 100m* , 1ha = 100a。 


2. 英制 面积 单位 ( 表 1-8) 
表 1-8 英制 面积 单位 


法 定单 














单位 名 称 符号 与 基本 单位 的 换算 
英亩 коо 6272640in2 
平方 码 yd? 1296in? 

平方 英尺 f 144in2 

平方 英寸 in? 基本 单位 








3. 面积 单位 换算 ( 表 1-9) 
表 1-9 面积 单位 换算 














平方 厘米 | 平方 毫米 | 平 方 | 平方 英尺 | 平方 英寸 
(т^) | (ем?) | (ют?) | 11А | (82) (in2) 
1 10000 | 1000000 9 10.7639 | 1550 
0.0001 1 100 | 0.0009 |0.001076| 0.155 
0. 000001| 0.01 1 0. 000009 |0. 000011 | 0. 00155 































































































(28) 
平方 米 | 平方 厘米 | 平方 毫米 | E 方 | 平方 英 尺 | 平方 英寸 
(т^) | (cm?) | (ют?) | 11А | (82) (in2) 
0.111111 1111.11 | 111111 1 1. 19599 | 172. 223 
0.092903 | 929.03 | 92903 [0.836127 1 144 
0.000645 | 6.4516 | 645.16 |0. 005806 |0. 006944 1 
公 Hi 公 H [市 ] 英 H 
(hm?) (a) H (acre) 
1 100 15 2. 47105 
0.01 1 0.15 0.024711 
0.066667 6. 66667 1 0. 164737 
0. 404686 40. 4686 6. 07029 1 
ЇЕ, 1 市 亩 =666.6m”。 
1.1.6 体积 单位 换算 
1, 法定 体 税 単位 ( 表 1-10) 
表 1-10 法 定 体积 单位 
单位 名 称 旧名 称 符号 与 基本 单位 的 换算 
ZF 公 撮 mL 0.001L 
JEF 公信 cL 0. 01L 
分 升 公 合 dL 0.1L 
升 公 L( 或 1) 基本 単位 
十 升 з. dal, 10L 
百 升 公 hL 100L 
FF 公 kL 10001, 
ЇЕ: 1. IL =1dm° = 1000cm? 。 


2. 1mL = 1cm' 。 
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2. 英制 和 美制 体积 单位 ( 表 1-11) 
表 1-11 英制 和 美制 体积 单位 



























































Бїс 单位 e "тү, 折合 升 (L) 
类 别 名 称 符号 进位 英制 美制 
品 脱 0.568261 | 0.550610 
Z J 2pt 1.13652 1. 10122 
Tu mE gal 4qt 4. 54609 4. 40488 
配 克 pk 2gal 9. 09218 8. 80976 
浦 式 耳 bu 4pk 36. 3687 35.2391 
及 耳 i 0.142065 | 0.118294 
ЖЕ, 品 脱 4gi 0.568261 | 0. 473176 
„2 =й 2р! 1. 13652 0. 946353 
mE gal 4qt 4. 54609 3. 78541 
注 : 1. 1 美制 (石油 ) 桶 (符号 bbl) =42 美 液 量 加 仑 = 


158. 987L。 


Ез, x O 





ЖЕ, З 





里 


符号 前 面 ， 加 上 “dry” 符 号 ; 美制 液 
量 符号 前 面 ， 加 上 “liq” 符 号 ; 英制 液 





ЕЗ, Әү 1 


Е- f] = 





前 面 ， 


加 上 ”了 全 符号。 又 有 时 ， 各 种 美制 符号 前 面 ， 加 上 


“US" 符 号 ;各 种 英制 





な な Г1 


PFH 


3. 体积 单位 换算 ( 表 1-12) 
表 1-12 体积 单位 换算 





前 面 ， 加 上 “UK" 符 号 。 

















立方 米 F 立方 英寸 | 英 加 仑 | 美加 仑 ( 液 量 ) 
(m°) (1) (i) | (UKgal) (USgal) 
1 1000 61023.7 | 219.969 264. 172 
0.001 1 61.0237 | 0.219969 0.264172 
0.000016 | 0.016387 1 0. 003605 0. 004329 
0.004546 | 4. 54609 | 277.420 1 1. 20095 
0. 003785 | 3.78541 231 0. 832674 1 
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1.1.7 质量 (重量 ) 单 位 换算 
1. 法 定 质量 (重量 ) 单 位 ( 表 1-13) 
表 1-13 法 定 质量 (重量 ) 单位 






































単位 名 称 | ”旧名 称 | 符号 | 与 基本 单位 的 换算 
28 50, 公 丝 mg 0. 000001kg 
ДЇ тү, Z= cg 0. 00001kg 
分 克 AJE dg 0. 0001 kg 
Ж. 公分 g 0. 001kg 
T a AER dag 0. 01kg 
百 克 公 两 hg 0. 1kg 
千克 (公斤 ) | AR, T kg 基本 单位 
吨 公吨 t 1000kg 
注 : 1. 旧 单 位 公 担 (q，100kg) 因 不 符合 法定 単位 規定 , 現 
已 废除 不 用 。 


2. 人 民生 活 和 贸易 中 ， 质 量 习 惯 称 为 重量 。 
2. 英制 和 美制 质量 (重量 ) 单 位 ( 表 1-14) 
表 1-14 英制 和 美制 质量 (重量 ) 单 位 























单位 名 称 符号 与 基本 单位 的 换算 
英 吨 ton 2240 lb 
美 吨 sh ton 2000 lb 
磅 lb 基本 単位 
цан oz 1/16 lb 

格 令 gr 1/(16 x7000 )1Ь 











3. 质量 (重量 ) 单 位 换算 ( 表 1-15) 
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R115 质量 (重量 ) 单 位 换算 
吨 千克 [市 ] [市 ] 
(1) (kg) 担 Л 
1 1000 20 2000 
0. 001 0.02 2 
0.05 50 100 
0. 0005 0.5 0.01 1 
1. 01605 1016. 05 20. 3209 2032. 09 
0. 907185 907. 185 18. 1437 1814. 37 
0. 000454 0. 453592 0. 009072 0. 907185 
Ж 美 吨 磅 
(ton) (sh ton) ( lb ) 
0.984207 1.10231 2204. 62 
0. 000984 0. 001102 2. 20462 
0. 049210 0. 055116 110. 231 
0.000492 0. 000551 1. 10231 
1 1. 12 2240 
0. 892857 1 2000 
0. 000446 0. 0005 1 
1.1.8 密度 单位 换算 ( 表 1-16) 
表 1-16 密度 单位 换算 
„з | W/X? (мт) | | з | 磅 / 英 加 仑 
по иу Ж ца! шань (њи 
(kg/m’ ) а (lb/in* ) (lb/f) |. 
(g/cm ) imp. gal) 
1 0. 001 3.6 x10 ` 0.062 0.01 
1000 1 0.036 62.43 10. 017 
27683 27. 68 1 1728 277. 27 
16. 019 0. 016 5.78 x10 `“ 1 0. 1605 
99.83 0.1 0. 0036 6. 2305 1 














12 常用 公式 
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1.2.1 常用 面积 计算 公式 ( 表 1-17) 
表 1-17 常用 截面 面积 计算 公式 
名 称 截面 图 形 HT 算 A 式 
S 
| X А=а?; a=0.707 14 =/4 
形 d=1.414 2a =1.414 2 JA 
长 SNS A=ab=a Vd -a =b Vd -b 
SS 2 2 2 2 4 
ЛА кеи 7 
(ЖЖ) bapi 0 шс 
bh b š азер" 
ルー ニー ニー = 
= „Же 225209 | 2b ) 
fü ДХ PR 
形 | > _] 2 
A= /Р(Р-а) (アーム ヵ ) (アーc) 
平 
行 ン 
1 
四 ジグ - А = 
の 
梯 Z эгж | 
81 PA хайх 
со на цан ин 
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( 续 ) 
名 称 截面 图 形 т я A 式 
т 60 Жн A =2. 598 1a? =2.398 18? 
š АУ N u 2 
六 N -3.464 1г 
Z 120 | R=a = 1.154 7r 
4 = r=0.866 03a =0. 866 03R 
А = тг? =3.1416r° =0.785 44? 
L =2тт = 6.283 2г=3. 141 64 
5 к-1/2т -0.159 151 =0.564 19 /4 
d=L/m =0.318 31L =1. 128 4./А 
A = mab =3. 141 6ab 
а 周 长 的 近似 值 : 
ЇЙ ググ 2 2 
i 2 2Р=т /2 b 
l 2 Яс (a° +b) 
比较 精确 的 值 : 
2Р-т(11.5(а-) – Zab] 
1 2 
/ 4 = ti =0. 008 726 баг 
扇 7/=24/7 =0. 017 453ar 











г-2А/|-57.2961/а 
1801 57. 2961 
Q = 三 


Tr E 

































(Ж) 
名 称 截面 图 形 t 算 公式 
1 2 2, 
А=-—[т-с(т-һ)]; r- 
弓形 | Ме Г уто 
Дт? -e 57.2961 
ћ ニテ ー ; «= 
2 r 
А = пт( А2 – г?) =3.1416(А? –г?) 
= 0. 785 4(D? – d° ) 
圆 
环 =3.141 6(D -S)S 
=3. 141 6(d+S)S 
S=R-r=(D-d)⁄2 
4 О. 212 чый 
部 分 360 = 
А = 0). 008 727a( R2 – г?) 
( 环 式 = ат (82-42) 
扇形 ) 4 x 360 
=0. 002 1824(02-42) 
ЇЕ: 图 中 4 一 面积 ; Р К; ZL 一 圆周 长 度 ; R 一 外 接 














圆 半 径 ; :一 内 切 


圆 半径 5 /一 弧 长 。 
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1.2.2 常用 体积 及 表面 积 计 算 公 式 ( 表 1-18) 
表 1-18 常用 表面 积 及 体积 计算 公式 














Р 计算 公式 
图 形 表面 积 S 
称 体积 了 
及 侧 表 面积 M 
5 =ба? V = a° 
S=2(ah + bh + 
V = аЬ 
ab) 
2 
М =2xrh = mdh V= arh sT 














Fe E C Ry 





(mË) 











= 内 侧 表 面积 
+ 外侧 表面 
口 


= 2 イル (テキ 了 7」) 





= ィ ル (7 =) 






































( 续 ) 
を 计算 公式 
图 形 表面 积 $ 
a 及 人 表面 和 М ши 
к 
Г. M= mr(h+h,) т (Ажа) 
pi р | 2 
Ч て ウ 
2: 5 = 5.196 2a + 1 
23 бал. 
柱 
a 
正 に | 
四 ANA 5 =а? +02 +2(а y- (+b? +ab)h 
А EN Л, +b)h, 5 3 
5 
dr па 
球 CM $=4тг =n? | = = 
3 6 
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(Ж) 
P 计算 公式 
图 形 表面 积 5 
称 R V 
及 侧 表 面积 M ца, 
圆 М =r の 
э, V = 
HE =Tr / +h 3 
圆 Ё Th ( 2 +r +rir) 
2 М =т1(т+г|) T = 
ё 3 
1.2.3 常用 金属 材料 理论 重量 计算 公式 ( 表 1-19) 
表 1-19 常用 金属 材料 理论 重量 计算 公式 
序号 类 别 理论 重量 т/ (Ке/ш) 
1 ИП], 、 钢 线材 、 钢 丝 m =0. 00617 х 直径 ? 
2 方 钢 m = 0. 00785 x 边 长 ? 
3 六 角钢 m = 0. 0068 х 対辺 距 高 * 
4 八角 钢 m = 0. 0065 x 对 边 距 离 ? 
m = 0. 00785 x 边 厚 x(2 x 边 
5 Жу у fA Я 
MM й - 边 厚 ) 
m = 0. 00785 x B JE x (长 边 
6 不 等 边 角 钢 
Ж + 短 边 宽 - 边 厚 ) 
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(28) 
序号 类 别 理论 重量 /(kg/m) 
m = 0. 00785 x 腰 厚 x[ 高 +/ 
о < ( 服 宽 - 腰 厚 ) ] 
m =0.00785 x 腰 厚 x[ 高 +e 
ош < ( 服 宽 - 腰 厚 ) ] 
9 | 扁 钢 、 钢 板 、 钢 带 ”| m=0.00785 x 宽 x 厚 
m = 0. 02466 х 壁 厚 х (外 径 
10 钢管 а) 
11 纯 铜 棒 m = 0. 00698 x 直径 ? 
12 六 角 纯 铜 棒 m = 0. 0077 x 対辺 距 高 * 
13 纯 铜板 m = 8. 89 х 厚度 
m = 0. 02794 х ЕЁ ЈЕ х (К 
14 纯 铜 管 RE) 
15 黄銅 棒 m = 0. 00668 x 直径 ? 
16 六 角 黄 铜 棒 m = 0. 00736 х 対辺 距 高 * 
17 黄 铜板 了 m = 8. 5 x 厚度 
$ E a x ЁН x (外 径 一 
壁 厚 ) 
19 ЇН ЁЁ m = 0. 0022 х 直径 ? 
20 铝板 2 m =2.71 x 厚度 
m = 0. 008478 х ВЈ x (外 径 
т си ОР) 
22 ид? m = 11. 37 x 厚度 
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(Ж) 


序号 类 别 理论 重量 m/(kg/m) 





m =0. 0355 x 壁 厚 x( 外 径 - 
壁 厚 ) 
注 : 1. 腰 高 相同 的 工 字 钢 ， 如 有 几 种 不 同 的 腿 宽 和 上 腰 厚 ， 
需 在 型 号 右边 加 a, b, c PUKY, W 32a、32b 、 
32c 等 。 采 高 相同 的 槽 钢 ， 如 有 有 几 种 不 同 的 腿 宽 和 
腰 厚 也 需 在 型 号 右边 加 a、b、e 了 予以 区 别 。 
2.7 値 : 一 般 型 号 及 带 a 的 为 3.34， 带 b 的 为 2.63, 
带 c 的 为 2.26。 
3. e 値 : 一 般 型 号 及 带 a 的 为 3.26,， 带 b 的 为 2.44, 
у с 的 为 2.24。 
4. 各 长 度 单位 均 为 mm, 
@ 理论 重量 mm 的 单位 为 kg/m*。 


1.3 常用 代号 及 标记 
1.3.1 钢铁 材料 的 标记 代号 和 涂 色 标记 


1. 钢铁 材料 的 标记 代号 ( 表 1-20) 
表 1-20 钢铁 材料 的 标记 代号 






































总 类 分 类 代号 中 文 名 称 
WH 热 加 工 
WHR 热 轧 
加 工 状态 或 方法 WHE 热 扩 
(W) EHEX 热 挤 
WHF И 
WC 冷加工 
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( 续 ) 
总 类 分 类 代号 中 文 名 称 
WCR 冷 轧 
加 工 状态 或 方法 WCE 冷 挤 压 
(W) WCD 冷 打 、 冷 拔 
WW 焊接 
尺寸 精度 (P) 尺寸 精度 == 
ЕС 切 边 
边缘 状态 (E) EM 不 切 边 
ER 磨 边 
FA 普通 级 
表面 质量 (F) FB 较 高 级 
FC 高 级 
SPP 压力 加 工 表 面 
SA 酸 洗 
SS HEJL, MER 
SF 剥皮 
表面 种 类 (S) SP 磨 光 
SB 抛光 
SBL 氧化 (发 蓝 ) 
5. 镀层 
SC 涂 层 
STC 钝 化 ( 铬 酸 ) 
STP 歴 化 
表面 处 理 (ST) “ТО wan 
STS 耐 指纹 处 理 
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(Ж) 
总 类 分 类 代号 中 文 名 称 
S1/4 1⁄4 软 
S1/2 半 软 
软化 程度 (S) с 软 
S2 特 软 
Н1/4 低 冷 硬 
H1/2 半 冷 便 
硬化 程度 (H) H 冷 硬 
= 特 硬 
A 退火 
SA 软化 退火 
C 球 化 退 火 
光亮 退火 
热处理 类 型 
热 е T 回 火 
QT ЖК + EK 
NT ЦОНХ 
S 固 溶 
AC 时 效 
CO 普通 级 
DO 冲压 级 
DDQ 深 冲 级 
冲压 性 能 EDDO 特 深 冲 级 
SDDO 超 深 冲 级 
ESDDQ 特 超 深 冲 级 
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( 续 ) 
总 类 分 类 代号 中 文 名 称 
UP 压力 加 工 用 
UHP 热 加 工 用 
UCP 冷加工 用 
使用 加工 方 法 (U) UF TH 
UHF # M H 
UCF 冷 顶 银 用 
UC 切削 加工 用 
2. 钢铁 材料 的 涂 色 标 记 ( 表 1-21) 
表 1-21 钢铁 材料 的 涂 色 标 记 
类 别 牌号 或 组 别 涂 色 标记 
05 ~ 15 白色 
20 ~ 25 棕色 + 绿色 
佐原 磁率 30 ~ 40 白色 + 蓝 色 
结构 钢 45 ~ 85 白色 + 棕色 
15Mn ~ 40Mn 白色 2 条 
45Mn ~70Mn 绿色 3 条 
Ч Ч 黄色 + 蓝 色 
硅 锰 钢 红色 + 黑色 
锰 钒 钢 蓝 色 + 绿色 
合金 结构 钢 铬 钢 绿色 + 黄色 
铬 硅钢 蓝 色 + 红色 
铬 锰 钢 蓝 色 + 黑色 
铬 锰 硅 钢 红色 + 紫色 
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(28) 
类 别 牌号 或 组 别 涂 色 标记 
铬 钒 钢 绿色 + 黑色 
T bh PK H 黄色 + 黑色 
铬 忽 钒 钢 棕色 + 黑色 
ШЕ 紫色 
铬 钼 钢 绿色 + 紫色 
铬 锰 钼 钢 绿色 + 白色 
合金 结构 钢 铬 钼 钒 钢 紫色 + 棕色 
铬 硅 钼 钒 钢 紫色 + 棕色 
铬 铝 钢 第 白色 
铬 钼 铝 钢 黄色 + 紫色 
铬 钨 钒 铝 钢 黄色 + 红色 
ШЕ 09 紫色 + 蓝 色 
铬 钼 钨 钒 钢 紫色 + 黑色 
W12Cr4V4Mo 棕色 1 条 + 黄色 1 条 
ра W18Cr4V 棕色 1 条 + 蓝 色 1 条 
W9Cr4V2 棕色 2 条 
W9Cr4V 棕色 1 条 
GCr6 绿色 1 条 + 白色 1 条 
GCr9 白色 1 条 + 黄色 1 条 
铬 轴承 钢 CCr9SiMn 绿色 2 条 
СС:15 蓝 色 1 条 
GCr15SiMn 绿色 1 条 + 蓝 色 1 条 






































































































































(28) 
ЭГ 牌号 或 组 别 涂 色 标记 
馈 钢 馈 色 + 黑色 
22 馈 色 + 黄色 
21 е + 绿色 
221: 866116, 
222 BY + ZT fa, 
711 馈 色 + 棕色 
212 馈 色 + 蓝 色 
ТҮҮ 馈 色 + 蓝 色 
不 锈 耐酸 钢 2211 馈 色 + 白色 + 黄色 
PETE 馈 色 + 红色 + 黄色 
ЛҮҮ 馈 色 + 紫色 
БИНА ш @ + 紫色 
22111: HE е + 白色 
铬 镍 钥 铜 钛 钢 馈 色 + 黄色 + 绿色 
馈 色 + 黄色 + 绿色 
ЖЕБЕШ Е (860962, 
джут) 








1.3.2 非 铁 金属 材料 的 状态 代号 和 涂 色 标 记 
1. 非 铁 金属 材料 的 状态 代号 ( 表 1-22) 
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表 1-22 非 铁 金属 材料 的 状态 代号 



























































代号 状态 代号 状态 
m 消除 应 力 状态 CT 超 弹 硬 状态 
M(C) 软 状态 了 R 热 轧 状态 
ТЕ 加 沪 火 + 冷加工 + 
M, 轻 软 状态 CYS НК 
TM 特 软 状态 ST EARE 
Y(CY) 硬 状态 THO1 1⁄4 人 硬 时 效 状 态 
Ү,(СҮ,) 1/2 硬 状态 THO2 1/2 硬 时 效 状 态 
Ү,(СҮ,) 1/3 硬 状态 TH03 3⁄4 硬 时 效 状 态 
Ү,(СҮ,) 1⁄4 硬 状 态 THO4 硬 时 效 状态 
Ys (CY, ) 1/8 EIRA TF00 软 时 效 状 态 
T 特 硬 状态 Sh 烧结 状态 
TY 弹 硬 状态 X 交叉 轧 压 状态 
ЇЕ: 工业 生产 中 ， 在 表示 有 色 金 属 材 料 的 状态 时 ， 有 时 用 
括号 内 的 代号 。 


Ф 也 称 为 退火 状态 。 
© 根据 硬度 大 小 分 为 CYS、CY。S、CY。S、CY。S、CY。S。 
2. 非 铁 金属 材料 的 涂 色 标 记 ( 表 1-23 ) 

表 1-23 非 铁 金属 材料 的 涂 色 标 记 


























名 称 牌号 或 组 别 标记 涂 色 
Zn-01 红色 2 条 
Zn-l 红色 1 条 
217 22 зэ 
Zn-3 黑色 1 条 
Zn-4 绿色 2 条 
Zn-5 绿色 1 条 
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( 续 ) 
名 称 牌号 或 组 别 标记 涂 色 
Pb-1 红色 2 条 
Pb-2 红色 1 条 
Pb-3 黑色 2 条 
铅 锭 
Pb-4 黑色 1 条 
Pb-5 绿色 2 条 
Pb-6 绿色 1 条 
А1-00, 特 一 号 白色 1 条 
Al-0， 特 二 号 白色 2 条 
ВЕ Al-1 ,一 号 红色 1 条 
Al-2， 二 号 红色 2 条 
Al-3 ， 三 号 红色 3 £ 
Ni-01 ， 特 号 红色 
镍 板 Ni-1 ， 一 号 蓝 色 
Ni-2 ， 二 号 黄色 
二 号 绿色 
КӨЕ БИЕ = АС 
四 号 白色 
六 号 浅 蓝 色 














1.4 常用 换算 关系 


1.4.1 


各 种 硬度 间 的 换算 ( 表 1-24) 
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表 1-24 各 种 硬度 间 的 换算 






























































ЖК НК | ÆR | 布 氏 | 洛 氏 | ÄR | ÆR | FR 

硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 || 便 度 | 硬度 | 便 度 | 硬度 

HRC | HS HV | HBW || НЕС | HS HV | HBW 
70 1037 | 一 50 | 66.3 | 509 488 
69 997 = 49 65 493 474 
68 | 96.6 | 959 = 48 | 63.7 | 478 461 
67 | 94.6 | 923 ж 47 | 62.3 | 463 449 
66 | 92.6 | 889 — 46 61 449 436 
65 | 90.5 | 856 = 45 | 59.7 | 436 | 424 
64 | 88.4 | 825 = 44 | 58.4 | 423 413 
63 | 86.5 | 795 — 43 | 57.1 | 411 401 
62 | 84.8 | 766 = 42 | 55.9 | 399 391 
61 | 83.1 | 739 = 41 | 54.7 | 388 380 
60 | 81.4 | 713 一 40 | 53.5 | 377 370 
59 | 79.7 | 688 一 39 | 52.3 | 367 360 
58 | 78.1 | 664 一 38 | 51.1 | 357 350 
57 | 76.5 | 642 = 37 50 347 341 
56 | 74.9 | 620 一 36 | 48.8 | 338 332 
55 | 73.5 | 599 = 35 | 47.8 | 329 323 
54 | 71.9 | 579 — 34 | 46.6 | 320 314 
53 | 70.5 | 561 — 33 | 45.6 | 312 306 
52 | 69.1 | 543 яа 32 | 44.5 | 304 | 298 
51 | 67.7 | 525 | 501 31 | 43.5 | 296 291 





























ЖК НК | ÆR | 布 氏 | AR| ÄR | ÆR | FR 
硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 | 硬度 
HRC | HS НУ | HBW | HRC | HS HV | HBW 





30 42.5 289 283 23 36.3 243 240 





29 41.6 281 276 22 35.5 237 234 





28 40.6 274 269 21 34.7 231 229 





27 39.7 268 263 20 34 226 225 





26 38.8 261 251 19 33.2 221 220 





25 37. 9 255 251 18 32.6 216 216 





























24 37 249 245 17 31.9 211 211 


1.4.2 钢铁 材料 硬度 与 强度 换算 

为 了 能 用 硬度 试验 代替 某 些 力学 性 能 试验 ， 生 产 上 
需要 一 个 比较 准确 的 硬度 和 强度 的 换算 关系 。 布 氏 硬 度 
与 抗 拉 强度 的 换算 关系 近似 为 : 

1) 低 碳 钢 : А =3.53HBW. 

2) 高 碳 钢 : А, >3.33HBW 。 

3) 合金 钢 : R =3.19HBW, 

4) WE: К, 二 0. 98HBW。 
1.4.3 非 铁 金 属 材料 硬度 与 强度 换算 

非 铁 金属 材料 硬度 (HBW ) 与 抗 拉 强 度 R (N/mm? ) 
的 关系 可 按 关 系 式 А = KHBW 计算 ， 其 中 强度 -硬度 系 
数值 按 表 1-25 RE. 
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表 1-25 非 铁 金属 材料 强度 -硬度 系数 值 




















材料 КҮН 材料 K {Ë 

m 231 铝 黄 铀 4. 8 

Ят 2.9 铸 铝 71103 2. 12 

锡 2.9 铸 铝 ZL101 2. 66 

їй 5.5 ШИН 3.6 

单 相 黄 铜 3.5 锌 合金 铸件 0.9 
H62 4.3 ~4.6 














第 2 章 


2.1 生铁 和 铁合金 


常用 金属 材料 的 規格 
及 理论 重量 
































2.1.1 生铁 
生铁 的 供 货 状 态 及 规格 见 表 2-1。 
表 2-1 生铁 的 供 货 状态 及 规格 
Вик 
类 求 
生铁 种 类 вэ 要 求 
小 块 每 块 重量 为 2 ~7kg 
WARNER | | 每 块 重量 <40ks， 且 每 块 上 有 两 
个 四 口 ， 四 口 处 厚度 <45mm 
RE 每 块 重量 为 2 ~7kg, KF 7kg 与 
小 于 2kg 之 和 小 于 总 重量 的 10% 
铸造 用 生铁 和 
球墨 铸铁 用 生铁 每 块 重量 < 40kg,， 且 每 块 上 有 
大 块 | 1 ~2 道 深度 不 小 于 铁 块 厚度 2/3 的 
[ШШ 
Pus H BE Hi £K IK к 每 块 重 量 为 2 ~7kg， 大 于 7kg 与 
合金 耐 磨 生铁 小 于 2kg 之 和 不 超过 总 重量 的 10% 
、 の だ 粒度 为 3 ~ 15mm， 大 于 15mm 与 
ВИН Е зь 之 和 不 超过 总 重量 的 5% 
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2.1.2 硅 铁 


硅 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-2, 


表 2-2 硅 铁 的 粒度 要 求 (GBZT 2272—2009) 























Бей к еттт 
YR 未 经 人 工 破 碎 的 自 < 20mm x 20mm 的 数 
TRAR | 然 块 状 量 <8 
大 粒度 50 ~ 350 
中 粒度 20 ~200 ЁЛ 
小 粒度 10 ~ 100 a 
最小 粒度 10 ~ 50 
2.13 钛 铁 


鉄 鉄 的 粒度 要求 見 表 2-3。 
表 2-3 鉄 鉄 的 粒度 要求 (CB/T 3282—2006) 





























小手 下限 粒度 | 大 手 上 限 粒度 
粒度 级 别 | “С (%) (%) 
/mm 
= 
1 5 ~ 100 3 7 
2 5-70 3 7 
3 5-40 3 7 
4 <20 ーー 2 
5 «2 -- 2 
2.14 组 铁 


钼 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-4。 


33 


表 2-4 SHEHIA E ESk (GB/T 3649—2008) 






































粒度 偏差 (% ) 
粒度 级 别 粒度 /mm 
Ы а ЕГ ШЕЙ 
1 10 - 150 
2 10 - 100 
<5 <5 
3 10-50 
4 3-10 
2.15 钢铁 


钼 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-5, 
表 2-$ 第 鉄 的 粒度 要求 (CB/T 3648—1996) 


供 货 状 态 


要 


求 





块 状 


粒度 为 10 -130mm, 小手 10mm х 10mm 的 块 
重 不 超过 批 重量 的 5% 





2.1.6 3 





镭 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-6。 
表 2-6 锰 铁 的 粒度 要 求 (CBZT 3795—2006) 






































мг" 粒度 偏差 (% ) 
粒度 ー 
粒度 级 别 е ШЕЙ ШЕШ 
/mm 
= 
中 低 碳 类 10 
1 20 -250 -一 一 
高 碳 类 8 
2 50 ~ 150 5 5 
3 10 ~50 5 5 
4 0. 097 ~ 0. 45 5 30 
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2.1.7 鋼鉄 


钒 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-7。 
表 2-7 钒 铁 的 粒度 要 求 (GBZT 4139—2004) 























小手 下限 粒度 | 大 于 上 限 粒 度 
粒度 组 别 粒度 /mm (96) (96) 
1 10 ~ 50 3 7 
2 10 ~ 100 3 7 
3 10 - 150 3 7 
2.1.8 Ж 


硼 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-8。 
表 2-8 研 鉄 的 粒度 要求 (CB/T 5682—1995) 





供 货 状 态 要 Ж 


粒度 为 5 ~10mm， 大 于 100mm 与 小 于 10mm 
的 块 重 之 和 不 超过 批 重量 的 10% 





块 状 





2.1.9 铬 铁 
铬 铁 的 粒度 要 求 见 表 2-9。 
表 2-9 第 鉄 的 粒度 要求 (GB/T 5683—2008) 








供 货 状态 Е ор 
块 状 最 大 块 重 不 超过 15kg， 小 于 20mm x20mm 的 
块 重 不 超过 批 重 量 的 5% 
2.1.10 EK 


Ja Ek BJ MEER ILK 2-10。 
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表 2-10 EREI 28 E K ( GB/T 7737—2007) 
供 货 状 态 要 求 





最 大 块 重 不 超过 8kg, 小手 10mm х 10mm 的 

















Ё КЕЗ 
А 块 重 不 超过 批 重 量 的 5% 

粉 状 最 大 直径 小 于 0.4Smm， 其 中 直径 小 于 
1 0.098mm 的 粉末 不 应 超过 总 重量 的 3096 








2.1.11 #8 
磁铁 的 粒度 要 求 见 表 2-11。 
表 2-11 磷 铁 的 粒度 要 求 (YB/T 5036—1993) 
供 贷 状态 要 Ж 





22 盘 条 


2.2.1 Аяа 
热 轧 圆 盘 条 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-12。 
表 212 热 轧 圆 盘 条 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 14981 一 2009) 
公称 截面 理论 公称 截面 理论 
直径 面积 重量 直径 面积 重量 
/mm /таш^ | /(kg/m) /mm /mm? | /(kg/m) 











5 19. 63 0. 154 6.5 33. 18 0. 260 





Э23 23.76 0. 187 7 38.48 0. 302 





6 28.27 0,222 7. 5 44. 18 0. 347 
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( &) 
公称 截面 理论 公称 截面 理论 
直径 面积 重量 直径 面积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m) /mm /mm? | /(kg/m) 

8 50. 26 0. 395 21 346.3 2. 72 
8.5 56. 74 0. 445 22 380. 1 2. 98 
9 63. 62 0. 499 23 415.5 3.26 
9.5 70. 88 0.556 24 452.4 3. 55 
10 78. 54 0.617 25 490. 9 3. 85 
10. 5 86. 59 0. 680 26 530.9 4. 17 
11 95. 03 0. 746 27 572.6 4. 49 
11.5 103.9 0.816 28 615.7 4. 83 
12 113.1 0. 888 29 660. 5 5.18 
12. 5 122. 7 0. 963 30 706.9 5. 55 
13 132.7 1.04 31 754. 8 5.92 
13.5 143.1 1.12 32 804.2 6.31 
14 153.9 1.21 33 855.3 6.71 
14. 5 165.1 1.30 34 907.9 7.13 
15 176.7 1.39 35 962.1 7. 55 
15.5 188.7 1, 48 36 1018 7.99 
16 201.1 1. 58 37 1075 8. 44 
17 227. 0 1.78 38 1134 8.90 
18 254. 5 2. 00 39 1195 9. 38 
19 283. 5 2. 23 40 1257 9. 87 
20 314. 2 2. 47 41 1320 10. 36 
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(28) 
公称 截面 理论 公称 截面 理论 
直径 面积 重量 直径 面积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 

42 1385 10. 88 52 2123 16.66 
43 1452 11.40 53 2205 17.31 
44 1521 11.94 54 2289 17.97 
45 1590 12. 48 55 2375 18. 64 
46 1662 13. 05 56 2462 19. 32 
47 1735 13. 62 57 2550 20. 02 
48 1810 14. 21 58 2641 20. 73 
49 1886 14. 80 59 2733 21.45 
50 1964 15.41 60 2826 22.18 
51 2042 16.03 

















2.2.2 标准 件 用 碳 素 钢 热 轧 圆 钢 及 盘 条 
标准 件 用 碳 素 钢 热 轧 圆 钢 及 盘 条 的 规格 及 理论 重量 
JL 2-13。 
表 2-13 标准 件 用 碳 素 钢 热 轧 圆 钢 及 盘 条 的 规格 
及 理论 重量 (YB/T 4155 一 2006) 

















公称 | 公称 截 理论 公称 | 公称 截 理论 
直径 | 面 面 积 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 
5.5 23. 76 0. 186 6.5 33. 18 0.260 
6 28. 27 0. 222 7 38. 48 0. 302 
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(28) 
公称 公称 截 理论 公称 公称 截 理论 
直径 | 面 面 积 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 

8 50. 27 0. 395 24 452. 40 3. 550 
9 63. 62 0. 499 25 490. 90 3. 850 
10 78. 54 0. 617 26 530. 90 4. 170 
11 95. 03 0. 746 27 572. 60 4. 490 
12 113. 10 0. 888 28 615. 80 4. 830 
13 132. 70 1. 040 29 660. 50 5. 180 
14 153. 90 1.210 30 706. 90 5. 550 
15 176. 70 1.390 31 754. 80 5. 920 
16 201. 10 1. 580 32 804. 20 6. 310 
17 227. 00 1. 780 33 855. 30 6.710 
18 254. 50 2. 000 34 907. 90 7. 130 
19 283. 50 2.230 35 962. 10 7.550 
20 314.20 2.470 36 1018.00 | 7.990 
21 346. 40 2.720 38 1134.00 8.900 
22 380. 10 2.980 40 1257.00 | 9. 860 
23 415. 50 3.260 

2.3 钢筋 

2.3.1 钢筋 长 度 计算 公式 ( 表 2-14) 




















Ж 214 钢筋 长 度 计 算 公 式 (YBZT 4162—2007) 



































序 钢筋 简 图 计算 公式 备注 
1 а [=a 
Я [=a +164 一 般 结 构 
q | -а +264 抗震 结构 
3 эг | l=a+2b 
a 
4 Цог», l=a+b 
の 
1 a l=(a+b)x2+12d 一 般 结构 
| 1 [= (a +b) х2 +264 抗震 结构 
с 
6 `x /b l=(b+c)x2+a 
a 
7 М [=a +b + 13а УАВ 104 


注 :1.“d" 为 钢筋 公称 直径 。 
2. 图 中 所 示 尺 寸 均 为 设计 尺寸 。 
3. 下 料 长 度 计算 公式 中 ,未 考虑 钢筋 弯曲 调整 值 。 








6 と 
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2.3.2 混凝土 结构 用 成 型 钢筋 形状 及 代码 ( 表 2-15) 


表 2-15 


混凝土 结构 用 成 型 钢筋 形状 及 代码 
(JG/T 226 一 2008 ) 


























形状 代码 形状 示意 图 
< 
1000 S 
C 
х 
1011 Ё 
(B) 
4 
1022 8 
(С) 
(С) 
J 
1033 Ç ) 
ノ 
А Эв 
2010 4 2) 











形状 代码 形状 示意 图 





Е штээ! 





4 © 
2020 J 208 





2021 








2030 C 





2031 A 
C 





2040 / N 





2041 ~ 
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(28) 
形状 代码 形状 示意 图 
рь 
2050 A |‹ 
了 
НЭР: гч 
k 一 、 
2051 É FF К 
(С) 2 
2060 МУУ 
В 
2061 е 2321 
の ) 
3010 











3011 











形状 代码 





3012 





3013 





3020 








3021 








3022 





3070 

















イイ 


形状 代码 





3071 





4010 





4011 





4012 





4013 





4020 



































形状 代码 形状 示意 图 
C 
4021 “| Na 
4 
р 
4030 sl 19 | с 
В 
Fh 
4031 зэ NÆ 
C 
5010 | | 
4 
4 
5013 
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(Ж) 
形状 代码 形状 示意 图 
A 
5021 
A 
Dh 
22 
: Из Л. 
А 
C 
5023 -| P 5 |= 
A 
C 
5024 
Tea 
Á 
Ch 
Á 





























(Ж) 
形状 代码 形状 示意 图 
DiC 
5026 = | 
7 
ы, s 
БОС 
5071 
5072 | $ 
SS 
$ 
5073 ~ 
り 
4 
6010 
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(Ж) 
形状 代码 形状 示意 图 
6011 
C F 
6012 «| әј Ё 
A 
C 
6013 23 
A 
6020 
心 
4 
D 
6021 | | | É 
4 
C 
6022 ёс 
А 








形状 代码 
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(Ж) 


形状 示意 图 





6023 


A 





7010 





7011 





7012 





7020 





7021 
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形状 代码 形状 示意 图 





8010 





8020 








8030 3) UL 
-| Q 


Ш: 1. 本 表 形 状 代码 第 一 位 数字 0 -7 代表 成 型 钢筋 的 弯 
折 次 数 (不 包含 端 头 弯 钧 ) ，8 代表 圆 弧 状 或 螺旋 
状 , 9 代表 所 有 非 标准 形状 。 
2. 本 表 形 状 代码 第 二 位 数字 0 ~ 2 代表 成 型 钢筋 端 头 
ЖОН Л: 0 一 没有 弯 钩 ，1 一 一 端 有 弯 钩 ;2 一 两 
mA E H o 
з. 本 表 形 状 代码 第 三 、 四 位 数字 00 ~ 99 代表 成 型 钢 
筋 形状 。 
2.3.3 钢筋 混凝土 用 加 工 成 型 钢筋 
钢筋 混凝土 用 加 工 成 型 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 


ГЕ 
O 























2-10。 
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表 2-16 钢筋 混凝土 用 加 工 成 型 钢筋 的 规格 
及 理论 重量 (YB/T 4162—2007) 



























































公称 | 公称 截 理论 公称 | 公称 截 理论 
直径 | 面 面 积 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 
6 28. 27 0. 222 20 314.2 2. 47 
(6.5) | (33.18) | (0.260) 22 380.1 2. 98 
8 50. 27 0. 395 25 490. 9 3. 85 
10 78. 54 0.617 28 615.8 4. 83 
12 113.1 0. 888 32 804. 2 6.31 
14 153. 9 1.21 36 1018 7.99 
16 201.1 1. 58 40 1257 9. 87 
18 254. 5 2. 00 50 1964 15. 42 
ЇЕ: 公称 直径 6. 5mm 的 光 圆 钢筋 为 过 渡 性 产品 。 


2.3.4 钢筋 混凝土 用 余热 处 理 钢筋 


钢筋 混凝土 用 余热 处 理 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 














2-17, 
R 2-17 钢筋 混凝土 用 余热 处 理 钢筋 的 规格 
及 理论 重量 (GB 13014 一 1991 ) 

公称 公称 截 理论 公称 ДОО, 理论 
直径 | 面 面 积 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm? /(kg/m) /mm /mm?” /(kg/m) 
8 50. 27 0. 395 12 113.1 0. 888 
10 78. 54 0. 617 14 153.9 1.21 
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(Ж) 
公称 公称 截 理论 公称 Z: PKR 理论 
直径 面 面 积 重量 直径 面 面 积 重量 
/mm /mm?” /(kg/m) /mm /mm? /(kg/m) 

16 201.1 1. 58 28 615.8 4. 83 
18 254.5 2. 00 32 804.2 6.31 
20 314.2 2.47 36 1018 7.99 
22 380.1 2. 98 40 1257 9. 87 
25 490. 9 3.85 


2.3.5 钢筋 混凝土 用 热 轧 光 圆 钢筋 




















钢筋 混凝土 用 热 轧 光 圆 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 






































2-18, 
22-18 钢筋 混凝土 用 热 轧 光 圆 钢筋 的 规格 
及 理论 重量 (GB 1499. 1 一 2008 ) 
公称 公称 截 理论 公称 公称 截 理论 
直径 | Ши 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 
6 28. 27 0. 222 14 153.9 1.21 
(6.5) | (33.18) | (0.260) 16 201.1 1.58 
8 50. 27 0.395 18 254. 5 2. 00 
10 78. 54 0.617 20 314.2 2. 47 
12 113.1 0. 888 22 380. 1 2. 98 
ЇЕ: 表 中 理论 重量 按 密度 为 7.85g/cm 计算 。 公 称 直径 


6. 5mm 的 产品 为 过 渡 拍 
2.3.6 钢筋 混凝土 用 热 轧 带 肋 钢筋 





产品 。 





钢筋 混凝土 用 热 轧 带 肋 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 


2-19, 
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R 2-19 钢筋 混凝土 用 热 轧 带 肋 钢 筋 的 规格 
及 理论 重量 (GB 1499. 2 一 2007/XG1 一 2009 ) 


























公称 公称 截 理论 公称 公称 截 理论 
直径 | 面 面 积 重量 直径 | 面 面 积 重量 
/mm /mm? | /(kg/m ) /mm /mm’ | /(kg/m) 
6 28. 27 0.222 22 380.1 2.98 
8 50. 27 0. 395 25 490. 9 3. 85 
10 78. 54 0.617 28 615.8 4. 83 
12 113.1 0. 888 32 804.2 6.31 
14 153.9 1.21 36 1018 7. 99 
16 201.1 1.58 40 1257 9. 87 
18 254. 5 2.00 50 1964 15.42 
20 314.2 2. 47 




















237 钢筋 混凝土 用 焊接 网 00000000 


П) 钢筋 焊接 网 的 形状 见 图 2-1。 


图 2-1 








钢筋 焊接 网 的 形状 


2) 定型 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-20, 
Ж 2-20 定型 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 (GB 1499. 3—2010) 








































































































纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 147272) 
/mm /mm | /(mm2/m) /mm /mm | /(mm2/m) 
А18 18 1273 12 566 14. 43 
А16 16 1006 12 566 12. 34 
А14 14 770 12 566 10. 49 
А12 12 566 12 566 8.88 
All 11 475 11 475 7.46 
A10 10 200 393 10 200 393 6.16 
A9 9 318 9 318 4.99 
АЗ 8 252 8 252 3.95 
A7 7 193 7 193 3.02 
A6 6 142 6 142 2.22 
А5 5 98 5 98 1. 54 


























ps 








































































































纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米 面积 / (kg/m?) 
/mm /mm | /(mm2/m) /mm /mm | /(mm’/m) 
B18 18 2545 12 566 24. 42 
B16 16 2011 10 393 18. 89 
B14 14 1539 10 393 15. 19 
B12 12 1131 8 252 10. 90 
B11 11 950 8 252 9.43 
B10 10 100 785 8 200 252 8.14 
B9 9 635 8 252 6.97 
B8 8 503 8 252 5.93 
B7 7 385 7 193 4.53 
B6 6 283 7 193 3.73 
B5 5 196 7 193 3.05 


























Sç 








































































































纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米 面积 / (kg/m?) 
/mm /mm | /(mm°/m) /mm /mm | /(mm°/m) 
C18 18 1697 12 566 17.77 
С16 16 1341 12 566 14. 98 
C14 14 1027 12 566 12.51 
C12 12 754 12 566 10. 36 
СІІ 11 634 11 475 8. 70 
C10 10 160 523 10 200 393 7. 19 
C9 9 423 9 318 5. 82 
C8 8 335 8 252 4.61 
C7 7 257 7 193 3. 53 
C6 6 189 6 142 2.60 
C5 5 131 5 98 1.80 
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纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米 面积 / (kg/m?) 
/mm /mm | /(mm2/m) /mm /mm | /(mm’/m) 
D18 18 2545 12 1131 28. 86 
D16 16 2011 12 1131 24. 68 
D14 14 1539 12 1131 20. 98 
D12 12 1131 12 1131 17.75 
D11 11 950 11 950 14. 92 
D10 10 100 785 10 100 785 12.33 
D9 9 635 9 635 9. 98 
D8 8 503 8 503 7.90 
D7 7 385 7 385 6.04 
D6 6 283 6 283 4.44 
D5 5 196 5 196 3.08 


























25 








































































































纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米 面积 / (kg/m?) 
/mm /mm | /(mm’/m) /mm /mm | /(mm2/m) 
Е18 18 1697 12 1131 19. 25 
Е16 16 1341 12 754 16. 46 
Е14 14 1027 12 754 13. 99 
Е12 12 754 12 754 11.84 
Е11 11 634 11 634 9.95 
E10 10 150 523 10 150 523 8.22 
E9 9 423 9 423 6.66 
ES 8 335 8 335 5.26 
E7 7 257 7 257 4.03 
E6 6 189 6 189 2. 96 
ES 5 131 5 131 2.05 
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纵向 钢筋 横向 钢筋 
钢筋 焊接 重量 
网 型 号 公称 直径 | 间距 | 每 延 米面 积 | 公称 直径 | 间距 | 每 延 米 面积 / (kg/m?) 
/mm /mm | /(mm2/m) /mm /mm | /(mm’/m) 
F18 18 2545 12 754 25. 90 
F16 16 2011 12 754 21.70 
F14 14 1539 12 754 18. 00 
F12 12 1131 12 754 14. 80 
F11 11 950 11 634 12. 43 
F10 10 100 785 10 160 523 10. 28 
F9 9 635 9 423 8.32 
F8 8 503 8 335 6.58 
F7 7 385 7 297 5.03 
F6 6 283 6 189 3.70 
F5 5 196 Š 131 2.57 
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З) 桥 面 用 标准 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 见 表 221。 


表 2-21 桥 面 用 标准 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 
(СВ 1499. 3 一 2010 ) 



































网 片 型 号 网 片 尺寸 /mm 伸 出 長 度 /mm 单 片 钢 网 
网 片 纵向 钢筋 | 横向 钢筋 | цана | шрны 
序号 | ьа | 直径 | 间距 ñ 重量 
编号 纵向 | 横向 筋 根 数 | 筋 根 数 
/mm | /mm и\ и» из и, / 根 / 根 /kg 
1 0W -1 7 100 |10250 | 2250 | 50 (3001 50 | 300 20 100 129. 9 
2 QW-2 8 100 |10300 | 2300 | 50 |350 | 50 |350 20 100 172. 2 
3 QW-3 9 100 |10350 | 2250 | 50 |400 | 50 | 400 19 100 210. 4 
4 QW-4 10 100 |10350 | 2250 | 50 |400 | 50 | 400 19 100 260. 2 
5 QW-5 11 100 |10400 | 2250 | 50 |450 | 50 |450 19 100 319. 0 





4) 建筑 用 标准 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-22。 
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表 2-22 用 标准 钢筋 焊接 网 的 规格 及 理论 重量 (CB 1499. 3 一 2010 ) 
























































网 片 型 号 | 网 片 尺寸 /mm 伸 出 长 度 /mm 单 片 钢 网 
序号 ке | нв |, 纵向 钢筋 | 横向 钢筋 纵向 钢 Шу 8 
на 纵向 | 横向 NE 筋 根 数 | 筋 根 数 “ke 
) / 根 / 根 
1 | JW-la | 6 | 150 600 |2300 | 75 | 75 | 25 | 25 16 40 41.7 
2 | JW-1b | 6 | 150 | 5950 | 2350 25 |375 | 25 | 375 14 38 38.3 
3 | JW-2a | 7 | 150 600 | 2300 75 | 75 | 25 | 25 16 40 56.8 
4 | JW-2b | 7 | 150 | 5950 |2350 | 25 |375 | 25 | 375 14 38 52:1 
5 | JW-3a | 8 150 | 6000 | 2300 | 75 | 75 | 25 | 25 16 40 74. 3 
6 | JW-3b | 8 150 | 5950 | 2350 | 25 |375 | 25 | 375 14 38 68.2 
7 | 18441 9 | 150 |6000 | 2300 | 75 | 75 | 25 | 25 16 40 93.8 
8 | 7451 9 | 150 |5950 |2350 | 25 |375 | 25 | 375 14 38 86.1 
9 | JW-Sa | 10 | 150 |6000 |2300 | 75 | 75 | 25 | 25 16 40 |116.0 
10 | JW-Sb | 10 | 150 | 5950 |2350 | 25 |375 | 25 | 375 14 38 |106.5 
11 | JW-6a | 12 | 150 |6000 | 2300 | 75 | 75 | 25 | 25 16 40 |166.9 
12 | JW-6b | 12 | 150 | 5950 |2350 | 25 |375 | 25 | 375 14 38 |153.3 
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2.3.8 预 应 力 混 凝 土 用 螺纹 钢筋 
预 应力 混 凝 土 用 螺纹 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-23, 
R 2-23 预 应力 混 凝 土 用 螺纹 钢筋 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 20065 一 2006) 




















公称 直径 | 公称 截面 面积 | 有 效 截 | 理论 截面 面积 | 理论 重量 
/mm /mm-* 面 系数 /mm’ /(kg/m) 
18 254.5 0.95 267.9 2. 11 
25 490. 9 0.94 522.2 4.10 
32 804.2 0.95 846. 5 6. 65 
40 1256. 6 0.95 1322.7 10.34 
50 1963. 5 0.95 2066. 8 16.28 














2.3.9 冷 轧 扭 钢筋 
冷 轧 扭 钢筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-24, 
表 2-24 冷 轧 扭 钢筋 的 规格 及 理论 重量 
(JC 190 一 2006 ) 





























标志 直径 | 公称 截面 面积 理论 重量 
强度 级 别 | 型 号 

х | | 型 号 /mm /mm-* /( kg/m ) 

6.5 29. 50 0.232 

I 8 45. 30 0.356 

10 68. 30 0.536 

арад 12 96. 14 0. 755 

6.5 29.20 0. 229 

I 8 42. 30 0.332 

10 66. 10 0.519 

12 92.74 0.728 
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(Ж) 
强度 级 别 | 型 号 _ Ц о 
6.5 29. 86 0. 234 
СТВ550 III 8 45. 24 0.355 
10 70. 69 0.555 
6.5 28. 20 0.221 
CTB650 III 8 42. 73 0.335 
10 66. 76 0.524 
2.3.10 ЮА 
冷 轧 带 肋 钢 筋 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-25. 
表 2-25 冷 轧 带 肋 钢 筋 的 规格 及 理论 重量 
(GB 13788 一 2008 ) 
公称 | 公称 截 理论 公称 | 公称 截 理论 
直径 面 面 积 重量 直径 面 面 积 重量 
/mm /mm? / (kg/m) /mm /mm? / (kg/m) 
4 12.6 0. 099 8.5 56.7 0. 445 
4.5 15.9 0. 125 9 63.8 0. 490 
5 19. 6 0. 154 9.5 70. 8 0. 556 
5.5 23.7 0. 186 10 78.5 0. 617 
6 28.3 0. 222 10.5 86.5 0. 679 
6.5 33.2 0. 261 11 95.0 0. 746 
7 38.5 0.302 11.5 103.8 0.815 
7.5 44. 2 0. 347 12 113.7 0. 888 
8 50. 3 0. 395 




















2.4 钢管 


2.4.1 


常用 无 缝 钢管 


1) 普 通 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-26 。 
表 2-26 普通 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 (CBZT 17395 —2008) 















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0. 25 0.30 0.40 0. 50 0.60 0.80 1.0 122 
理论 重量 /(kg/m) 

69 0.035 | 0.042 | 0.055 | 0.068 | 0.080 | 0.103 | 0.123 | 0.142 

79 0.042 | 0.050 | 0.065 | 0.080 | 0.095 | 0.122 | 0.148 | 0.172 

82 0.048 | 0.057 | 0.075 | 0.092 | 0.109 | 0.142 | 0.173 | 0.201 

92 0.054 | 0.064 | 0.085 | 0.105 | 0.124 | 0.162 | 0.197 | 0.231 
10(10.2)® | 0.060 | 0.072 | 0.095 | 0.117 | 0.139 | 0.182 | 0.222 | 0.260 
112 0.066 | 0.079 | 0.105 | 0.129 | 0.154 | 0.201 | 0.247 | 0.290 
129 0.072 | 0.087 | 0.114 | 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.320 
13(12.7) 2 | 0.079 | 0.094 | 0.124 | 0.154 | 0.183 | 0.241 | 0.296 | 0.349 
13.59 0.082 | 0.098 | 0.129 | 0.160 | 0.191 | 0.251 | 0.308 | 0.364 
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28) 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0. 25 0.30 0.40 0.50 0.60 0. 80 1.0 1.2 
理论 重量 /( kg/m) 

149 0.085 | 0.101 | 0.134 | 0.166 | 0.198 | 0.260 | 0.321 | 0.379 
169 0.097 | 0.116 | 0.154 | 0.191 | 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 
17(17.2) 9 | 0.103 | 0.124 | 0.164 | 0.203 | 0.243 | 0.320 | 0.395 | 0.468 
189 0.109 | 0.131 | 0.174 | 0.216 | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 
19? 0.116 | 0.138 | 0.183 | 0.228 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 
202 0.122 | 0.146 | 0.193 | 0.240 | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 
21(21.3)® 0.203 | 0.253 | 0.302 | 0.399 | 0.493 | 0.586 
229 0.213 | 0.265 | 0.317 | 0.418 | 0.518 | 0.616 
259 0.243 | 0.302 | 0.361 | 0.477 | 0.592 | 0.704 
25.49 0.247 | 0.307 | 0.367 | 0.485 | 0.602 | 0.716 
27(26.9 ) や 0.262 | 0.327 | 0.391 | 0.517 | 0.641 | 0.764 
289 0.272 | 0.339 | 0.405 | 0.537 | 0.666 | 0.793 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm .4 1.5 .6 .8 2.0 юэ ч 2.8 
(2.3) | (2.6) 
理论 重量 /(kg/m) 
6® 0.159 | 0.166 | 0.174 | 0.186 | 0.197 
79 0.193 | 0.203 | 0.213 | 0.231 | 0.247 | 0.260 | 0.277 
89 0.228 | 0.240 | 0.253 | 0.275 | 0.296 | 0.315 | 0.339 
92 0.262 | 0.277 | 0.292 | 0.320 | 0.345 | 0.369 | 0.401 | 0.428 
10(10.2) | 0.297 | 0.314 | 0.331 | 0.364 | 0.395 | 0.423 | 0.462 | 0.497 
119 0.331 | 0.351 | 0.371 | 0.408 | 0.444 | 0.477 | 0.524 | 0.566 
122 0.366 | 0.388 | 0.410 | 0.453 | 0.493 | 0.532 | 0.586 | 0.635 
13(12.7)? | 0.401 | 0.425 | 0.450 | 0.497 | 0.543 | 0.586 | 0.647 | 0.704 
13.59 0.418 | 0.444 | 0.470 | 0.519 | 0.567 | 0.613 | 0.678 | 0.739 
149 0.435 | 0.462 | 0.489 | 0.542 | 0.592 | 0.640 | 0.709 | 0.773 
169 0.504 | 0.536 | 0.568 | 0.630 | 0.691 | 0.749 | 0.832 | 0.911 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm .4 1.5 1.6 1.8 2.0 юэ ч 2.8 
(2.3) | (2.6) 
理论 重量 / (kg/m) 

17(17.2)® | 0.539 | 0.573 | 0.608 | 0.675 | 0.740 | 0.803 | 0.894 | 0.981 
189 0.573 | 0.610 | 0.647 | 0.719 | 0.789 | 0.857 | 0.956 1, 05 
192 0.608 | 0. 647 | 0. 687 | 0. 764 | 0. 838 | 0.911 1.02 1.12 
202 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.808 | 0.888 | 0.966 1. 08 1.19 
21(21.3) や | 0.677 | 0.721 | 0.765 | 0.852 | 0.937 1.02 1.14 1.26 
229 0.711 | 0.758 | 0.805 | 0.897 | 0.986 1.07 1.20 1.33 
252 0.815 | 0.869 | 0.923 1.03 1.13 1.24 1.39 1.53 
25.49 0.829 | 0.884 | 0.939 1.05 1.15 1.26 1.41 1.56 
27(26.9)® | 0.884 | 0.943 1.00 1.12 1.23 1.35 1.51 1. 67 
289 0.918 | 0.980 1.04 1.16 1.28 1.40 1. 57 1.74 
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壁 厚 /mm 
Р (2.9) 3.5 (5.4) 
外 径 /mm a 3.2 (3.6) 4.0 4.5 5.0 з 6.0 
理论 重量 /(kg/m) 
10(10.2)® | 0.518 | 0. 537 | 0.561 
119 0. 592 | 0.616 | 0.647 
129 0.666 | 0.694 | 0.734 | 0.789 
13(12.7)® | 0.740 | 0.773 | 0.820 | 0.888 
13.57 0.777 | 0.813 | 0.863 | 0.937 
149 0.814 | 0.852 | 0.906 | 0.986 
169 0. 962 1.01 1. 08 1.18 1.28 1. 36 
17(17.2)® 1.04 1.09 1.17 1.28 1.39 1. 48 
189 1.11 1. 17 1. 25 1. 38 1.50 1. 60 
19? 1.18 1. 25 1. 34 1. 48 1.61 1.73 1.83 1.92 
202 1.26 1.33 1.42 1.58 1.72 1.85 1.97 2.07 
21(21.3) の 1.33 1.40 1.51 1. 68 1.83 1.97 2.10 2.22 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 3 3.2 2 4.0 4.5 5.0 ша 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 / (Кот) 
229 1.41 1. 48 1.60 1. 78 1.94 2.10 2. 24 2. 37 
25? 1.63 1.72 1.86 2.07 2.28 2.47 2.64 2.81 
25.49 1. 66 1.75 1. 89 2. 11 2. 32 2. 52 2.70 2. 87 
27(26.9)® 1.78 1. 88 2.03 24:24 2.50 2.71 2.92 3.11 
282 1.85 1.96 2.11 2.37 2.61 2. 84 3.05 3.26 
辟 厚 /mm 
外 径 /mm сэ ЁН 7.5 8.0 8.5 С 9.5 10 
6.5 (7.1) 9.0 
理论 重量 / (Кот) 
25® 2.97 3.11 
25.49 3. 03 3.18 
27(26.9)® 3.29 3.45 
28® 3. 45 3. 63 
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22) 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0. 25 0. 30 0. 40 0. 50 0. 60 0. 80 1.0 1.2 
理论 重量 /(kg/m ) 

30% 0.292 | 0.364 | 0. 435 | 0. 576 | 0.715 | 0. 852 
32(31.8)2 0.312 | 0.388 | 0.465 | 0.616 | 0.765 | 0.911 
34(33.7)Y 0.331 | 0.413 | 0.494 | 0.655 | 0.814 | 0.971 

359 0.341 | 0.425 | 0.509 | 0.675 | 0.838 | 1.00 

382 0.371 | 0.462 | 0.553 | 0.734 | 0.912 | 1.09 

402 0.391 | 0.487 | 0.583 | 0.773 | 0.962 | 1.15 
42(42. 4)? 1.01 1.21 
45(44. 5) ? 1.09 1.30 
48(48.3) % 1.16 1.38 

512 1.23 1.47 

549 1.31 1. 56 

572 1.38 1. 65 
60(60.3)Y 1.46 1.74 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0. 25 0. 30 0. 40 0. 50 0. 60 0. 80 1.0 1.2 
理论 重量 /(kg/m) 

63(63.5)? 1.53 1.83 
652 1. 58 1. 89 
682 1, 65 1. 98 
702 1.70 2. 04 
739 1.78 2.12 

76(76. 1)? 1.85 2.21 

壁 厚 /mm 
外 径 /mm 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 25 25 2.8 
(2.3) 1 (2.6) 
理论 重量 /(kg/m) 
30® 0. 987 1. 05 1. 12 1. 25 1.38 1.51 1.70 1.88 
32(31.8) 2 1.06 1.13 1.20 1.34 1.48 1. 62 1.82 2.02 
34(33.7) 7 1. 13 1. 20 1.28 1.43 1.58 1.73 1.94 2.15 
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дё 
7| 48 / тт .8 нэл 2. 8 
(2.3) 
里 论 重 量 

35@ 1. 1. 1. 1.47 1.78 2.00 2.22 
38@ 1. 1. 1. 1.61 1. 94 2.19 2.43 
409 1. 1. 1. 1.70 2.05 2.31 2. 57 
42(42.4) ツ や 1. 1. 1. 1.78 2.16 2.44 2.71 
45(44. 5) Š 1. 1. 1. 1.92 2.32 2.62 2.91 
48(48.3) 7 1. 1. 1. 2.05 2. 48 2.81 3. 12 
519 1: 1. 1. 2:18 2. 65 2.99 3. 33 
549 1. 1. 2: 2.32 2.81 3.18 3. 54 
579 1. 2: 2. 2.45 2.97 3.36 3.74 
60(60.3)Y 2, の 2. 2.58 3.14 3.55 3. 95 
63(63.5)2 2. 2: 2. ЖЭ, 3.30 3.73 4. 16 
659 2. 2. 2. 2.81 3.41 3. 85 4.30 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 юэ ч 2.8 
(2.3) | (2.6) 
理 珍 重量 /( kg/m ) 
682 2.30 2.46 2.62 2.94 3.26 3. 57 4.04 4. 50 
709 2:37 2.53 2.70 3.03 3.35 3. 68 4. 16 4. 64 
739 2. 47 2. 64 2. 82 3. 16 3. 50 3. 84 4. 35 4. 85 
76(76. 1)? 2.58 2.76 2.94 3.29 3.65 4. 00 4. 53 5. 05 
77® 2.61 2.79 2.98 3.34 3.70 4. 06 4.59 5.12 
802 2.71 2. 90 3. 09 3. 47 3. 85 4. 22 4.78 5. 33 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm ее 3.2 Ши 4.0 4.5 5.0 м 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 /(kg/m) 
30® 2. 00 2. 11 2. 29 2.56 2.83 3. 08 3.32 3. 55 
32(31.8)? 2. 15 2. 27 2. 46 2.76 3. 05 3. 33 3. 59 3. 85 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0 3.2 цэ 4.0 4.5 5.0 TH 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 /(kg/m) 

34(33.7) 7 2.29 2.43 2.63 2.96 3.27 3. 58 3.87 4. 14 
359 2:37 2.51 2.72 3. 06 3. 38 3. 70 4. 00 4. 29 
38@ 2.59 2.75 2.98 3.35 3.72 4. 07 4.41 4.74 
402 2.74 2.90 3.15 3. 55 3.94 4.32 4. 68 5. 03 

42(42.4) ツ や 2. 89 3. 06 3. 32 3. 75 4. 16 4. 56 4. 95 5. 33 

45(44.5)9 3.11 3.30 3.58 4. 04 4.49 4. 93 5.36 5.77 

48(48.3) % 3.33 3.54 3. 84 4.34 4. 83 5.30 5.76 6.21 
519 3.55 3.77 4.10 4.64 5.16 5.67 6. 17 6. 66 
549 3.77 4.01 4. 36 4.93 5.49 6. 04 6. 58 7.10 
57@ 4. 00 4. 25 4. 62 5. 23 5. 83 6. 41 6. 99 7. 55 

60(60.3)Y 4.22 4.48 4.88 5.52 6. 16 6. 78 7.39 7.99 

63 (63.5)? 4.44 4.72 5.14 5.82 6. 49 7. 15 7. 80 8. 43 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 0 3.2 цэ 4.0 4.5 5.0 TH 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 /( kg/m) 
65® 4. 59 4.88 5.31 6. 02 6.71 7. 40 8. 07 8. 73 
68@ 4.81 5.11 5.57 6.31 7.05 7.77 8.48 9.17 
702 4.96 5.27 5.74 6.51 7.27 8.02 8.75 9.47 
739 5.18 5.51 6. 00 6.81 7.60 8. 38 9.16 9.91 
76(76.1)Y 5.40 5.75 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 
77Š 5.47 5.82 6.34 7.20 8. 05 8. 88 9.70 | 10.51 
802 5.70 6. 06 6. 60 7.50 8. 38 9. 25 10.11 | 10.95 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm WP 2 7.5 8.0 8.5 9.5 10 
6.5 (7.1) 9.0 
理论 重量 /(kg/m) 
30® 3.77 3.97 4.16 4.34 
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辟 厚 /mm 
外 径 /mm (6.3) の 7.5 8.0 8.5 маа 9.5 10 
6.5 (7.1) 9.0 
理论 重量 /( kg/m) 
32(31.8)? | 4.09 4.32 4.53 4.74 
34(33.7)Y 4.41 4.66 4.90 5.13 
359 4. 57 4. 83 5.09 5.33 5. 56 5.77 
382 5.05 5.35 5.64 5.92 6.18 6. 44 6. 68 6.91 
402 5.37 5.70 6.01 6.31 6. 60 6. 88 7.15 7.40 
42(42.4)9 | 5.69 6.04 6. 38 6.71 7.02 7.32 7.61 7. 89 
45(44.5)® 6. 17 6. 56 6. 94 7.30 7.65 7.99 8.32 8. 63 
48(48.3) 7 6. 65 7.08 7.49 7.89 8.28 8. 66 9.02 9. 37 
519 7. 13 7. 60 8. 05 8. 48 8.91 9.32 9.72 | 10.11 
549) 7.61 8.11 8. 60 9. 08 9. 54 9. 99 10.43 | 10.85 
579 8.10 8. 63 9. 16 9. 67 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 
60(60.3) 7 8.58 9.15 9.71 10.26 | 10.80 | 11.32 | 11.83 | 12.33 
63(63.5)2 | 9.06 9.67 10.27 | 10.85 | 11.42 | 11.99 | 12.53 | 13.07 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm ша ши 1:5 8.0 8.5 е 9.5 10 
6.5 (7.1) 0 
理论 重量 /(kg/m) 
65® 9. 38 10.01 | 10.64 | 11.25 | 11.84 | 12.43 | 13.00 | 13.56 
68® 9. 86 10.53 | 11.19 | 11.84 | 12.47 | 13.10 | 13.71 | 14.30 
702 10.18 | 10.88 | 11.56 | 12.23 | 12.89 | 13.54 | 14.17 | 14.80 
739 10.66 | 11.39 | 12.11 | 12.82 | 13.52 | 14.21 | 14.88 | 15.54 
76(76.1)® | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13.42 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 
77Š 11.30 | 12.08 | 12.85 | 13.61 | 14.36 | 15.09 | 15.81 | 16.52 
802 11.78 | 12.60 | 13.41 | 14.21 | 14.99 | 15.76 | 16.52 | 17.26 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 11 ч 13 = 15 16 Ч 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
ЗҮ E ВЕ/( Кё/ шт) 
45(44.5)® 9.22 9.77 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 11 J 13 2 15 16 + 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 /( kg/m) 
48(48.3) | 10.04 | 10.65 
519 10.85 | 11.54 
549 11.66 | 12.43 | 13.14 | 13.81 
579 12.48 | 13.32 | 14.11 | 14.85 
60(60.3) | 13.29 | 14.21 15.07 | 15.88 | 16.65 | 17.36 
63(63.5)? | 14.11 15.09 | 16.03 | 16.92 | 17.76 | 18.55 
652 14.65 | 15.68 | 16.67 | 17.61 | 18.50 | 19.33 
682 15.46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19.61 | 20.52 
702 16.01 | 17.16 | 18.27 | 19.33 | 20.35 | 21.31 | 22.22 
739 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 | 21.46 | 22.49 | 23.48 | 24.41 
76(76.1)9 | 17.63 | 18.94 | 20.20 | 21.41 | 22.57 | 23.68 | 24.74 | 25.75 
779 17.90 | 19.24 | 20.52 | 21.75 | 22.94 | 24.07 | 25.15 | 26.19 
802 18.72 | 20.12 | 21.48 | 22.79 | 24.05 | 25.25 | 26.41 | 27.52 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 / (kg/m) 
73® 25. 30 
76(76.1) | 26.71 | 27.62 
779 27.18 | 28.11 
802 28.58 | 29.59 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 の 2.8 
(2.3) | (2.6) 
理论 重量 / (kg/m) 
83(82.5)® 2. 82 3.01 3. 21 3. 60 4. 00 4. 38 4. 96 5. 54 
859 2.89 3.09 3.29 3.69 4.09 4. 49 5.09 5. 68 
89 (88.9) 9 3.02 3.24 3.45 3.87 4.29 4.71 5.33 5.95 
952 3.23 3.46 3.69 4.14 4. 59 5.03 5.70 6.37 
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辟 厚 /mm 
外 径 /mm 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 ын эг 2.8 
(2.3) | (2.6) 
理论 重量 /(kg/m) 
102(101.6)?| 3.47 3.72 3.96 4.45 4.93 5.41 6.13 6. 85 
1082 3.68 3.94 4.20 4.71 5.23 5.74 6.50 7.26 
114(114.3) 7 4. 16 4.44 4.98 5.52 6. 07 6.87 7. 68 
1219 4.42 4.71 5.29 5.87 6. 45 7.31 8.16 
1272 5.56 6.17 6.77 7.68 8. 58 
1332 8.05 8. 99 
АЎ 厚 /mm 
外 径 /mm з) 3.2 и 4.0 4.5 5.0 се) 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 /(kg/m) 
83(82.5)® 5.92 6.30 6. 86 7.79 8.71 9. 62 10.51 | 11.39 
852 6. 07 6.46 7.03 7.99 8. 93 9. 86 10.78 | 11.69 
89(88.9) 1 6.36 6.77 7.38 8.38 9.38 10.36 | 11.33 | 12.28 
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辟 厚 /mm 
外 径 /mm ы 3.2 о 4.0 4.5 5.0 ша 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 /(kg/m) 
95® 6. 81 7.24 7.90 8.98 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 
102(101.6)® | 7.32 7.80 8. 50 9. 67 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 
1082 TETI 8.27 9.02 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 
114(114.3) ヤ | 8.21 8.74 9. 54 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 
1219 8:13 9. 30 10.14 | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 
12729 9.17 9.77 10.66 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 
133® 9. 62 10.24 | 11.18 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 
140(139.7) ヤ | 10.14 | 10.80 | 11.78 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 
142(141.3) 91 10.28 | 10.95 | 11.95 | 13.61 | 15.26 | 16.89 | 18.51 | 20.12 
1469 10.58 | 11.27 | 12.30 | 14.01 | 15.70 | 17.39 | 19.06 | 20.72 
152(152.4)® | 11.02 | 11.74 | 12.82 | 14.60 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 
159 9 13.42 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 
168(168.3) 7 14.20 | 16.18 | 18.14 | 20.10 | 22.04 | 23.97 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm мэн 3.2 2 4.0 4.5 5.0 6.0 
3.0 (3.6) 5.5 
理论 重量 / (Кот) 
180(177.8)® 15.23 | 17.36 | 19.48 | 21.58 | 23.67 | 25.75 
194(193.7) Š 16.44 | 18.74 | 21.03 | 23.31 | 25.57 | 27.82 
2032 17.22 | 19.63 | 22.03 | 24.41 | 26.79 | 29.15 
219(219.1) 7 31.52 
2329) 33. 44 
245 (244. 5) ® 35.36 
267 (267.4) Š 38. 62 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm Ее a 725 8.0 8.5 2 9.5 10 
6.5 (7.1) 9.0 
理论 重量 /( kg/m) 
83(32.5)2 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 14.80 | 15.62 | 16.42 | 17.22 | 18.00 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm ша ши 1:5 8.0 8.5 е 9.5 10 
6 (7.1) 9.0 
理论 重量 /(kg/m) 
85® 12.58 | 13.47 | 14.33 | 15.19 | 16.04 | 16.87 | 17.69 | 18.50 
89(88.9) | 13.22 | 14.16 | 15.07 | 15.98 | 16.87 | 17.76 | 18.63 | 19.48 
95@ 14.19 | 15.19 | 16.18 | 17.16 | 18.13 | 19.09 | 20.03 | 20.96 
102(101.6)?| 15.31 | 16.40 | 17.48 | 18.55 | 19.60 | 20.64 | 21.67 | 22.69 
1082 16.27 | 17.44 | 18.59 | 19.73 | 20.86 | 21.97 | 23.08 | 24.17 
114(114.3) 9 | 17.23 | 18.47 | 19.70 | 20.91 | 22.12 | 23.31 | 24.48 | 25.65 
1219 18.35 | 19.68 | 20.99 | 22.29 | 23.58 | 24.86 | 26.12 | 27.37 
1279 19.32 | 20.72 | 22.10 | 23.48 | 24.84 | 26.19 | 27.53 | 28.85 
1339 20.28 | 21.75 | 23.21 | 24.66 | 26.10 | 27.52 | 28.93 | 30.33 
140(139.7) ヤ | 21.40 | 22.96 | 24.51 | 26.04 | 27.57 | 29.08 | 30.57 | 32.06 
142(141.3) 9 | 21.72 | 23.31 | 24.88 | 26.44 | 27.98 | 29.52 | 31.04 | 32.55 





£8 










































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm ша ши 1:5 8.0 8.5 е 9.5 10 
6.5 (7.1) 9.0 
理 珍 重量 /( kg/m ) 
1462 22.36 | 24.00 | 25.62 | 27.23 | 28.82 | 30.41 | 31.98 | 33.54 
152(152.4)® | 23.32 | 25.03 | 26.73 | 28.41 | 30.08 | 31.74 | 33.39 | 35.02 
159 9 24.45 | 26.24 | 28.02 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.03 | 36.75 
168(168.3) | 25.89 | 27.79 | 29.69 | 31.57 | 33.43 | 35.29 | 37.13 | 38.97 
180(177.8)?| 27.81 | 29.87 | 31.91 | 33.93 | 35.95 | 37.95 | 39.95 | 41.92 
194(193.7)?| 30.06 | 32.28 | 34.50 | 36.70 | 38.89 | 41.06 | 43.23 | 45.38 
2032 31.50 | 33.84 | 36.16 | 38.47 | 40.77 | 43.06 | 45.33 | 47.60 
219(219.1) ヤ | 34.06 | 36.60 | 39.12 | 41.63 | 44.13 | 46.61 | 49.08 | 51.54 
2329) 36.15 | 38.84 | 41.52 | 44.19 | 46.85 | 49.50 | 52.13 | 54.75 
245(244.5)9| 38.23 | 41.09 | 43.93 | 46.76 | 49.58 | 52.38 | 55.17 | 57.95 
267(267.4)9| 41.76 | 44.88 | 48.00 | 51.10 | 54.19 | 57.26 | 60.33 | 63.38 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 11 J 13 2 15 16 Ч 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 / (Кот) 
83(82.5)® | 19.53 | 21.01 | 22.44 | 23.82 | 25.15 | 26.44 | 27.67 | 28.85 
852 20.07 | 21.60 | 23.08 | 24.51 | 25.89 | 27.23 | 28.51 | 29.74 
89(88.9) | 21.16 | 22.79 | 24.37 | 25.89 | 27.37 | 28.80 | 30.19 | 31.52 
959 22.79 | 24.56 | 26.29 | 27.97 | 29.59 | 31.17 | 32.70 | 34.18 
102(101.6)?| 24.69 | 26.63 | 28.53 | 30.38 | 32.18 | 33.93 | 35.64 | 37.29 
1082 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 | 36.30 | 38.15 | 39.95 
114(114.3) ヤ | 27.94 | 30.19 | 32.38 | 34.53 | 36.62 | 38.67 | 40.67 | 42.62 
1219 20.84 | 32.26 | 34.62 | 36.94 | 39.21 | 41.43 | 43.60 | 45.72 
1279) 31.47 | 34.03 | 36.55 | 39.01 | 41.43 | 43.80 | 46.12 | 48.39 
1332 33.10 | 35.81 | 38.47 | 41.09 | 43.65 | 46.17 | 48.63 | 51.05 
140(139.7) ヤ | 34.99 | 37.88 | 40.72 | 43.50 | 46.24 | 48.93 | 51.57 | 54.16 
142(141.3)® | 35.54 | 38.47 | 41.36 | 44.19 | 46.98 | 49.72 | 52.41 | 55.04 





























29 










































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 11 J 13 2 15 16 Ч 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 / (kg/m) 
1462 36.62 | 39.66 | 42.64 | 45.57 | 48.46 | 51.30 | 54.08 | 56.82 
152(152.4)?| 38.25 | 41.43 | 44.56 | 47.65 | 50.68 | 53.66 | 56.60 | 59.48 
159% 40.15 | 43.50 | 46.81 | 50.06 | 53.27 | 56.43 | 59.53 | 62.59 
168(168.3) | 42.59 | 46.17 | 49.69 | 53.17 | 56.60 | 59.98 | 63.31 | 66. 59 
180(177.8) | 45.85 | 49.72 | 53.54 | 57.31 | 61.04 | 64.71 | 68.34 | 71.91 
194(193.7)® | 49.64 | 53.86 | 58.03 | 62.15 | 66.22 | 70.24 | 74.21 | 78.13 
2039 52.09 | 56.52 | 60.91 | 65.25 | 69.55 | 73.79 | 77.98 | 82.13 
219(219.1) 7 | 56.43 | 61.26 | 66.04 | 70.78 | 75.46 | 80.10 | 84.69 | 89.23 
232% 59.95 | 65.11 | 70.21 | 75.27 | 80.27 | 85.23 | 90.14 | 95.00 
245(244.5)® | 63.48 | 68.95 | 74.38 | 79.76 | 85.08 | 90.36 | 95. 59 | 100.77 
267(267.4)® | 69.45 | 75.46 | 81.43 | 87.35 | 93.22 | 99.04 | 104.81 | 110.53 





98 





















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 /(kg/m) 
83(82.5)® | 29.99 | 31.07 | 33.10 
852 30.93 | 32.06 | 34.18 
89(88.9) 2 | 32.80 | 34.03 | 36.35 | 38.47 
959 35.61 | 36.99 | 39.61 | 42.02 
102(101.6)?| 38.89 | 40.44 | 43.40 | 46.17 | 47.47 | 48.73 | 51.10 
1082 41.70 | 43.40 | 46.66 | 49.71 | 51.17 | 52.58 | 55.24 | 57.71 
114(114.3) ヤ | 44.51 | 46.36 | 49.91 | 53.27 | 54.87 | 56.43 | 59.39 | 62.15 
1219 47.79 | 49.82 | 53.71 | 57.41 | 59.19 | 60.91 | 64.22 | 67.33 
1279 50.61 | 52.78 | 56.97 | 60.96 | 62.89 | 64.76 | 68.36 | 71.77 
1332 53.42 | 55.74 | 60.22 | 64.51 | 66.59 | 68.61 | 72.50 | 76.20 
140(139.7) | 56.70 | 59.19 | 64.02 | 68.66 | 70.90 | 73.10 | 77.34 | 81.38 
142(141.3)® | 57.63 | 60.17 | 65.11 | 69.84 | 72.14 | 74.38 | 78.72 | 82.86 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 / (kg/m) 
1462 59.51 | 62.15 | 67.28 | 72.21 | 74.60 | 76.94 | 81.48 | 85.82 
152(152.4)9 | 62.32 | 65.11 | 70.53 | 75.76 | 78.30 | 80.79 | 85.62 | 90.26 
159 9 65.60 | 68.56 | 74.33 | 79.90 | 82.62 | 85.28 | 90.46 | 95.44 
168(168.3) | 69.82 | 73.00 | 79.21 | 85.23 | 88.17 | 91.05 | 96.67 | 102.10 
180(177.8)® | 75.44 | 78.92 | 85.72 | 92.33 | 95.56 | 98.74 | 104.96 | 110.98 
194(193.7)® | 82.00 | 85.82 | 93.32 | 100.62 | 104.20 | 107.72 | 114.63 | 121.33 
203@ 86.22 | 90.26 | 98.20 | 105.95 | 109.74 | 113.49 | 120.84 | 127. 99 
219(219.1) ヤ | 93.71 | 98.15 | 106.88 | 115.42 | 119.61 | 123.75 | 131.89 | 139.83 
2329) 99.81 | 104.57 | 113.94 | 123.11 | 127.62 | 132.09 | 140.87 | 149.45 
245 (244. 5)® | 105.90 | 110.98 | 120.99 | 130.80 | 135.64 | 140.42 | 149.84 | 159.07 
267(267.4)® | 116.21 | 121.83 | 132.93 | 143.83 | 149.20 | 154.53 | 165.04 | 175.34 





























88 













































































辟 厚 /mm 
外 径 /mm 32 34 36 38 40 42 
理论 重量 / (kg/m) 

121® 70. 24 

127® 74. 97 

1332 79.71 83.01 86. 12 
140(139.7) 7 85. 23 88. 88 92.33 
142(141.3) 9 86. 81 90. 56 94.11 

1462 89. 97 93.91 97. 66 101. 21 104. 57 
152(152.4) 9 94. 70 98. 94 102. 99 106. 83 110. 48 

159% 100. 22 104. 81 109.20 113. 39 117. 39 121.19 
168(168.3) ヤ | 107. 33 112. 36 117. 19 121. 83 126. 27 130. 51 
180(177.8)® | 116.80 122. 42 127. 85 133. 07 138. 10 142. 94 
194(193.7)® | 127.85 134. 16 140. 27 146. 19 151. 92 157. 44 

2032 134. 95 141.71 148. 27 154. 63 160. 79 166. 76 
219(219.1)% | 147. 57 155. 12 162. 47 169. 62 176. 58 183. 33 

2329 157. 83 166. 02 174. 01 181. 81 189. 40 196. 80 





68 

























































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 32 34 36 38 40 42 
理论 重量 /(kg/m) 
245(244.5)® | 168. 09 176. 92 185. 55 193. 99 202. 22 210. 26 
267(267.4)® | 185. 45 195. 37 205. 09 214. 60 223. 93 233. 05 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 45 48 50 55 60 65 
理论 重量 /(kg/m) 
159® 126. 51 
168(168.3) ヤ | 136. 50 
180(177.8)?| 149.82 156. 26 160. 30 
194(193.7) 91 163.36 172. 83 177. 56 
2032 175. 34 183. 48 188. 66 200. 75 
219(219.1) ヤ | 193.10 202. 42 208. 39 222. 45 
2329) 207. 53 217.81 224. 42, 240. 08 254. 51 267. 70 
245(244.5)® | 221.95 233.20 240. 45 257. 71 273. 74 288. 54 
267(267.4)® | 246.37 259. 24 267. 58 287. 55 306. 30 323. 81 





06 








































































































壁 厚 /mm 
тт 2 4.0 4.5 5.0 м, 6.0 P ын 
(3.6) 5.5 6.5 (7.1) 
理论 重量 /( kg/m ) 
2739 42.72 | 45.92 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 7.5 8.0 8.5 се 9.5 10 11 
理论 重量 /( kg/m) 
299(298.5)2 | 49.11 52.28 55. 45 58. 60 61.73 64. 86 71.07 
302% 53. 92 57.41 60. 90 64. 37 67. 83 71. 27 78. 13 
318.5? 54.47 58. 00 61.52 65. 03 68. 53 72.01 78. 94 
325(323.9) | 57. 52 61.26 64. 98 68. 69 72.39 76. 08 83. 42 
340(339.1)2 | 58. 73 62. 54 66. 35 70. 14 73.92 77.68 85. 18 
3512 65. 50 69. 49 73.47 77.43 81.38 89. 25 
356(355.6)2 67. 67 71.80 75.91 80.01 84.10 92. 23 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 7.5 8.0 8.5 x. 9.5 10 11 
理论 重量 /(kg/m) 
368 77.02 81.18 85.33 93. 59 
3772 79. 68 83.99 88.29 96. 85 
4022 81. 68 86.10 90.51 99. 29 
406 (406. 4) 7 87.23 91.96 96. 67 106. 07 
4199 88.12 92. 89 97. 66 107. 15 
4262 91.00 95. 94 100. 87 110. 68 
4502 92. 55 97. 58 102. 59 112. 58 
457% 97. 88 103.20 | 108. 51 119. 09 
473® 99. 44 104. 84 | 110. 24 120. 99 
480° 102.99 | 108.59 | 114. 18 125. 33 
500° 104. 54 | 110.23 | 115.91 127. 23 
508 108.98 | 114.92 | 120. 84 132. 65 


























と 6 



















































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 7.5 8.0 8.5 эв 9.5 10 11 
理论 重量 /(kg/m) 
5302 110.76 | 116.79 | 122.81 134. 82 
560(559)® 115.64 | 121.95 | 128.24 140. 79 
610® 122.30 | 128.97 | 135.64 148. 93 
壁 厚 /mm 
外 径 /inm 13 の 15 16 Ч) 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 /(kg/m) 
273% 77.24 83.36 89. 42 95.44 101.41 107. 33 113. 20 
299(298.5)?| 84.93 91.69 98.40 105.06 | 111.67 | 118.23 124. 74 
302% 85. 82 92. 65 99. 44 106.17 | 112.85 | 119. 49 126. 07 
318.58 90. 71 97. 94 105.13 | 112.27 | 119.36 | 126.40 133. 39 
325(323.9) ヤ | 92.63 100.03 | 107.38 | 114.68 | 121.93 | 129.13 136. 28 





と 6 


















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 13 15 16 к 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 /(kg/m) 
340(339.7)2| 97.07 104.84 | 112.56 | 120.23 | 127.85 | 135.42 142. 94 
3512 100.32 | 108.36 | 116.35 | 124.29 | 132.19 | 140.03 147. 82 
356(355.6) | 101.80 | 109.97 | 118.08 | 126.14 | 134.16 | 142.12 150. 04 
368 105.35 | 113.81 | 122.22 | 130.58 | 138.89 | 147. 16 155. 37 
3779 108.02 | 116.70 | 125.33 | 133.91 | 142.45 | 150.93 159. 36 
4022 115.42 | 124.71 | 133.96 | 143.16 | 152.31 | 161.41 170.46 
406(406.4) ヤ | 116.60 | 126.00 | 135.34 | 144.64 | 153.89 | 163.09 172. 24 
4199 120.45 | 130.16 | 139.83 | 149.45 | 159.02 | 168.34 178.01 
4262 122.52 | 132.41 | 142.25 | 152.04 | 161.78 | 171.47 181. 11 
4502 129.62 | 140.10 | 150.53 | 160.92 | 171.25 | 181.53 191.77 
4579 131.69 | 142.35 | 152.95 | 163.51 | 174.01 | 184.47 194. 88 


























Рб 



















































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 13 15 16 к 18 
(12.5) (14.2) (17.5) 
理论 重量 /(kg/m) 
4732 136.43 | 147.48 | 158.48 | 169.42 | 180.33 | 191.18 201.98 
4802 138.50 | 149.72 | 160.89 | 172.01 | 183.09 | 194.11 205. 09 
5002 144.42 | 156.13 | 167.80 | 179.41 190.98 | 202. 50 213.96 
5082 146.79 | 158.70 | 170.56 | 182.37 | 194.14 | 205.85 217.51 
5302 153.30 | 165.75 | 178.16 | 190.51 | 202.82 | 215.07 227.28 
560(559)® | 162.17 | 175.37 | 188.51 | 201.61 | 214.65 | 227.65 240. 60 
610® 176.97 | 191.40 | 205.78 | 220.10 | 234.38 | 248.61 262. 79 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 /( kg/m) 
273® 119.02 | 124.79 | 136.18 | 147.38 | 152.90 | 158.38 | 169.18 | 179. 78 


























26 










































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 /( kg/m) 

299(298.5)2 | 131.20 | 137.61 | 150.29 | 162.77 | 168.93 | 175.05 | 187.13 | 199.02 
3022 132. 61 | 139.09 | 151.92 | 164.54 | 170.78 | 176.97 | 189.20 | 201.24 
318.5? 140. 34 | 147.23 | 160.87 | 174.31 | 180.95 | 187.55 | 200.60 | 213. 45 
325(323.9) | 143.38 | 150.44 | 164.39 | 178.16 | 184.96 | 191.72 | 205.09 | 218. 25 
340(339.7)? | 150.41 | 157.83 | 172.53 | 187.03 | 194.21 | 201.34 | 215.44 | 229.35 
3519 155.57 | 163.26 | 178.50 | 193.54 | 200.99 | 208.39 | 223.04 | 237. 49 
356(355.6) 9 | 157.91 | 165.73 | 181.21 | 196.50 | 204.07 | 211.60 | 226.49 | 241. 19 
3682 163. 53 | 171.64 | 187.72 | 203.61 | 211.47 | 219.29 | 234.78 | 250.07 
3779 167.75 | 176.08 | 192.61 | 208.93 | 217.02 | 225.06 | 240.99 | 256.73 
4022 179. 46 | 188.41 | 206.17 | 223.73 | 232.44 | 241.09 | 258.26 | 275.22 
406(406.4) ヤ | 181.34 | 190.39 | 208.34 | 226.10 | 234.90 | 243.66 | 261.02 | 278.18 





96 


















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 19 20 24 25 26 28 30 
(22. 2) 
理论 重量 /( kg/m) 
4199 187.43 | 196.80 | 215.39 | 233.79 | 242.92 | 251.99 | 269.99 | 287.80 
4262 190.71 | 200.25 | 219.19 | 237.93 | 247.23 | 256.48 | 274.83 | 292. 98 
4502 201.95 | 212.09 | 232.21 | 252.14 | 262.03 | 271.87 | 291.40 | 310.74 
457% 205. 23 | 215. 54 | 236.01 | 256.28 | 266.34 | 276.36 | 296. 23 | 315.91 
473® 212.73 | 223. 43 | 244.69 | 265.75 | 276.21 | 286.62 | 307. 28 | 327.75 
4802 216.01 | 226.89 | 248.49 | 269.90 | 280.53 | 291.11 | 312. 12 | 332. 93 
5002 225.38 | 236.75 | 259.34 | 281.73 | 292.86 | 303.93 | 325.93 | 347.93 
5082 229.13 | 240.70 | 263.68 | 286.47 | 297.79 | 309.06 | 331.45 | 353. 65 
5302 239.44 | 251.55 | 275.62 | 299.49 | 311.35 | 323.17 | 346.64 | 369.92 
560(559)® | 253.50 | 266.34 | 291.89 | 317.25 | 329.85 | 342.40 | 367.36 | 392.12 
610% 276.92 | 291.01 | 319.02 | 346. 84 | 360. 68 | 374. 46 | 401. 88 | 429.11 





























86 


























壁 厚 /mm 
外 径 /mm 32 34 36 38 40 42 45 48 
理论 重量 /( kg/m) 
273% 190. 19 | 200.40 | 210.41 | 220. 23 | 229. 85 | 239. 27 | 253.03 | 266. 34 
299(298.5)° | 210.71 | 222.20 | 233.50 | 244. 59 | 255.49 | 266.20 | 281.88 | 297.12 
302% 213.08 | 224. 72 | 236.16 | 247.40 | 258. 45 | 269.30 | 285. 21 | 300. 67 





318. 5? 226.10 | 238.55 | 250.81 | 262.87 | 274.73 | 286.39 | 303.52 | 320.21 





325(323.9) や | 231.23 | 244.00 | 256.58 | 268.96 | 281.14 | 293.13 | 310.74 | 327.90 





340(339.7)2 | 243.06 | 256. 58 | 269.90 | 283.02 | 295.94 | 308.66 | 327.38 | 345. 66 

















3519 251.75 | 265.80 | 279.66 | 293.32 | 306.79 | 320.06 | 339.59 | 358. 68 
356(355.6) | 255.69 | 269.99 | 284.10 | 298.01 | 311.72 | 325.24 | 345.14 | 364. 60 
3682 265.16 | 280.06 | 294.75 | 309.26 | 323.56 | 337.67 | 358.46 | 378.80 
3779) 272.26 | 287.60 | 302.75 | 317.69 | 332.44 | 346.99 | 368.44 | 389.46 
4022 291. 99 | 308.57 | 324.94 | 341. 12 | 357. 10 | 372.88 | 396. 19 | 419. 05 





























406(406.4)° | 295.15 | 311.92 | 328.49 | 344.87 | 361.05 | 377.03 | 400.63 | 423. 78 





















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 32 34 36 38 40 42 45 48 
理论 重量 /( kg/m) 
4199 305.41 | 322.82 | 340.03 | 357.05 | 373.87 | 390.49 | 415.05 | 439. 17 
4262 310.93 | 328.69 | 346.25 | 363.61 | 380.77 | 397.74 | 422.82 | 447.46 
4502 329.87 | 348.81 | 367.56 | 386.10 | 404.45 | 422.60 | 449.46 | 475. 87 
4579 335.40 | 354.68 | 373.77 | 392.66 | 411.35 | 429.85 | 457.23 | 484.16 
473® 348.02 | 368.10 | 387.98 | 407.66 | 427.14 | 446.42 | 474.98 | 503.10 
4802 353.55 | 373.97 | 394.19 | 414.22 | 434.04 | 453.67 | 482.75 | 511.38 
5002 369. 33 | 390.74 | 411.95 | 432.96 | 453.77 | 474.39 | 504.95 | 535. 06 
508 375.64 | 397. 45 | 419. 05 | 440.46 | 461.66 | 482.68 | 513.82 | 544. 53 
530° 393.01 | 415.89 | 438. 58 | 461.07 | 483.37 | 505.46 | 538. 24 | 570. 57 
560(559)® | 416. 68 | 441.06 | 465. 22 | 489.19 | 512.96 | 536. 54 | 571. 53 | 606. 08 
610° 456. 14 | 482. 97 | 509.61 | 536.04 | 562. 28 | 588.33 | 627. 02 | 665.27 





























66 










































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 50 55 60 65 70 75 80 
理论 重量 /(kg/m) 

273% 274.98 | 295.69 | 315.17 | 333.42 | 350.44 | 366.22 380. 77 
299(298.5)?| 307.04 | 330.96 | 353.65 | 375.10 | 395.32 | 414.31 432.07 
302% 310.74 | 335.03 | 358.09 | 379.91 | 400.50 | 419. 86 437.99 
318.5? 331.08 | 357.41 | 382.50 | 406.36 | 428.99 | 450.38 470. 54 
325(323.9) ヤ | 339.10 | 366.22 | 392.12 | 416.78 | 440.21 | 462.40 | 483.37 
340(339.7)2| 357.59 | 386.57 | 414.31 | 440.83 | 466.10 | 490.15 512. 96 
3519 371.16 | 401.49 | 430.59 | 458.46 | 485.09 | 510.49 534. 66 
356(355.6)2| 377.32 | 408.27 | 437.99 | 466.47 | 493.72 | 519.74 544. 53 
3682 392. 12 | 424.55 | 455.75 | 485.71 | 514.44 | 541.94 568. 20 
3772 403.22 | 436.76 | 469.06 | 500.14 | 529.98 | 558. 58 585. 96 
4022 434.04 | 470.67 | 506.06 | 540.21 | 573.13 | 604.82 635. 28 
406(406.4) ヤ | 438.98 | 476.09 | 511.97 | 546.62 | 580.04 | 612.22 643.17 





001 


















































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 50 55 60 65 70 75 80 
理论 重量 /(kg/m) 
4199 455.01 | 493.72 | 531.21 | 567.46 | 602.48 | 636.27 668. 82 
4262 463.64 | 503.22 | 541.57 | 578.68 | 614.57 | 649.22 682. 63 
4502 493.23 | 535.77 | 577.08 | 617.16 | 656.00 | 693.61 729. 98 
4579 501.86 | 545.27 | 587.44 | 628.38 | 668.08 | 706.55 743.79 
4739 521.59 | 566.97 | 611.11 | 654.02 | 695.70 | 736. 15 775. 36 
4802 530.22 | 576.46 | 621.47 | 665.25 | 707.79 | 749.09 789.17 
500@ 554.89 | 603.59 | 651.07 | 697.31 | 742.31 | 786.09 828.63 
508® 564.75 | 614.44 | 662.90 | 710.13 | 756.12 | 800.88 844. 41 
5309 591.88 | 644.28 | 695.46 | 745.40 | 794.10 | 841.58 887.82 
560(559)® | 628.87 | 684.97 | 739.85 | 793.49 | 845.89 | 897.06 947. 00 
610% 690. 52 | 752.79 | 813.83 | 873.64 | 932.21 | 989. 55 | 1045.65 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 85 90 95 100 110 120 
理论 重量 /(kg/m) 
273% 394. 09 
299(298.5)? | 448. 59 463. 88 477.94 490. 77 
302% 454. 88 470. 54 484. 97 498. 16 
318.5? 489. 47 507. 16 523. 63 538. 86 
325(323.9) | 503.10 521. 59 538. 86 554. 89 
340(339.7)? | 534. 54 554. 89 574. 00 591. 88 
3519 557.60 579.30 599.77 619.01 
356(355.6) 7 | 568. 08 590. 40 611. 48 631. 34 
3689 593.23 617. 03 639. 60 660. 93 
3772 612. 10 637.01 660. 68 683. 13 
4022 664. 51 692. 50 719. 25 744. 78 
406(406.4) | 672. 89 701. 37 728. 63 754. 64 





201 


















































Bë JE шт 
外 径 /mm 85 90 95 100 110 120 
理论 重量 /(kg/m) 
4199 700. 14 730. 23 759. 08 786. 70 
426® 714. 82 745. 77 775. 48 803. 97 
4509 765. 12 799. 03 831.71 863. 15 
457% 779. 80 814. 57 848. 11 880. 42 
473® 813. 34 850. 08 885. 60 919. 88 
4802 828. 01 865. 62 902. 00 937. 14 
5002 869. 94 910. 01 948. 85 986. 46 1057. 98 
508 886. 71 927. 77 967. 60 1006. 19 1079. 68 
5302 932. 82 976. 60 1019. 14 1060. 45 1139.36 | 1213. 35 
560(559)9 995.71 1043. 18 1089, 42 1134. 43 1220. 75 | 1302.13 
610° 1100. 52 1154. 16 1206. 57 1257. 74 1356. 39 1450. 10 























501 

































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 9 9.5 10 11 цоо 13 РТ 
理论 重量 /(kg/m) 
6302 137.83 | 145.37 | 152.90 | 167.92 | 182.89 | 197.81 212. 68 
6602 144.49 | 152.40 | 160.30 | 176.06 | 191.77 | 207.43 223. 04 
699% 203.31 | 219.93 236. 50 
7119 206.86 | 223.78 240. 65 
7202 209.52 | 226.66 243. 75 
Bë JE /mm 
外 径 /mm 15 16 бас 18 19 20 23 
理论 重量 /(kg/m) 
630® 227.50 | 242.28 | 257.00 | 271.67 | 286.30 | 300. 87 329. 87 
660® 238.60 | 254.11 | 269.58 | 284.99 | 300.35 | 315. 67 346. 15 
6999 253.03 | 269.50 | 285.93 | 302.30 | 318.63 | 334.90 367. 31 























РОТ 






















































































壁 厚 /mm 
17 22 
外 径 /mm 15 16 T 18 19 20 (32583 
理论 重量 /(kg/m) 
7119 257.47 | 274.24 | 290.96 | 307.63 | 324.25 | 340.82 373. 82 
7202 260.80 | 277.79 | 294.73 | 311.62 | 328.47 | 345.26 378. 70 
7629 365. 98 401. 49 
788. 5? 379. 05 415. 87 
8137 391. 13 | 429.16 
8642 416.29 | 456.83 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 24 25 26 28 30 32 
理论 重量 /(kg/m) 
6302 358. 68 373.01 387. 29 415. 70 443. 91 471. 92 
660 376. 43 391. 50 406. 52 436. 41 466. 10 495. 60 
6999 399. 52 415. 55 431. 53 463. 34 494. 96 526. 38 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 24 25 26 28 30 32 
理论 重量 /(kg/m) 
7119 406. 62 422. 95 439. 22 471. 63 503. 84 535. 85 
7202 411.95 428. 49 444. 99 477. 84 510. 49 542. 95 
7622 436. 81 454. 39 471.92 506. 84 541. 57 576. 09 
788. 5? 452. 49 470. 73 488. 92 525.14 561. 17 597.01 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 34 36 38 40 42 45 48 
理论 重量 /(kg/m) 
6302 499.74 | 527.36 | 554.79 | 582.01 | 609.04 | 649.22 688. 95 
6602 524.90 | 554.00 | 582.90 | 611.61 | 640.12 | 682.51 724. 46 
6999 557.60 | 588.62 | 619.45 | 650.08 | 680.51 | 725.79 770. 62 
7119 567.66 | 599.28 | 630.69 | 661.92 | 692.94 | 739.11 784. 83 
7209 575.21 | 607.27 | 639.13 | 670.79 | 702.26 | 749.09 795.48 
762? 610.42 | 644.55 | 678.49 | 712.23 | 745.77 | 795.71 845.20 
788. 5® 632.64 | 668.08 | 703.32 | 738.37 | 773.21 | 825.11 876. 57 
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壁 厚 /mm 
外 径 /mm 24 25 26 28 30 32 
理论 重量 /(kg/m) 
8137 466. 99 485.83 504. 62 542. 06 579. 30 616. 34 
864? 497.18 517. 28 537. 33 577. 28 617. 03 656. 59 
914% 548.10 569. 39 611. 80 654. 02 696. 05 
965° 579. 55 602. 09 647. 02 691. 76 736. 30 
1016 610. 99 634. 79 682. 24 729. 49 776. 54 
壁 厚 /mm 
外 径 /mm 34 36 38 40 42 45 48 
理论 重量 /(kg/m) 
8137 653.18 | 689.83 | 726.28 | 762.54 | 798.59 | 852.30 905. 57 
864? 695.95 | 735.11 | 774.08 | 812.85 | 851.42 | 908.90 965. 94 
9149 737.87 | 779.50 | 820.93 | 862.17 | 903.20 | 964.39 | 1025.13 
9659 780.64 | 824.78 | 868.73 | 912.48 | 956.03 | 1020.99 | 1085.50 
1016 823.40 | 870.06 | 916.52 | 962.79 | 1008.86 | 1077.59 | 1145. 87 























201 







































































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 50 55 60 65 70 75 
理论 重量 / (kg/m) 

6302 715.19 779. 92 843. 43 905. 70 966. 73 1026. 54 
660 752. 18 820.61 887. 82 953. 79 1018.52 | 1082. 03 
6999 800. 27 873.51 945. 52 1016. 30 1085. 85 1154. 16 
7119 815. 06 889. 79 963. 28 1035. 54 1106. 56 | 1176.36 
7202 826.16 902. 00 976. 60 1049. 97 1122. 10 | 1193. 00 
762? 877.95 958. 96 1038. 74 1117. 29 1194. 61 1270. 69 

788. 5® 910.63 994. 91 1077. 96 1159. 77 1240. 35 | 1319.70 
8137 940. 84 1028. 14 1114. 21 1199. 05 1282.65 | 1365. 02 
864° 1003. 73 1097. 32 1189. 67 1280. 80 1370. 69 1459. 35 
9149 1065. 38 1165. 14 1263. 66 1360. 95 1457.00 | 1551. 83 
965° 1128. 27 1234. 31 1339. 12 1442. 70 1545.05 | 1646. 16 
1016 1191.15 1303. 49 1414. 59 1524. 45 1633.09 | 1740. 49 





801 




































































辟 厚 /mm 
外 径 /mm 80 85 90 95 100 110 120 
理论 重量 / (kg/m) 
6302 1085. 11 | 1142.45 | 1198.55 | 1253.42 | 1307. 06 | 1410. 64 | 1509.29 
6602 1144.30 | 1205.33 | 1265.14 | 1323.71 | 1381.05 | 1492.02 | 1598.07 
699% 1221.24 | 1287.09 | 1351.70 | 1415.08 | 1477. 23 | 1597. 82 | 1713.49 
7110 1244. 92 | 1312. 24 | 1378.33 | 1443.19 | 1506. 82 | 1630. 38 | 1749.00 
7202 1262.67 | 1331.11 | 1398.31 | 1464.28 | 1529.02 | 1654.79 | 1775.63 
7622 1345.53 | 1419.15 | 1491.53 | 1562.68 | 1632. 60 | 1768.73 | 1899.93 
788. 5 1397.82 | 1474.70 | 1550.35 | 1624.77 | 1697. 95 | 1840.62 | 1978.35 
813® 1446. 15 | 1526.06 | 1604.73 | 1682.17 | 1758.37 | 1907.08 | 2050. 86 
864% 1546. 77 | 1632. 97 | 1717.92 | 1801.65 | 1884. 14 | 2045. 43 | 2201.78 
914% 1645.42 | 1737.78 | 1828.90 | 1918.79 | 2007. 45 | 2181. 07 | 2349.75 
9659) 1746.04 | 1844. 68 | 1942.10 | 2038.28 | 2133.22 | 2319.42 | 2500. 68 
1016® 1846.66 | 1951. 59 | 2055.29 | 2157.76 | 2259.00 | 2457.77 | 2651.61 
注 :括号 内 尺寸 为 相应 的 18504200 的 規格 。 
@ 通用 系 列 。 


© 非 通用 系列 。 





© 专用 系列 。 
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2) 精密 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-27。 















































表 2-27 ”精密 无 缝 钢 管 的 规格 及 理论 重量 (CBZT 17395 —2008) 
外 径 =- 
к 0.5 |(08)| 10 |(1.2)| 1.5 | (1.8)| 2.0 |(2.2)| 2.5 | (2.8) 

理论 重量 /(kg/m) 

49 | 0.043 | 0.063 | 0.074 | 0.083 
50 | 0.055 | 0.083 | 0.099 | 0.112 
6 | 0.068 | 0.103 | 0.123 | 0.142 | 0.166 | 0.186 | 0.197 
82 | 0.092 | 0.142 | 0.173 | 0.201 | 0.240 | 0.275 | 0.296 | 0.315 | 0.339 
10® | 0.117 | 0.182 | 0.222 | 0.260 | 0.314 | 0.364 | 0.395 | 0.423 | 0.462 
12① | 0.142 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.388 | 0.453 | 0.493 | 0.532 | 0.586 | 0.635 
12.7% | 0.150 | 0.235 | 0.289 | 0.340 | 0.414 | 0.484 | 0.528 | 0.570 | 0.629 | 0.684 
142 | 0.166 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.462 | 0.342 | 0.592 | 0.640 | 0.709 | 0.773 
16® | 0.191 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.536 | 0.630 | 0.691 | 0.749 | 0.832 | 0.911 
18? | 0.216 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.610 | 0.719 | 0.789 | 0.857 0.956 | 1.05 
209 | 0.240 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.684 | 0.808 | 0. 888 | 0.966 | 1.08 | 1.19 
222 | 0.265 | 0.418 | 0.518 | 0.616 | 0.758 | 0.897 | 0.986 | 1.07 | 1.20 | 1.33 



































011 
















































































(Ж) 
外 径 
Бин 0.5 |(08)| 10 |(1.2)| 1.5 | (1.8) | 20 |(2.2)| 2.5 |(2.8) 
ЖЕН /(Кр/ш) 
259 | 0.302 | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.869 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.39 | 1.53 
282 | 0.339 | 0.537 | 0.666 | 0.793 | 0.980 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.57 | 1.74 
302 | 0. 364 | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 1.05 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.70 | 1.88 
329 | 0.388 | 0.616 | 0.765 | 0.911 | 1.13 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.82 | 2.02 
359 | 0.425 | 0.675 | 0.838 | 1.00 | 1.24 | 1.47 | 1.63 | 1.78 | 2.00 | 2.22 
389 | 0.462 | 0.734 | 0.912 | 1.09 | 1.35 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.19 | 2.43 
409 | 0.487 | 0.773 | 0.962 | 1.15 | 1.42 | 1.70 | 1.87 | 2.05 | 2.31 | 2.57 
42® 0.813 | 1.01 | 1.21 | 1.50 | 1.78 | 1.97 | 2.16 | 2.44 | 2.71 
外 径 а 
сеа 3.0 |(3.5)| 4 |1(4.5)| 5 |(5.5)| 6 (7) 8 (9) 10 
理论 重量 /(kg/m) 
12% |0.666 
12.7% | 0.718 






































ГІТ 






















































































外 径 a 

f 3.0 |(3.5)| 4 |(45)| 5 |(5.5)| 6 (7) 8 (9) 10 
理 疹 重量 /(kg/m ) 

142 |0. 814 0.906 

162 |0.962 1.08 | 1.18 

182 | 1.11 1.25 | 1.38 | 1.50 

209 | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.72 | 1.85 

229 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | 1.94 | 2.10 

259 11.63 1.86 | 2.07 | 2.28 | 2.47 | 2.64 | 2.81 

289 | 1.85 | 2.11 | 2.37 | 2.61 | 2.84 | 3.05 | 3.26 | 3.63 | 3.95 

302 | 2.00 2.29 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3.32 | 3.55 | 3.97 | 4.34 

329 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.32 | 4.74 

352 | 2.37 2.72 | 3.06 | 3.38 | 3.70 | 4.00 | 4.29 | 4.83 | 5.33 

387 | 2.59 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.35 | 5.92 | 6.44 | 6.91 

409 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | 3.94 14.32 | 4.68 | 5.03 | 5.70 | 6.31 | 6.88 | 7.40 

429 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 6.04 | 6.71 | 7.32 | 7.89 





211 


















































外 径 
Бан (0.8) 1.0 (1.2) 1.5 (1.8) 2.0 (2.2) 2.5 (2.8) 
ЖЕНИ /(Кр/ш) 

45? | 0.872 | 1.09 1.30 1.61 1.92 2.12 2.32 2. 62 2.91 
482 | 0.931 | 1.16 1.38 1.72 2.05 2.27 2.48 2.81 3.12 
509 | 0.971 | 1.21 1. 44 1.79 2. 14 2. 37 2. 59 2. 93 3. 26 
552 1.07 1.33 1. 59 1.98 2.36 2.61 2.86 3.24 3.60 
60% 1. 17 1. 46 1.74 2.16 2.58 2.86 3.14 3. 55 3.95 
63% 1.23 1.53 1.83 2.28 2.72 3.01 3.30 3.73 4. 16 
70% 1. 37 1.70 2. 04 2. 53 3. 03 3.35 3. 68 4. 16 4. 64 
76% 1.48 1.85 2.21 2.76 3.29 3. 65 4.00 4. 53 5.05 
80% 1. 56 1.95 2. 33 2.90 3.47 3. 85 4. 22 4. 78 5.33 
902 2. 63 3.27 3.92 | 4.34 | 4.76 5.39 6.02 
100® 2.92 3.64 | 4.36 4. 83 5.31 6. 01 6.71 
1102 3.22 | 4.01 4.80 5.33 5.85 6. 63 7.40 
120® 5.25 5.82 6.39 7. 24 8.09 
































EII 








壁 厚 /mm 
(0.8) 1.0 (1.2) 1.5 (1.8) 2.0 (2.2) 2:5 
理论 重量 /( kg/m) 





5. 09 6.31 6.93 7.86 





6.13 6.81 7.48 8.48 





6.58 7.30 8.02 9. 09 





7.02 7.79 8. 56 9.71 














АЎ 厚 /mm 
3.0 (3.5) 4 (4.5) 5 (5.5) 6 (7) 
理论 重量 / (kg/m) 





3.11 3.58 4. 04 4.49 4.93 5.36 DII 6.56 





3.33 3. 84 4. 34 4.83 5.30 5.76 6.21 7. 08 





3. 48 4.01 4. 54 5.05 5.29 6.04 6.51 7.42 





3.85 4.45 5.03 5.60 6.17 6.71 7523 8. 29 





4. 22 4. 88 5:352 6.16 6.78 7.39 7.99 9.15 











4. 44 5.14 5.82 6. 49 7.15 7.80 8.43 9. 67 


























FII 





















































续 ) 

外 径 — 

ЭН 3.0 (3.5) (4.5) 5 (5.5) (7) 

理论 重量 /(kg/m) 

70 | 4.96 5.74 6. 51 7:27 8.02 8.75 9.47 | 10.88 12. 23 
76 | 5.40 6. 26 7. 10 7. 93 8. 75 9.56 | 10.36 | 11.91 13. 42 
80% | 5.70 6. 60 7.50 8. 38 9.25 | 10.11 | 10.95 | 12.60 14.21 
902 | 6.44 7.47 8. 48 9.49 | 10.48 | 11.46 | 12.43 | 14.33 16. 18 
100® | 7.18 8. 33 9.47 | 10.60 | 11.71 | 12.82 | 13.91 | 16.05 18. 15 
11092 | 7.92 9.19 | 10.46 | 11.71 | 12.95 | 14.17 | 15.39 | 17.78 | 20.12 
120% | 8.66 | 10.06 | 11.44 | 12.82 | 14.18 | 15.53 | 16.87 | 19.51 | 22.10 
1309 | 9.40 | 10.92 | 12.43 | 13.93 | 15.41 | 16.89 | 18.35 | 21.23 | 24.07 
1409 | 10.14 | 11.78 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 22.96 | 26.04 
150® | 10.88 | 12.65 | 14.40 | 16.15 | 17.88 | 19.60 | 21.31 | 24.69 | 28.02 
160% | 11.62 | 13.51 | 15.39 | 17.26 | 19.11 | 20.96 | 22.79 | 26.41 | 29.99 
170% 14.37 | 16.38 | 18.37 | 20.35 | 22.31 | 24.27 | 28.14 | 31.96 
1802 21.58 | 23.67 | 25.75 | 29.87 | 33.93 
































SITI 













































































外 径 

Бан 3.0 | (3.5) 4 (4.5) 5 (5.5) 6 (7) 8 
理论 重量 /(kg/m) 

190% 25.03 | 27.23 | 31.59 | 35.91 

200° 28.71 | 33.32 | 37.88 

2202 36.77 | 41. 83 

2402 40.22 | 45.77 

2602 43.68 | 49.72 

外 径 шаг 

Жи (9) 10 (11) 12.5 (14) 
理论 重量 /(kg/m) 

452 7.99 8.63 9.22 10.02 

48% 8.66 9.37 10. 04 10. 94 

500 9.10 9.86 10. 58 11.56 

552 10.21 11.10 11.94 13.10 14.16 

60% 11. 32 12. 33 13.29 14. 64 15. 88 

















911 



























































外 径 — 
бин (9) 10 (11) 12.5 (14) 
理论 重量 /(kg/m) 

63Ф 11.99 13. 07 14.11 15. 57 16. 92 
709 13. 54 14. 80 16.01 17. 73 19. 33 
769 14.87 16. 28 17. 63 19. 58 21.41 
802 15.76 17. 26 18. 72 20. 81 22. 79 
902 17. 98 19. 73 21.43 23. 89 26. 24 
1002 20. 20 22. 20 24. 14 26.97 29. 69 
1102 22. 42 24. 66 26. 86 30. 06 33. 15 
120% 24. 64 27.13 29. 57 33. 14 36.60 
130% 26. 86 29. 59 32.28 36. 22 40. 05 
1402 29. 08 32. 06 34. 99 39. 30 43. 50 
150% 31.30 34. 53 37.71 42.39 46.96 
160% 33. 52 36. 99 40. 42 45. 47 50. 41 





211 


















































壁 厚 /mm 
е (9) 10 (11) 12.5 (14) 
理 疹 重量 /(kg/m ) 
170® 35.73 39. 46 43. 13 48. 55 53. 86 
1802 37. 95 41.92 45.85 51.64 57. 31 
190% 40. 17 44. 39 48. 56 54.72 60. 77 
200% 42. 39 46. 86 51.27 57. 80 64. 22 
2202 46. 83 51.79 56.70 63. 97 71. 12 
2402 51.27 56.72 62. 12 70. 13 78. 03 
2602 55.71 61. 65 67. 55 76. 30 84.93 
= 壁 厚 /mm 
i 16 (18) 20 (22) 25 
理论 重量 /( kg/m) 
45 © 
48 ① 
50% 




















9811 






























































外 径 

ин 16 (18) 20 (22) 25 
理论 重量 /(kg/m) 

55 © 

60% 17. 36 

632) 18. 55 

70% 21.31 

76% 23. 68 

80% 25.25 27. 52 

902 29. 20 31. 96 34. 53 36. 89 

1002 33. 15 36. 40 39. 46 42. 32 46. 24 

1102 37. 09 40. 84 44. 39 47.74 52.41 

1209 41. 04 45. 28 49. 32 53.17 58.57 

130% 44. 98 49. 72 54. 26 58. 60 64.74 

1402 48. 93 54.16 59.19 64. 02 70. 90 





61I 















































② 专用 系列 。 

















外 径 шаа 
ин 16 (18) 20 (22) 25 
理论 重量 /(kg/m) 
150% 52.87 58. 60 64. 12 69. 45 77.07 
1609 56. 82 63.03 69. 05 74. 87 83. 23 
170® 60.77 67.47 73.98 80. 30 89. 40 
1809 64.71 71.91 78. 92 85. 72 95. 56 
1902 68. 66 76. 35 83.85 91.15 101.73 
200% 72.60 80. 79 88. 78 96. 57 107. 89 
2202 80. 50 89. 67 98. 65 107. 43 120. 23 
2402 88. 39 98. 55 108. 51 118. 28 132. 56 
2602 96. 28 107. 43 118. 38 129. 13 144. 89 
注 : 括号 内 尺寸 不 推荐 使 用 。 
© 非 通用 系列 。 


OTI 


2.4.2 





冷 拔 或 冷 轧 精密 无 缝 钢管 
冷 拔 或 冷 轧 精密 无 缝 钢管 的 规格 见 表 2-28 。 

































































Ж 228 ” 冷 拔 或 冷 轧 精密 无 颖 钢管 的 规格 (GCB/T 3639—2009) 
(単位 :mm ) 
| ооо 
е 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 
аа 内 径 及 允许 偏差 
4 3+0.15 |2.4-0.151 2 +0. 15 |1.6 ょ 0.15 
5 | 4 -0.15 |3.4+0.15| 3+0.15 [2.6 +0. 15 
81 5 +0. 15 |4.4 ょ 0.15 440.15 |3.6-0.151 3 +0. 15 |12.4 ょ 0.15 | 2 +0. 15 
7 | 6 +0. 15 | 5.4 +0. 15 | 5 +0. 15 | 4.6 +0. 15 | 4 +0. 15 |3.4 +0. 15 | 3 +0. 15 
8 7+0. 15 16.4 ょ 0.15 | 6 +0. 15 | 5.6 +0. 15 | 540.15 |4.4 +0.15 | 4 +0. 15 
9 | Е 8 +0. 15 |7. 4+0. 15 | 7 +0. 15 |6. 6 +0. 15 | 6 +0. 15 | 5.4 +0. 15 | 5 +0. 15 
ЕТЕ 9 +0. 15 ! 8.4 +0. 15 | 8 +0. 15 |7. 6 +0. 15 | 7 +0. 15 |6.4 +0. 15 | 6 +0. 15 
12] 11 +0.15 110.4 ょ 0.15110 ょ 0.1519.6 ょ 0.1519 ょ 0.15 |8.4+0.15| 8 +0. 15 
14 | 13 + 0. 08 |12.4 +0. 08 | 12 +0. 08 |11.6 +0.15 | 11 +0. 15 |10. 4 +0. 15 | 10 +0. 15 
15 | 14 + 0. 08 [13.4 +0. 08 | 13 +0. 08 |12. 5 +0. 08 | 12 +0. 15 | 11.4 +0. 15 | 11 +0. 15 





























ICI 






















































































ОЛЖ 0.5 0.8 1 1,2 1.5 1.8 2 
лын 内 径 及 允许 偏差 

10 15 -0.08 |14.4 +0.08 | 14 +0.08 |12.6 +0.08 |13 +0.08 |12.4+0.15|12 +0.15 
18] 17 +0.08 [16.4 +0. 08 | 16 +0. 04 |15.6 +0. 08 | 15 +0. 08 |14.4+0.08|14+0.08 
020 | 19 + 0. 08 |18. 4 +0. 08 | 18 +0. 08 |17. 6 +0. 08 | 17 +0. 08 16.4 +0. 08 | 16 +0. 08 
22 | 21 +0. 08 (20.4 +0. 08 | 20 +0. 08 119. 6 +0. 08 | 19 +0. 08 |18. 4 +0. 08 | 18 +0. 08 
25 | аас 24 +0.08 (23.4 +0. 08 | 23 +0. 08 122.6 +0). 08 | 22 +0. 08 (21.4-0.08 | 21 +0. 08 
26 | 25 + 0. 08 (24.4 +0. 08 | 24 +0. 08 123.8 +0). 08 | 23 +0. 08 |22. 4 +0. 08 | 22 +0. 08 
28 | 27 + 0. 08 (26.4 +0. 08 | 26 +0. 08 125.6 +0. 08 | 25 +0. 08 |24. 4 +0. 08 | 24 +0. 08 
30 | 29 +0.08 128.4 ょ 0.08128 ょ 0.08127.8 +0.08 | 27 +0.08 26.4 +0. 08 | 26 +0. 08 
32 31 +0. 15 130.4 +0. 15 | 30 +0. 15 |29. 6 +0. 15 | 29 +0). 15 |28. 4 +0. 15 | 28 +0. 15 
35 | 34 + 0. 15 133.4 +0). 15 | 33 +0. 15 |32. 6 +0. 15 | 32 +0. 15 |31. 4 +0. 15 | 31 +0. 15 
38 | ш 37 +0.15 136.4 +0. 15 | 36 +0. 15 |35.6+0.15|35 +0.15 135.4 ょ 0.15134 ょ 0.13 
40 | 39 +0.15 |38.4+0.15|38 +0. 15 |37. 6 +0. 15 | 37 +0.15 |36.4+0.15|36 +0. 15 
42 | +0. 20 40 +0. 20 (39.6 +0. 20 | 39 +0. 20 |38. 4 +0). 20 | 38 +0. 20 




















ССІ 










































































ОЛЖ 2:2 225 2.8 3 3.5 4 4.5 
ыа 内 径 及 允许 偏差 
4 
Ea 
Е 
"7 | 
Е 3.6 +0. 15 | 3 +0. 25 
ә | 4.6 +0. 15 | 4 +0. 25 | 3.4 +0. 25 
— +0. 08 
10 5.6 +0. 15 | 5 +0. 15 |4. 4 +0. 25 | 4 +0. 25 
12] 7.6 +0. 15 | 7 +0. 15 |6.4+0.15| 6-0.25 5 +0. 25 4 +0. 25 
14] 9.5 +0. 15 | 9 +0. 15 |8.4+0.15| 8 +0.15 7+0. 15 6 +0. 25 5 +0. 25 
15] 10.6 +0.15|10 +0.15 |19.4 +0.15 | 9 +0.15 8 +0. 15 7+0. 15 6 +0. 25 
16 | 11.6 +0. 15 | 11 +0. 15 110.4 +0. 15 | 10 +0. 15 9 +0. 15 8 +0. 15 7+0. 15 
18] 13.6 +0. 15 | 13 +0. 15 |12.4+0.15|12+0.15 | 11 +0. 15 |10 +0. 15 | 9 +0. 15 
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ОЛЖ 2:2 2:55 2.8 3 3.5 4 4.5 
Тим Р 内 径 及 允许 偏差 

20 15.6 +0. 15 | 15 +0. 15 114.4 ェ 0.15114 ょ 0.15 | 13 +0. 15 |12 +0. 15 | 11 +0. 15 
22] 17.6 +0. 08 | 17 +0. 15 |16.4+0.15116+0.15 | 15 +0. 15 |14+0.15|13+0.15 
25] 20.6 +0. 08 | 20 +0. 08 |19. 4 +0). 15 | 19 +0. 15 | 18 +0. 15 |17 +0. 15 | 16 +0. 15 
26 | NM 21.6 +0. 08 | 21 +0.08 |20. 4 +0. 15 | 20 +0. 15 | 19 +0. 15 |18 +0. 15 |17 +0. 15 
ов | 23.6 +0. 08 | 23 +0. 08 |22. 4 +0. 08 | 22 +0. 15 | 21 +0. 15 |20 +0. 15 | 19 +0. 15 
зо | 25.6 +0. 08 | 25 +0. 08 |24. 4 +0. 08 | 24 +0. 15 | 23 +0. 15 |22 +0). 15 |21 +0. 15 
32 27.6 +0. 15 | 27 +0. 15 |26. 4 +0. 15 | 26 +0. 15 | 25 +0. 15 |24 +0). 15 |23 +0. 15 
35 | 30.6 +0. 15 | 30 +0. 15 129.4 +0). 15 | 29 +0. 15 | 28 +0. 15 |27 +0. 15 | 26 +0. 15 
38 | Э 33.6 +0. 15 | 33 +0. 15 |32. 4 +0). 15 | 32 +0. 15 | 31 +0. 15 |30 +0. 15 | 29 +0. 15 
д0 | 35.6 +0. 15 | 35 +0. 15 |34. 4 +0). 15 | 34 +0. 15 | 33 +0. 15 |32 +0). 15 |31 +0. 15 
42 | +0. 20 137.6 +0. 20 | 37 +0. 20 |36. 4 +0. 20 | 36 +0. 20 | 35 +0. 20 | 34 +0. 20 | 33 +0. 20 
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: Bš 厚 
е 5 5.5 6 7 8 9 10 
ми 内 径 及 允许 偏差 
15 5 +0. 25 
16 | 6+0.25 | 5+0.25 | 4+0.25 
18 | 8+0.15 | 7 ょ 0.25 | 6+0.25 
20 | 10 50.15 | 9 ょ 0.15 | 8+0.25 | 6 ょ 0.25 
22 | «0.08| 12 40.15 |11+0.15 | 10 ょ 0.15 | 8 ょ 0.25 
25 | 15 £0.15 |14+0.15| 13+0.15 |11+0.15| 9 ょ 0.25 
26 | 16 =0.15 |15+0.15| 14+0.15 |12 +0.15| 10 +0.25 
28 | 18 =0.15 |17 40.15 | 16+0.15 |14+0.15| 12 +0.15 
30 | 20 ょ 0.15 |19+0.15 | 18 40.15 |16+0.15 | 14 ょ 0.15 |12 +0.15 | 10 +0.25 
32 22 ょ 0.15 |21 +0.15 | 20+0.15 |18+0.15 | 16 ょ 0.15 |14+0.15|12+0.25 
35 | 25 +0.15 |24+0.15| 23+0.15 |21+0.15| 19 «0.15 |17+0.15|15+0.15 
“эв | 56728 0.15 (2740.15| 2620.15 |24 50.15 | 22 50.15 |20 +0.15 | 18 z 0. 15 
40 30 +0. 15 (29 40.15 | 28 +0.15 |26 +0.15 | 24 +0.15 |22 +0. 15 | 20 +0. 15 
42 | +0. 20| 32 +0. 20 |31 +0. 20 | 30 +0. 20 128 +0. 20 | 26 +0. 20 | 24 +0. 20 | 22 +0. 20 





Sel 



















































































壁 厚 
1А 
“с 1 1.2 1.5 1.8 2 2.2 
允许 偏差 - 
内 径 及 允许 偏差 

45 43 +0.20 |42.6+0.20| 42 +0.20 |41.4+0.20| 41 ょ 0.20 | 40.6 +0.20 
48 | «0.20| 46 +0.20 |45.6+0.20| 45 +0.20 |44.4+0.20| 44 ょ 0.20 | 43.6+0.20 
50 48 +0.20 |47.6+0.20| 47 +0.20 |46.4+0.20| 46 ょ 0.20 | 45.6+0.20 
55 | o zs 53 ょ 0.23 |52.6 ょ 0.25 | 52 +0.25 | 51.4 ょ 0.25| 51 ょ 0.25 | 50.6 ょ 0.25 
ーー ŁU. 

60 58 ょ 0.25 |57.6+0.25| 57+0.25 |56.4 +0.25 | 56+0.25 | 55.6 +0.25 
65 | o 30| 63 ょ 0.30 | 62.6 ょ 0.30| 62 +0.30 151.4 +0.30| 61 +0.30 | 60.6 +0.30 
2008 

70 68 +0.30 |67.6 ょ 0.30| 67 ょ 0.30 |66.4-0.30| 66+0.30 | 65.6 +0.30 
75 | oas 73 ょ 0.35 |72.6 ょ 0.35 | 72+0.35 | 71.4 ょ 0.35| 71 ょ 0.35 | 70.6 ょ 0.35 
ーー +0. 

80 78 +0.35 177.6 +0.35 | 77 ょ 0.35 |76.4 +0.35 | 76 ょ 0.35 | 75.6 +0.35 
APF 82.4 +0.40 181.4 +0.40 | 81 0.40 |81.6=+0.40 
2643. 

90 87 +0.40 | 86.4 +0.40 | 86 +0. 40 | 85.6 +0. 40 
95 91 +0.45 | 90.6 +0. 45 
— | +0. 45 

100 96 +0.45 | 95.6 ょ 0.45 
110 106 +0. 50 1105.6 +0.50 
— +0. 50 

120 116 +0. 50 1115.6 +0. 50 
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2.5 2.8 
允许 偏差 

40 +0.20 |39.4 +0.20 38 +0.20 .20 35 +0.20 
ょ 0.20| 43-0.20 |42.4 +0. 20 20 . 20 20 

45 -0.20 |44.4 ょ 0.20 20 . 20 20 

50 +0. 25 |49.4 +0. 25 25 .25 25 
+ 0. 25 

55 +0. 25 | 54.4 +0. 25 25 .25 25 

60 +0. 30 | 59.4 +0. 30 30 . 30 30 
+0. 30 

65 +0. 30 | 64.4 +0. 30 30 . 30 30 

70 +0. 35 |69.4-0.35 35 .35 35 
+0. 35 

75 +0. 35 |74. 4 +0. 35 35 .35 35 

80 +0. 40 | 79.4 +0. 40 40 .40 40 
+0. 40 

85 + 0.40 | 84.4 +0. 40 + 0. 40 + 0. 40 .40 





201 










































































ОЛЖ 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 

Gus HERRENE 

95 90 +0.45 ! 89.4 +0. 45 | 89 +0. 45 88 +0. 45 87 +0. 45 86 +0. 45 
100 | Бове 95 +0. 45 94. 4 +0. 45 94 +0. 45 93 +0. 45 92 +0. 45 91 +0. 45 
110 105 +0. 50 1104.4 +0. 50| 104 +0. 50 103 +0. 50 102 +0. 50 101 +0. 50 
120 | а 115 +0. 50 1114.4 +0. 50| 114 +0. 50 113 +0. 50 112 +0. 50 111 +0. 50 
130 125 +0. 70 1124.4 +0. 70| 124 +0. 70 123 +0. 70 122 +0. 70 121 +0. 70 
140 | цаас 135 +0.70 1134.4 +0. 70| 134 +0.70 133 +0.70 132 +0.70 131 +0.70 
150 144 +0. 80 143 +0. 80 142 + 0. 80 141 +0. 80 
160. жи 154 -0.80 153 -0.80 152 -0.80 151 ょ 0.80 
170 164 ょ 0.90 163 -0.90 162 -0.90 161 +0. 90 
180 | et 173 +0.90 172 +0. 90 171 +0. 90 
190 183 + 1. 00 182 +1. 00 181 +1. 00 
— +1. 00 

200 193 +1. 00 192 +1. 00 191 +1. 00 
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“с 5 5.5 6 7 8 9 

лын 内 径 及 允许 偏差 

95 85 +0.45 64 +0. 45 83 +0.45 81 +0. 45 79 +0. 45 77 +0. 45 
100 | Бове 90 +0. 45 89 +0. 45 88 +0. 45 86 +0. 45 84 +0. 45 82 +0. 45 
110 100 +0. 50 99 +0. 50 98 +0. 50 96 +0. 50 94 +0. 50 93 +0. 50 
120 ER 110 +0.50 109 +0. 50 108 +0. 50 106 +0.50 104 +0.50 102 +0. 50 
130 120 +0.70 119 +0.70 118 +0.70 116 +0.70 114 +0.70 112 +0.70 
140 | цаас 130 -0.70 129 -0.70 128 -0.70 126 -0.70 124 -0.70 122 -0.70 
150 140 -0.80 139 -0.80 138 -0.80 136 -0.80 134 -0.80 132 +0. 80 
160 D 150 +0. 80 149 +0. 80 148 +0. 80 146 +0. 80 144 +0. 80 142 +0. 80 
170 160 +0. 90 159 +0. 90 158 +0. 90 156 +0. 90 154 + 0. 90 152 +0. 90 
180 | ин 170 -0.90 169 -0.90 168 ょ 0.90 166 -0.90 164 +0.90 162 +0. 90 
190 180 +1.00 179 +1.00 178 +1. 00 176 + 1. 00 174 +1. 00 172 +1. 00 
200. шиг 190 -1.00 189 -1.00 188 +1. 00 186 + 1. 00 184 + 1. 00 182 +1. 00 
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B 厚 
1А 
аса 10 12 14 16 18 20 22 
允许 偏差 - 
内 径 及 允许 偏差 

45 25 +0. 20 
48 | +0. 20| 28 +0. 20 
50 30 +0. 20 
55 35 +0. 25 | 31 +0. 25 
— +0.25 
60 40 +0.25 | 36 +0.25 
65 45 +0.30 | 41 +0.30 | 37 +0. 30 
— +0.30 
70 50 +0.30 | 46 +0. 30 | 42 +0. 30 
75 55 +0.35 | 51 +0.35 | 47 +0.35 | 43 +0.35 
— +0.35 
80 60 +0.35 | 56 +0.35 | 52 +0.35 | 48 +0.35 
85 65 +0. 40 | 61 +0.40 | 57 +0. 40 | 53 +0. 40 
ーー ゴゴ +0. 40 
90 70 +0.40 | 46 +0.40 | 62 +0. 40 | 58 +0. 40 
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, ж E 
10 12 14 16 18 20 22 
内 径 及 允许 偏差 

95 75 +0. 45 | 71 +0. 45 | 67 +0.45 | 63 +0. 45 | 59 +0. 45 

100| цэс 80 +0. 45 | 76 +0.45 | 72 +0.45 | 68 +0.45 | 64 +0. 45 

110 90 +0. 50 | 85 +0. 50 | 82 +0. 50 | 78 +0. 50 | 74 +0. 50 

шоо 100 +0. 50 | 96 +0. 50 | 92 +0. 50 | 88 <0.50 | 84 +0. 50 

130 110 +0. 70 |106 +0. 70 |102 +0. 70 98 +0. 70 | 94 +0. 70 

140 0 120 +0. 70 |116 +0. 70 |112 +0. 70 |106 +0. 70 |104 +0. 70 

150 130 +0. 80 |126 +0. 80 |122 +0. 80 |118 +0. 80 |114 +0. 80 [110 +0. 80 

160| жа 140 +0. 80 | 136 +0. 80 | 132 0. 80 |128 +0. 80 |124 +0. 80 |120 +0. 80 

170 150 +0. 90 | 146 +0. 90 | 142 + 0. 90 |138 +0. 90 |134 +0. 90 | 130 +0. 90 

180| ин 160 «0.90 | 156 +0. 90 | 152 +0. 90 | 148 +0. 90 |144 +0. 90 | 140 +0. 90 

190 170 +1.00|166 +1. 00 |162 +1. 00 | 158 +1. 00 |154 +1. 00 |150 +1. 00 |145 +1.00 
200| ша 180 + 1. 00 |176 +1. 00 |172 +1. 00 168 +1. 00 |164 +1. 00 |160 +1. 00 |156 +1.00 
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733 
2.4.3 ЖЯ Е 


1 ) 冷 拔 正方 形 无 颖 钢管 的 截面 形状 见 图 2-2, ВЭ 
格 及 理论 重量 见 表 2-29 。 









R<2t 
AR 
Д f 
НЫ 
f f 
CO 





E 2-2 冷 拔 正方 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 
表 2-29 冷 拨 正方 形 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 3094 一 2000 ) 






































截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

边 长 a 壁 厚 t /ет? / (kg/m) 
12 0. 8 0. 348 0. 273 
12 1.0 0. 423 0. 332 
14 1.0 0. 503 0. 394 
14 1.5 0.712 0. 559 
16 1.0 0. 583 0. 458 
16 1.5 0. 832 0. 653 
18 1.0 0. 663 0. 521 
18 1.5 0. 952 0. 747 
18 2.0 1.21 0. 952 
20 1.0 0. 743 0. 583 
20 1. 5 1. 07 0. 841 
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( &) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 а BJE t /cm? / (kg/m) 

20 2.0 1.37 1. 08 
20 2,5 1. 64 1. 29 
22 1.0 0. 823 0. 646 
22, 1. 5 1.19 0. 936 
22 2.0 1. 53 1. 20 
22 2. 5 1. 84 1. 45 
25 2.5 2.14 1. 68 
25 3.0 2.49 1.95 
30 2.5 2.64 2.08 
30 3.0 3.01 2.42 
30 3.5 3.50 2.75 
30 4.0 3.89 3.05 
32 25 2. 84 2. 23 
32 3.0 3. 33 2.61 
32 3.5 3.78 2. 97 
32 4.0 4.21 3. 30 
35 2.5 3.14 2.47 
35 3.0 3. 69 2. 89 
35 3.5 4.20 3. 30 
35 4.0 4. 69 3. 68 
35 5.0 5.58 4. 38 
36 2535 3.24 2.55 
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(28) 
截面 尺寸 /m 截面 面积 理论 重量 
边 长 a 壁 厚 t /em / (kg/m) 

36 3.0 3.81 2. 99 
36 3.5 4.34 3.41 
36 4.0 4.85 3.81 
36 5.0 5.75 4. 53 
40 2.5 3.64 2. 86 
40 3.0 4.29 3.37 
40 3.5 4.90 3. 85 
40 4.0 5.49 4.31 
40 5.0 6. 58 5.16 
40 6.0 7.55 5.93 
42 2.5 3. 84 3. 02 
42 3.0 4. 53 3. 55 
42 3.5 5.18 4.07 
42 4.0 5.81 4. 56 
42 5.0 6.98 5. 48 
42 6.0 8. 03 6. 30 
45 3.5 5.60 4.40 
45 4.0 6.23 4.94 
45 5.0 7.58 5.95 
45 6.0 8.75 6.87 
45 7.0 9.81 7. 80 
45 8.0 10.8 8.44 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 а 壁 厚 t /cm? / (kg/m) 
50 4.0 7.09 5.56 
50 5.0 8.58 6. 73 
50 6.0 9.95 7.81 
50 7.0 11.21 8. 80 
50 8.0 12. 35 9.70 
55 4.0 7.89 6.19 
55 5.0 9.58 7.52 
55 6.0 11.15 8. 75 
55 7.0 12. 62 9. 90 
55 8.0 13. 95 10. 95 
60 4.0 8. 69 6.82 
60 5.0 10. 58 8.30 
60 6.0 12. 35 9. 69 











2) ЖЕМЕ E ПОЛИТЕХ WL 2-3, 其 規格 
及 理论 重量 见 表 2-30, 











園 2-3 冷 拔 正方 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 
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表 2-30 ЖЖМ Е АЈА МУ Е 
( GB/T 3094—2000) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 边 长 5 壁 厚 + /сш? /( kg/m ) 

10 5 0.8 0.203 0.160 
10 5 1.0 0.243 0.191 
12 5 0.8 0.235 0.185 
12 5 1.0 0.283 0.222 
12 6 0.8 0.251 0.197 
12 6 1.0 0.303 0.238 
14 6 0.8 0.283 0.223 
14 6 1.0 0.343 0.269 
14 6 1.5 0.471 0.370 
14 7 0.8 0.299 0.235 
14 7 1.0 0.363 0.285 
14 7 1.5 0.501 0.394 
14 10 0.8 0.347 0.273 
14 10 1.0 0.423 0.332 
14 10 1.5 0.591 0.464 
14 10 2.0 0.731 0.574 
15 6 0.8 0.299 0.235 
15 6 1.0 0.363 0.285 
15 6 1.5 0.501 0.394 
15 6 2.0 0.611 0.480 
16 8 0.8 0.347 0.273 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK b Ei Zem2 / (kg/m) 

16 8 1.0 0. 423 0. 332 
16 8 1.5 0. 591 0. 464 
16 8 2.0 0. 731 0. 574 
16 12 0. 8 0.411 0. 323 
16 12 1.0 0.503 0.395 
16 12 1.5 0.711 0. 559 
16 12 2.0 0. 891 0. 700 
18 9 0.8 0. 395 0. 310 
18 9 1.0 0. 483 0. 379 
18 9 125 0. 681 0. 535 
18 9 2.0 0. 851 0. 668 
18 10 0.8 0.411 0.323 
18 10 1.0 0. 503 0. 395 
18 10 1.5 0.711 0. 559 
18 10 2.0 0. 891 0. 700 
18 14 0. 8 0. 475 0. 373 
18 14 1.0 0.583 0.458 
18 14 1.5 0.831 0.653 
18 14 2.0 1.051 0.825 
20 8 0.8 0.411 0.323 
20 8 1.0 0.503 0.395 
20 8 1.5 0.711 0. 559 




















139 




































































(288) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 边 长 b ВЕБ: Zem2 / (kg/m) 
20 8 2.0 0. 891 0. 700 
20 10 0. 8 0. 443 0. 348 
20 10 1.0 0. 543 0. 426 
20 10 1.5 0.771 0. 606 
20 10 2.0 0.971 0. 763 
20 12 0.8 0.475 0. 373 
20 12 1.0 0.583 0.458 
20 12 1.5 0.831 0.653 
20 12 2.0 1.05 0. 825 
20 12 2.29 1. 24 0. 976 
22 9 0.8 0.459 0.361 
22 9 1.0 0. 563 0. 442 
22 9 1.5 0. 801 0. 629 
22 9 2.0 1.011 0. 794 
22 9 2.5 1.19 0. 936 
22 14 0. 8 0. 539 0. 423 
22 14 1.0 0. 663 0. 520 
22 14 1.5 0. 951 0. 746 
22 14 2.0 1. 21 0. 951 
22 14 2.5 1.44 1.13 
24 12 0.8 0.539 0.423 
24 12 1.0 0.663 0.520 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 WK b 壁 厚 1 /ет2 / (kg/m) 

24 12 1.5 0. 951 0. 747 
24 12 2.0 1.21 0.951 
24 12 2.5 1.44 1.13 
25 10 0.8 0.523 0.411 
25 10 1.0 0.643 0. 505 
25 10 1.5 0.921 0.723 
25 10 2.0 1.17 0.920 
25 10 2.5 1. 39 1. 09 
25 15 1.0 0.743 0.583 
25 15 1.5 1.07 0. 841 
25 15 2.0 1. 37 1. 08 
25 15 2.5 1. 64 1. 29 
28 11 1.0 0.723 0. 567 
28 11 1.5 1. 04 0. 818 
28 11 2.0 1. 33 1. 05 
28 11 2.5 1. 59 1. 25 
28 14 1.0 0.783 0.615 
28 14 1.5 1. 13 0. 888 
28 14 2.0 1. 45 1. 14 
28 14 2.5 1.74 1.37 
28 16 1.0 0.823 0.646 
28 16 1.5 1.19 0.935 
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( &) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 边 长 b ВЕБ: Zem2 / (kg/m) 
28 16 2.0 1. 53 1.20 
28 16 2.5 1. 84 1. 45 
28 22 1.0 0. 943 0. 740 
28 22 1. 5 1. 37 1. 08 
28 22 2.0 1. 77 1. 39 
28 22 2.79 2. 14 1. 68 
28 22 3.0 2. 49 1. 95 
28 22 3. 5 2. 80 2. 20 
30 12 1. 5 1. 13 0. 888 
30 12 2.0 1. 45 1. 14 
30 12 2::5 1.74 1.37 
30 12 3.0 2.01 1.57 
32 13 1.5 1. 22 0. 959 
32 13 2.0 1. 57 1. 23 
32 13 2.5 1.90 1.49 
32 13 3.0 2.19 1.72 
32 16 1.5 1.31 1.03 
32 16 2.0 1, 69 1. 33 
32 10 2.5 2.04 1. 60 
32 16 3.0 2.37 1. 86 
32 25 1,5 1,58 1. 24 
32 25 2.0 2. 05 1.61 
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(2) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a 边 长 8 БЕН: /em? /(kg/m) 

32 25 2555 2. 49 1. 96 
32 25 3.0 2.91 2. 28 
35 14 1. 5 1. 34 1. 05 
35 14 2.0 1. 73 1. 36 
35 14 2.5 2. 09 1. 64 
35 14 3.0 2. 43 1. 90 
35 14 3.5 2.73 2. 14 
36 18 1. 5 1. 49 1. 17 
36 18 2.0 1. 93 1. 52 
36 18 2.5 2. 34 1. 84 
36 18 3.0 2.13 2. 14 
36 18 3.5 3. 08 2. 42 
36 28 2.0 2. 33 1. 83 
37 15 2.0 1. 85 1. 45 
37 15 2.79 2. 24 1. 76 
37 15 3.0 2.61 2. 05 
37 15 3.5 2. 94 2.31 
37 15 4.0 3.25 2. 55 
40 16 2.0 2.01 1.58 
40 16 2.5 2. 44 1. 92 
40 16 3.0 2. 85 2. 23 
40 16 3.5 3.22 2. 53 
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( Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 边 长 b 壁 厚 1 /ет2 / (kg/m) 

40 16 4.0 3.57 2.80 
40 20 2.0 2. 17 1.70 
40 20 2.5 2. 64 2.07 
40 20 3.0 3.09 2.42 
40 20 3.5 3.50 2.75 
40 20 4.0 3.86 3.05 
40 25 2.0 2.37 1. 86 
40 25 2.5 2. 89 2.27 
40 25 3.0 3. 39 2. 66 
40 25 3.5 3.85 3.02 
40 25 4.0 4. 29 3.36 
42 30 2.0 2. 65 2. 08 
45 30 2.0 2.77 2. 18 
45 30 2:9 3. 39 2. 66 
45 30 3.0 3. 99 3.13 
45 30 3.5 4. 55 3. 57 
45 30 4.0 5. 09 3. 99 
48 30 2.0 2. 89 2. 27 
48 30 2.5 3. 54 2. 78 
50 32 2.0 3. 05 2.40 
50 32 2. 5 3. 74 2. 94 
50 32 3.0 4. 41 3. 46 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a Kb Ei Zem2 / (kg/m) 

55 38 2.0 3. 49 2.74 
55 38 nS 4. 29 3. 37 
55 38 3.0 5. 07 3. 98 
55 38 3.5 5.81 4. 56 
55 38 4.0 6. 53 5.12 
60 40 3.5 6. 30 4.95 
60 40 4.0 7.09 5. 56 
60 40 5.0 8. 57 6. 73 
70 50 4.0 8. 69 6. 82 
70 50 5.0 10. 57 8. 30 
70 50 6.0 12. 34 9. 69 
70 50 7.0 14. 00 10. 99 
80 60 4.0 10. 29 8. 07 
80 60 5.0 12. 57 9. 87 
80 60 6.0 14. 74 11. 57 
80 60 7.0 16. 80 13.19 
90 60 4.0 11.09 8. 70 
90 60 5.0 13. 57 10. 65 
90 60 6.0 15. 94 12. 52 
90 60 7.0 18. 20 14.29 
100 70 5.0 15. 57 12. 22 
100 70 6.0 18.34 14.40 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a ЛЬ 壁 厚 1 /ет2 / (kg/m) 

100 70 7.0 21.00 16. 48 
100 70 8.0 23. 54 18. 48 
110 50 4.0 12. 54 9. 84 
110 50 5.0 15.67 12.30 
110 50 6.0 18. 81 14. 77 
110 50 8.0 25.07 19. 68 
110 70 5.0 17. 67 13. 87 
110 70 6.0 21.21 16.65 
110 70 8.0 28.27 22.19 
110 75 5.0 17. 07 13. 40 
110 75 6.0 20. 14 15.81 
110 75 7.0 23.10 18.13 
110 75 8.0 25.94 20.36 
120 40 4.0 12. 54 9. 84 
120 40 5.0 15.67 12.30 
120 40 6.0 18. 81 14.77 
120 40 8.0 25.07 19. 68 
120 60 4.5 15.90 12.48 
120 60 6.0 21.21 16. 65 
120 60 8.0 28.27 22.19 
120 60 10.0 35.34 27.74 
120 80 4.5 17.70 13.89 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK b Ei Zem2 / (kg/m) 

120 80 6.0 21.94 17. 22 
120 80 7.0 25.20 19. 78 
120 80 8.0 28.34 22.25 
120 80 9.0 31.37 24. 63 
120 80 10.0 39. 34 30. 88 
130 85 6.0 23.74 18. 64 
130 85 7.0 27.30 21.43 
130 85 8.0 30.74 24. 13 
130 85 9.0 34.07 26.75 
140 40 4.5 15. 90 12. 48 
140 40 6.0 21.21 16. 65 
140 40 8.0 28.27 22.19 
140 60 4.5 17.70 13. 89 
140 60 6.0 23.61 18. 53 
140 60 8.0 31.47 24.70 
140 60 10.0 39.34 30. 88 
140 60 12.0 47.21 37. 06 
140 80 7.0 28. 00 21.98 
140 80 8.0 31.54 24.76 
140 80 9.0 34. 97 27.45 
140 80 10.0 38.29 30. 05 
140 90 6.0 27. 21 21. 36 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK b 辟 厚 上 1 /em’ /(kg/m) 
140 90 8.0 36.27 28.47 
140 90 10.0 45. 34 35.59 
140 90 12.0 54.41 42.71 
140 90 14.0 63.48 49. 83 
140 120 7.0 35.94 28.21 
140 120 8.0 41.07 32.24 
140 120 10.0 51.34 40. 30 
140 120 12.0 61.61 48.36 
140 120 14.0 71.88 56.43 
150 75 7.0 28.70 22.53 
150 75 8.0 32. 34 25.39 
150 75 9.0 35. 87 28.16 
150 75 10.0 39. 29 30. 84 
160 60 4.5 19. 50 15.31 
160 60 5.0 21.67 17.01 
160 60 6.0 26.01 20.42 
160 60 8.0 34. 67 27.22 
160 65 8.0 32. 34 25.39 
160 65 9.0 35. 87 28.16 
160 65 10.0 3 29 30. 84 
160 65 11.0 42.59 33. 43 
160 80 4. 5 21.30 16. 72 
160 80 6.0 28.41 22.30 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK b 辟 厚 上 1 /em’ /(kg/m) 

160 80 8.0 37. 87 29.73 
160 80 10.0 47.34 37.16 
160 80 12.0 56.81 44. 60 
160 100 6.5 33.37 26. 20 
160 100 8.0 41.07 32.24 
160 100 10.0 51.34 40. 30 
160 100 12.0 61.61 48. 36 
160 100 14.0 71.88 56.43 
160 120 6.0 33.21 26.07 
160 120 8.0 44.27 34.75 
160 120 10.0 55.34 43.44 
160 120 12.0 66.41 52.13 
160 120 14.0 71.48 60. 82 
160 120 16.0 88.55 69.51 
160 150 6.0 36.81 28.90 
160 150 8.0 49.07 38.52 
160 150 10.0 61.34 48.15 
160 150 12.0 73.61 57.78 
160 150 14.0 85.88 67.42 
160 150 16.0 98. 15 77.05 
180 80 6.0 33. 37 26.20 
180 80 8.0 41.07 32.24 
180 80 10.0 51.34 40. 30 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK b 辟 厚 上 1 /em’ /(kg/m) 

180 80 12.0 61.61 48.36 
180 80 14.0 71.88 56.43 
180 80 16.0 82.15 64.49 
180 100 6.0 33.21 26.07 
180 100 8.0 44.27 34.75 
180 100 10.0 55.34 43. 44 
180 100 12.0 66. 41 52.13 
180 100 14.0 77.48 60. 83 
180 100 16.0 88.55 69.51 
180 100 18.0 99. 62 78.20 
200 50 6.5 32.07 25.17 
200 50 7.0 34. 54 27.11 
200 50 8.0 39. 47 30. 98 
200 80 6.0 33.21 26. 07 
200 80 7.0 38.74 30.41 
200 80 8.0 44.27 34. 75 
200 80 9.0 49. 81 39.10 
200 100 6.0 35.61 27.95 
200 100 7.0 47.47 37.26 
200 100 8.0 59.34 46.58 
200 100 12.0 71.21 55.90 
200 100 14.0 83.08 65.22 
200 100 16.0 94.95 74.54 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
边 长 a WK Б 壁 厚 t /em? /( kg/m ) 
200 100 18.0 106. 82 83. 85 
200 120 6.0 38.01 29. 84 
200 120 8.0 50. 67 39. 78 
200 120 10.0 63.34 49.72 
200 120 12.0 76.01 59.67 
200 120 14.0 88. 68 69.61 
200 120 16.0 101. 35 79.56 
200 120 18.0 114.02 89.51 
220 200 6.0 50.01 39. 26 
220 200 8.0 66. 67 52. 34 
220 200 10.0 83.34 65.42 
220 200 12.0 100. 01 78.51 
220 200 14.0 116. 68 91,59 
220 200 16.0 133. 35 104. 68 
220 200 18.0 150. 02 117. 77 
250 150 6.5 21:27 40. 48 
250 150 8.0 63. 47 49. 82 
250 150 10.0 79. 34 62. 28 
250 150 12.0 95. 21 74. 74 
250 150 14.0 111. 08 87.20 
250 150 16.0 126. 95 99. 66 
250 200 8.0 71. 47 56.10 
250 200 10.0 89. 34 70. 13 
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(2) 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

边 长 a 边 长 5 АЕ ЈЕ | Zem2 /( kg/m ) 
250 200 12.0 107.21 84.16 
250 200 14.0 125. 08 98.19 
250 200 16.0 142. 95 112. 22 
300 200 8.0 79.47 62.38 
300 200 10.0 99.34 71.98 
300 200 12.0 119.21 93.58 
300 200 14.0 139. 08 109. 18 
300 200 16.0 158. 96 124. 78 
400 200 8.0 95. 47 74. 94 
400 200 10.0 119. 34 93. 68 
400 200 12.0 143. 21 112. 42 
400 200 14.0 167. 08 131. 16 














3) 冷 拔 椭圆 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 见 图 2-4， 其 规 
格 及 理论 重量 见 表 2-31, 














图 24 冷 拨 椭圆 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 
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表 2-31 «ЖАМ ЕАМ E Ye E m: 
( GB/T 3094—2000) 
截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 
a b t /ет? / (kg/m) 
6 3 0.5 0. 0628 0. 0493 
0.5 0. 0864 0.0678 
0.8 0.131 0.103 
8 4 
1 0.157 0.123 
1.2 0.181 0.142 
0.5 0.110 0.0864 
0.8 0.168 0.132 
5 
1 0.204 0.160 
1.2 0.238 0.186 
10 
0.5 0.126 0.0987 
0.8 0.194 0.152 
7 
1 0.236 0.185 
1.2 0.275 0.216 
0.5 0.118 0.0925 
0.8 0.181 0.142 
12 4 
1 0.220 0.173 
1.2 0.256 0.201 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
à b n /em* /( kg/m ) 
0.5 0.134 0.105 
0.8 0.206 0.162 
12 6 
1 0.251 0.197 
1.2 0.294 0.231 
0.5 0.157 0.123 
0.8 0.244 0.191 
14 7 
1 0.298 0.234 
152 0.351 0.275 
0.5 0.149 0.117 
0.8 0.231 0.182 
15 5 
1 0.283 0.222 
1.2 0.332 0.261 
0.5 0.181 0.142 
0.8 0.282 0.221 
16 8 
1 0.346 0.271 
1.2 0.407 0.320 
0.5 0.196 0. 154 
18 8 0.8 0.306 0.240 
1 0.377 0.296 
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(28) 
截面 尺寸 mm 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /ет? /( kg/m ) 
8 1.2 0. 445 0.349 
0.5 0.204 0. 160 
18 0.8 0.319 0.250 
9 
1 0.393 0.308 
1.2 0.463 0.364 
0.5 0.228 0.179 
0.8 0.357 0.280 
10 
1 0.440 0.345 
1.2 0.520 0.408 
20 
0.8 0.382 0.300 
1 0.471 0.370 
12 
1.2 0.558 0.438 
1.5 0.683 0.536 
0.8 0.382 0.300 
1 0.471 0.370 
24 8 
1.2 0.558 0.438 
1.5 0.683 0.536 
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(Ж) 
БОГ /ши 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /ет? /( kg/m ) 
0.8 0.432 0.339 
1 0.534 0.419 
24 12 
1.2 0.633 0.497 
1.5 0.778 0.610 
0.8 0.470 0.369 
1 0.581 0.456 
26 13 
1.2 0.690 0.541 
1.5 0.848 0.666 
0.8 0.482 0.379 
1 0.597 0.469 
10 
1.2 0.708 0.556 
1.5 0.871 0.684 
0.8 0.545 0.428 
30 1 0.675 0.530 
15 
1.2 0.803 0.630 
153 0. 990 0.777 
0.8 0.583 0.458 
18 1 0.723 0.567 
1.2 0.859 0.675 
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(28) 

截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 

a b t /ет? / (kg/m) 
30 18 1.5 1.06 0. 832 
0.8 0.621 0.487 
1 0.769 0.604 
34 17 1.2 0.916 0.719 
1.5 1.13 0.888 
2 1.48 1.16 
0.8 0.583 0.458 
1 0.723 0.567 

12 
1.2 0.859 0.675 
1.5 1.06 0.832 
36 0.8 0.659 0.518 
1 0.817 0.641 
18 1.2 0.972 0.763 
1.5 1.20 0.944 
2 1.57 1.23 
1 0.974 0.765 
38 26 

1.2 1.16 0.911 
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( Ж) 
ВОН ЭГ /тю 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /ет? /( kg/m ) 
1.5 1.44 1.13 
38 26 
2 1.89 1.48 
1 0.911 0.715 
1.2 1.09 0.852 
40 20 
1.5 1.34 1.05 
2 1.76 1.38 
l 1.15 0.900 
1.2 1.37 1.08 
43 32 
1.5 1.70 1.33 
2 2.23 1.75 
l 1.01 0.789 
1.2 1.20 0.941 
44 22 
1.5 1.48 1.17 
2 1.95 1.53 
1 0.911 0.715 
1.2 1.09 0. 852 
45 15 
1.5 1.34 1.05 
2 1.76 1.38 
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(Ж) 
БОГ /ши 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /ет? / (kg/m) 
1 1.04 0.814 
1.2 1.24 0.970 
23 
1.5 1.53 1.20 
2 2.01 1.58 
45 
1 1.12 0. 875 
1.2 1.33 1.05 
28 
1.5 1.65 1.29 
2 2.17 1.70 
1 1.15 0.900 
1.2 1.37 1.08 
25 
1.5 1.70 1.33 
2 2.23 1.75 
50 
1 1.37 1.07 
1.2 1.63 1.28 
39 
1.5 2.03 1.59 
2 2.67 2.10 
l 1.04 0.814 
51 17 
1.2 1.24 0.970 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
à b i Zem2 /( kg/m ) 
1.5 1.53 1.20 
51 17 
2 2.01 1.58 
1 1.26 0.987 
1.2 1.50 1.18 
54 28 
1.5 1.86 1.46 
2 2.45 1.92 
1 1.19 0.937 
1.2 1.42 1.12 
23 
1.5 1.77 1.39 
2 2.32 1.82 
55 1 1.38 1.09 
1.2 1.65 1.30 
35 1.5 2.05 1.61 
2 2.70 2:12 
29 3.34 2.62 
1 1.29 1.01 
56 28 
1.2 1.54 1.21 
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(Ж) 

БОГ /ши 截面 面积 | 理论 重量 

a b t /ет? /( kg/m ) 
1.5 1.91 1.50 

56 28 2 2.51 1.97 
2.5 3.10 2.44 

1 1.23 0.962 

1.2 1.46 1.15 

20 1.5 1.81 1.42 

2 2.39 1.88 

2.5 2.95 2.31 

60 

1 1.38 1.09 

1.2 1.65 1.30 

30 1.5 2.05 1.61 

2 2.70 S12 

2:8 3.34 2.62 

1 1.48 1.16 

1.2 1.77 1.39 

64 32 1.5 2.19 1.72 
2 2.89 2.27 

2.5 3.57 2.81 
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(Ж) 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

ヵ : Zem2 / (kg/m) 
1 1.54 1.21 
1.2 1.84 1.44 
65 35 1.5 2.29 1.80 
2 3.02 2.37 
2.5 3.73 2.93 
1 1.35 1.06 
1.2 1.61 1.27 
66 22 1.5 2.00 1.57 
2 2.64 2.07 
2.5 3.26 2.56 
1.5 2.40 1.89 
70 35 2 3.17 2.49 
2.5 3.93 3.08 
1.5 2.19 1.72 
72 24 2 2.89 2.27 
2.5 3.57 2.81 
1.5 2.62 2.05 
76 38 2 3.46 2.71 
2.5 4.28 3.36 
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(Ж) 
ОШ пт 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /cm? / (kg/m) 
1.5 2.76 2.16 
80 40 2 3.64 2.86 
グ .5 4.52 3.55 
1.5 2.47 1.94 
81 27 2 3.27 2.57 
2.5 4.05 3.18 
1.5 2.90 2.28 
42 2 3.83 3.01 
29 4.75 3.73 
84 
1.5 3.23 2.53 
56 2 4.27 3.35 
2.5 5.30 4.16 
1.5 2.16 2.76 
90 30 2 3.64 2.86 
2.5 4.52 3.55 




















4) 冷 拔 平 椭圆 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 见 图 
规格 及 理论 重量 见 表 2-32, 
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E 2-5 冷 拔 平 椭圆 形 无 缝 钢管 的 截面 形状 



































表 2-32 冷 拔 平 椭圆 形 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 
(СВ/Т 3094—2000) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
л b n /сш? /( kg/m ) 
6 3 0.8 0.103 0.0811 
8 4 0.8 0.144 0.113 
8 4 1 0.174 0.137 
9 3 0.8 0.151 0.119 
0.8 0.186 0.146 
10 5 
1 0. 226 0. 177 
0.8 0.208 0.164 
4 
1 0.254 0.200 
12 
0.8 0.227 0.178 
6 
l 0.277 0.218 
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(Ж) 

ЖОШ У /тю 截面 面积 | 理论 重量 

> b А /ет? /( kg/m ) 
0.8 0.268 0.210 
14 7 1 0.329 0.258 
1.5 0.469 0.368 
0.8 0.266 0.209 
15 5 1 0.326 0.256 
1.5 0.465 0.365 
0.8 0.309 0.243 
16 8 1 0.380 0.298 
1.5 0.546 0.429 
0.8 0.330 0.259 
1 0.406 0.318 
17 8.5 1::5 0.585 0.459 
1.8 0.685 0.538 
2 0.748 0.588 
0.8 0.323 0.253 
18 6 l 0.397 0.312 
1.5 0.572 0.449 
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(Ж) 
БОГ /ши 截面 面积 | 理论 重量 
a b t /ет? /( kg/m ) 
1.8 0.670 0. 526 
6 
2 0.731 0.374 
1 0.431 0.339 
18 
1.5 0. 623 0.489 
9 
1.8 0.731 0.374 
2 0.800 0.628 
1 0.483 0.379 
1.5 0.701 0.550 
20 10 
1.8 0.824 0.647 
2 0.903 0.709 
1 0.469 0.368 
1.5 0.679 0.533 
21 7 
1.8 0.798 0.627 
2 0.874 0.686 
l 0.540 0.424 
1.5 0.786 0.617 
24 8 
1.8 0.927 0.727 
2 1.02 0.798 
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(Ж) 
截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 
a b t /ет? /( kg/m ) 
1 0.586 0.460 
1.5 0.855 0.671 
24 12 
1.8 1.01 0.792 
2 1.11 0.870 
1 0.680 0.535 
155 0.996 0.782 
25 18.5 
1.8 1.18 0.926 
2 1.30 1.02 
1 0.637 0.500 
1.5 0.932 0.732 
26 13 
1.8 1.10 0.864 
2 1.21 0.951 
1 0.606 0.475 
1.5 0.885 0.695 
8.5 
1.8 1.05 0.820 
27 
2 1.15 0.901 
1 0.663 0.520 
13.5 
1.5 0.971 0.762 
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( 续 ) 
截面 八 二 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
Р b А /сш? /( kg/m ) 
1.8 1.15 0.901 
27 13.5 
2 1.26 0.992 
1 0.683 0.536 
10 1.5 1.00 0.786 
2 1.30 1.02 
30 
1 0.740 0.581 
15 1.5 1.09 0.853 
2 1.42 1.11 
1 0.843 0.662 
34 17 1.5 1.24 0.973 
2 1.62 1.27 
1 0.826 0.648 
36 12 1,5 1.22 0.954 
2 1.50 1::25 
1 0.897 0.704 
39 13 1,5 1.32 1.04 
2 1.73 1.36 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

> b А /ет? /( kg/m ) 
1 0.997 0.783 

40 20 1.5 1.47 1.16 
2 1.93 1.52 

1 1.04 0.816 
45 15 1.5 1.54 1.21 
2 2.02 1.58 

1 1.25 0.924 

50 25 1.5 1.86 1.46 
2 2.45 1.92 

1 1.18 0.929 

51 17 1.5 1.75 1.37 
2 2.30 1.81 

1 1.40 1.10 
60 20 1.5 2.07 1.63 
2 2.73 2.14 

1 1.51 1.19 

60 30 1.5 2.24 1.76 
2 2. 96 2.32 
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(28) 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

a b / /ет? / (kg/m) 
1 1.61 1.27 
64 32 1.5 2.40 1.88 
2 3.17 2.49 
1 1.54 1.21 
66 22 1.5 2.29 1.80 
2 3.02 2.37 
1 1.54 1.21 
69 17 1.5 2.29 1.80 
2 3.02 2.37 
1 1.77 1.39 
70 35 1.5 2.63 2.06 
2 3.47 2.73 
1.5 2.50 1.96 
72 24 2 3.30 2.59 
2.5 4.09 3.21 
1.5 3.01 2.37 
80 40 2 3.99 3.13 
2.5 4.95 3.88 
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(28) 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

; /сш? / (kg/m) 
1.5 2.82 2228 
81 27 2 3.73 2.93 
2.5 4.62 3.63 
1.5 3.14 2.47 
90 30 2 4.16 3.27 
2.5 5.16 4.05 














5) 冷 拔 内 外 六 角形 无 颖 钢管 的 截面 形状 见 图 2-6, 
其 规格 及 理论 重量 见 表 2-33, 





園 26 冷 拔 内 外 六 角形 无 缝 钢 管 的 截面 形状 
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表 2-33 ” 冷 拔 内 外 六 角形 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 3094—2000) 





















































截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 
ヵ n /ет? /( kg/m ) 
1.5 0.320 0.251 
8 
2 0.383 0.301 
1.5 0.424 0.333 
10 
2 0.522 0.410 
1.5 0.527 0.414 
12 
2 0.661 0.519 
1.5 0.631 0.496 
14 
2 0.799 0.627 
1.5 0.787 0.618 
2 1.01 0.791 
17 
2.5 1.201 0.946 
3 1.38 1.09 
1.5 0.891 0.700 
> 1.15 0.899 
19 
2.5 1.38 1.08 
3 1.59 1.25 
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( Ж) 
截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 
b t /cm? / (kg/m) 

1.5 1.05 0. 822 
2 1.35 1.06 
22 
2.5 1.64 1.29 
3 1.90 1.49 
2 1.49 1.17 
225 1.81 1.42 
24 
3 2.11 1.66 
4 2.64 2.07 
2 1.70 1.33 
2.5 2.07 1.63 
27 3 2.42 1.90 
3.5 2.75 2.16 
4 3.06 2.40 
2 1.91 1.50 
2.5 2.33 1.83 
30 3 2.73 2.15 
323 3.11 2.44 
4 3.47 2.73 
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( 续 ) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
ヵ /cm’ /(kg/m) 

2 2.05 1.61 
2.5 2.50 1.97 
32 3 2.94 2.31 
3.5 3.36 2.63 
4 3.75 2.94 
2 2. 32 1.82 
2.5 2.85 2.24 
36 3 3.36 2.64 
3.5 3.84 3.02 
4 4.31 3.38 
3 3.88 3.04 
3.5 4.45 3.49 
41 4 5.00 3.92 
4.5 5.53 4.34 
5 6.03 4.74 
3 4.40 3.45 
46 
3.5 5.05 3.97 
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( 续 ) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
b t Zem° / (kg/m) 

4 5.69 4.47 

46 4.5 6.31 4.95 
5 6.90 5.42 

3 5.33 4.19 

3.5 6.15 4.82 

55 4 6.94 5.45 
4.5 7.71 6.05 

5 8.46 6.64 

3 6.37 5.00 

3.5 7.36 5.78 

65 4 8.32 6.53 
4.5 9.27 7.28 

5 10.19 8.00 

4 9.71 7.62 

4.5 10.83 8.50 

2 5 11.92 9.36 
5.5 13.00 10.20 
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( 续 ) 
截面 尺寸 mm 截面 面积 理论 重量 
ヵ i /ет? / (kg/m) 

75 6 14.05 11.03 
4 11.09 8.71 

4.5 12.39 9.72 

85 5 13.65 10.72 
5. 5 14.90 11.70 

6 16.13 12.66 

4 12.48 9.80 

4.5 13.94 10.95 

95 5 15.39 12.08 
545 16.81 13.19 

6 18.21 14.29 

4 13.87 10. 88 

4.5 15.50 12.17 

105 5 17.12 13.44 
Ied 18.71 14.69 

6 20.29 15.92 











6) 冷 拔 直角 梯形 无 颖 钢管 的 截面 形状 见 图 2-7 ,其 
规格 及 理论 重量 见 表 2-34。 





7Z6 














E 27 冷 拔 直角 梯形 无 颖 钢管 的 截面 形状 
表 2-34 冷 拔 直角 梯形 无 缝 钢管 的 规格 及 理论 重量 
(СВ/Т 3094—2000) 


























截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
à b h n /em? /(kg/m) 
25 10 30 2 1.68 1.32 
20 2 1.68 1.32 
30 25 
30 1.5 1.59 1.25 
32 25 20 2 1.72 1.35 
20 35 1.8 2.07 1.62 
35 30 25 2 2.09 1,64 
25 30 2 2.18 1.71 
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(Ж) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
ヵ h n /ет2 /( kg/m ) 
40 60 1.5 2.95 2.31 
45 
32 50 1.8 3.01 2.36 
35 1.5 2.27 1.78 
40 30 1.5 2.12 1.66 
30 1.7 2.39 1.87 
35 60 2.2, 4.25 3.34 
1.2 1.77 1.39 
50 
1.4 2.05 1.61 
30 1.7 2.47 1.94 
45 
1.8 2.61 2.05 
2 2.89 2.27 
40 1.8 2.97 2.33 
53 48 47 1.7 3.16 2.48 
55 50 40 1.8 3.15 2.48 
60 55 50 1.5 3.10 2.43 
2.4.4 ЖН E ED MEENE 


1) RB EDIE ME Ne E E ILK 2-35, 
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表 2-35 冷 弯 正方 形 钢管 的 规格 及 理论 重量 
(10/Т 178 一 2005 ) 





















































边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em’ /( kg/m ) 
4.0 11.9 11.7 
5.0 18.4 14.4 
100 6.0 21.6 17.0 
8.0 27.2 21.4 
10 32.6 25.5 
4.0 16.5 13.0 
5.0 20.4 16.0 
110 6.0 24.0 18.8 
8.0 30.4 23.9 
10 36.5 28.7 
4.0 18.1 14.2 
5.0 22.4 17.5 
120 6.0 26.4 20.7 
8.0 34.2 26.8 
10 40.6 31.8 
4.0 19.8 15.5 
130 
5.0 24.4 19.1 
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( &) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /ет? / (kg/m) 
6.0 28.8 22.6 
8.0 36.8 28.9 
130 
10 44.6 35.0 
12 50.4 39.6 
4.0 20.5 16.1 
5.0 25.3 19.9 
6.0 30.0 23.6 
135 8.0 38.4 30.2 
10 46.6 36.6 
12 52.8 41.5 
13 56.2 44.1 
4.0 21.3 16.7 
5.0 26.4 20.7 
6.0 31.2 24.5 
140 8.0 40.6 31.8 
10 48.6 38.1 
12 55.3 43.4 
13 58.8 46.1 
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(Ж) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /ет? / (kg/m) 
4.0 22.9 18.0 
5.0 28.4 22.3 
6.0 33.6 26.4 
150 8.0 43.2 33.9 
10 52.6 41.3 
12 60. 1 47.1 
14 67.7 53.2 
4.0 24.5 19.3 
5.0 30.4 23.8 
6.0 36.0 28.3 
160 8.0 47.0 36.9 
10 56.6 44.4 
12 64.8 50.9 
14 73.3 57.6 
4.0 26.1 20.5 
5.0 32.3 25.4 
170 
6.0 38.4 30.1 
8.0 49.6 38.9 
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(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /ет? / (kg/m) 
10 60.5 47.5 
170 12 69.6 54.6 
14 78.9 62.0 
4.0 27.7 21.8 
5.0 34.4 27.0 
6.0 40.8 32.1 
180 8.0 52.8 41.5 
10 64.6 50.7 
12 74.5 58.4 
14 84.5 66.4 
4.0 29.3 23.0 
5.0 36.4 28.5 
6.0 43.2 33.9 
190 8.0 56.0 44.0 
10 68.6 53.8 
12 79.3 62.2 
14 90.2 70.8 
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( 续 ) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em’ / (kg/m) 
4.0 30.9 24.3 
5.0 38.4 30.1 
6.0 45.6 35.8 
8.0 59.2 46.5 
200 
10 72.6 57.0 
12 84.1 66.0 
14 95.7 75.2 
16 107 83.8 
5.0 42.4 33.2 
6.0 50.4 39.6 
8.0 65.6 51.5 
220 10 80.6 63.2 
12 93.7 73.5 
14 107 83.9 
16 119 93.9 
5.0 48.4 38.0 
250 6.0 57.6 45.2 
8.0 75.2 39. 1 
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( 续 ) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em’ / (kg/m) 
10 92.6 72.7 
12 108 84.8 
250 
14 124 97.1 
16 139 109 
5.0 54.4 42.7 
6.0 64.8 50.9 
8.0 84.8 66.6 
280 10 104 82.1 
12 122 96.1 
14 140 110 
16 158 124 
6.0 69.6 54.7 
8.0 91.2 71.6 
10 113 88.4 
300 12 132 104 
14 153 119 
16 172 135 
19 198 156 
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( 续 ) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em’ / (kg/m) 
6.0 74.4 58.4 
8.0 97 76.6 
10 120 94.6 
320 12 141 111 
14 163 128 
16 183 144 
19 213 167 
6.0 81.6 64.1 
7.0 94.4 74.1 
8.0 108 84.2 
10 133 104 
350 
12 156 124 
14 180 141 
16 203 159 
19 236 185 
8.0 117 91.7 
380 10 144 113 
12 170 134 
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(Ж) 
边 长 BE: 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em’ /(kg/m) 
14 197 154 
16 222 174 
380 
19 259 203 
22 294 231 
8.0 123 96.5 
9.0 138 108 
10 153 120 
12 180 141 
400 
14 208 163 
16 235 184 
19 274 215 
22 312 245 
9.0 156 122 
10 173 135 
12 204 160 
450 14 236 185 
16 267 209 
19 312 245 
22 355 279 
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(Ж) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm /em? /( kg/m ) 
9.0 166 130 
10 184 144 
12 218 171 
480 14 252 198 
16 285 224 
19 334 262 
22 382 300 
9.0 174 137 
10 193 151 
12 228 179 
500 14 264 207 
16 299 235 
19 350 275 
22 400 314 














注 : 表 中 理论 重量 按 钢 密 度 7. 85g/em? 计算 。 

2) 冷 弯 矩 形 钢管 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-36。 
245 ”普通 焊接 钢管 

普通 焊接 钢管 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-37 ~ 表 
2-40, 
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表 2-36 冷 弯 和 矩形 钢管 的 规格 及 理论 重量 
(ЈС/Т 178--2005) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
4.0 11.9 11.7 
5.0 18.3 14.4 
120 80 6.0 21.6 16.9 
7.0 24.4 19.1 
8.0 27.2 21.4 
4.0 16.5 13.0 
5.0 20.4 15.9 
140 80 
6.0 24.0 18.8 
8.0 30.4 23.9 
4.0 18.9 14.9 
5.0 23.3 18.3 
150 100 6.0 27.6 21:57 
8.0 35.8 28.1 
10 42.6 33.4 
4.0 16.5 13.0 
160 60 4.5 18.5 14.5 
6.0 24.0 18.9 
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(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
4.0 18.1 14.2 
5.0 22.4 17.5 
160 80 
6.0 26.4 20.7 
8.0 33.6 26.8 
4.0 18.5 14.5 
180 65 4.5 20.7 16.3 
6.0 27.0 21.2 
4.0 21.3 16.7 
5.0 26.3 20.7 
180 100 6.0 31.2 24.5 
8.0 40.4 31.5 
10 48.5 38.1 
4.0 22.9 18.0 
5.0 28.3 22.3 
200 100 6.0 33.6 26.1 
8.0 43.8 34.4 
10 52.6 41.2 
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(Ж) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / cm? / (kg/m) 

4.0 24.5 19.3 

5.0 30.4 23.8 

200 120 6.0 36.0 28.3 
8.0 46.4 36.5 

10 56.6 44.4 

4.0 26.9 21.2 

5.0 33.4 26.2 

6.0 39.6 31.1 

200 150 8.0 51.2 40.2 
10 62.6 49.1 

12 72.1 56.6 

14 81.7 64.2 

4.0 27.7 21.8 

5.0 34.4 27.0 

220 140 6.0 40.8 32.1 
8.0 52.8 41.5 

10 64.6 50.7 
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(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
12 74.5 58.5 
220 140 
13 79.6 62.5 
4.0 30.9 24.3 
5.0 38.4 30.1 
6.0 45.6 35.8 
250 150 8.0 59.2 46.5 
10 72.6 57.0 
12 84.1 66.0 
14 95.7 75.2 
5.0 43.4 34.0 
6.0 51.6 40.5 
8.0 67.2 52.8 
250 200 10 82.6 64.8 
12 96.1 75.4 
14 110 86.1 
16 123 96.4 
260 180 5.0 42.4 33.2 
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(Ж) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / cm? / (kg/m) 
6.0 50.4 39.6 
8.0 65.6 SS 
260 180 10 80.6 63.2 
12 93.7 73.5 
14 107 84.0 
5.0 48.4 38.0 
6.0 57.6 45.2 
8.0 7522 59.1 
300 200 10 92.6 72.7 
12 108 84.8 
14 124 97.1 
16 139 109 
5.0 53.4 41.9 
6.0 63.6 49.9 
350 200 8.0 83.2 65.3 
10 102 80.5 
12 120 94.2 

















792 
























































(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
14 138 108 
350 200 
16 155 121 
5.0 58.4 45.8 
6.0 69.6 54.7 
8.0 91.2 71.6 
350 250 10 113 88.4 
12 132 104 
14 152 119 
16 171 134 
7.0 87.4 68.6 
8.0 99.2 77.9 
10 122 96.2 
350 300 12 144 113 
14 166 130 
16 187 146 
19 217 170 
100 254 6.0 69.6 54.7 
8.0 91.2 71.6 
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(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
10 113 88.4 
12 132 104 
400 200 
14 152 119 
16 171 134 
5.0 63.4 49.7 
6.0 75.6 59.4 
8.0 99.2 77.9 
400 250 10 122 96.2 
12 144 113 
14 166 130 
16 187 146 
7.0 94.4 74.1 
8.0 107 84.2 
10 133 104 
400 300 12 156 122 
14 180 141 
16 203 159 
19 236 185 
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( 续 ) 
边 长 EE JE 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
6.0 81.6 64.1 
8.0 107 84.2 
10 133 104 
450 250 
12 156 123 
14 180 141 
16 203 159 
7.0 108 85.1 
8.0 123 96.7 
10 153 120 
450 350 12 180 141 
14 208 163 
16 235 184 
19 274 215 
9.0 147 115 
10 163 127 
450 400 12 192 151 
14 222 174 
16 251 197 
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(28) 
边 长 壁 厚 截面 面积 理论 重量 
/mm /mm / сш? /( kg/m ) 
19 293 230 
450 400 
22 334 262 
9.0 120 94.2 
10 133 104 
500 200 12 156 123 
14 180 141 
16 203 159 
9.0 129 101 
10 143 112 
500 250 12 168 132 
14 194 152 
16 219 172 
10 153 120 
12 180 141 
500 300 14 208 163 
16 235 184 
19 274 215 
9.0 156 122 
500 400 
10 173 135 
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(28) 
uK ҢЕ Ји 截面 面积 理论 重量 
шш /mm /em? ra нэ) 

12 204 160 
14 236 185 
500 400 16 267 209 
19 312 245 
22 356 279 
10 183 143 
12 216 170 
14 250 196 
500 450 
16 283 222 
19 331 260 
22 378 297 
10 189 148 
12 223 175 
14 258 203 
500 480 
16 292 229 
2 342 269 
22 391 307 














注 : 表 中 理论 重量 按 钢 密度 7. 85g/cm 计算 。 





R 2-37 壁 厚 为 0.5 - 3. 1mm 的 普通 焊接 钢管 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 21835 一 2008 ) 











系列 壁 厚 /mm 

系列 1 0.5 0.6 | 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 
系列 2 1.5 1.7 
外 径 /mm 理论 重量 /( kg/m) 














10.27 0.120 | 0.142 | 0.185 | 0.227 | 0.266 | 0.304 | 0.322 | 0.339 | 0.356 | 0.373 





122 0.142 | 0.169 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.366 | 0.388 | 0.410 | 0.432 | 0.453 





12.72 0.150 | 0.179 | 0.235 | 0.289 | 0.340 | 0.390 | 0.414 | 0.438 | 0.461 | 0.484 





13.5® 0.160 0.191 | 0.251 | 0.308 | 0.364 | 0.418 | 0.444 | 0.470 | 0.495 | 0.519 





14® 0.166 | 0.198 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.462 | 0.489 | 0.516 | 0.542 





16® 0.191 0.228 | 0.300 | 0.370 | 0.438 | 0.504 | 0.536 | 0.568 | 0.600 | 0.630 





17.29 0.206 0.246 | 0.324 | 0.400 | 0.474 | 0.546 | 0.581 | 0.616 | 0.650 | 0.684 





189) 0.216 | 0.257 | 0.339 | 0.419 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.647 | 0.683 | 0.719 
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(Ж) 
系列 壁 厚 /mm 
系列 1 0.5 0.6 | 0.8 1.0 1.2 .4 1.6 1.8 
系列 2 1.5 1.7 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m 
192 .228 | 0.272 | 0.359 | 0.444 | 0.527 | 0.608 | 0.647 | 0.687 | 0.725 | 0.764 
202 .240 | 0.287 | 0.379 | 0.469 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.726 | 0.767 | 0.808 
21.39 .256 | 0.306 | 0.404 | 0.501 | 0.595 | 0.687 | 0.732 | 0.777 | 0.822 | 0.866 
229 .265 | 0.317 | 0.418 | 0.518 | 0.616 711 | 0.758 | 0.805 | 0.851 | 0.897 
252 .302 0.361 | 0.477 | 0.592 | 0.704 | 0.815 | 0.869 | 0.923 | 0.977 | 1.03 
25.49 .307 | 0.367 | 0.485 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 0.939 | 0.994 | 1.05 
26.97 "326 | 0.389 | 0.515 | 0.639 | 0.761 | 0.880 | 0.940 | 0.998 | 1.06 | 1.11 
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系列 壁 厚 /mm 
系列 1 0.5 0.6 | 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 
系列 2 ‚5 27 
У / тт 理论 重量 /(kg/m 
309 .364 0.435 | 0.576 | 0.715 | 0.852 | 0.987 | 1.05 | 1.12 .19 | 1.25 
31.82 .386 0.462 | 0.612 | 0.760 | 0.906 | 1.05 .12 | 1.19 .26 | 1.33 
322 .388 | 0.465 | 0.616 | 0.765 | 0.911 | 1.06 .13 | 1.20 .27 | 1.34 
33.79 .409 | 0.490 | 0.649 | 0.806 | 0.962 | 1.12 .19 | 1.27 .34 | 1.42 
359 .425 | 0.509 | 0.675 | 0.838 | 1.00 | 1.16 .24 | 1.32 .40 | 1.47 
38② .462 | 0.553 | 0.734 | 0.912 | 1.09 | 1.26 .35 | 1.44 .52 | 1.61 
402 .487 | 0.583 | 0.773 | 0.962 | 1.15 | 1.33 .42 | 1.52 .61 | 1.70 
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系列 壁 厚 /mm 

系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 

系列 2 1.9 2.2 2.4 2.8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

10.27 | 0.389 | 0.404 | 0.434 | 0.448 | 0.462 | 0.487 | 0.511 | 0.522 

129 0.473 | 0.493 | 0.532 | 0.550 | 0.568 | 0.603 | 0.635 | 0.651 |0.680 

12.72 | 0.506 | 0.528 | 0.570 | 0.590 | 0.610 | 0.648 | 0.684 | 0.701 |0.734 

13.5 | 0.544 | 0.567 | 0.613 | 0.635 | 0.657 | 0.699 | 0.739 | 0.758 | 0.795 

149 0.567 | 0.592 | 0.640 | 0.664 | 0.687 | 0.731 | 0.773 | 0.794 |0.833 

162 0.661 | 0.691 | 0.749 | 0.777 | 0.805 | 0.859 | 0.911 | 0.937 |0.986 

17.29 | 0.717 | 0.750 | 0.814 | 0.845 | 0.876 | 0.936 | 0.994 | 1.02 | 1.08 

189 0.754 | 0.789 | 0.857 | 0.891 | 0.923 | 0.987 | 1.05 1.08 | 1.14 
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系列 辟 厚 /mm 
系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 
系列 2 1.9 2.2 2.4 2.8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
192 0.801 | 0.838 | 0.911 | 0.947 | 0.983 1.05 1.12 1.15 | 1.22 
202 0.848 | 0.888 | 0.966 1.00 1.04 1.12 1.19 1.22 | 1.29 
21.39 0.909 | 0.952 1.04 1.08 1.12 1.20 1.28 1.32 | 1.39 
229) 0.942 | 0.986 1.07 1.12 1.16 1.24 1.33 1.37 1.44 
252 1.082 1.13 1.24 1.29 1.34 1.44 1.53 1.58 | 1.67 
25.49 1.10 1.15 1.26 1.31 1.36 1.46 1.56 1.61 | 1.70 
26.9% 1.17 1.23 1.34 1.40 1.45 1.56 1.66 1.72 | 1.82 
































10 









































系列 辟 厚 /mm 
系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 
系列 2 1.9 2.2 2.4 2.8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
30® 1.32 1.38 1.51 1.57 1.63 1.76 1.88 1.94 | 2.06 
31.8② 1.40 1.47 1.61 1.67 1.74 1.87 2.00 2.07 | 2.19 
32@ 1.41 1.48 1.62 1.68 1.75 1.89 2.02 2.08 | 2.21 
33. 7% 1.49 1.56 1.71 1.78 1.85 1.99 2.13 2.20 | 2.34 
35% 1.55 1.63 1.78 1.85 1.93 2.08 2.22 2.30 | 2.44 
38@ 1.69 1.78 1.94 2.02 2.11 2.27 2.43 2.51 | 2.67 
402 1.79 1.87 2.05 2.14 2.23 2.40 2.57 2.65 | 2.82 
































202 










































































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 0.5 0.6 .0 .2 .4 .6 .8 
系列 2 .5 .7 
外 径 /mm E 论 重量 / (kg/m 
42.4 |0.517 0.619 .02 .22 .42 .51 .61 .71 .80 
44.5® | 0.543 | 0.650 . 07 .28 . 49 ‚59 ‚69 ‚79 ‚90 
48.37 0.706 ‚17 ‚39 ‚62 ‚73 . 84 .95 .06 
512 0.746 .23 .47 .71 .83 .95 . 07 .18 
549 0.79 .31 ‚56 ‚82 ‚94 ‚07 ‚19 ‚32 
579 0.835 .38 ‚65 ‚92 ‚05 ‚19 ‚32 ‚45 
60. 3? 0.883 .46 .75 . 03 .18 .32 .46 .60 
63. 5Š 0.931 ‚54 ‚84 . 14 .29 .44 .59 .74 





と 0Z 









































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 0.5 0.6 | 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 
系列 2 .5 .7 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m 

702 1.37 | 1.70 | 2.04 | 2.37 .53 | 2.70 .86 | 3.03 

739 1.42 | 1.78 | 2.12 | 2.47 .64 | 2.82 .99 | 3.16 
76.17 1.49 | 1.85 | 2.22 | 2.58 .76 | 2.94 .12 | 3.30 
82.59 1.61 | 2.01 | 2.41 | 2.80 .00 | 3.19 .39 | 3.58 
88.97 1.74 | 2.17 | 2.60 | 3.02 .23 | 3.44 .66 | 3.87 
101.6? 2.97 | 3.46 .70 | 3.95 .19 | 4.43 
108? 3.16 | 3.68 .94 | 4.20 .46 | 4.71 



































を 0Z 









































系列 辟 厚 /mm 
系列 1 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 .6 1.8 
系列 2 1.5 1.7 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m 
114.3① 3.35 | 3.90 | 4.17 .45 | 4.72 | 4.99 
1279 .95 | 5.25 | 5.56 
1339 .18 | 5.50 | 5.82 
139. 7 や .45 | 5.79 | 6.12 
141, 39 .51 | 5.85 | 6.19 
152, 49 .95 | 6.32 | 6.69 
1592 .21 | 6.59 | 6.98 



































$0¢ 












































系列 辟 厚 /mm 
系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 
系列 2 1.9 2.2 2.4 .8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
42.49 1.90 1.99 2.18 2:977 | 2.39 2.55 .73 2.82 | 3.00 
44.59) 2.00 2.10 2.29 2.39 2.49 2.69 .88 2.98 | 3.17 
48.37 2.17 2.28 2.50 | 2.61 2.72 | 2.93 .14 3.25 | 3.46 
512 2.30 2.42 2.65 2.76 2.88 3.10 .33 3.44 | 3.66 
549 2.44 | 2.56 2.81 2.93 3.05 3.30 ‚54 3.65 | 3.89 
579 2.58 2.71 2.97 3.10 | 3.23 3.49 .74 3.87 | 4.12 
60.37 2.74 | 2.88 3. 15 3.29 3.43 3.70 ‚97 4.11 | 4.37 
63.52 2.89 3.03 3.33 3.47 3.62 3.90 ‚19 4.33 | 4.62 
































907 









































系列 辟 厚 /mm 

系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 

系列 2 .9 2.2 2.4 2.8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

709 219 3.35 3.68 3.84 4.00 4.32 4.64 4.80 | 5.11 

739 ‚33 3.50 3.84 4.01 4.18 4.51 4.85 5.01 | 5.34 
76.19) .48 3.65 4.01 4.19 4.36 4.71 5.06 5.24 | 5.58 
82.59) .78 3.97 4.36 4.55 4.74 5.12 5.50 5.69 | 6.07 
88.9% .08 4.29 4.70 4.91 5.12 5.53 5.95 6.15 | 6.56 
101.62 .67 4.91 5.39 5.63 5.87 6.35 6.82 7.06 | 7.53 
108 .97 5.23 5.74 6.00 6.25 6.76 7.26 7.52 | 8.02 
































202 









































系列 辟 厚 /mm 

系列 1 2.0 2.3 2.6 2.9 

系列 2 .9 2.2 2.4 2.8 3.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

114,39 ‚27 5.54 6.08 6.35 6.62 7.16 7.70 7.97 | 8.50 
1279 ‚86 6.17 6.77 7.07 7.37 7.98 8.58 8.88 | 9.47 
1339 414 6.46 7.10 7.41 7.73 8.36 8.99 9.30 | 9.93 
139. 7 や .46 6.79 7.46 7.79 8.13 8.79 9. 45 9.78 |10.44 
141. 39 .53 6.87 7.55 7.88 8.22 8.89 9.56 9.90 |10.57 
152, 49) .05 7.42 8.15 8.51 8.88 9.61 10.33 | 10.69 111.41 
159 9) .36 7.74 8.51 8.89 9.27 10.03 | 10.79 | 11.16 |11.92 
































807 





















































( 续 ) 

系列 辟 厚 /mm 
系列 1 | 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 
系列 2 1.7 1.9 2.2 2.4 2.8 3.1 
Я / тт 理论 重量 /(kg]m ) 

1652 |6.45 | 6.85 | 7.24 (7.64 | 8.04 | 8.83 | 9.23 9.62 110.41111.20111.59| 12.38 
168.3 |6.58 | 6.98 7.39 (7.80 18.20 19.01 (9.42 9.82 110.62111.43111.83| 12.63 
177. 8® 7.81 | 8.24 (8.67 | 9.53 | 9.95 10.38111.23112.08112.51| 13.36 
190. 7® 8.39 | 8.85 | 9.31 |10.23|10.69|11.15|12.06|12.97|13.43| 14.34 
193. 7® 8.52 | 8.99 | 9.46 |10.39|10.86|11.32112.25|13.18|13.65| 14.57 
219. 1® 9.65 110.18110.71111.77 12.30 12.83113.88114.94115.46| 16.51 
244. 59 11.96113.15113.73114.33115.51116.69117.28| 18.46 
273.19 13.37 |14.70|15.36 116.02 |17. 34!18.66119.32| 20.64 
323. 9% 20.60122.17122.96| 24.53 
355. 6 22.63|24.36|25.22| 26.95 
406. 4® 25.89 |27.87 |28.86| 30.83 








① 通用 系 列 。 
© 非 通用 系列 。 
© 专用 系列 。 



































60 と 


表 2-38 壁 厚 訪 3.2-7.92mm 的 普通 焊接 钢管 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 21835 一 2008 ) 









































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 3.2 3.6 4.0 
系列 2 3.4 3.8 4. 37 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
16? 1.01 1.06 1.10 1.14 
17.2 1.10 1.16 1.21 1.26 
189) 1.17 1.22 1.28 1.33 
192 1.25 1.31 1.37 1.42 
202 1.33 1.39 1.46 1.52 1.58 1.68 
21.39 1.43 1.50 1.57 1.64 1.71 1.82 
229 1.48 1.56 1.63 1.71 1.78 1.90 























252 1.72 1.81 1.90 1.99 2.07 2.22 





の 7 と 















































系列 厚 /mm 
系列 1 3.2 3.6 .0 4.5 
系列 2 3. 4 3.8 ‚37 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
25.49 1.75 1.84 1.94 2.02 
26. 99 1.87 1.97 2.07 2.16 
308 2.11 2.23 2.34 2.46 
31. 82 2.26 2.38 2.50 2.62 
322 2.27 2.40 2.52 2.64 
33.79 2.41 2.54 2.67 2.80 
359 2.51 2.65 2.79 2.92 
382 2.75 2.90 3.05 3.21 




















ГІС 


















































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 3.2 3.6 4.0 4.5 
系列 2 3.4 3.8 ‚37 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
40® 2.90 3.07 3.23 3.39 3.55 . 84 3.94 
42.4% 3.09 3:27 3.44 3.62 3.79 .10 4.21 
44. 59 3.26 3.45 3.63 3.81 4.00 .32 4.44 
48.37 3.56 3.76 3.97 4.17 4.37 .73 4.86 
519 3.77 3.99 4.21 4.42, 4.64 .03 5. 16 
549 4.01 4.24 4.47 4.70 4.93 .35 5.49 
572 4.25 4.49 4.74 4.99 5.23 ‚67 5.83 
60. 3® 4.51 4.77 5.03 5.29 5.55 ‚03 6.19 


























と 7 と 


系列 





系列 1 


5.0 


5.6 





系列 2 


4.78 


.16 


5.56 





外 径 /mm 


ун 
Р 
T 





Il 











162 





17.29 
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189) 





192 





20 @ 





21.3% 





22 @ 


2.03 





25 @ 








2.47 




















と 7 と 












































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 .0 5.4 5.6 
系列 2 ‚78 ‚16 5.56 6.02 
УМ тт 理论 重量 /(kg/m) 
25.49 .43 .52 
26. 99 .61 .70 .77 
30% .97 .08 . 16 
31.82 . 19 .30 .39 
32@ .21 .33 .42 
33.7① .41 .54 .63 
359 .56 .70 .80 
389 .92 .07 .18 


























FIT 












































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 .0 5.4 5.6 
系列 2 ‚78 ‚16 ‚56 ‚02 
УМ тт 理 途 重量 /(kg/m ) 
402 .15 .32 .43 
42.4% .43 .61 .74 4.93 . 05 5.08 .40 
44. 59 .68 .87 .01 $.21 .34 5.37 .71 
48.37 213 .34 .49 5.71 .86 5.90 .28 
519 . 45 .67 .83 6.07 .23 6.27 .68 
549 .80 .04 .22 6.47 . 64 6.68 .12 
572 .16 .41 .60 6.87 ‚05 7.10 ‚57 
60.3® ‚54 ‚82 .02 7.31 ‚51 7.55 ‚06 


























SIT 


系列 












































壁 厚 /mm 

系列 1 3.2 .6 4.0 4.5 5.0 
系列 2 3.4 3.8 4. 37 4.78 
外 径 /mm 理论 重量 / (kg/m) 

63.52 4.76 | 5.04 "32 | 5.59 | 5.87 | 6.37 | 6.55 | 6.92 | 7.21 

702 5.27 | 5.58 .90 | 6.20 | 6.51 7.07 | 7.27 | 7.69 8.01 

739 5.51 | 5.84 .16 | 6.48 | 6.81 | 7.40 | 7.60 | 8.04 | 8.38 
76.17 5.75 | 6.10 .44 | 6.78 | 7.11 | 7.73 | 7.95 | 8.41 8.77 
82.59 6.26 | 6.63 .00 | 7.38 | 7.74 | 8.42 | 8.66 | 9.16 | 9.56 
88.90 6.76 | 7.17 .57 | 7.98 | 8.38 | 9.11 | 9.37 | 9.92 | 10.35 
101.62 | 7.77 | 8.23 .70 | 9.17 | 9.63 | 10.48 | 10.78 | 11.41 | 11.91 
1082 8.27 | 8.77 .27 | 9.76 | 10.26 | 11.17 | 11.49 | 12.17 | 12.70 
































912 


系列 












































壁 厚 /mm 

系列 1 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 
系列 2 3. 4 3.8 4.37 4.78 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

114. 3® 8.77 9.30 9.83 10.36 | 10.88 | 11.85 | 12.19 | 12.91 13.48 
1272 9.77 10.36 | 10.96 | 11.55 | 12.13 | 13.22 | 13.59 | 14.41 15.04 
1332 10.24 | 10.87 | 11.49 | 12.11 | 12.73 | 13.86 | 14.26 | 15.11 15.78 

139. 7® 10.77 | 11.43 | 12.08 | 12.74 | 13.39 | 14.58 | 15.00 | 15.90 | 16.61 

141. 39 10.90 | 11.56 | 12.23 | 12.89 | 13.54 | 14.76 | 15.18 | 16.09 16.81 

152. 49 11.77 | 12.49 | 13.21 | 13.93 | 14.64 | 15.95 | 16.41 | 17.40 | 18.18 
1599 12.30 | 13.05 | 13.80 | 14.54 | 15.29 | 16.66 | 17.15 | 18.18 18.99 
165? 12.77 | 13.55 | 14.33 | 15.11 | 15.88 | 17.31 | 17.81 | 18.89 19.73 
































LIT 












































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 
系列 2 3.4 3.8 4. 37 4.78 
外 径 /mm 理论 重量 / (kg/m) 

168.3 ゆ | 13.03 | 13.83 | 14.62 | 15.42 | 16.21 | 17.67 | 18.18 | 19.28 | 20.14 
177.89 | 13.78 | 14.62 | 15.47 | 16.31 | 17.14 | 18.69 | 19.23 | 20.40 | 21.31 
190.79 | 14.80 | 15.70 | 16.61 | 17.52 | 18.42 | 20.08 | 20.66 | 21.92 | 22.90 
193.79 | 15.03 | 15.96 | 16.88 | 17.80 | 18.71 | 20.40 | 21.00 | 22.27 | 23.27 
219.19 | 17.04 | 18.09 | 19.13 20.18 | 21.22 | 23.14 | 23.82 | 25.26 | 26.40 
244.59 | 19.04 | 20.22 | 21.39 | 22.56 | 23.72 | 25.88 | 26.63 | 28.26 | 29.53 
273.1 | 21.30 | 22.61 | 23.93 | 25.24 | 26.55 | 28.96 | 29.81 | 31.63 | 33.06 
323.90 | 25.31 | 26.87 | 28.44 | 30.00 | 31.56 | 34.44 | 35.45 | 37.62 | 39.32 
































SIT 












































ЖЕ) 

系列 壁 厚 /mm 

系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 

系列 2 5.16 5.56 6. 02 6. 35 7.92 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

63.52 7.42 | 7.74 | 7.94 | 8.00 | 8.53 

702 8.25 8.60 | 8.84 | 8.89 | 9.50 | 9.90 | 9.97 

739 8.63 | 9.00 | 9.25 | 9.31 | 9.94 | 10.36 | 10.44 

76.17 9.03 | 9.42 | 9.67 | 9.74 | 10.40 | 10.84 | 10.92 

82.59 9.84 | 10.27 | 10.55 | 10.62 | 11.35 | 11.84 | 11.93 

88.92 | 10.66 | 11.12 | 11.43 | 11.50 | 12.30 | 12.83 | 12.93 

101.6® | 12.27 | 12.81 | 13.17 | 13.26 | 14.19 | 14.81 | 14.92 

1082 13.09 | 13.66 | 14.05 | 14.14 | 15.14 | 15.80 | 15.92 
































67 と 












































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 

系列 2 5. 16 5. 56 6. 02 6. 35 7. 92 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

114.3® | 13.89 | 14.50 | 14.91 | 15.01 | 16.08 | 16.78 | 16.91 | 18.77 | 20.78 
127® 15.50 | 16.19 | 16.65 | 16.77 | 17.96 | 18.75 | 18.89 | 20.99 | 23.26 
133® 16.27 | 16.99 | 17.47 | 17.59 | 18.85 | 19.69 | 19.83 | 22.04 | 24.43 
139.70 | 17.12 | 17.89 | 18.39 | 18.52 | 19.85 | 20.73 | 20.88 | 23.22 | 25.74 
141.39 | 17.32 | 18.10 | 18.61 | 18.74 | 20.08 | 20.97 | 21.13 | 23.50 | 26.05 
152.4® | 18.74 | 19:58 | 20.13 | 20.27 | 21.73 | 22.70 | 22.87 | 25.44 | 28.22 
1592 19.58 | 20.46 | 21.04 | 21.19 | 22.71 | 23.72 | 23.91 | 26.60 | 29.51 
165? 20.34 | 21.25 | 21.86 | 22.01 | 23.60 | 24.66 | 24.84 | 27.65 | 30.68 
































0CC 












































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 

系列 2 5.16 5.56 6. 02 6. 35 7.92 
外 径 /mm 理论 重量 / (kg/m) 

168.3① | 20.76 | 21.69 | 22.31 | 22.47 | 24.09 | 25.17 | 25.36 | 28.23 | 31.33 
177.89 | 21.97 | 22.96 | 23.62 | 23.78 | 25.50 | 26.65 | 26.85 | 29.88 | 33.18 
190.7? | 23.61 | 24.68 | 25.39 | 25.56 | 27.42 | 28.65 | 28.87 | 32.15 | 35.70 
193.79 | 23.99 | 25.08 | 25.80 | 25.98 | 27.86 | 29.12 | 29.34 | 32.67 | 36.29 
219.19 | 27.22 | 28.46 | 29.28 | 29.49 | 31.63 | 33.06 | 33.32 | 37.12 | 41.25 
244.59 | 30.46 | 31.84 | 32.76 | 32.99 | 35.41 | 37.01 | 37.29 | 41.57 | 46.21 
273.19 | 34.10 | 35.65 | 36.68 | 36.94 | 39.65 | 41.45 | 41.77 | 46.58 | 51.79 
323.99 | 40.56 | 42.42 | 43.65 | 43.96 | 47.19 | 49.34 | 49.73 | 55.47 | 61.72 
































ITT 















































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 
系列 2 3.4 3.8 4. 37 4.78 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

355.6 | 27.81 | 29.53 | 31.25 32.97 | 34.68 | 37.85 | 38.96 | 41.36 | 43.23 
406.4① | 31.82 | 33.79 | 35.76 | 37.73 | 39.70 | 43.33 | 44.60 | 47.34 | 49.50 
4579 35.81 | 38.03 | 40.25 | 42.47 | 44.69 | 48.78 | 50.23 | 53.31 | 55.73 
50827 39.84 | 42.31 | 44.78 | 47.25 | 49.72 | 54.28 | 55.88 | 59.32 | 62.02 
5599 43.86 | 46.59 | 49.31 | 52.03 | 54.75 | 59.77 | 61.54 | 65.33 | 68.31 
610° 47.89 | 50.86 | 53.84 | 56.81 | 59.78 | 65.27 | 67.20 | 71.34 | 74.60 
660 64.71 | 70.66 | 72.75 | 77.24 | 80.77 
7119 69.74 | 76.15 | 78.41 | 83.25 | 87.06 
7622 74.77 | 81.65 | 84.06 | 89.26 | 93.34 
































CCC 


















































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 
系列 2 3.4 3.8 4. 37 4.78 
外 径 /mm 理论 重量 / (kg/m) 

8137 79.80 | 87.15 | 89.72 | 95.27 | 99.63 
8642 84.84 | 92.64 | 95.38 |101.29 | 105.92 
914% 89.76 | 98.03 | 100.93 | 107.18 | 112.09 
965° 94.80 | 103. 53 | 106. 59 | 113.19 | 118. 38 
1016 99.83 | 109.02 | 112.25 | 119.20 | 124.66 
1067 130.95 
11187 137.24 
1168 143.41 
1219 9 149.70 
































ETT 















































系列 辟 厚 /mm 
系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 
系列 2 5.16 5.56 6. 02 6.35 7.92 
外 径 /mm 理论 重量 /( kg/m) 
355.67 | 44.59 | 46.64 | 48.00 | 48.34 | 51.90 | 54.27 | 54.69 | 61.02 | 67.91 
406.4® | 51.06 | 53.40 | 54.96 | 55.35 | 59.44 | 62.16 | 62.65 | 69.92 | 77.83 
4579 57.50 | 60.14 | 61.90 | 62.34 | 66.95 | 70.02 | 70.57 | 78.78 | 87.71 
50827 63.99 | 66.93 | 68.89 | 69.38 | 74.53 | 77.95 | 78.56 | 87.71 | 97.68 
5599) 70.48 | 73.72 | 75.89 | 76.43 | 82.10 | 85.87 | 86.55 | 96.64 | 107.64 
610% 76.97 | 80.52 | 82.88 | 83.47 | 89.67 | 93.80 | 94.53 | 105.57 | 117.60 
660 83.33 | 87.17 | 89.74 | 90.38 | 97.09 | 101.56 | 102.36 | 114.32 | 127.36 
7119 89.82 | 93.97 | 96.73 | 97.42 | 104.66 | 109.49 | 110.35 | 123.25 | 137.32 
7622 96.31 | 100.76 | 103.72 104.46 | 112.23 | 117.41 | 118.34 | 132. 18 | 147. 29 
































ZZ 















































(Ж) 

系列 壁 厚 /mm 

系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 

系列 2 5.16 5.56 6. 02 6.35 7.92 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

8139 102.80 | 107.55 | 110.71 | 111.51 | 119.81 | 125.33 | 126.32 | 141.11 | 157.25 
864® 109.29 | 114.34 | 117.71 | 118.55 | 127.38 | 133.26 | 134.31 | 150.04 | 167.21 
914® 115.65 | 121.00 | 124.56 | 125.45 | 134.80 | 141.03 | 142.14 | 158.80 | 176.97 
9659) 122.14 | 127.79 | 131.56 | 132.50 | 142.37 | 148.95 | 150.13 | 167.73 | 186.94 
1016® 128.63 | 134.58 | 138.55 | 139.54 | 149.94 | 156.87 | 158.11 | 176.66 | 196.90 
1067® 135.12 | 141.38 | 145.54 | 146.58 | 157.52 | 164.80 | 166.10 | 185.58 | 206.86 
1118® 141.61 | 148.17 | 152.54 | 153.63 | 165.09 | 172.72 | 174.08 | 194.51 | 216.82 
1168® 147.98 | 154.83 | 159.39 | 160.53 | 172.51 | 180.49 | 181.91 | 203.27 | 226.59 
































сс 















































© 非 通用 系列 。 


③ 


专用 系列 。 























系列 壁 厚 /mm 

系列 1 5.4 5.6 6.3 7.1 

系列 2 5.16 5.56 6. 02 6.35 7.92 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

1219® | 154.47 | 161.62 | 166.38 | 167.58 | 180.08 | 188.41 | 189.90 | 212.20 | 236.55 
13212 181.66 | 195.22 | 204.26 | 205.87 | 230.06 | 256.47 
14227 195.61 | 210.22 | 219.95 | 221.69 | 247.74 | 276.20 
15242 235.80 | 237.66 | 265.60 | 296. 12 
1626 251.65 | 253.64 | 283.46 | 316.04 
1727 301.15 | 335.77 
1829 7 319.01 | 355. 69 
① 通用 系 列 。 


9ZZ 


表 2-39 


壁 厚 为 8. 0 ~ 20. 62mm 的 普通 焊接 钢管 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 21835 一 2008 ) 












































系列 壁 厚 /mm 
系列 1 8.0 8.8 10 11 12. 5 
系列 2 8.74 9.53 10.31 11.91 
тт 理论 重量 /(kg/m) 
114.3 | 20.97 
127® 23.48 
1332 24.66 
139.7 | 25.98 
141,39 | 26.30 
152.49 | 28.49 
159 9 29.79 | 32.39 
165? 30.97 | 33.68 
































ZZ と 












































系列 壁 厚 /mm 

系列 1 8.0 8.8 10 11 12. 5 
系列 2 8.74 9. 53 10. 31 11.91 
УК тт 理论 重量 /(kg/m) 

168.30 | 31.63 | 34.39 | 34.61 | 37.31 | 39.04 | 40.17 | 42.67 | 45.93 | 48.03 
177.8® | 33.50 | 36.44 | 36.68 | 39.55 | 41.38 | 42.59 | 45.25 | 48.72 | 50.96 
190.79 | 36.05 | 39.22 | 39.48 | 42.58 | 44.56 | 45.87 | 48.75 | 52.51 | 54.93 
193.79 | 36.64 | 39.87 | 40.13 | 43.28 | 45.30 | 46.63 | 49.56 | 53.40 | 55.86 
219.10 | 41.65 | 45.34 | 45.64 | 49.25 | 51.57 | 53.09 | 56.45 | 60.86 | 63.69 
244.59 | 46.66 | 50.82 | 51.15 | 55.22 | 57.83 | 59.55 | 63.34 | 68.32 | 71.52 
273.1® | 52.30 | 56.98 | 57.36 | 61.95 | 64.88 | 66.82 | 71.10 | 76.72 | 80.33 
323.90 | 62.34 | 67.93 | 68.38 | 73.88 | 77.41 | 79.73 | 84.88 | 91.64 | 95.99 
































8CC 












































系列 辟 厚 /mm 

系列 1 8.0 8.8 10 11 12.5 
系列 2 8.74 9. 53 10.31 11.91 

外 径 /mm 理论 重量 /( kg/m) 

355.67 | 68.58 | 74.76 | 75.26 | 81.33 | 85.23 | 87.79 | 93.48 | 100.95 | 105.77 
406.4® | 78.60 | 85.71 | 86.29 | 93.27 | 97.76 | 100.71 | 107.26 | 115.87 | 121.43 
457% 88.58 | 96.62 | 97.27 | 105.17 | 110.24 | 113.58 | 120.99 | 130.73 | 137.03 
50827 98.65 | 107.61 | 108.34 | 117.15 | 122.81 | 126.54 | 134.82 | 145.71 | 152.75 
5592 | 108.71 | 118.60 | 119.41 | 129.14 | 135.39 | 139.51 | 148.66 | 160.69 | 168.47 
6109 | 118.77 | 129.60 | 130.47 | 141.12 | 147.97 | 152.48 | 162.49 | 175.67 | 184.19 
6602 | 128.63 | 140.37 | 141.32 | 152.88 | 160.30 | 165.19 | 176.06 | 190.36 | 199.60 
711® | 138.70 | 151.37 | 152.39 | 164.86 | 172.88 | 178.16 | 189.89 | 205.34 | 215.33 
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系列 辟 厚 /mm 


OET 





系列 1 14.2 16 17.5 20 





系列 2 12. 70 15. 09 16.66 19. 05 20. 62 





外 径 /mm 理论 
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系列 壁 厚 /mm 
系列 1 14.2 16 17.5 20 
系列 2 | 12.70 15. 09 16. 66 19. 05 20. 62 
УМ тт 理论 重量 / (kg/m) 
168.37 | 48.73 
177.89 | 51.71 
190.7? | 55.75 
193.7? | 56.69 
219.19 | 64.64 | 71.75 
244.59 | 72.60 | 80.65 
273.19 | 81.56 | 90.67 
323.99 | 97.47 | 108.43 | 114.92 | 121.49 | 126.23 | 132.23 
































IET 












































(Ж) 
系列 辟 厚 /mm 
系列 1 14.2 16 17.5 20 
系列 2 | 12.70 15. 09 16. 66 19. 05 20. 62 
外 径 /mm 理论 重量 /( kg/m) 
355.6① |107.40 | 119.56 | 126.72 | 134.00 | 139.26 | 145.92 
406.4 | 123.31 | 137.35 | 145.62 | 154.05 | 160.13 | 167.84 | 181.98 | 190.58 | 196.18 
4579 | 139.16 | 155.07 | 164.45 | 174.01 | 180.92 | 189.68 | 205.75 | 215.54 | 221.91 
508 | 155.13 | 172.93 | 183.43 | 194.14 | 201.87 | 211.69 | 229.71 | 240.70 | 247.84 
5599 | 171.10 | 190.79 | 202.41 | 214.26 | 222.83 | 233.70 | 253.67 | 265.85 | 273.78 
610 ヤ | 187.07 | 208.65 | 221.39 | 234.38 | 243.78 | 255.71 | 277.63 | 291.01 | 299.71 
6602 | 202.74 | 226.15 | 240.00 | 254.11 | 264.32 | 277.29 | 301.12 | 315.67 | 325.14 
711® | 218.71 | 244.01 | 258.98 | 274.24 | 285.28 | 299.30 | 325.08 | 340.82 | 351.07 
































と と と 












































(Ж) 
系列 壁 厚 /mm 
系列 1 8.0 8.8 10 11 12. 5 
系列 2 8.74 9. 53 10. 31 11.91 
УК тт 理论 重量 /( kg/m) 
7622 1148.76 | 162.36 | 163.46 | 176.85 | 185.45 | 191.12 | 203.73 | 220.32 | 231.05 
813 [158.82 | 173.35 | 174.53 | 188.83 | 198.03 | 204.09 | 217.56 | 235.29 | 246.77 
864® | 168.88 | 184.34 | 185.60 | 200. 82 | 210.61 | 217.06 | 231.40 | 250.27 | 262.49 
914® | 178.75 | 195.12 | 196.45 | 212.57 | 222.94 | 229.77 | 244.96 | 264.96 | 277.90 
965® | 188.81 | 206.11 | 207.52 | 224.56 | 235.52 | 242.74 | 258.80 | 279.94 | 293.63 
1016® | 198.87 | 217.11 | 218.58 | 236.54 | 248.09 | 255.71 | 272.63 | 294.92 | 309.35 
1067® | 208.93 | 228.10 | 229.65 | 248.53 | 260.67 | 268.67 | 286.47 | 309.90 | 325.07 
1118® | 218.99 | 239.09 | 240.72 | 260.52 | 273.25 | 281.64 | 300.30 | 324.88 | 340.79 
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系列 壁 厚 /mm 
系列 1 8.0 8.8 10 11 12.5 
系列 2 8.74 9.53 10.31 11.91 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
1168? 228.86 | 249.87 | 251.57 | 272.27 | 285.58 | 294.35 | 313.87 | 339.56 | 356.20 
1219® 238.92 | 260.86 | 262.64 | 284.25 | 298.16 | 307.32 | 327.70 | 354.54 | 371.93 
13212 259.04 | 282.85 | 284.78 | 308.23 | 323.31 | 333.26 | 355.37 | 384.50 | 403.37 
14227 278.97 | 304.62 | 306.69 | 331.96 | 348.22 | 358.94 | 382.77 | 414.17 | 434.50 
15242 299.09 | 326.60 | 328.83 | 355.94 | 373.38 | 384.87 | 410.44 | 444.13 | 465.95 
16267 319.22 | 348.59 | 350.97 | 379.91 | 398.53 | 410.81 | 438.11 | 474.09 | 497.39 
17272 339.14 | 370.36 | 372.89 |403.65 | 423.44 | 436.49 | 465.51 | 503.75 | 528.53 
1829 7 359.27 | 392.34 | 395.02 | 427.62 | 448.59 | 462.42 | 493.18 | 533.71 | 559.97 
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系列 辟 厚 /mm 

系列 1 8.0 8.8 10 11 12. 5 
系列 2 8.74 9.53 10.31 11.91 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

1930® | 379.20 | 414.11 | 416.94 | 451.36 | 473.50 | 488.10 | 520.58 | 563.38 | 591.11 
20329 | 399.32 | 436.10 | 439.08 | 475.33 | 498.66 | 514.04 | 548.25 | 593.34 | 622.55 
21349 461.21 | 499.30 | 523.81 | 539.97 | 575.92 | 623.30 | 653.99 
22359 483.13 | 523.04 | 548.72 | 565.65 | 603.32 | 652.96 | 685. 13 
23379 573.87 | 591.58 | 630.99 | 682.92 | 716.57 
24389 598.78 | 617.26 | 658.39 | 712.59 | 747.71 
25409 623.94 | 643.20 | 686.06 | 742.55 | 779. 15 
































YE と 


系列 












































壁 厚 /mm 
系列 1 14.2 16 17.5 20 
系列 2 12. 70 15. 09 16.66 19. 05 20. 62 
УМ /тт 理论 重量 /(kg/m) 

7622 234.68 | 261.87 | 277.96 | 294.36 | 306.23 | 321.31 | 349.04 | 365.98 | 377.01 
8137 250.65 | 279.73 | 296.94 | 314.48 | 327.18 | 343.32 | 373.00 | 391.13 | 402.94 
8642 266.63 | 297.59 | 315.92 | 334.61 | 348.14 | 365.33 | 396.96 | 416.29 | 428.88 
914% 282.29 | 315.10 | 334.52 | 354.34 | 368.68 | 386.91 | 420. 45 | 440.95 | 454. 30 
965° 298.26 | 332.96 | 353.50 | 374.46 | 389. 64 | 408.92 | 444.41 | 466.10 | 480. 24 
1016 314.23 | 350.82 | 372.48 | 394.58 | 410.59 | 430.93 | 468.37 | 491.26 | 506.17 
1067® 330.21 | 368.68 | 391.46 | 414.71 | 431.54 | 452.94 | 492.33 | 516.41 | 532.11 
11189 346.18 | 386.54 | 410.44 | 434.83 | 452.50 | 474.95 | 516.29 | 541.57 | 558.04 
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系列 












































壁 厚 /mm 
系列 1 14.2 16 17.5 20 
系列 2 | 12.70 15. 09 16. 66 19. 05 20. 62 
У тт 理论 重量 /(kg/m) 

11682 | 361.84 | 404.05 | 429.05 | 454.56 | 473.04 | 496.53 | 539.78 | 566.23 | 583.47 
12199 | 377.81 | 421.91 | 448.03 | 474.68 | 493.99 | 518.54 | 563.74 | 591.38 | 609.40 
13212 | 409.76 | 457.63 | 485.98 | 514.93 | 535.90 | 562.56 | 611.66 | 641.69 | 661.27 
14227 | 441.39 | 493.00 | 523.57 | 554.79 | 577.40 | 606.15 | 659.11 | 691.51 | 712.63 
15242 | 473.34 | 528.72 | 561.53 | 595.03 | 619.31 | 650.17 | 707.03 | 741.82 | 764.50 
1626 | 505.29 | 564.44 | 599.49 | 635.28 | 661.21 | 694.19 | 754.95 

1727? | 536.92 | 599.81 | 637.07 | 675.13 | 702.71 | 737.78 | 802.40 

1829 | 568.87 | 635.53 | 675.03 | 715.38 | 744.62 | 781.80 | 850.32 
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(Ж) 
系列 壁 厚 /mm 
系列 1 14.2 16 17.5 20 
系列 2 | 12.70 15. 09 16. 66 19. 05 20. 62 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
19302 | 600.50 | 670.90 | 712.62 | 755.23 | 786.12 | 825.39 | 897.77 
2032® | 632.45 | 706.62 | 750.58 | 795.48 | 828.02 | 869.41 | 945.69 | 992.38 |1022.83 
21342 | 664.39 | 742.34 | 788.54 | 835.73 | 869.93 | 913.43 | 993.61 |1042. 69 | 1074. 70 
2235® | 696.03 | 777.71 | 826.12 | 875.58 | 911.43 | 957.02 11041.06 11092.50 1126.06 
23372 | 727.97 | 813.43 | 864.08 | 915.93 | 953.34 |1001.04|1088.98 |1142.81|1177.93 
24382 | 759.61 | 848.80 | 901.67 | 955.68 | 994.83 |1044.63 |1136.43 |1192.63 | 1229.29 
25409 | 791.55 |884. 52 | 939.63 | 995.93 |1036.74|1088.65 |1184.35 |1242.94 |1821.16 
① 通用 系 列 。 


© 非 通用 系列 。 


③ 


专用 系列 。 


8682 


表 2-40 


壁 厚 为 22.2 ~ 65mm 的 普通 焊接 钢管 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 21835 一 2008 ) 












































系列 壁 厚 [mm 

系列 1 22. 2 25 28 30 32 
系列 2 23. 83 26. 19 28.58 30. 96 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

406. 4? 210.34 | 224.83 | 235.15 | 245.57 | 261.29 | 266.30 | 278.48 
457® 238.05 | 254.57 | 266.34 | 278.25 | 296.23 | 301.96 | 315.91 
508® 265.97 | 283.54 | 297.79 | 311.19 | 331.45 | 337.91 | 353.65 | 364.23 | 375.64 
5599) 293.89 | 314.51 | 329.23 | 344.13 | 366.67 | 373.85 | 391.37 | 403.17 | 415.89 
610% 321.81 | 344.48 | 360. 67 | 377.07 | 401.88 | 409.80 | 429.11 | 442.11 | 456. 14 
660® 349. 19 | 373.87 | 391.50 | 409. 37 | 436.41 | 445.04 | 466.10 | 480.28 | 495.60 
7119 377.11 | 403.84 | 422.94 | 442.31 | 471.63 | 480.99 | 503.83 | 519.22 | 535.85 
762 405.03 | 433.81 | 454.39 | 475.25 | 506.84 | 516.93 | 541.57 | 558.16 | 576.09 
































6Єс 












































(Ж) 
系列 辟 厚 /mm 
系列 1 22. 2 25 28 30 32 
系列 2 23. 83 26. 19 28.58 30. 96 
外 径 /mm 理论 重量 / (kg/m) 
813® |432.95 | 463.78 | 485.83 | 508.19 | 542.06 | 552.88 | 579.30 | 597.10 | 616.34 
8649 | 460.87 | 493.75 | 517.27 | 541.13 | 577.28 | 588.83 | 617.03 | 636.04 | 656. 59 
914 | 488.23 | 523.14 | 548.10 | 573.42 | 611.80 | 624.07 | 654.02 | 674.22 | 696.05 
09652 | 516.17 | 553.11 | 579.55 | 606.36 | 647.02 | 660.01 | 691.76 | 713.16 | 736.29 
1016® | 544.09 | 583.08 | 610.99 | 639.30 | 682.24 | 695.96 | 729.49 | 752.10 | 776. 54 
10679 | 572.01 | 613.05 | 642.43 | 672.24 | 717.45 | 731.91 | 767.22 | 791.04 | 816. 79 
1118 | 599.93 | 643.03 | 673.88 | 705.18 | 752.67 | 767.85 | 804.95 | 829.98 | 857.04 
11682 | 627.31 | 672.41 | 704.70 | 737.48 | 787.20 | 803.09 | 841.94 | 868.15 | 896.49 
































0 ル と 















































(88) 

系列 壁 厚 /mm 

系列 1 22.2 25 28 30 32 
系列 2 23. 83 26. 19 28.58 30. 96 
УМ тт 理论 重量 /(kg/m) 

1219% 655.23 | 702.38 | 736.15 | 770.42 | 822.41 | 839.04 | 879.68 | 907.09 | 936.74 
13212 711.07 | 762.33 | 799.03 | 836.30 | 892.84 | 910.93 | 955.14 | 984.97 11017.24 
1422® 766.37 | 821.68 | 861.30 | 901.53 | 962.59 | 982.12 |1029. 86 |1062. 09 |1096. 94 
15249 822.21 | 881.63 | 924.19 | 967.41 |1033. 02 1054.01 |1105. 33 |1139. 97 (1177.44 
1626 878.06 | 941. 57 | 987. 08 11033. 29 |1103. 45 |1125. 90 [1180.79 |1217. 85 1257.93 
17279 933.35 |1000. 92 |1049. 35 1098,5311173.2011197.09 1255. 52 11294.96 |1337.64 
1829 7 989.20 |1060. 87 |1112. 23 11164.4111243.6311268.98 |1330. 98 |1372. 8411418. 13 
1930? 1044. 49 |1120. 22 |1174. 50 1229. 64 |1313. 37 |1340. 17 1405.71 11449.96 | 1497. 84 
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(Ж) 
系列 壁 厚 /mm 
系列 1 36 40 45 50 55 60 65 
系列 2 | 34.93 38.1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
406. 47 
457° 
5082 | 407.31 | 419.05 | 441.52 | 461.66 | 513.82 | 564.75 | 614.44 | 662.90 | 710.12 
5592 [451.45 | 464.33 | 489.44 | 511.97 | 570.42 | 627.64 | 683.62 | 738.37 | 791.88 
610 ヤ | 495.38 | 509.61 | 537.36 | 562.28 | 627.02 | 690.52 | 752.79 | 813.83 | 873.63 
660® | 538.45 | 554.00 | 584.34 | 611.61 | 682.51 | 752.18 | 820.61 | 887.81 | 953.78 
711® | 582.38 | 599.27 | 632.26 | 661.91 | 739.11 | 815.06 | 889.79 | 963.28 |1035.54 
7622 |626.32 | 644.55 | 680.18 | 712.22 | 795.70 | 877.95 | 958.96 |1038.74 1117.29 





cpe 












































(Ж) 

系列 辟 厚 /mm 

系列 1 36 40 45 50 55 60 65 
系列 2 | 34.93 38.1 
外 径 /mm 理论 重量 /( kg/m) 

813 |670.25 | 689.83 | 728.10 | 762.53 | 852.30 | 940.84 |1028.14|1114.21|1199.04 
864® |714.18 | 735.11 | 776.02 | 812.84 | 908.90 |1003.72|1097.31|1189.67|1280.22 
914 | 757.23 | 779.50 | 823.00 | 862.17 | 964.39 |1065.38|1165.13|1263.66|1360.94 
965® | 801.19 | 824.78 | 870.92 | 912.48 |1020.99|1128.26|1234.31|1339.12|1442.70 
1016® | 845.12 | 870.06 | 918.84 | 962.78 |1077.58|1191.15|1303.48|1414.58|1524.45 
10672? |889.05 | 915.34 | 966.76 |1013.09 |1134.18 |1254.04 |1372. 66 |1490. 05 | 1606. 20 
1118 | 932.98 | 960.61 |1014.68 |1063.40 |1190.78 |1316. 92 |1441.83 |1565. 51 | 1687. 96 
1168 | 976.06 |1005.01|1061.66 |1112.73 |1246. 27 |1378. 58 1509. 65 |1639. 50 |1768.11 
































と ル と 















































( 续 ) 

系列 壁 厚 /mm 
系列 1 36 40 45 50 55 60 65 
系列 2 34. 93 38. 1 

外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
12199 1019.99 |1050. 2811109.58 1163. 04 |1302. 87 |1441. 46 |1578. 83 1714.96|1849.86 
13212 1107.8511140.8411205.42 1263.6611416.06 |1567.2411717.18 1865.8912013.36 
14229 1194. 86 |1230. 51 |1300. 32 1363.2911528.1511691.7811854.1712015.34 |2175. 27 
1524® 1282.72|1321.07|1396.16|1463.91|1641.35|1817.55|1992.53|2166.27|2338.77 
1626® 1370. 59 |1411. 62 |1492. 00 1564. 53 |1754. 54 | 1943 . 33 |2130. 88 |2317. 19 (2502.28 
1727® 1457.59 |1501. 29 |1586. 90 1664. 16 |1866. 63 |2067. 87 |2267. 87 |2466. 64 |2664. 18 
1829 7 1545.46|1591.8511682.74 1764. 78 |1979. 83 12193.64 |2406. 22 |2617. 57 (2827.69 
1930? 1632.46|1681.5211777.64 11864.4112091.9112318.18 |2543. 22 |2767. 02 |2989. 39 
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(Ж) 

系列 辟 厚 /mm 

系列 1 22. 2 25 28 30 32 
系列 2 23. 83 26. 19 28. 58 30. 96 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

2032 |1100.34|1180.17|1237.39 1295.52|1383.81|1412.06|1481.17|1527.83|1578.34 
21342 11156.1811240.1111300.28 1361.40|1454.24 1483.95|1556.63|1605.71|1658.83 
2235® |1211.48|1299.47 1362.55 |1426.64 |1523.98 1555.1411631.36|1682.83|1738.54 
23372 |1267.3211359.4111425.43 |1492. 52 11594.4211627.03|1706.8211760.71|1819.03 
2438 う |1322.61 11418.77 11487.70 1557.75 |1664.16 |1698. 22 11781.55 |1837.82|1898.74 
25409 |1378.46|1478.71 |1550. 59 |1623.63 |1734. 59 |1770.11 |1857.01 |1915.70|1979.23 
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(Ж) 

系列 壁 厚 /mm 

系列 1 36 40 45 50 55 60 65 
系列 2 34. 93 38. 1 
外 径 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

2032 1720. 33 |1772. 08 |1873. 47 1965.0312205.11|2443.95(|2681.57 12917.95 13153.10 
21342 1808.1911862.6311969.3112063.6512318.3012569.7212819.9213068.8813316.60 
22359 1895.20 |1952. 30 |2064. 21 2165.2812430.39 |2694. 27 |2956.91 13218. 33 |3478. 50 
23379 1983. 06 |2042. 86 |2160. 05 |2265. 90 |2543. 59 |2820. 04 |3095. 26 |3369. 25 | 3642. 01 
24382 |2070. 07 |2132. 53 |2254. 95 |2365. 53 |2656. 17 |2944. 58 |3232. 26 |3518. 70 | 3803.91 
2540® |2157. 93 |2223. 09 |2350. 79 |2466. 15 |2768. 87 |3070. 36 |3370. 61 |3669. 63 |3967. 42 





① 通用 系 列 。 
© 非 通用 系列 。 
© 专用 系列 。 
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2.4.6 精密 焊接 钢管 


外 径 


/mm 


精密 焊接 钢管 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-41。 


表 2-41 


精密 焊接 钢管 的 规格 及 理论 重量 (GB/AT 21835 一 2008 ) 
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0.221 


0.271 


.320 


.388 


0.453 


0.635 


0.666 





14 @ 


0.166 


0.260 


0.321 


.370 


‚462 


0.542 


0.773 


0.814 


0.906 





162 


0. 191 


0.300 


0.379 


0. 


438 


0. 


536 


0.630 


0.911 


0.962 


1.08 


1.18 





132 


0.216 


0.309 


0.419 


0. 


497 


.010 


0.719 


1.05 


1.11 


1.25 


1.38 


1.50 





20 ① 


0.240 


0.379 


0.469 


.550 


0. 


684 


0.808 


1.19 


1.26 


1.42 


1.58 


1.72 





22 @ 








0.418 





0.518 





0. 


616 





. 158 





0.897 














15:33 





1.41 





1.60 





1.78 





1.94 





2.10 





LET 


















































(Ж) 
辟 厚 /mm 

外 径 

0.5 |(0.8)| 1.0 |(1.2)| 1.5 |(1.8)| 2.0 |(2.2)| 2.5 |(2.8)| 3.0 1(3.5) 
/mm 

理论 重量 / (Колт) 

25% 0.30210.477 |0. 592 10.70410.86911.03 | 1.13 | 1.24 | 1.39 | 1.53 | 1.63 | 1.86 
282 0.33910.517 |0. 666 (0. 793 10.980 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1. 57 | 1.74 | 1.85 | 2.11 
302 0.36410.57610.713 |0. 852 | 1.05 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.70 | 1.88 | 2.00 | 2.29 
32% 0. 388 10.61610.765 0.911 1.13 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | 1.82 | 2.02 | 2.15 | 2.46 
352 0.425 |0. 675 0.8381|1.0011.2411.47 | 1.63 | 1.78 | 2.00 | 2.22 | 2.37 | 2.72 
387 0.46210.70410.912 | 1.09 | 1.35 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.19 | 2.43 | 2.59 | 2.98 
409) 0.48710.773 10.962 | 1.15 | 1.42 | 1.70 | 1. 87 12.05 | 2.31 | 2.57 | 2.74 | 3.15 
452 0.872| 1.09 | 1.30 | 1.61 | 1.92 | 2.12 | 2.32 | 2.62 | 2.91 | 3.11 | 3.58 
50% 0.971 1.21 | 1.44 | 1.79 12.14 | 2.37 | 2.59 | 2.93 | 3.26 | 3.48 | 4.01 
55® 1.07 | 1.33 | 1.59 | 1.98 | 2.36 | 2.61 | 2.86 | 3.24 | 3.60 | 3.85 | 4.45 






































87 С 












































(Ж) 
壁 厚 /mm 
a 0.5 |(0.8)| 1.0 |(1.2)| 1.5 |(1.8)) 2.0 |(2.2)| 2.5 |(2.8)| 3.0 |(3.5) 
理论 重量 /(kg/m) 
60% 1.17 | 1.46 | 1.74 | 2.16 | 2.58 | 2.86 | 3.14 | 3.55 | 3.95 | 4.22 | 4.88 
709 1.35 | 1.70 |2.04 | 2.53 | 3.03 |3.35 | 3.68 | 4.16 | 4.64 | 4.96 | 5.74 
80Y 1.56 | 1.95 | 2.33 | 2.90 | 3.47 | 3.05 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.60 
902 2.63 | 3.27 | 3.92 | 4.34 14.76 | 5.39 | 6.02 | 6.44 | 7.47 
100% 2.92 | 3.64 | 4.36 | 4.83 | 5.31 | 6.01 | 6.71 | 7.18 | 8.33 
1102 3.22 | 4.01 | 4.80 | 5.33 | 5.85 | 6.63 | 7.40 | 7.92 | 9.19 
120% 5.25 | 5.82 | 6.39 | 7.24 | 8.09 | 8.66 110.06 
1402 6.13 | 6.81 | 7.48 | 8.48 | 9.47 |10.14| 11.78 
160% 7.02 | 7.79 | 8.56 | 9.71 110.86111.62| 13.51 









































6 ル と 












































( 续 ) 

辟 厚 /mm 

外 径 
4.0 1(4.53| 5.0 |(5.5)| 6.0 |(7.0)| 8.0 |(9.0)| 10.0 (11.0) 12.5 | (14) 
/mm 
理论 重量 /(kg/m) 

25% |2.07 |2.28 | 2.47 | 2.64 
289 | 2.37 | 2.61 | 2.84 | 3.05 
302 |2.56 |2.83 | 3.08 | 3.32 | 3.55 | 3.97 
329 |2.76 |3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.32 | 4.74 
352 |3.06 | 3.38 | 3.70 |4.00 | 4.29 | 4.83 | 5.33 
382 13.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 (4.74 | 5.35 | 5.92 | 6.44 | 6.91 
409 |3.55 | 3.94 | 4.32 14.68 | 5.03 15.70 | 6.31 | 6.88 | 7.40 
452 |4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.56 | 7.30 | 7.99 | 8.63 
509 |4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 7.42 | 8.29 | 9.10 | 9.86 









































052 
















































































(88) 
壁 厚 /mm 
外 径 
а 4.0 |(4.5)| 5.0 (5.5)! 6.0 1(7.0)| 8.0 (9.0) 10.0 (11.0) 12.5 | (14) 
理论 重量 /(kg/m) 
552 5.03 | 5.60 | 6.17 16.71 | 7.25 | 8.29 19.27 110.21111.10111.94 
60% 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 9.15 |10. 26111.32 |12. 33 13.29 
70% 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 [10.88 112.23 |13. 54 |14. 80116.01 
80% 7.50 | 8.38 |9. 25 [10.11 |10. 95 (12.60 114.21 |15. 76 |17. 26118.72 
902 8.48 | 9.49 110.48 [11.46 12.43 [14.33 (16.18 17.98 [19.73 (21.43 
100% 19.47 [10.60 [11.71 12.82 |13.91 [16.05 118.15 (20.20 |22. 20 (24.14 
1102 110.46 [11.71 12.95 |14. 17 |15.39 [17.78 |20. 12 |22. 42 | 24. 66 (26.86 130.06 
1209 |11.44 112.82 114.18 |15. 53 |16.87 |19. 51 |22. 1024. 6427.13 |29. 57 33.14 
1402 113.42 [15.04 16.65 |18. 24 |19. 83 |22.96 126.04 |29. 08 |32. 06 |34. 99 139.30 





IST 
















































































(Ж) 
壁 厚 /mm 
外 径 
гэл 4.0 1(4.5)| 5.0 1(5.5)3| 6.0 |(7.0)| 8.0 |(9.0)| 10.0 (11.0) 12.5 | (14) 
理论 重量 /(kg/m) 
160® |15.39|17.26|19.11|20.96 22.79 |26.41 29.99 133.51 36.99 |40. 42 |45.47 
1802 21.58 123.67125.75 129.87133.93 (37.95 (41.92 (45.85 51.64 
200% 28.71 (33.32 |37. 88 |42. 39 (46.86 |51. 27 |57. 80 
2202 36.77141.83 146.83151.79156.70163.97 (71.12 
2402 40.22 145.77 |51. 27 |56.72 62.12 |70. 13 | 78.03 
2602 43.68 (49.72 |55.71161.65 (67. 55 (76.30 | 84.93 
注 :括号 内 尺寸 不 推荐 使 用 。 
① 非 通 用 系列 。 
@ 专用 系列 。 
2.4.7 一 般 结 构 用 焊接 钢管 


一 般 结构 用 焊接 钢管 的 规格 和 理论 重量 见 表 2-42。 


TST 


表 2-42 


一 般 结 构 用 焊接 钢管 的 规 


格 及 理 珍重 量 (SY/T 5768—2006) 
























































壁 厚 /mm 

| 2 [2.3 | 26 129132 | 36| 4 (451 5 | 5.4 |(5.5)| 5.6 

理论 重量 /(kg/m) 
21.3 |0.95 |1.08 | 1.20 
26.9 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 
33.7 1.99 | 2.20 |2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 
42.4 2.55 | 2.82 13.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 4.93 | 5.00 | 5.08 
48.3 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.71 | 5.80 | 5.90 
60.3 4.11 14.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.31 (7.43 | 7.55 
76.1 5.75 | 6.44 17.11 | 7.95 | 8.77 | 9.41 | 9.58 | 9.74 
88.9 6.76 | 7.57 | 8.38 |9.37 | 10.3 | 11.1 [11.3 | 11.5 
114.3 9.83 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 14.5 | 14.8 | 15.0 
139.7 12.1 | 13.4 | 15.0 16.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 
168.3 14.6 | 16.2 (18.2 | 20.1 | 21.7 (22.1 | 22.5 
219.1 26.4 | 28.5 | 29.0 | 29.5 






































EST 































































































辟 厚 /mm 

外 径 

(6) 6.3 (7) 7.1 8 8.8 (9) 10 11 (12) 12.5 
/mm 

理论 重量 /(kg/m) 

21.3 
26.9 
33.7 
42.4 
48.3 
60.3 8.03 | 8.39 
76.1 10.4 | 10.8 
88.9 12.3 | 12.8 
114.3 | 16.0 | 16.8 | 18.5 | 18.8 | 21.0 
139.7 | 19.8 | 20.7 | 22.9 | 23.2 | 26.0 | 28.4 | 29.0 | 32.0 
168.3 | 24.0 | 25.2 | 27.8 | 28.2 | 31.6 | 34.6 | 35.4 | 39.0 
219.1 | 31.5 | 33.1 | 36.6 | 37.1 | 41.6 | 45.6 | 46.6 | 51.6 | 56.4 | 61.3 63.8 
273 39.5 | 41.1 | 45.9 | 46.6 | 52.3 | 57.3 | 58.6 | 64.9 | 71.1 | 77.2 80.3 
323.9 | 47.0 | 49.3 | 54.7 | 55.5 | 62.3 | 68.4 | 70.0 | 77.4 | 84.9 | 92.3 96.0 
355.6 | 51.7 | 54.3 | 60.2 | 61.0 | 68.6 | 75.3 | 76.9 | 85.2 | 93.5 102 106 





を と 









































辟 厚 /mm 
外 径 
(6) | 6.3 | (7) | 7.1 8 8.8 | (9) | 10 11 1(12)112.51(14)114.2| 16 
/mm 
理论 重量 / (Колт) 
( 377 ) 54.9157.6163.9164.8172.8179.9181.7190.5199.3| 108 | 112 
406.4 59.2 (62.2 (68.9 (69.9 (78.6 186.3(88.2197.81107 | 117 | 121 
(426) 62.1165.2(172.3 (73.3 (82.51(090.5(92.51|103 | 113 | 123 | 127 
457 66.7170.0177.7178.8188.6197.3199.41 110 | 121 | 132 | 137 
508 77.9186.5187.7198.6| 108 | 111 | 123 | 135 | 147 | 153 
(529) 81.2|90.1/91.4|10.3| 113 | 115 | 128 | 140 | 153 | 159 
610 93.8 | 104 | 106 | 119 | 130 | 133 | 148 | 162 | 177 | 184 | 206 | 209 | 234 
(630) 96.9| 108 | 109 | 123 | 135 | 138 | 153 | 168 | 183 | 190 | 213 | 216 | 242 
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辟 厚 /mm 
外 径 
(6) | 6.3 | (7) | 7.1 8 8.8 | (9) | 10 11 1(12)112.51(14)114.2| 16 
/mm 
理论 重量 /(kg/m) 
711 122 | 123 | 139 | 152 | 156 | 173 | 190 | 207 | 215 | 241 | 244 | 274 
(720) 123 | 125 | 140 | 154 | 158 | 175 | 192 | 210 | 218 | 244 | 247 | 278 
813 139 | 141 | 159 | 175 | 178 | 198 | 218 | 237 | 247 | 276 | 280 | 314 
(820) 140 | 142 | 160 | 176 | 180 | 200 | 219 | 239 | 249 | 279 | 282 | 317 
914 179 | 196 | 201 | 223 | 245 | 267 | 278 |311 | 315 | 354 
(920) 180 | 198 | 202 | 224 | 247 | 269 | 280 | 313 | 317 | 357 
1016 199 | 219 | 223 | 248 | 273 | 297 | 309 | 346 | 351 | 395 
注 :1. 根据 购 方 要 求 ,并 经 钢管 制造 商 与 购 方 协议 ,可 供应 介 于 本 表 所 列 公 称 外 径 和 公称 
壁 厚 之 间 中 间 尺 寸 的 钢管 。 
2. 本 表 中 括号 内 的 公称 外 径 和 公称 壁 厚 为 保留 规格 。 


9ç¿ 


257 


2.4.8 ХООЛ E J K EB ЭН 

双 焊 缝 冷 弯 正 方形 及 矩形 钢管 的 截面 形状 分 别 见 图 
2-8 和 图 2-9。 正 方形 钢管 的 理论 重量 及 截面 面积 见 表 
2-43 ,矩形 钢管 的 理论 重量 及 截面 面积 见 表 2-44。 





























图 2-8 正方 形 钢管 图 2-9 和 矩形 钢管 的 
的 截面 形状 截面 形状 


表 2-43 正方 形 钢管 的 理论 重量 及 截面 面积 
(YB/T 4181 一 2008 ) 




















公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /( kg/m ) /em? 
8 71 91 
10 88 113 
12 104 132 
300 
14 119 152 
16 135 171 
19 156 198 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /cm?” 

8 76 97 
10 94 120 
12 111 141 
320 
14 127 162 
16 144 183 
19 167 213 
8 84 107 
10 104 133 
12 123 156 
350 14 141 180 
16 159 203 
19 185 236 
22 209 266 
8 92 117 
10 113 145 
380 12 133 170 
14 154 197 
16 174 222 
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( 续 ) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 

19 203 259 
380 
22 231 294 
8 96 123 
9 108 138 
10 120 153 
12 141 180 
14 163 208 
400 
16 184 235 
19 215 274 
22 243 310 
25 271 346 
28 293 373 
9 122 156 
10 135 173 
12 160 204 
450 
14 185 236 
16 209 267 
19 245 312 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em?” 

22 279 355 
25 311 396 
450 
28 337 429 
32 375 478 
9 137 174 
10 151 193 
12 179 228 
14 207 264 
500 16 235 299 
19 275 350 
29 310 395 
25 347 442 
32 428 546 
9 150 191 
10 166 211 
550 12 197 251 
14 228 290 
16 258 329 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /еш? 

19 302 385 
25 387 492 
550 32 479 610 
36 529 673 
40 576 733 
9 164 209 
10 182 232 
12 216 275 
14 250 318 
16 283 361 
600 
19 332 423 
25 426 543 
32 529 674 
36 585 745 
40 639 814 
12 235 299 
650 16 308 393 
19 362 461 














202 
























































( 续 ) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 

25 465 593 
32 580 738 
650 
36 642 817 
40 702 894 
16 333 425 
19 392 499 
25 505 643 
700 
32 630 802 
36 698 889 
40 764 974 
16 358 457 
19 422 537 
25 544 693 
750 
32 680 688 
36 755 961 
40 827 1054 
16 348 489 
800 
19 451 575 














263 
























































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /ет2 

25 583 743 
32 730 930 
800 
36 811 1033 
40 890 1134 
16 409 521 
19 481 613 
25 622 793 
850 
32 781 994 
36 868 1105 
40 953 1214 
16 434 553 
19 511 651 
25 662 843 
900 
32 831 1058 
36 924 1177 
40 1016 1294 
19 541 689 
950 
25 701 893 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 

32 881 1122 
950 36 981 1249 
40 1078 1374 
19 571 727 
25 740 943 
1000 32 931 1186 
36 1037 1320 
40 1141 1454 











Ж 244 和 矩形 钢管 的 理论 重量 及 截面 面积 
( YB/T 4181 一 2008 ) 




















公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /cm? 
8 72 91.2 
10 88 113 
350 | 250 12 104 132 
14 119 152 
16 134 171 
350 | 300 8 78 99 




































































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 
10 96 123 
12 113 144 
350 | 300 
14 130 166 
16 147 187 
8 72 91 
10 88 113 
400 | 200 12 104 132 
14 119 152 
16 134 171 
8 78 99 
10 96 122 
400 | 250 12 113 144 
14 130 166 
16 146 187 
8 84 107 
400 | 300 10 104 133 
12 123 156 

















266 





















































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /еш? 
14 141 180 
400 | 300 
16 159 203 
8 84 107 
10 104 133 
450 | 250 12 123 156 
14 141 180 
16 159 203 
8 91 115 
10 112 142 
450 | 300 12 131 167 
14 151 193 
16 171 217 
8 97 123 
10 120 153 
450 | 350 12 141 180 
14 163 208 
16 184 235 




































































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 
9 115 147 
10 128 163 
450 | 400 12 151 192 
14 174 222 
16 197 251 
10 120 153 
12 141 180 
500 | 300 
14 163 208 
16 184 235 
9 122 156 
10 135 173 
500 | 400 12 160 204 
14 185 236 
16 209 267 
9 129 165 
s00 | 450 10 143 183 
12 170 216 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 
14 196 250 
500 | 450 
16 222 283 
9 129 164 
10 143 182 
550 | 400 12 170 216 
14 217 277 
16 221 281 
10 158 202 
12 188 239 
550 | 500 
14 217 277 
16 246 313 
9 136 173 
10 151 192 
600 | 400 12 178 227 
14 206 263 
16 233 297 
600 | 450 9 143 182 




































































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 
10 158 202 
12 188 239 
600 | 450 
14 217 277 
16 246 313 
9 150 191 
10 166 212 
12 197 251 
600 | 500 14 228 291 
16 258 329 
19 305 388 
22 348 444 
9 157 200 
10 174 222 
12 207 263 
Qe 14 239 305 
16 271 345 
19 320 407 
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(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 
/mm /mm /(kg/m) /em? 
22 366 466 
600 | 550 
25 411 523 
16 310 395 
19 362 461 
28 465 593 
700 | 600 
32 580 738 
36 642 817 
40 702 894 
19 392 499 
25 505 643 
800 | 600 32 630 802 
36 698 889 
40 764 974 
19 422 537 
25 544 693 
800 | 700 32 680 866 
36 755 961 
40 827 1054 
900 | 700 19 451 575 










































































(28) 
公称 边 长 公称 壁 厚 理论 重量 截面 面积 

/mm /mm /(kg/m) /еш? 
25 583 743 

32 730 930 

900 | 700 

36 811 1033 

40 890 1134 

19 481 613 

25 622 793 

900 | 800 32 781 994 
36 868 1105 

40 953 1214 

19 526 670 

25 681 868 

1000 | 850 32 856 1090 
36 953 1213 

40 1047 1334 

19 541 689 

25 701 893 

1000 | 900 32 881 1122 
36 981 1249 

40 1078 1347 














2.4.9 不 锈 钢 无 缝 钢管 
不 锈 钢 无 颖 钢管 的 规格 见 表 2-45. 





表 2-45 不 锈 钢 无 缝 钢管 的 规格 (GBAT 17395 一 2008) 


辟 厚 /mm 





2:2 
(2.3) 
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3.0 


3.2 
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外 径 = шн 
/mm 1.6 | 2.0 т на: 3.013.2 НЫ 4.014.515.0 30) 6.0 
(2.3)|(2.6) |(2.9) (3.6) (5.6) 
219(219. 1) © e ° @ о оо © о о © ө 
2452 ө e @ Ф өө ө eee ө 
273® ө ө ө ө ө ө ө eee e 
325 (323. 9 ) ® ө e оо @ о о ө! o 
3512 @ о оо ө өөө ө 
356 (355. 6) 7 @ о оо @ өө @ o 
377? @ о оо ө өөө ө 
406 (406. 4) ® e о оо ө өөө ө ө 
4262 өө өөө ө ө 
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CN 
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外 径 


/mm 





15 


16 


17 
(17.5) 


22 
(22.2) 


24 


25 


26 


28 





1272 





193:5 





140(139.7) 7 





146? 





1529 





15929 





168(168.3) 7 





1802 





194? 





219(219.1) 7 





2452 






































Р8С 


























辟 厚 /mm 
外 径 si 
14 17 22 
/mm 15 | 16 18 | 20 24 | 25 | 26 28 
(14.2) (17.5) (22. 2) 

273® ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө 
325(323.9)® ө өө ө өө ө @ | @ ө e 

3512 e @ | @ e @ | @ @ @ | @ ө @ 
356(355.6) 7 @ @ | @ e @ | @ e @ | @ ө e 

377 ө ө @ ө ө ө ө ө ө ө ө 
406 (406. 4)® ө ese e өө ө өө ө ө 

426 @ ө ө ө ө ө 














注 :1. 括号 内 尺寸 为 相应 的 英制 单位 。 
2.“@ ”表示 常用 规格 。 

① 通用 系 列 。 

© 非 通用 系列 。 

③ 专用 系列 。 
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2.4.10 不 锈 钢 极 薄 壁 无 缝 钢 管 


不 锈 钢 极 薄 壁 无 颖 钢管 的 规格 见 表 2-46。 
表 2-46 不 锈 钢 极 薄 壁 无 缝 钢管 的 规格 (GBAT 3089—2008) 





























(单位 :mm) 
公称 外 径 x 公称 

10.3 х0. 15 12.4х0.20 15.4х0.20 18.4х0.20 20.4 x 0. 20 
24.4 x 0. 20 26. 4 x 0. 20 32.4 x0. 20 35.0 x0. 50 40.4 x 0. 20 
40. 6 x 0. 30 41.0 x0. 50 41.3 x 0. 60 48.0 х0. 25 50.5 х0. 25 
53.2 x 0. 60 55.0 x0. 50 59. 6 x 0. 30 60.0 x 0. 25 60. 0 x 0. 50 
61.0 x0. 35 61.0 x0. 50 61.2 х0. 60 67.6 х0. 30 67.8 х0. 40 
70.2 х0. 60 74.0 х0. 50 75.5 х0. 25 78.6 х0. 30 82.8 х0. 40 
83.0 х0. 50 89. 6 х0. 50 89.8 х0. 40 90.2 х0. 40 90. 5 х0. 25 
90. 6 x 0. 30 90. 8 x 0. 40 95. 6 x 0. 30 101.0 x0. 50 102.6 х0. 30 
110.9 х0. 45 125.7 х0. 35 150.8 х0. 40 250. 8 х0. 40 
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2.4.11 不 锈 钢 小 直径 无 缝 钢管 
不 锈 钢 小 直径 无 颖 钢管 的 规格 见 表 2-47。 
表 2-47 不 锈 钢 小 直径 无 颖 钢管 的 规格 (GBAT 3090—2000) 



































22 12 
/mm f0, 100. 15 (0. 200. 25 |0. 30 (0. 35 (0. 40 (0. 45 10. 50 (0. 55 (0. 60 10.70 (0.80 |0. 90 | 1. 00 
0.30| х 

0.35| х 

0.40| х х 

0.45| х х 

0.50| х х 

0.55 х х 

0.60| х х х 

0.70| х х х х 

0.80| х х х х 

0.90| х х х х х 
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外 径 ВЕ т 

/mm |0). 1010. 15 |0. 200. 25 |0. 30 |0. 35 |0. 40 (0. 45 10. 50 10. 55 (0. 60 0.70 10.80 |0. 90 | 1. 00 
1.001 х x x x x x 

1.20| х х х х х х х х 

1.60| х х х х х х х х х х 

2.00| х х х х х х х х х х х х 

2.20| х х х х х х х х х х х х х 

2.50| х х х х х х х х х х х х х х х 
2.80| х х х х х х х х х х х х х х х 
3.00| х х х х х х х х х х х х х х х 
3.20| х х х х х х х х х х х х х х х 
3.40| х х х х х х х х х х х х х х х 
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外 径 ВЕ т 

/mm |0). 10 10. 15 |0. 20 10. 25 (0. 30 |0. 35 (0. 40 (0. 45 (0. 50 10. 55 (0. 60 |0. 70 10.80 10. 90 | 1. 00 
3.60| х х х х х х х х х х х х х х х 
3.80| х х х х х х х х х х х х х х х 
4.00| х х х х х х х х х х х х х х х 
4.20| х х х х х х х х х х х х х х х 
4.50| х х х х х х х х х х х х х х х 
4.80| х х х х х х х х х х х х х х х 
5.00 х х х х х х х х х х х х х х 
5.50 х х х х х х х х х х х х х х 
6.00 х х х х х х х 





šE: 


“ 











x“ “表示 有 此 规格 。 
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2. 4.12 不 锈 钢 焊 接 钢管 
不 锈 钢 焊 接 钢管 的 规格 见 表 2-48 和 表 2-49 。 
32-48 壁 厚 为 0.3 -6.0mm 的 不 锈 钢 焊 接 钢 管 的 
規格 (CB/T 21835 一 2008 ) 



























































外 径 ЯВ) mm 

/mm 0O.3|O.4|0.5|0.6|0.7|O.8|0.9I1.0|1.21.4|1.SI1.6|1.8 
8° өө ө ө өө ө ө ө 

955 ө ө ө ө ө ө ө ө ө 

10 өө ө ө ө ө ө ө ө ө 

10.27 өө ө ө ө ө ө өө © о ө ө 
12 өө ө ө ө ө © ө o ө ө ө ө 
12,572 өө ө ө ө ө © о о өө ө ө 
13.59 ооо o о о өө өө ө 
14® оо © ojo ө ө o өө ө 
15® оо e о оо ө о өө ө 
162 оо оо оо о ө о ө Өө 
17.29 оо о о оо о ө © ө ө 
189) о о ө о о © ө ө © ө ө 
192 оо © о оо о ө © ө ө 
19.59 ооо o о о ө өө ө ө 
202 оо оо о о о о ө ө Өө 
21.39 о о ө ө о © ө ө © ө ө 
2298 eee o l ol o өө өө ө 
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(Ж) 

外 径 ы /ши 
/mm |0. 30, 4|0. 500. 610. 710. 810. 911.011. 211. 411. 511. 61.8 
259 өөө о о ө ө ө ө © ө 
25.49 ee ey l í o ооо ө ө ө! ө 
26.9® оооо өөө ө ө ө! ө 
289 оо о о ө өө ө ө ө ө 
30® ооо о ооо ө ө ө ө 
31.82 оо о о ө өө ө ө ө ө 
322 оо о ojlo өө ө ө ө ө 
外 径 辟 厚 /mm 
БТ. 

22 |25 2.8 3.5 4.5 
/mm |2.0 3.0|3.2 4.014.2 

(2.3)|(2.6) (2.9) (3.6) (4.6) 
82 
9.5% 
102 
10.29 | Ө 
12551129 
12.79 | © 
13.52 | © 
14° |© ө ө 
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外 径 


/mm 





0.80.911.011. 





82:59 





88. 90 





101. 62 





102® 
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125® 
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35 @ 





36 @ 





38 @ 





40 @ 





42.49 





44.59 




































































° 
È ee өө í ө ө өө. өө өө өө © 
2-2 
мо 
єч ө ө ө өө ө ө ө ө ө ө өөө ө Өө 
“да” 
° 
< ә ө ө ө ө өө ө ө ө ө өө OO OO 
co 
+ о ө ө ө ө ө ө өө ө ө ө өөө өөө 
Е |а © 
212-19 0 ө ө ө ө ө өөө о ө ө ө өө ө 
ш ご 
ыр で 
=. ө ө ө ө ө ө өөө ӨГӨӨ ө ө ө ӨӨ 
© 
< © ө ө ө ee ө өө ө ө ө ө ө ө ө ө 
= 
n № 
<< e ө ө ө ө 0 ө ө ө ө ө @ ө ө Өө ө Өө 
— 
N 
< ә ө өөө өөө ө ө ө ө ө ө өө Өө 
© 
< ә ө өөө ө өө ө ө өө ө ө өө ө 
ーー . 215: рс р 216101161 | 91-01 | 1-416181-10 
хү. М о | Ф | の | の | どら ど | «Ф | с уге | Ф | 0 суо | ご | ш | ш |а 
чо | の © © г- со | の | ご М 
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УМ 


/mm 


壁 厚 /mm 


( 续 





一 
оо 


> 
© 


(2.9) 


ын 
Ф 


いっ 
ы 





1335 





139. 7% 





141.3 





1549 





1599 





168. 37 





193. 79 





219. 1® 





2505 





273. 19) 





323. 9% 





355. 6® 





3779 





4009 





406. 4® 





4269 





450% 





4570 





500% 





























外 径 


/mm 


壁 厚 /mm 





1.6 


1.8 


2.0 


2; 2 
(2.3) 


252 
(2.6) 


3.2 





508” 





530% 





550% 





558. 8® 








外 径 


/mm 





(3.6) 


+ 
© 


か 
to 


の 
° 





1337 





139. 7® 





141. 3® 





1545) 





1599 





168. 37 





193. 79 





219. 197 





2505 





273, 19 





323. 90 





355. 6% 
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(Ж) 
外 入 辟 厚 /mm 
нэ 
р 3.5 4.5 5.5 
mm 4.0 | 4.2 4.8 | 5.0 6.0 
(3.6) (4.6) (5.6) 
3779) @ @ @ @ @ e e | @ 
400 ° e e e ө e ө e ee 
406.47) © e e e e e e ө 
4262 e e e Ф @ e e | @ 
4509 e e e @ e e e ө 
457® ө ө ө ө e e e | © 
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注 :1. 括号 内 尺寸 为 英制 单位 尺寸 换算 的 
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表 249 ЈЕ 5 6.5 -28mm 的 不 锈 钢 焊 接 钢 管 的 
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e 2. 

/ шт Ч 15 | 16 3 18 | 20 2 24 |25 126 | 28 

(14.2) (17.5) (22.2) 

864 e оо ө өө ө өөө ө 
914% о оо ө оо ө өөө ө 
965% © оо ө оо ө өөө Өө 
1016 e оо ө өө ө өөө Өө 
1067" e оо ө өө @ ojoo o 
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17272 өөө ө оо @ өөө ө 
18293 өөө ө өө ө ojoo o 

i 1. 括号 内 尺 才 为 英制 单位 尺寸 换算 的 米 制 单位 尺寸 。 

“@ "表示 有 此 规格 。 

D — 系列 。 

© 非 通用 系列 。 

© 专用 系列 。 
2.4.13 机 械 结构 用 不 锈 钢 焊 接 钢管 


机 械 结构 用 不 锈 钢 焊接 钢管 的 规格 见 表 2-50。 


表 2-S0 机械 结构 用 不 锈 钢 焊 接 钢管 的 规格 (GBAT 12770 一 2002 ) 






































壁 厚 /mm 
外 径 /mm 
0.310.410.5|10.610.811.011.211.411.5|11.812.012.212.53|2.8|13.0|13.2 
8 x] x | х | x | x | х 
(9.5) x | x | x | x | x | x 
12 х |х| х | x х | х x | x 
(12.7) x | x | x | х | x | х x | x 
14 x | X | x x | x | x 
15 х | x | х x | x | х 
16 xX | X | х х|х | х | 〇 
18 хх | х x | X | x | 〇 
19 x | x | x x | X | х | 〇 
(19.5) x | x | x х | x | x | O 
20 x | x | x x | x | x 1010 
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(Ж) 
ҖЕ /тат 
外 径 /mm 

1. 2|1. 511. 8|2. 0|2. 212. 5|2. 813. 013. 5|4. 0|4. 5|5. 015. 516.018.0110 |12 |14 |16 

450 OION ONONO 

(457. 2) oļoloļolo 

500 oļoloļolo 

(508) ОООО 

530 olo ooo 

550 olo 0109 

(558.8) olo ooo 
600 olololololo 
(609.6) OO ONO OkO 
630 olololololo 
注 :1.“ x ”表示 采用 冷 轧 板 ( 带 ) 制造 ;“ ”表示 采用 冷 轧 板 ( 带 ) 或 热 轧 板 ( 带 ) 制造; 


“O "表示 采用 热 轧 板 ( 带 ) 制 造 。 


2. SARTA 











器 单 位 尺寸 换算 的 米 制 单位 尺寸 。 


ITE 


2.4.14 ”建筑 装饰 用 不 锈 钢 烛 接管 

建筑 装饰 用 不 锈 钢 焊 接 正方 形 管 和 和 矩形 管 的 规格 见 表 2-$1。 建 筑 装 饰 用 不 锈 

钢 焊 接 圆 管 的 规格 见 表 2-52。 
表 2-51 建筑 装饰 用 不 锈 钢 焊接 正方 形 管 和 和 矩形 管 的 规格 (JGZT 3030—1995) 
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注 :括号 内 斥 才 不 扒 
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建筑 装饰 用 焊接 不 锈 钢 圆 管 的 规格 (JGAT 3030—1995) 


表 2-52 
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壁 厚 /mm 

外 径 /mm 
0.410.510.610.710.810.911.011.211.411.511.812.012.2 (2.512.8 3.0 
(101.6) O O|O O O O O|O 
(108) Ол 0 | 5 2 | 2 TLE 
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注 :括号 内 尺寸 不 推荐 使 用 。“O ”表示 有 此 规格 。 
2.4.15 装饰 用 焊接 不 锈 钢管 

装饰 用 焊接 不 锈 钢 圆 管 的 规格 见 表 2-53 。 装 饰 用 焊接 不 锈 钢 正方 管 和 矩形 管 
的 规格 见 表 2-34。 
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表 2-S3 


装饰 用 焊接 不 锈 钢 圆 管 的 规格 (YBAT 5363—2006) 






































总 壁 厚 /mm 
外 径 /mm 
0.40.50. 6|0.7|0.8|0.9[1.0 1.411.511. 6/1. 812. 012. 212. 512. 813. 013. 213.5 
6 x | x | x 
8 x | x | x 
9 x x | x |x | х 
10 xix] х | х х х х 
12 хх | х х х | х х| х | х 
(12.7) х| х | х х | х x | x | х 
15 x| x| x | x | x x | x | x 
16 x| x| x | x | x x | x | x 
18 х| x| x | x | x х| х | X 
19 х| x| x | x | x x | x | x 
20 х| x| x | x | x x| x| x|]| x | O 
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总 壁 厚 /mm 
外 径 /mm 

0.40. 50. 60. 710. 810.911. 0/1. 211.41. 51. 61.82.012. 21. 5|2. 83. 03.23.5 
102 хі хіх | х х O O оо O O O 
108 xixixi] x ооо O O| O| O 
114 х|х1х оо оо O O| O 
127 х|х1х оо оо O O| O 
133 оо ооо оо 
140 ооо ооо 
159 оо ооо 
168. 3 оо оо 
180 еке, 
193.7 О 
219 О 
注 :括号 内 尺寸 不 推荐 使 用 。“ x "表示 采用 冷 轧 板 ( 带 ) ШОВ; O "表示 采用 冷 轧 板 ( 带 ) S 

或 热 轧 板 ( 带 ) 制 造 。 





饰 用 焊接 不 锈 钢 正 方 管 和 和 矩形 管 的 规格 (YBAT 5363—2006) 


АЖ 
< 


表 2-54 
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м 
со 
N 
со 
о 
: О 
て の 
оо 
Ж OQ | O | O 
Га) 
Ж СЭ1::1:0:1:9:1-9:1:9:1:9-1:9-109 
N 
2 ооо оо о о о о 
о 
x оО О t 15072150: G. | О 
оо 
A | х | х | х | х | х | х | х 
— 
£ Го 
Е |. X | X | x | X | x | X X | х X | х 
ху рт: 
中 | の х | ズ | х | х | х | х | х | х | х 
# L 
| ч 
48 | ~. х | х | х | х | х | х | х 
=ч 
ЄХ | x xixixixi ix] x 
=ч 
°|х|х|х| x | x | x 
=ч 
ふ x] x|xlxlx 
о 
оо 
>: | х | х | х | х 
о 
Tx lx | x 
о 
© 
.| X | X | х 
о 
の | x | x 
о 
` |x 
о 
Е 
g ро | Ф | | С | ос јо  Ф °° | Ф | шоо 
Ü< | — реа | с | AO |= | 00 | 0 | ひい 
K 
R) 









































HRSA 
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м 

cn 

a 

Cn 

© 

ее оа еа 

оо 

SN ОО ОЛ O O 

м 

a lO ОО O O O 

a 

a lO O O O O O 

© 

ы!|О| ОООО O 

оо 

201) 2Ж:1 2%: | хіх | x 

=ч 
Е [о 
ар ` | x x | x | x | x 
Хорт 
中 | の х | x | x | x | x 
Эс 
mó | 7 х | х | x | x | х 

=ч 

È х | х | x | x | x 

=ч 

で x | x | x | x | x 

=ч 

2 х | x | x | x 

OO 

5 x | x | x 

ЗЕ x | x 

© 

© 

. x | x 

© 

о х 

© 

+ 

© 

Е S| | 
sg Se S | I I SI IS E | ЖЭ xi x |x 
| 
МА аа |= || 
Б) 

Ha BS gm Eu SS Sl 























边 长 /mm 





80 x 40 





90 x 30 





100 x 40 





110 x 50 

















120 x40 





mz SA 22 


120 х 60 





130 х50 





130 x70 





140 х 60 








140 х80 





97E 





О|О1010(10(0 0101 о |: O 
О|О|О10(0( 0(010(0 


Se, Оооо 



























































边 长 /mm 





0. 4 


0. 5 


0.6 


0.7 


0.8 


0.9 


1. 0 


2.0 


2.2 


2.5 


2.8 


3.5 

















中 SA 22 


150 х50 





150 x70 





160 x 40 





160 x60 





160 x 90 





170 x 50 





170 x 80 





180 x 70 





180 x 80 








180 x 100 









































О|О1010(10(0 0101 O| O 





О|О1010(10(0 уро уро O| O 
OL SG 0: 1 GO OD ея [6 
О|О|О(10(10(0(0(0(10(0О 




















LTE 





边 长 /mm 
0. 410. 5 10. 610. 710. 810.911. 0/1. 211.411. 51. 611. 82.02.22. 5 |2. 83. 013. 213. 5 





190 x 60 О 





190 x70 





190 x 90 














m: NA 22 


200 х 60 





OO О» р O © 
ото ооо 


200 х 80 


























O 
O 
O 
O 
O 
O 


200 x 140 O 


注 :" x "表示 采用 冷 轧 板 ( 带 ) р О” RRR AG LR (Л?) RAAL GE 制造 。 
2.5 钢板 和 钢 市 


2.5.1 5,9 Л їр 
冷 轧 钢板 和 钢 带 的 分 类 及 代号 见 表 2-55。 其 规格 及 理论 重量 计算 方法 分 别 见 


ж 2-56 和 表 2-57, 
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表 2-55 


冷 轧 钢板 和 钢 带 的 分 类 及 代号 (CBZT 708 一 2006 ) 


















































分 类 及 代号 
产品 形态 厚度 精度 宽度 精度 长 度 精度 平面 度 精 度 
普通 | 较 高 | 普通 | 较 高 | 普通 | 较 高 | 普通 | 较 高 
不 切 边 EM | РТ. А | PT. B | PW. A 
钢 带 
切 边 EC | РТА | PT. B | PW.A | PW.B 
ЖҰ ЕМ | PT.A | PT.B |РКА(| 一 |PLA|PLB | РЕА | РЕ. В 
钢板 
切 边 EC | PT.A | РТ.В (РҰ.А |РҰ.В | Р.А | Р. В | РЕА | РЕ. В 
纵 切 钢 带 切 边 EC | PT A | PT. B |PW.A 



































6TE 
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表 2-S6 冷 轧 钢板 和 钢 带 的 规格 (GBAT 708 一 2006 ) 
(单位 :mm ) 
公称 厚度 公称 宽度 公称 长 度 
0.3 ~4.0 600 ~ 2050 1000 ~ 6000 








注 :1. 公称 厚度 小 于 1mm 的 钢板 和 钢 带 按 0.05mm 倍数 的 
任何 尺寸 ;公称 厚度 不 小 于 1mm 的 钢板 和 钢 带 按 
0.1mm 倍数 的 任何 尺寸 。 


2, 
3. 
Ж 2-57 

















计算 顺序 


( GB/T 708—2006 ) 
计算 方法 








钢板 和 钢 带 的 公称 宽度 按 10mm 倍数 的 任何 尺寸 。 
钢板 的 公称 长 度 按 50mm 倍数 的 任何 尺寸 。 
冷 轧 钢板 和 钢 带 的 理论 重量 计算 方法 


结果 的 修 约 





基本 重量 /| kg/ 


(mm - т?) | 


7.85 (厚度 lmm, 
面积 lm* 的 重量 ) 





単位 重 量 /( kg/ 


т?) 


基本 重量 [ kg/ 
(mm ~ т?) | x 厚度 


(mm) 


修 约 到 有 效 数 字 4 





钢板 的 面积 Am? 





宽度 (m) x É Jš 


m) 


修 约 到 有 效 数字 4 





一 张 钢板 的 重量 / 
kg 





単位 重量 (kg/ 
m°) x ñL R (m°) 


修 约 到 有 效 数 字 3 





总 重量 /kg 


各 张 钢板 重量 之 
和 








kg 的 整数 值 
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2.5.2 碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 
碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 的 分 类 及 代号 见 表 2-58。 钢 带 
的 厚度 和 宽度 见 表 2-59 , 钢 带 的 有 效 长 度 见 表 2-60。 
表 2-S8 ” 碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 的 分 类 及 代号 
(GB/T 716—1991) 





















































分 类 方法 类 别 代号 
普通 精度 P 
宽度 较 高 精度 K 
尺寸 精度 = 
НҮХ Pu ЇН ЛЕ H 
宽度 及 厚度 较 高 精度 KH 
普通 精度 表面 I 
表面 精度 二 
较 高 精度 表面 II 
切 边 Q 
边缘 状态 
不 切 边 BQ 
软 R 
力学 性 能 Æ $k BR 
全 Y 
表 2-59 钢 带 的 厚度 和 宽度 (GB/T 716—1991) 
(单位 :mm) 
厚度 宽度 





0.10 ~3.00 10 ~ 250 
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表 2-60 钢 带 的 有 效 长 度 (GB/T 716 一 1991 ) 











(单位 :mm) 
厚度 有 效 长 度 > 
<1.50 11000 

> 1. 50 -2. 00 7000 
> 2.00 ~ 3.00 5000 





2.5.3 冷 轧 电镀 锡 钢 板 及 钢 带 

冷 轧 电镀 锡 钢 板 及 钢 带 的 分 类 和 代号 见 表 2-61, 105 
轧 电镀 锡 钢 板 及 钢 带 的 表面 状态 特征 见 表 2-62， 冷 轧 电 
镀 锡 钢板 及 钢 带 的 原 板 钢 种 类 型 见 表 2-63。 钢 板 及 钢 带 
的 公称 厚度 小 于 0. 50mm 时 ， 按 0.01mm 的 倍数 进 级 ， 
钢板 及 钢 带 的 公称 厚度 大 于 等 于 0.50mm 时 ， 按 
0.05mm 的 倍数 进 级 。 

表 2-61 冷 轧 电 镀 锡 钢板 及 钢 带 的 分 类 和 代号 

( CB/T 2520—2008) 



































分 类 方式 类 别 代号 
原 板 钢 种 一 MR,L,D 
T-1,T-1.5,T-2,T-2.5 
一 次 冷 15 , > , , 
次 冷 轧钢 板 及 钢 市 оа 
调 质 度 
ертте DR-7M ,DR-8 ,DR-8M , 
зас В; DR-9,DR-9M ,DR-10 
连续 退火 CA 
退火 方式 | 
置式 退火 BA 



















































































( 续 ) 
分 类 方式 类 别 代号 
эн 薄 面 标识 方法 D 
锡 标 识 厚 面 标识 方法 A 
光亮 表面 B 
粗糖 表面 R 
表面 状态 
银色 表面 S 
无 光 表面 M 
化学 硬化 СР 
钝 化 方式 电化 学 钝 化 CE 
ШЕЕ ИНЕ LCr 
и SL 
边 部 形状 
花边 WL 
Ж 2-62 冷 轧 电镀 锡 钢 板 及 钢 带 的 表面 状态 特征 
( GB/T 2520—2008) 
成品 代号 | 区 分 特征 
парта 
Р в | | 的 原 板 上 , 镀 锡 后 进行 锡 的 软 熔 处 
表面 | 理 得 到 的 有 光泽 的 表面 
юм | 在 具有 一 定 方向 性 的 麻石 花纹 为 
R | 而 | 特征 的 原 板 上 ,镇 锡 后 进行 锡 的 软 
熔 处 理 得 到 的 有 光泽 的 表面 
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( 续 ) 
成品 | 代号 | 区 分 特征 
ш | АПИ ЖЕРЕ ЖОШ ИП 
| 5 ЕТЕ 
2 ЗЇ | 的 有 光泽 的 表面 
钢板 及 ー 
并 | 在 具有 一 般 无 光泽 表面 的 原 板 
м | атн ов зв 
无 光 表面 
ш | 在 具有 一 定 方向 性 的 麻石 花纹 为 
© |R 特征 的 原 板 上 ，, 镀 锡 后 进行 锡 的 软 
=Й, аг 0. 
e ЕТЕ 
хэн хэ | 在 具有 一 般 无 光泽 表面 的 原 板 
ЧЕТТЕТЕТ 
无 光泽 表面 
表 2-63 冷 轧 电镀 锡 钢 板 及 钢 带 的 原 板 钢 种 类 型 
( GB/T 2520—2008) 
AULES 特性 
绝 大 多 数 食品 包装 和 其 他 用 途 镀 锡 板 饮 
MR 基 , 非 金属 夹杂 物 含量 与 类 钢 相 近 , 残 余 元 
素 合 量 的 限制 没有 工 类 钢 严 格 
高 耐 便 性 用 猎 锡 板 钢 基 , 非 金属 夹杂 物 及 
L 残余 元 素 含量 低 , 能 改善 某 些 食品 能 内 壁 的 
耐 蚀 性 
乌镇 更 钢 , 超 深 促 耐 时 效用 猎 锡 板 钢 基 ,能 
D 使 与 直 于 弯曲 方向 的 折 痕 和 拉 伸 变形 现象 天 











至 最 低 程度 
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2.5.4 МФ Я, 

优质 碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 的 分 类 及 代号 见 表 2-64. 
钢 带 的 厚度 范围 为 0.10 ~4.00mm， 钢 带 的 宽度 范围 为 4 
~200mm， 钢 带 的 长 度 应 不 小 于 6000mm, 但 允许 交付 
长 度 不 小 于 3000mm 的 钢 带 ， 其 数量 应 不 超过 批 重量 的 
1096 。 

表 2-64 优质 碳 素 结构 钢 冷 轧钢 带 的 分 类 及 代号 

( CB/T 3522—1983) 















































分 类 方法 类 别 代号 
普通 精度 了 
宽度 较 高 精度 K 
尺寸 精度 厚度 较 高 精度 H 
厚度 精度 高 J 
宽度 及 厚度 较 高 精度 KH 
普通 精度 表面 I 
表面 精度 те 

较 高 精度 表面 Ї 
切 边 Q 

边缘 状态 
不 切 辺 BQ 
冷 硬 R 

力学 性 能 
退火 BR 








2.5.5 冷 轧 低 碳 钢板 及 钢 带 
冷 轧 低 碳 钢 板 及 钢 带 按 用 途 分 类 见 表 2-65 , 按 表 面 
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质量 分 类 见 表 2-66, 按 表面 结构 分 类 见 表 2-67。 其 规格 
及 理论 重量 见 表 2-56 和 表 2-57, 
表 2-65 冷 轧 低 碳 钢 板 及 钢 带 按 用 途 分 类 
(GB/T 5213—2008) 



































牌号 用 途 牌号 ИЖ 

DC01 一 般 用 DC05 特 深 沖 用 
DC03 冲压 用 DC06 超 深 沖 用 
DC04 深 沖 用 рС07 特 超 深 沖 用 


表 2-66 L Л М $b] т 13: Яс BI л S: +y Ж 
( GB/T 5213—2008) 














级 别 代号 
较 高 级 表面 FB 
高 级 表面 FC 
超 高 级 表面 FD 


表 2-67 冷 轧 低 碳 钢板 及 钢 带 按 表面 结构 分 类 
( GB/T 5213—2008) 








表面 结构 代号 
光亮 表面 B 
麻 面 D 





2.5.6 ” 碳 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 及 钢 带 
左 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 和 钢 带 的 分 类 见 表 2-68。 其 
规格 及 理论 重量 见 表 2-56 和 表 2-57 。 
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表 2-68 碳 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 和 钢 带 的 分 类 
(GB/T 11253 一 2007 ) 














分 美方 法 美 別 代 号 
较 高 级 表面 FB 
表面 质量 
高 级 表面 FC 
と B( 特征 为 轧辊 经 磨 
ша 床 精 加 工 处 理 ) 
表面 结构 
ee D( 特 征 为 轧辊 磨床 
ri 加 工 后 喷 丸 处 理 ) 








2.5.7 优质 碳 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 及 钢 带 
优质 碳 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 和 钢 带 的 分 类 见 表 2- 
69。 其 规格 及 理论 重量 见 表 2-56 和 表 2-57, 
表 2-69 优质 碳 素 结构 钢 冷 轧 薄 钢板 和 钢 带 的 分 类 
( GB/T 11253—2007) 
































分 类 分 类 
Эн 类 别 代号 || 类 别 代号 
方法 KR T 方法 RH F 
高 级 精 整 表面 I 最 深 拉 延 级 Z 
表面 P; ЙЕ 
交 高 级 精 整 уж Жу ZE Z 
质量 高 级 精 整 表面 | I 级 别 深 拉 延 级 S 
普通 级 精 整 表面 | M 普通 拉 延 级 P 


2.5.8 冷 弯 波形 钢板 和 钢 带 
冷 弯 波形 钢板 的 截面 形状 见 图 2-10。 其 截面 面积 及 
理论 重量 见 表 2-70。 波 形 钢 板 的 通常 长 度 为 4000 ~ 
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12000mm， 经 双方 协议 ， 可 供应 定 扩 或 倍 扩 长 度 的 波形 
钢板 ， 人 允许 供应 长 度 不 小 于 2500mm 的 短 尺 波形 钢板 ， 
但 其 重量 应 不 超过 批 重 量 的 5% 。 














Ё 2410 冷 灾 波形 钢板 的 截面 形状 
万 一 宽度 В. В) 一 槽 距 4 一 槽 底 
HH 








b, — H 7 厚 度 r NE >É € 
表 2-70 冷 弯 波形 钢板 的 截面 面积 及 理论 重量 
( YB/T 5327—2006) 









































截面 理论 截面 理论 
代号 面积 重量 / 代号 面积 重量 / 
/cm? (kg/m) /cm? (kg/m) 
AKA15 6.00 4.71 АКЕ10 | 11.57 9.08 
АКВ12 6.30 4.95 AKE12 | 13.79 10. 83 
АКС12 5.02 3.94 AKF05 4.58 3.60 
AKD12 6.58 5.17 AKF08 7.29 5.72 
AKD15 8.20 6.44 АКЕ10 9.05 7.10 
АКЕО5 5. 87 4.61 AKF12 | 10. 78 8.46 
АКЕО8 9.32 7.32 АКС10 9. 60 7.54 
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(28) 
截面 理论 截面 理论 
代号 面积 重量 / 代号 面积 重量 / 
/сш? ( kg/m ) /сш? ( kg/m ) 
AKC16 | 15.04 11.81 ALE10 | 8.76 6.88 
AKC20 | 18.60 14.60 ALE12 | 10.47 8.22 
ALA08 | 9.28 7. 28 ALE16 | 13. 87 10. 89 
ALA10 | 11. 56 9. 07 ALF12 | 10. 46 8. 21 
ALA12 | 13.82 10. 85 ALF16 | 13. 86 10. 88 
ALA16 | 18.30 14. 37 ALG08 | 7.49 5. 88 
ALB12 | 10. 46 8. 21 ALC10 | 9.33 7.32 
ALB16 | 13.86 10. 88 ALC12 | 11.17 8.77 
ALC08 | 7.04 5. 53 ALG16 | 14.79 11.61 
ALC10 | 8.76 6. 88 ALHOS | 8.42 6.61 
ALC12 | 10.47 8.22 ALH10 | 10.49 8.23 
ALC16 | 13.87 10. 89 ALH12 | 12.55 9.85 
ALD08 | 7.04 5. 53 ALH16 | 16.62 13.05 
ALD10 | 8.76 6. 88 ALIO8 | 8.38 6. 58 
ALD12 | 10.47 8.22 ALI10 | 10.45 8.20 
ALD16 | 13.87 10. 89 ALI12 | 12.52 9.83 
ALE08 | 7.04 5.53 ALI16 | 16.60 13. 03 
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(28) 
截面 理论 截面 理论 
代号 面积 重量 / 代号 面积 重量 / 
/сш? ( kg/m ) /сш? ( kg/m ) 
ALJO8 | 8.13 6.38 ALM16 | 17.65 13. 86 
ALJ10 | 10.12 7. 94 ALM23 | 25. 09 19. 70 
ALJI2 | 12.11 9. 51 ALN08 | 8.74 6. 86 
ALJ16 | 16.05 12. 60 ALN10 | 10.89 8. 55 
ALJ23 | 22.81 17.91 ALN12 | 13.03 10.23 
ALK08 | 8.06 6. 33 ALN16 | 17.28 13. 56 
ALK10 | 10.02 7. 87 ALN23 | 24. 60 19. 31 
А1К12 | 11.95 9. 38 ALO10 | 10.18 7. 99 
ALK16 | 15. 84 12. 43 ALO12 | 12. 19 9. 57 
ALK23 | 22. 53 17. 69 ALO16 | 16. 15 12. 68 
А1108 | 9.18 7. 21 ANA05 | 2.64 2. 07 
ALL10 | 10. 44 8. 20 ANA08 | 4.21 3. 30 
ALL12 | 13.69 10. 75 ANA10 | 5.23 4. 11 
ALL16 | 18.14 14.24 ANA12 | 6.26 4.91 
А1М08 | 8.93 7.01 АМА16 | 8.29 6.51 
ALM10 | 11.12 8.73 ANBO8 | 7.22 5.67 
ALM12 | 13.31 10.45 ANB10 | 8.99 7. 06 




























































































(28) 
截面 理论 截面 理论 
代号 面积 重量 / 代号 面积 重量 / 
/cm ( kg/m ) /сш? (kg/m) 
ANB12 | 10.70 8. 40 BLB12 | 13.61 10. 68 
ANB16 | 14. 17 11. 12 BLB16 | 18.04 14. 16 
ANB23 | 20.03 15.72 BLC05 | 5.05 3. 96 
ARA08 | 7.04 5.53 BLCO8 | 8.04 6.31 
ARA10 | 8.76 6. 88 BLC10 | 10.02 7. 87 
ARA12 | 10.47 8.22 BLC12 | 11.99 9.41 
ARA16 | 13.87 10. 89 BLC16 | 15.89 12. 47 
BLA05 | 4. 69 3. 68 BLC23 | 22.60 17.74 
BLAO8 | 7.46 5. 86 BLDO5 | 5.50 4.32 
BLA10 | 9.29 7.29 BLD08 | 8.76 6.88 
BLA12 | 11. 10 8.71 BLD10 | 10.92 8. 57 
BLA1S | 13.78 10. 82 BLD12 | 13.07 10. 26 
BLB05 | 5.73 4. 50 BLD16 | 17.32 13. 60 
BLB08 | 9.13 7. 17 BLD23 | 24.67 19. 37 
BLB10 | 11.37 8.93 
2.5.9 热 轧 钢板 和 钢 带 


热 轧 钢板 和 钢 带 的 规格 见 表 2-71。 
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Жж 2-71 热 甩 钢板 和 钢 市 的 规格 (GB/T 709—2006 ) 
(単位 : mm) 


单 轧钢 | 单 轧钢 | 钢板 | 钢 带 及 连 轧 | 钢 带 及 连 轧 | 纵 切 钢 
板 厚度 | 板 宽度 | 长 度 | 钢板 厚度 | 钢板 宽度 | 带宽 






















































































тї bu, J 
600 ~ 2000 ~ 0.8 ~ 600 ~ 120 ~ 
3 ~ 400 
4800 20000 25. 4 2200 900 
注 : 1. 单 轧 钢板 的 公称 厚度 小 于 30mm 的 钢板 按 0. 5mm 倍 

数 的 任何 尺寸 ; 厚度 不 小 于 30mm 的 钢板 按 1mm 倍 
数 的 任何 尺寸 。 

2. 单 轧钢 板 的 公称 宽度 按 10mm 或 50mm 倍数 的 任何 
尺寸 。 

3. 钢 带 及 连 轧 钢板 的 公称 厚度 按 0.1mm 倍数 的 任何 
Rfs 

4. 钢 带 及 连 轧 钢板 的 公称 宽度 按 10mm 倍数 的 任何 尺 
才 。 

5. 钢板 的 长 度 按 10mm 倍数 的 任何 尺寸 。 


2.5.10 热 轧 花纹 钢板 和 钢 带 
1) 热 轧 花纹 钢板 和 钢 带 的 分 类 见 表 2-72。 
Жж 2-72 热 轧 花纹 钢板 和 钢 带 的 分 类 
( YB/T 4159--2007) 


花纹 形状 | 代号 花纹 形状 | 代号 图 号 





菱形 花纹 | LX 圆 豆 形 花纹 | Үр | 图 2-13 








扇 豆 形 花纹 | Вр 




















组 合 形 花 纹 | ZH 图 2-14 











图 2-14 组 合 形 花 纹 
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2) 热 轧 花纹 钢板 和 钢 带 的 规格 见 表 2-73. 
ж 2-73 热 轧 花纹 钢板 和 钢 带 的 规格 
( YB/T 4159 一 2007) (单位 : mm) 
基本 厚度 宽度 长 度 
钢板 2000 ~ 12000 








2.0-10.0 | 600 ~1500 











E ЖЕ 


ИЕ = 














3) 热 轧 花纹 钢板 的 理论 重量 见 表 2-74。 
表 2-74 热 轧 花纹 钢板 的 理论 重量 
( YB/T 4159—2007) 












































基本 厚度 钢板 理论 重量 /(kg]m” ) 
(тт ZJE 圆 豆 形 | 扁豆 形 | 组 合 形 
2.0 17.7 16. 1 16.8 16.5 
2.5 21.6 20.4 20.7 20.4 
3.0 25.9 24.0 24.8 24.5 
3.5 29.9 27.9 28.8 28.4 
4.0 34.4 31.9 32.8 32.4 
4.5 38.3 35.9 36.7 36.4 
5.0 42.2 39.8 40.1 40.3 
5.5 46.6 43.8 44.9 44.4 
6.0 50.5 47.7 48.8 48.4 
7.0 58.4 55.6 56.7 56.2 
8.0 67.1 63.6 64.9 64.4 
10.0 83.2 79.3 80.8 80.27 
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2.5.11 不 锈 钢 冷 轧 钢板 和 钢 带 
不 锈 钢 冷 轧钢 板 和 钢 带 的 公称 尺寸 范围 见 表 2-75 。 
表 2-75 不 锈 钢 冷 轧钢 板 和 钢 带 的 公称 尺寸 范围 
(СВ/Т 3280 一 2007) (单位 :mm) 























形态 公称 厚度 公称 宽度 

宽 钢 带 . 卷 切 钢板 0.01 ~8.00 | 600 ~ <2100 
纵 剪 宽 钢 带 +ë UJ I 0.01 ~8.00 <600 
ЖЕ ЭР E U ay 1 0.01-3.00 « 600 














2.5.12 不 锈 钢 热 轧钢 板 和 钢 带 
不 锈 钢 热 轧钢 板 和 钢 带 的 公称 尺寸 范围 见 表 2-76。 
表 2-76 不 锈 钢 热 轧 钢板 和 钢 带 的 公称 尺寸 范围 
( CB/T 4237—2007) (单位 :mm) 























形态 公称 厚度 公称 宽度 

厚 钢 板 >3.0 ~200 600 ~ 2500 

宽 钢 带 . 卷 切 钢板 、. 纵 剪 宽 钢 带 | 2.0 ~ 13.0 600 ~ 2500 
ЯВ 0 420184 2.0-13.0 < 600 














2.6 钢 棒 


2.6.1 热 轧钢 棒 

热 轧钢 棒 的 规格 见 表 2-77。 
2.6.2 锻 制 钢 棒 

1) 圆 形 及 方形 锻 制 钢 棒 的 截面 尺寸 及 理论 重量 见 
表 2-78。 
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表 2-77 热 轧 钢 棒 的 规格 (GB/AT 702 一 2008 ) 
(单位 :mm) 
圆 钢 和 方 钢 扁 钢 六 角钢 和 八角 钢 
直径 或 方 钢 边 长 | 宽度 | 厚度 对 边 距离 
5.5~310 10 ~200| 3~60 8~70 
表 2-78 圆 形 及 方形 锻 制 钢 棒 的 截面 尺寸 及 
理论 重量 (GB/T 908 一 2008 ) 
圆 钢 公称 直 | ”理论 重量 | 圆 钢 公 称 直 | ”理论 重量 
径 或 方 钢 公 | 人 (kgm) | 径 或 方 钢 公 | (kg/m) 
称 边 长 /mm | 圆 钢 | 方 钢 | 称 边 长 /mm | | 方 件 
50 15.4 19.6 100 61.7 78.5 
55 18.6 23.7 105 68.0 86.5 
60 22.2 28. 110 74.6 95.0 
65 26.0 33.2 115 81.5 104 
70 30.2 38.5 120 88.8 113 
75 34.7 44. 125 96.3 123 
80 39.5 50. 130 104 133 
85 44.5 56. 135 112 143 
90 49.9 63. 140 121 154 
95 55.6 70. 145 130 165 


































































































(Ж) 
圆 钢 公 称 直 | ”理论 重量 | 圆 钢 公称 直 | ”理论 重量 
径 或 方 钢 公 | (kg/m) | 径 或 方 钢 公 | (kem) 
称 边 长 /mm | 圆 钢 | 方 钢 | 称 边 长 /mm | 圆 钢 | 方 钢 
150 139 177 280 483 615 
160 158 201 290 518 660 
170 178 227 300 555 707 
180 200 254 310 592 754 
190 223 283 320 631 804 
200 247 314 330 671 855 
210 272 346 340 712 908 
220 298 380 350 755 962 
230 326 415 360 799 1017 
240 355 452 370 844 1075 
250 385 491 380 890 1134 
260 417 531 390 937 1194 
270 449 572 400 986 1256 




















1202) ХӨВӨӨ ЕИО А Ч ЖАНЕ БЕ Ж 2.79。 


表 2-79 扇形 锻 制 钢 棒 的 截面 尺寸 及 理论 重量 (CBZT 908 一 2008 ) 



























































公称 厚度 /mm 
公称 宽度 
u 20 | 25 | зо | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 
理论 重量 /(kg/m) 
40 6.28 |7.85 19.42 
45 7.06 18.83 110.6 
50 7.85 19.81 |11.8113.7 15.7 
55 8.64 110.8 113.0|15.1 17.3 
60 9.42 111.8 |14. 1116.5 |18.8 [21.1 |23.6 
65 10.2 [12.8 15.3 [17.8 20.4 123.0 125.5 
70 11.0[13.7 16.5 119.2 |22.0124.7 [27.5 |30.2 133.0 
75 11.8 [14.7 17.7 [20.6|23.6126.5 129.4 32.4 135.5 
80 12.6 [15.7 |18.8|22.0|25.1128.3 [31.4 |34. 5 137.7 |40.8 144.0 
90 14.1 [17.7 [21.2 124.7 [28.3 131.8 35.5 |38.8 142.4 |45.9 [49.4 
100 115.7(19.6123.6127.5 (31.4 135.3 [39.2 |43.2 147.1 |51.0 [55.0 58.9 |62.8|66.7 
110 17.3 21.6|25.9 |30. 2 |34.5 |38.8 43.2 |47. 5 151.8 |56.1 160.4 64.8 169.1 73.4 
120 18.8 |23.628.3 133.0 |37.7142.4(47.1|51.8|56.5|61.2 165.9 |70.6175.4|80.1 
130 20.4 (25.5 |30.6 135.7 (40.8 145.9 (51.0 56.1 [61.2 [66.3 |71.4|76.5|81.6|85.7 
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公称 宽度 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | so | 55 | 60 | 65 | 70 
и 理论 重量 /(kg/m) 
140 22.0 | 27.5 | 33.0 | 38.5 | 44.0 | 49.4 | 55.0 | 60.4 | 65.9 | 71.4 |76.9 
150 23.6 | 29.4 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.5 | 82.4 
160 25.1 | 31.4 | 37.7 | 44.0 | 50.2 | 56.5 | 62.8 | 69.1 | 75.4 | 81.6 |87.9 
170 26.7 | 33.4 | 40.4 | 46.7 | 53.4 | 60.0 | 66.7 | 73.4 | 80.1 | 86.7 193.4 
180 28.3 | 35.3 (42.4 | 49.4 | 56.5 | 63.6 | 70.6 | 77.7 | 84.8 | 91.8 [98.9 
190 67.1 | 74.6 | 82.0 | 89.5 | 96.9 | 104 
200 70.6 | 78.5 | 86.4 | 94.2 102 110 
210 74.2 | 82.4 | 00.7 | 98.9 107 115 
220 77.7 | 86.4 | 93.0 |103.6 | 112 121 
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公称 厚度 /mm 
公称 宽度 

75 | во | ss | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 
ш 理论 重量 /(kg/m) 
140 | 82.4 [87.9 | 93.4 | 98.9 | 110 
150 | 88.3 | 94.2 | 100 | 106 | 118 
160 |94.2| 100 | 107 | 113 | 126 | 138 | 151 
170 100 | 107 | 113 | 120 | 133 | 147 | 160 
180 106 | 113 | 120 | 127 | 141 | 155 | 170 | 184 | 198 
190 112 | 119 | 127 | 134 | 149 | 164 | 179 | 194 | 209 
200 118 | 127 | 133 | 141 | 157 | 173 | 188 | 204 | 220 
210 124 | 132 | 140 | 148 | 165 | 181 | 198 | 214 | 231 | 247 | 264 
220 130 | 138 | 147 | 155 | 173 | 190 | 207 | 224 | 242 | 259 | 276 
230 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | 199 | 217 | 235 | 253 | 271 | 289 
240 141 | 151 | 160 | 170 | 188 | 207 | 226 | 245 | 263 | 283 | 301 
250 147 | 157 | 167 | 177 | 196 | 216 | 235 | 255 | 275 | 293 | 314 
260 153 | 163 | 173 | 184 | 204 | 224 | 245 | 265 | 286 | 306 | 326 
280 165 | 176 | 187 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 
300 177 | 188 | 200 | 212 | 236 | 259 | 283 | 306 | 330 | 353 | 377 


056 
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2.6.3 冷 拉 钢 棒 
冷 拉 钢 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-80。 
表 2-80 冷 拉 钢 棒 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 905—1994) 

































































ЕЙ 方 钢 六 角钢 
公称 尺 
s+ ЛАШ | 理论 重 | 截面 | 理论 重 | 截面 | 理论 重 
| 面积 | 量 / | 面积 | 量 / | 面积 | 量 / 
/mm’ |(kg/m)| /mm’ |(kg/m)| /mm’ | (kg/m) 
3.0 7.069 |0.0555 | 9.000 10.0706 | 7.794 | 0.0612 
3.2 8.042 |0.0631 | 10.24 |0.0804 | 8.868 | 0.0696 
3.5 9.621 10.0755 | 12.25 |0.0962 | 10.61 | 0.0833 
4.0 12.57 |0.0986 | 16.00 | 0.126 | 13.86 | 0.109 
4.5 15.90 | 0.125 | 20.25 | 0.159 | 17.54 | 0.138 
5.0 19.63 | 0.154 | 25.00 | 0.196 | 21.65 | 0.170 
5.5 23.76 | 0.187 | 30.25 | 0.237 | 26.20 | 0.206 
6.0 28.27 | 0.222 | 36.00 | 0.283 | 31.18 | 0.245 
6.3 31.17 | 0.245 | 39.69 | 0.312 | 34.37 | 0.270 
7.0 38.48 | 0.302 | 49.00 | 0.385 | 42.44 | 0.333 
7.5 44.18 | 0.347 | 56.25 | 0.442 — — 
8.0 50.27 | 0.395 | 64.00 | 0.502 | 55.43 | 0.435 
8.5 56.75 | 0.445 | 72.25 | 0.567 = 
9.0 63.62 | 0.499 | 81.00 | 0.636 | 70.15 | 0.551 
9.5 70.88 | 0.556 | 90.25 | 0.708 — = 
10.0 78.54 | 0.617 | 100.0 | 0.785 | 86.60 | 0.680 
10.5 86.59 | 0.680 | 110.2 | 0.865 一 == 
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续 ) 
АЕ] 方 钢 六 角钢 
公称 尺 
т | 截面 | 理论 重 | 截面 | 理论 重 | 截面 | 理论 重 
面积 | 量 / | 面积 | 量 / | 面积 量 / 
/тш^ (kg/m)| /mm’ |(kg/m)| /mm’ | (kg/m) 
11.0 95.03 | 0.746 | 121.0 | 0.950 | 104.8 | 0.823 
11.5 103.9 | 0.815 | 132.2 1.04 — — 
12.0 113.1 | 0.888 | 144.0 1.13 124.7 0.979 
13.0 132.7 1.04 169.0 1.33 146.4 1.15 
14.0 153.9 1.21 196.0 1.54 169.7 1.33 
15.0 176.7 1.39 | 225.0 1.77 194.9 1.53 
16.0 201.1 1.58 256.0 | 2.01 221.7 1.74 
17.0 227.0 1.78 289.0 | 2.27 250.3 1.96 
18.0 254.5 2.00 | 324.0 | 2.54 | 280.6 2.20 
19.0 283.5 2.23 361.0 | 2.83 312.6 2.45 
20.0 314.2 | 2.47 | 400.0 3.14 346.4 2-12 
21.0 346.4 | 2.72 | 441.0 3.46 381.9 3.00 
22.0 380.1 2.98 484.0 3.80 | 419.2 3.29 
24.0 452.4 3.55 576.0 | 4.52 | 498.8 3.92 
25.0 490.9 3.85 625.0 | 4.91 541.3 4.25 
26.0 530.9 | 4.17 | 676.0 | 5.31 585.4 4.60 
28.0 615.8 | 4.83 | 784.0 | 6.15 | 679.0 5.33 
30.0 706.9 | 5.55 | 900.0 | 7.06 | 779.4 6.12 

























































































续 ) 
51 役 方 钢 六 角钢 
公称 尺 
Jo | 截面 | 理论 重 | RE | 理论 重 | 截面 | 理论 重 
面积 | 量 / | 面积 | 量 / | 面积 量 / 
/mm’ |(kg/m)| /mm? |(kg/m)| /mm? | (kg/m) 
32.0 804.2 | 6.31 | 1024 | 8.04 | 886.8 | 6.96 
34.0 907.9 | 7.13 | 1156 | 9.07 | 1001 7.86 
35.0 962.1 | 7.55 | 1225 | 9.62 一 - 
36.0 一 一 一 一 1122 | 8.81 
38.0 1134 | 8.90 | 1444 | 11.3 | 1251 9.82 
40.0 1257 | 9.86 | 1600 | 12.6 | 1386 10.9 
42.0 1385 | 10.9 | 1764 | 13.8 | 1528 12.0 
45.0 1590 | 12.5 | 2025 | 15.9 | 1754 13.8 
48.0 1810 | 14.2 | 2304 | 18.1 | 1995 15.7 
50.0 1968 | 15.4 | 2500 | 19.6 | 2165 17.0 
52.0 2206 | 17.3 | 2809 | 22.0 | 2433 19.1 
55.0 一 一 一 一 2620 | 20.5 
56.0 2463 | 19.3 | 3136 | 24.6 一 一 
60.0 2827 | 22.2 | 3600 | 28.3 | 3118 | 24.5 
63.0 3117 | 24.5 | 3969 | 31.2 一 一 
65.0 一 一 一 一 3654 | 28.7 
67.0 3526 | 27.7 | 4489 | 35.2 一 一 
70.0 3848 | 30.2 | 4900 | 38.5 | 4244 | 33.3 
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д) 
АЕ 方 钢 六 角钢 
公称 尺 
р 截面 | 理论 重 | 截面 | 理论 重 | 截面 | 理论 重 
| 面积 | 量 / | 面积 | 量 / | 面积 | 量 / 
/mm’ |(kg/m)| /mm? | (Келт) | /mm? | (kg/m) 
75.0 4418 34.7 5625 44.2 4871 38.2 
80.0 5027 39.5 6400 50.2 5543 43.5 
Q 指 圆 钢 的 直径 、 方 钢 的 边 长 或 六 角钢 的 对 边 距 离 。 











2.6.4 MAJ RH AME 
预 应 力 混凝土 用 钢 棒 的 分 类 见 表 2-81。 钢 棒 的 规格 
及 理论 重量 见 表 2-82。 


表 2-81 预 应 力 混凝土 用 钢 棒 的 分 类 





( GB/T 5223. 3 一 2003 ) 

























































































分 类 方法 分 类 名 称 代号 
Т) Р 
| 2) 螺旋 槽 钢 棒 HC 
Ё 形状 分 
按 钢 棒 表面 形状 分 3) ЕИ НЕ 
4) 带 肋 钢 棒 R 
1) 普通 松弛 N 
ып PL 6b Z 
按 松弛 性 能 分 2) {АЁ 
注 :1. 光 圆 钢 棒 是 指 横 截面 为 圆 形 的 钢 棒 。 
2. 螺旋 槽 钢 棱 是 指 沿 着 表面 纵向 ,具有 规则 间隔 的 连续 
螺旋 四 槽 的 钢 棱 。 
3. 螺旋 肋 钢 棱 是 指 沿 着 表面 纵向 ,具有 规则 间隔 的 连续 
螺旋 凸 肋 的 钢 棒 。 
4. 带 肋 钢 棒 是 指 沿 着 表面 纵向 ,具有 规则 间隔 的 横 肋 的 





钢 








棒 。 








表 2-82 钢 棒 的 规格 及 理论 重量 





( GB/T 5223. 3—2005) 
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表面 形 | 公称 直径 | 公称 截面 面积 | 截面 面积 /mm | 理论 重量 
状 类 型 /mm / аш? 最 小 | 最大 | Z(s/m) 

6 28. 3 26.8 | 29.0 222 

7 38.5 36.3 | 39.5 302 

8 50.3 47.5 | 51.5 394 

10 78.5 74.1 | 80.4 616 

XG B 11 95.0 93.1 | 97.4 746 

12 113 106.8 | 115.8 887 

13 133 130.3 | 136.3 | 1044 

14 154 145.6 | 157.8 | 1209 

16 201 190. 2 | 206.0 | 1578 

7.1 40 39.0 | 41.7 314 

9 64 62.4 | 66.5 502 

ТАЛОН 

10. 7 90 87.5 | 93.6 707 

12. 6 125 121. 5 | 129.9 981 

6 28. 3 26.8 | 29.0 222 

7 38.5 36.3 | 39.5 302 

8 50.3 47.5 | 51.5 394 

螺旋 肋 

10 78.5 74.1 | 80.4 616 

12 113 106.8 | 115.8 888 

14 154 145.6 | 157.8 | 1209 
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( 续 ) 
表面 形 | 公称 直径 | 公称 截面 面积 | 截面 面积 /mm” | 理论 重量 
状 类 型 /mm /mm? 最 小 最 大 / (g/m) 

6 28.3 26. 8 29.0 222 

8 50. 3 47.5 | 51.5 394 

10 78.5 74.1 80.4 616 
带 肪 

12 113 106.8 | 115.8 887 

14 154 145.6 | 157.8 1209 

16 201 190.2 | 206. 0 1578 

















2.6.5 不 锈 钢 冷 加 工 钢 棒 
不 锈 钢 冷加工 钢 棒 的 分 类 及 代号 见 表 2-83。 圆 钢 、 
方 钢 及 六 角钢 的 公称 尺寸 见 表 2-84, 局 制 的 公称 尺 寸 見 
表 2-85 。 
表 2-83 不 锈 钢 冷加工 钢 棒 的 分 类 及 代号 
( CB/T 4226—2009) 









































分 类 代 号 
热 压力 加 工 UHP 
冷 压力 加 工 UCP 
压力 加 工 用 钢 - 
加 工 方法 热 顶 锻 用 钢 UHF 
z Di H ЙЯ UCF 
切削 加 工 用 钢 UC 














分 类 代 号 








冷 轧钢 棱 WCR 














冷 拉 钢 棒 WCD 











制 造 方 法 





表 2 


2 
Е 





剥皮 钢 棒 SF 





银 亮 钢 棒 磨 光 钢 棱 SP 





























抛光 钢 棱 SB 


-84 ” 圆 钢 、 方 钢 及 六 角钢 的 公称 尺寸 
( CB/T 4226--2009) (单位 : mm) 


公称 尺寸 





17 
32 
65 





5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
‚ 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 
. 35. 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 





方 钢 | 19 
45 





5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17. 
20, 22, 25, 28. 30, 32, 35, 36, 38, 40, 
‚ 50. 55, 60 





六 角钢 | 19 
36 








© m 


5. 5, б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
21.、 22、28 、 24、.20 、27 、29、30.、32、35、 
、38 41. 46. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80 





网 为 直径 ， 方 钢 为 边 长 ， 六 角钢 为 对 边 距 离 。 











表 2-85 扁 钢 的 公称 尺寸 (GB/T 4226—2009) 




























































































(单位 : mm) 
厚度 й Ж 
3 9 110112116119120125130132138 |40 |50 | 一 | 一 | 一 
4 一 | 一 |12116119 120125130132138 140 150 | 一 | 一 | 一 
5 —— |— |12 |16 |19 |20 |25 |30 (32 (38140150 165 | 一 | 一 
6 一 | 一 |12116119 120125 130132138 140 150165 175 | 100 
9 一 | 一 | 一 |16119120125 |30 |32 |38 140150165 175 | 100 
10 一 | 一 | 一 |16119120125 |30 |32 |38 140 150165 175 | 100 
12 一 | 一 | 一 | 一 |19120125 |30 |32 |38 140150165 175 | 100 
10 25130132138 |40 |50 |65 175 | 100 
19 25 (30 |32 138140150 /65 175 | 100 
22 25 (30 |32 |38 |40 |50 /65 75 | 100 
25 32 |38 |40 |50 (65 |75 | 100 
2.7 钢丝 


2.7.1 一 般 用 途 低 碳 钢丝 

一 般 用 途 低 碳 钢 丝 的 分 类 及 代号 见 表 2-86， 其 直径 
及 允许 偏差 见 表 2-87。 一般 用 途 镀 锌 低 碳 钢丝 的 直径 及 
允许 偏差 见 表 2-88。 
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表 2-86 一般 用 途 低 碳 钢 丝 的 分 类 及 代号 
分 类 方法 类 别 代号 
冷 拉 钢丝 WCD 
交 货 状态 退火 钢丝 TA 
镀 锌 钢丝 SZ 
普通 I 
用 途 制 钉 П 
建筑 Ш 
表 2-87 ”一 般 用 途 低 碳 钢丝 的 直径 及 允许 偏差 
(単位 : mm) 
钢丝 直径 允许 偏差 钢丝 直径 允许 偏差 
«0.30 -0.01 »1.60-3.00 +0. 04 
>0.30 ~1.00 +0. 02 >3. 00 ~ 6. 00 + 0. 05 
> 1.00 ~ 1. 60 + 0. 03 > 6. 00 -0.06 
表 2-88 ”一般 用 途 镀 锌 低 碳 钢丝 的 直径 及 允许 偏差 
(单位 : mm) 
钢丝 直径 允许 偏差 钢丝 直径 允许 偏差 
<0.30 +0. 02 >1.60 ~3.00 + 0. 06 
> 0.30 ~ 1. 00 + 0. 04 > 3.00 ~ 6. 00 + 0. 07 
> 1.00 ~ 1. 60 + 0. 05 > 6. 00 + 0. 08 
2.7.2 冷 拉 钢丝 
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冷 拉 圆 钢 丝 、 方 钢丝 、 六 角钢 丝 的 规格 及 理论 重量 
見 表 2-89, 
表 2-89 冷 拉 圆 钢丝 、 方 钢丝 、 六 角钢 丝 








的 规格 及 理论 重量 
圆 钢丝 方 钢 丝 六 角钢 丝 
公称 理论 理论 理论 
пу жш | 25 | am | 58 | am | 88 
п | 重量 п | 重量 Н 重量 
/mm 面 ノヽ 面积 面积 
„ | /(kg „ | /(kg 5 / (kg 
/mm /mm /mm 
/1000m) /1000m) /1000m) 





0. 050 | 0. 0020 | 0.016 





0. 055 | 0. 0024 | 0.019 





0. 063 | 0. 0031 | 0. 024 





0. 070 | 0. 0038 | 0.030 





0. 080 | 0. 0050 | 0. 039 





0. 090 | 0. 0064 | 0. 050 





0. 10 | 0. 0079 | 0. 062 





0.11 | 0. 0095 | 0. 075 





0.12 | 0.0113 | 0. 089 





0. 14 | 0.0154 | 0. 121 





0.16 | 0. 0201 | 0. 158 





0. 18 | 0. 0254 | 0. 199 





0.20 | 0.0314 | 0. 246 























367 





















































(Ж) 
圆 钢丝 方 钢丝 六 角钢 丝 
АЖ | 理论 | 理论 理论 
Дал ын жи ы 重量 ын 重量 
/mm 。 | /(kg っ | /(kg っ | /(kg 
2mm Lo0om)| 25 | ло00ш)| | 

0.22 | 0.0380 | 0. 298 

0.25 | 0.0491 | 0.385 

0.28 | 0.0616 | 0.484 

0.30* | 0.0707 | 0.555 

0.32 | 0.0804 | 0.631 

0.35 | 0.096 | 0.754 

0.40 | 0.126 | 0.989 

0.45 | 0.159 | 1.248 

0.50 | 0.196 | 1.539 | 0.250 | 1.962 

0.55 | 0.238 | 1.868 | 0.302 | 2.371 

0.60*| 0.283 | 2.22 | 0.360 | 2.826 

0.63 | 0.312 | 2.447 | 0.397 | 3.116 

0.70 | 0.385 | 3.021 | 0.490 | 3.846 

0.80 | 0.503 | 3.948 | 0.640 | 5.024 

0.90 | 0.636 | 4.993 | 0.810 | 6.358 
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(Ж) 
圆 钢 丝 方 钢丝 六 角钢 丝 
公称 理论 理论 理论 
к ЁН | | 截面 | 58 аш | =” 
нп | 2—8 | SR э 25 
/mm / (kg / (kg / (kg 
/mm* /mm* /mm? 
/1000m) /1000m) /1000m) 





1.00 | 0.785 | 6.162 | 1.000 | 7.850 





1.10 | 0.950 | 7.458 1.210 | 9.498 





1.20 | 1.131 8.878 1.440 11.30 





1.40 | 1.539 | 12.08 1.960 | 15.39 





1.60 | 2.011 15.79 | 2.560 | 20.10 | 2.217 17.40 





1.80 | 2.545 19.98 | 3.240 | 25.43 | 2.806 22.03 





2.00 3.142 | 24.66 | 4.000 | 31.40 | 3.464 27.20 





2.20 | 3.801 | 29.84 | 4.840 | 37.99 | 4.192 32.91 





2.50 | 4.909 | 38.54 | 6.250 | 49.06 | 5.413 42.49 





2.80 | 6.158 | 48.34 | 7.840 | 61.54 | 6.790 53.30 





3.00*| 7.069 | 55.49 | 9.000 | 70.65 | 7.795 61.19 





3.20 | 8.042 | 63.13 10.24 | 80.38 | 8.869 69.62 





3.50 | 9.621 75.52 12.25 | 96.16 10.61 83.29 





4.00 | 12.57 | 98.67 16.00 | 125.6 | 13.86 108.8 





4.50 | 15.90 124.8 | 20.25 159.0 17.54 137.7 
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(Ж) 
圆 钢丝 方 钢丝 六 角钢 丝 
公称 理论 理论 理论 
пу йш | 25 | am | 58 | am | 88 
重量 重量 重量 
面积 面积 面积 
юш „ | “(kg „ | “(kg Я / (kg 
/mm /mm /mm 
/1000m) /1000m) /1000m) 





5.00 | 19.64 | 154.2 | 25.00 196.2 | 21.65 170.0 





5.50 | 23.76 | 186.5 | 30.25 | 237. 26.20 205.7 





6.00*| 28.27 | 221.9 | 36.00 | 282. 31.18 244. 





6.30 | 31.17 | 244.7 | 39.69 | 311. 





8 
34.38 269.9 
2 





8.00 | 50.27 | 394. 64.00 | 502. 55.43 435.1 





9.00 | 63.62 | 499. 70.15 550.7 


10.0 | 78.54 | 616. 


81.00 | 635. 





3 
6 
6 
7.00 | 38.48 302.1 49.00 384.6 | 42.44 333. 
4 
8 
0 


785. 86.61 679.9 





11.0 | 95.03 | 746. 





оро | оо | + | O 
一 
© 
о 
о 
о 


12.0 | 113.1 887. 





14.0 | 153.9 | 1208.1 





16.0 | 201.1 | 1578.6 


注 :1. 表 中 的 理论 重量 是 按 密度 为 7.85g/cm 计算 的 ,对 特 
殊 合 金 钢丝 ,在 计算 理论 重量 时 应 采用 相应 牌号 的 密 
度 。 
2. 表 内 公称 尺寸 一 列 ,对 于 圆 钢丝 表示 直径 ;对 于 方 钢 
丝 表示 边 长 ;对 于 六 角钢 丝 表 示 对 边 距离 。 
3. 表 中 的 钢丝 直径 系列 采用 R20 优先 数 系 ,其 中 “x*” 
符号 系列 补充 的 R40 优先 数 系 中 的 优先 数 系 。 
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2.7.3 六 角钢 丝 
六 角钢 的 分 类 及 代号 见 表 2-90。 其 尺寸 及 人 允许 偏差 











见 表 2-91。 
表 2-90 六 角钢 的 分 类 及 代号 (YB/T 5186 一 2006) 
分 类 方法 类 别 代 5 
冷 拉 L 
交 货 状态 退火 T 
їн К Zh 








表 2-91 六 角钢 丝 的 尺寸 及 允许 偏差 
(YB/T 5186 — 2006) 



































(单位 : mm ) 
六 角钢 丝 允许 偏差 
对 边 距 离 10 11 12 
0 0 0 
1.6~3.0 
-0.040 -0.060 -0.100 
0 0 0 
»3.0-6.0 
-0.048 -0.075 -0.120 
0 0 0 
»6.0-10.0 
-0.058 -0.090 -0.140 
0 0 0 
» 10.0 
-0.068 -0.105 -0.160 
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2.7.4 ” 预 应 力 混凝土 用 钢丝 
预 应 力 混凝土 用 钢丝 的 分 类 及 代号 见 表 2-92。 其 规 
格 及 理论 重量 见 表 2-93。 
表 2-92 预 应 力 混凝土 用 钢丝 的 分 类 及 代号 
(GB/T 5223—2002) 






































分 类 方法 类 Ж 代 5 
冷 拉 钢丝 WCD 
加 工 状态 低 松 弛 钢丝 WLR 
普通 松弛 钢丝 WNR 
光 圆 钢丝 P 
外形 螺旋 钢丝 H 
刻 痕 钢丝 I 














表 2-93 预 应 力 混凝土 用 光 圆 钢丝 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 5223—2002) 





























公称 直径 直径 允许 偏差 公称 截面 面积 | 理论 重量 
/mm /mm /mm” /(g/m) 
3. 00 7. 07 55.5 
+0. 04 
4. 00 12.57 98.6 
5.00 19. 63 154 
6.00 28.27 2922, 
— | +0.05 
6.25 30. 68 241 
7.00 38.48 302 
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(28) 
公称 直径 直径 允许 偏差 公称 截面 面积 | 理论 重量 
/mm /mm /mm? /(g/m) 
8. 00 50. 26 394 
9. 00 63.62 499 
— | +0. 06 
10. 00 78. 54 616 
12. 00 113. 1 888 











2.7.5 中 强度 预 应 力 混凝土 用 钢丝 
中 强度 预 应 力 混凝土 用 钢丝 的 分 类 见 表 2-94。 其 規 
格 及 理论 重量 见 表 2-95。 
表 2-94 中 强度 预 应 力 混凝土 用 钢丝 的 分 类 
( YB/T 156—1999) 
































分 类 方 É 分 美 名 称 代 号 
1) 光 面 钢丝 | PW 
按 表 面 状态 分 
2 ) 变形 钢丝 “| DW 
1)620/800 
按 规定 非 比例 延伸 强度 Rs | 2)780/970 
л 3)980/1270 
4)1080/1370 
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表 2-95 中 强度 预 应 力 混凝土 用 光 面 钢丝 的 规格 
及 理论 重量 (YB/T 156 一 1999) 






























































钢丝 公称 直径 | 直径 允许 偏差 | 公称 截面 面积 | 理论 重量 
/mm /mm /mm” /( kg/m ) 

4.0 12.57 0. 099 

5.0 + 0. 05 19. 63 0. 154 

6.0 28.27 0. 222 

7.0 38. 48 0. 302 

8.0 + 0. 06 50. 26 0. 394 

9.0 63. 62 0. 499 

ЇЕ: 1. 计算 钢丝 理论 重量 时 ， 钢 的 密度 为 7. 85g/cm 。 

















2. 公称 直径 是 指 与 公称 截面 面积 相对 应 的 直径 。 
2.7.6 网 围栏 用 镀 锌 钢丝 
网 围栏 用 贸 匀 钢丝 的 分 类 和 代号 见 表 2-96。 其 公称 
尺寸 见 表 2-97， 镀 锌 层 重量 见 表 2-98, 
表 2-96 网 围栏 用 镀 锌 钢丝 的 分 类 和 代号 
(YB 4026 一 1991 ) 






































分 类 方法 类 Nl 代号 
一 般 围 栏 网 用 钢丝 G 
刺 钢丝 围栏 用 钢丝 B 

用 途 
绞 织 网 用 钢丝 C 
草原 编 结 网 用 钢丝 F 
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( Ж) 
分 类 方法 类 l 代号 
便 H 
状态 中 硬 M 
软 S 
1 组 A 
2 组 B 
ШҮ 
3 组 C 
4 组 D 











表 2-97 网 围栏 用 镀 锌 钢丝 的 公称 尺寸 
( YB 4026—1991) 
































钢丝 直径 | 一 般 用 途 | 刺 钢丝 | 绞 织 网 | 草原 编 结 
/mm 围栏 (G) | 围栏 (B) | 围栏 (C) | 围栏 (F) 
1. 40 x 
1. 50 x x 
1. 60 x x 
1. 80 x x 
2. 00 x x x x 
2.50 х х х х 
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(88) 
钢丝 直径 | 一 般 用 途 刺 钢 丝 绞 织 网 草原 编 结 
/mm 围栏 (G) | E(B) | 围栏 CC) | 围栏 (F) 
3. 20 X x 
3.50 x x 
4. 00 x x 
5. 00 x x 








ЇЕ: “x ”表示 选用 此 规格 。 
表 2-98 КЕЛЕ FH sÉ $ $J Ни ТУ P: sË == 
( YB 4026—1991) 











ТЕР НЫ (в/в?) > 















































镀 锌 层级 别 

钢丝 直径 /mm 

B C D 
AS AH 

1.40 ~1.90 230 180 100 70 30 
»1.90-2.50 240 205 110 80 40 
»2.50-3.20 260 230 125 90 45 
»3.20-3.60 270 250 135 100 50 
»3.60-4.00 280 250 135 100 60 
»4.00-4.50 290 260 135 110 60 
»4.50-5.00 290 270 150 110 70 
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2.8 型 钢 


2.8.1 热 轧 型 钢 
1) 热 轧 工 字 钢 的 截面 形状 见 图 2-15。 其 规格 及 理论 
重量 见 表 2-99 。 











Ё 2-15 热 轧 工 字 钢 的 截面 形状 
表 2-99 工 字 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 706 一 2008 ) 


ОЕТ Ит 截面 面积 | 理论 重量 
kah adaa | | л | em | kgm) 








10 1100 | 68 |4.5 |7.6 |6.5 13.3 | 14.345 11. 261 





12 1120 | 74 |5.0 (8.4 [7.0 13.5 | 17.818 13. 987 





12.6 (126 | 74 | 5.0 | 8.4 |/7.0 |3.51 18.118 14. 223 





























14 |140 | 80 |5.5 (9.1 7.5 | 3.8 | 21.516 16. 890 








































































































(28) 
ЯВ 截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
Б1|221:4:1:4 em | EY 
16 |160| 88 6019.9 80 4.0 26.131 | 20.513 
18 180 | 94 | 6.5 110.718. 5 | 4.3 30. 756 24. 143 
20а 100 | 7.0 35.578 27.929 
200 11.419.0 |4.5 
20b 102 | 9.0 39.578 | 31.069 
22a 110 17.5 42. 128 33.070 
220 12.319.3 | 4.8 
22b 112 | 9. 5 46. 928 36. 524 
24a 116 | 8.0 47. 741 37. 477 
240 
24b 118 110.0 52. 541 41. 245 
13.0110.01 5.0 
254 116 | 8.0 48. 541 | 38. 105 
250 
25b 118 110.0 53. 541 42. 030 
27а 122 | 8. 5 54. 554 42. 825 
270 
27b 124 |10. 5 59. 954 47. 064 
13.7|10.5| 5.3 
28a 122 | 8. 5 55. 404 43. 492 
280 
28b 124 |10. 5 61. 004 47. 888 
30a 126 | 9. 0 61. 254 48. 084 
30b | 300 | 128 111.0114.4111.0|1 5.5 67. 254 52. 794 
30c 130 113.0 73.254 57.504 
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(Ж) 
кт Аа 截面 面积 | 理论 重量 
һ|ь|а|: | |г | Zm | (kgZm) 
32а 130 | 9.5 67.156 | 52.717 











32b | 320 | 132 |11.5|15.0|11.5| 5.8 | 73.556 57.741 











32с 134 |13. 5 79. 956 62. 765 





36a 136 |10. 0 76. 480 60. 037 











36b |360 | 138 |12.0|15.8|12.0| 6.0 | 83.680 65. 689 











36c 140 |14. 0 90. 880 71. 341 





40a 142 |10. 5 86. 112 67. 598 











40b 1400 | 144 |12. 5 |16. 5 112.5 6.3 | 94.112 73. 878 











40c 146 |14. 5 102.112 | 80. 158 





45а 150 (11.5 102. 446 | 80. 420 











45b | 450 | 152 |13. 5 |18.0113.5 6.8 | 111.446 | 87. 485 











45с 154 115.5 120.446 | 94.550 





50а 158 112. 119. 304 | 93.654 




















0 
50b |500 | 160 1(14.0120.0114.0|7.0 | 129. 304 | 101. 504 
0 


50с 162 |16. 139. 304 | 109.354 





55а 166 112.5 134. 185 | 105.335 











55b |550 | 168 114.5121.0114.5| 7.3 | 145. 185 | 113.970 











55с 170 |16.5 156. 185 | 122. 605 



































(28) 
Яс Ио 截面 面积 | 理论 重量 
һ|ь|а|: | |n | Zm |Z(kg/m) 
56a 166 |12.5 135. 435 | 106. 316 











56b | 560 | 168 114.5121.0114.517.3 | 146.635 | 115. 108 











56с 170 116.5 157. 835 | 123.900 





03a 176 |13.0 154. 558 | 121.407 











63b | 630 | 178 |15.0|22.0|15.0| 7.5 | 167.258 | 131.298 



































63c 180 |17.0 179. 858 | 141. 189 


2) HELTE ЕН) ë JE ДХ IL BEI 2-16。 其 规格 及 理论 
重量 见 表 2-100, 








图 2-16 热 轧 槽 钢 的 截面 形状 






















































































表 2-100 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 (GB/T 706—2008) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
型 号 , 
h b d i е г /em /(kg/m) 
5 60 37 14.5 (7.017.0 [3.5 6.928 5.438 
6.3 63 40 (4.8 (7.5 (7.5 (3.8 8.451 6. 634 
6.5 65 40 (4.3 17.5 (7.5 (3.8 8.547 6.709 
8 80 43 15.0 18.0 (8.0 (4.0 10. 248 8. 045 
10 100 | 48 5.3 | 8.5 (8.5 | 4.2 12. 748 10. 007 
12 120 | 53 15.5 (9.019.0 14.5 15. 362 12.059 
12.6 | 126 53 5.5 (9.0 19.0 |4.5 15. 692 12.318 
14а 58 | 6.0 18.516 14. 535 
140 9.5 |9.5 14.8 
14b 60 | 8.0 21.316 16. 733 
16a 63 6.5 21.962 17.24 
160 10. 0110.015.0 
16b 65 8.5 25.162 19.752 
18а 68 7.0 25. 699 20. 174 
180 10. 5 (10. 5 | 5.2 
18Ь 70 19.0 29. 299 23. 000 
20а 73 7.0 28.837 22. 637 
200 11.0 111.0 5.5 
20b 75 9.0 32.837 25. 777 
22а 77 17.0 31. 846 24. 999 
220 11.5 {11.5 | 5.8 
22b 79 (9.0 36. 246 28.453 




































































































































































(Ж) 
US 截面 面积 | 理论 重量 
型 号 , 
hb |p | | emo | | (кет) 
24a 78 |7.0 34.217 26. 860 
24b |240 | 80 |9.0 39.017 | 30.628 
24c 82 |11.0 43. 817 34. 396 
12.0 12.0| 6.0 
25a 78 17.0 34.917 27.410 
255 | 250 | 80 | 9.0 39.917 | 31.335 
25c 82 |11.0 44.917 35.260 
27а 83 |75 39.284 | 30. 838 
27b | 270 | 84 |9. 5 44. 684 35.077 
27c 86 |11.5 50.084 | 39.316 
12.5 |12.5 | 6.2 

28а 82 [7.5 40. 034 31.427 
28 | 280 | 84 | 9.5 45.634 | 35. 823 
28c 86 111.5 51.234 40.219 
30а ЕЕ 43.902 | 34. 463 
30b | 300 | 87 (9.5 |13.5 113.5 6.8 | 49.902 | 39.173 
30c 89 [11.5 55.902 | 43.883 
32a 88 | 8.0 48.513 | 38. 083 
32b |320 | 90 |10.0|14.0|14.0| 7.0 | 54.913 43. 107 
32c 92 112.0 61.313 48. 131 
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(28) 
Яс БОГ / тт 截面 面积 | 理论 重量 
hp lo laf | |г | Zm |Z(kg/m) 

Зба 96 | 9.0 60.910 | 47.814 











36b |360 | 98 (11.0116.0116.0|8.0 | 68.110 53. 466 











36c 100 (13.0 75.310 59. 118 





40a 100 |10.5 75.068 58. 928 











40b | 400 | 102 |12. 5 [18.0 118.0 9.0 | 83. 068 65. 308 



































40с 104 |14. 5 91. 068 71.488 


ЇЕ: Ж г, r, 的 数据 用 于 孔 型 设计 ,不 做 交 货 条 件 。 

3) 热 轧 角钢 的 截面 形状 见 图 2-17。 热 轧 等 边 角 钢 
的 规格 及 理论 重量 见 表 2-101， 热 轧 不 等 边 角 钢 的 规格 
及 理论 重量 见 表 2-102, 








图 2-17 热 轧 角钢 的 截面 形状 





a) 热 轧 等 边 角 钢 b) 热 轧 不 等 边 角 钢 





表 2-101 热 轧 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 
( GB/T 706 一 2008 ) 
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重量 






























































мы | ЖЕТ т" | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
== = 
b d 2 / ст? /( kg/m) | /(ш/ш) 
3 1.132 0.889 0.078 
2 20 
4 1. 459 1. 145 0. 077 
3.5 

3 1.432 1.124 0.098 
2.5 | 25 

4 1.859 1.459 0.097 

3 1.749 1.373 0.117 
3.0 | 30 

4 2.276 1.786 0.117 

з [4.5 | 2.109 1.656 0.141 
3.6 | 36 4 2.756 2.163 0.141 

5 3.382 2.654 0.141 

3 2.359 1.852 0.157 

4 40 4 3.086 2.422 0.157 

5 3.791 2.976 0.156 

3 5 2.659 2.088 0.177 

4 3.486 2.736 0.177 
4.5 | 45 

5 4.292 3.369 0.176 

6 5.076 3.985 0.176 
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(28) 
щы AENT | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
= = 
b У х /cm-^ / (kg/m) | /(m’/m) 
3 2.971 2.332 0.197 
4 3.897 3.059 0.197 
5 50 5.5 
5 4.803 3.770 0.196 
6 5.688 4.465 0.196 
3 3.343 2.624 0.221 
4 4.390 3.446 0.220 
5 5.415 4.251 0.220 
5.6 56 0 
6 6.420 5.040 0.220 
7 7.404 5.812 0.219 
8 8.367 6.568 0.219 
5 5.829 4.576 0.236 
6 6.914 5.427 0.235 
6 60 6.5 
7 7.977 6.262 0.235 
8 9.020 7.081 0.235 
4 4.978 3.907 0.248 
5 6.143 4.822 0.248 
6 7.288 5.721 0.247 
6.3 63 7 
7 8.412 6.603 0.247 
8 9.515 7.469 0.247 
10 11.657 9.151 0.246 
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(Ж) 























































































































кт 截面 人 二 /mm | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
ヵ d к /cm-^ / (kg/m) | /(ш/ш) 
4 5.570 4.372 0.275 
5 6.875 5.397 0.275 
70 6 8 8.160 6.406 0.275 
7 9.424 7.398 0.275 
8 10.667 8.373 0.274 
5 7.412 5.818 0.295 
6 8.797 6.905 0.294 
7 10.160 7.976 0.294 
l. 8 11.503 9.030 0.294 
9 12.825 | 10.068 0.294 
10 14.126 | 11.089 0.293 
5 i 7.912 6.211 0.315 
6 9.397 7.376 0.314 
7 10.860 8.525 0.314 
= 8 12.303 9.658 0.314 
9 13.725 | 10.774 0.314 
10 15.126 | 11.874 0.313 
6 10. 637 8.350 0.354 
90 7 10 | 12.301 9. 656 0.354 
8 13.944 | 10.946 0.353 
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(2) 
ЯВ 截面 尺寸 /mm | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
b d К /сш^ / (kg/m) | /(ш/ш) 
9 15.566 12.219 0.353 
9 90 10 10 17.167 13.476 0.353 
12 20.306 15.940 0.352 
0 11.932 9.360 0.393 
7 13.796 10.830 0.393 
8 15.638 12.276 0.393 
9 17.462 13.708 0.392 
10 100 12 
10 19.261 15.120 0.392 
12 22.800 17.898 0.391 
14 26.256 20.611 0.391 
16 29. 627 23.257 0.390 
7 15. 196 11.928 0.433 
8 17.238 13.535 0.433 
11 110 10 12 21.261 16.690 0.432 
12 25.200 19.782 0.431 
14 29.056 22.809 0.431 
8 19.750 15.504 0.492 
10 24. 373 19.133 0.491 
12. 5 125 14 
12 28.912 22.696 0.491 
14 33.367 26.193 0.490 
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( &) 

。 AENT | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
12.5 | 125 16 37.739 29.625 0.489 

10 27.373 21.488 0.551 

12 32.512 25:522 0.551 
14 140 

14 37.567 29.490 0.550 

16 42.539 33.393 0.549 

8 14 23.750 18.644 0.592 

10 29.373 23.058 0.591 

12 34.912 27.406 0.591 
15 150 

14 40.367 31.688 0.590 

15 43.063 33.804 0. 590 

16 45.739 35.905 0. 589 

10 31. 502 24. 729 0.630 

12 37.441 29.391 0.630 
16 160 

14 43.296 33.987 0.629 

16 49.067 38.518 0.629 

16 

12 42.241 33.159 0.710 

14 48.896 38.383 0.709 
18 180 

16 55.467 43.542 0.709 

18 61.055 48.634 0. 708 
20 200 14 18 54. 642 42.894 0.788 
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(28) 
щы AENT | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
16 62.013 48.680 0.788 
18 69.301 54.401 0.787 
20 200 18 
20 76.505 60.056 0.787 
24 90.661 71.168 0.785 
16 68.664 53.901 0.866 
18 76.752 60.250 0.866 
20 84.756 66.533 0.865 
22, 220 21 
22 92.676 72.751 0.865 
24 100.512 78.902 0.864 
26 108.264 84.987 0.864 
18 87.842 68.956 0.985 
20 97.045 76.180 0.984 
24 115.201 90.433 0.983 
26 124.154 97.461 0.982 
25 250 24 
28 133.022 104.422 0.982 
30 141.807 111.318 0.981 
32 150.508 118.149 0.981 
35 163.402 128.271 0.980 
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R 2-102 热 轧 不 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 706 一 2008 ) 
aa | БОХ т" | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
ын Вв15141 > /cm’ /(kg/m) | /(m?/m) 
3 1.162 0.912 0.080 
2.5/1.6 | 25 | 16 
4 1.499 1.176 0.079 
3.5 
3 1.492 1.171 0.102 
3.2/2 |32 |20 
4 1.939 1,522 0. 101 
3 1.890 1.484 0.127 
4/2.5 140 | 25 4 
4 2.467 1.936 0.127 
3 2.149 1.687 0.143 
4.5/2.8| 45 | 28 5 
4 2.806 2.203 0.143 
3 2.431 1.908 0.161 
5/3.2 | 50 (32 S 
4 3.177 2.494 0. 160 
3 2.743 2.153 0.181 
5.6/3.6|56 (36 | 4 | 6 3.590 2.818 0.180 
5 4.415 3.466 0.180 
4 4.058 3.185 0.202 
Э 4.993 3.920 0.202 
6.3/4 | 63 | 40 7 
0 5.908 4.638 0.201 
7 6.802 5.339 0.201 
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(28) 
Ja 截面 尺寸 /mm | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
въ |. /em | /(kg/m) | Z(m2/m) 
4 4.547 3.570 0.226 
5 5.609 4.403 0.225 
7/4.5 170 |45 7.5 
6 6.647 5.218 0.225 
7 7.657 6.011 0.225 
5 6.125 4.808 0.245 
6 7.260 5.699 0.245 
7.5/5 175 | 50 
8 9.467 7.431 0.244 
10 11.590 9.098 0.244 
8 
5 6.375 5.005 0.255 
6 7.560 5.935 0.255 
8/5 80 | 50 
7 8.724 б. 848 0.255 
8 9.867 7.745 0.254 
5 7.212 5.661 0.287 
6 8.557 6.717 0.286 
9/5.6 |90 | 56 9 
7 9.880 7.756 0.286 
8 11.183 8.779 0.286 
6 9.617 7.550 0.320 
10/6.3 |100 | 63 10 
7 11.111 8.722 0.320 
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( 续 ) 



























































aya | БОХ mm | 截面 面积 | 理论 重量 | 外 表面 积 
24797 
в Еа l or /ет? /( kg/m) | /(m2/m) 
8 12.534 9.878 0.319 
10/6.3 |100] 63 
10 15.467 | 12.142 0.319 
6 10.637 8.350 0.354 
7 12.301 9.656 0.354 
10/8 |100| 80 
8 13.944 | 10.946 0.353 
10 
10 17.167 | 13.476 0.353 
6 10.637 8.350 0.354 
7 12.301 9.656 0.354 
11/7 |110|70 
8 13.944 | 10.946 0.353 
10 17.167 | 13.476 0.353 
7 14.096 | 11.066 0.403 
8 15.989 | 12.551 0.403 
12.5/8 |125 | 80 11 
10 19.712 | 15.474 0.402 
12 23.351 | 18.330 0.402 
8 18.038 | 14.160 0.453 
10 22.261 | 17.475 0.452 
14/9 |140|90 12 
12 26.400 | 20.724 0.451 
14 30.456 | 23.908 0.451 
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(28) 
截面 尺寸 mm | ИШ | 理论 重量 | 外 表面 积 
型 号 
В ヵ 4 г /ет2 /( kg/m ) /( m^/m ) 
8 18.839 14.788 0.473 
10 23.261 18.260 0.472 
12 27.600 21.666 0.471 
15/9 150 | 90 12 
14 31.856 25.007 0.471 
15 33.952 26.652 0.471 
16 36.027 28.281 0.470 
10 25.315 19.872 0.512 
12 30.054 23.592 0.511 
16/10 11601100 13 
14 34.709 27.247 0.510 
16 29. 281 30.835 0.510 
10 28.373 22.273 0. 571 
12 33.712 26.440 0. 571 
18/11 |180 (110 
14 38.967 30. 589 0. 570 
16 T 44.139 34.649 0.569 
12 37.912 29.761 0.641 
14 43.687 34.436 0.640 
20/12. 5 |200 1123 
16 49.739 39.045 0.639 
18 55.526 43.588 0.639 
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4) ЗАҢ, L 33 BJ ER ШЭРЭХ DL E 2-18。 其 规格 及 理 
论 重 量 见 表 2-103 。 








图 2-18 热 轧 工 型 钢 的 截面 形状 
ж 2-103 执 轧 LL 型 钢 的 规格 及 理论 重量 (GB/AT 706—2008) 
















































































截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
型 号 面积 | 重量 
b b の 19 [гіт /em / (kg/m) 

L250 x90 x9 x 13 9 | 13 33.4| 26.2 

1250 x90 x10.5 х151250190 10.5 15 38.5| 30.3 

1250 x 90 x11.5 x16 11.5 16 (1517.51(41.7 | 32.7 

1300 х 100 х 10. 5 x 15 10. 5| 15 45.3 | 35.6 
300 | 100 

L300 x100 x11.5 x16 11.5 16 49.0| 38.5 

L350 х 120 x 10.5 x16 10. 5| 16 54.9| 43.1 
350 |120 

1350 х 120 х 11. 5 x18 11. 5 18 60.4| 47.4 

1400 х 120 х 11. 5 х23 |400 | 120 11. 5| 23 эй | үй 71.6| 56.2 

1450 x 120 x 11. 5 x25|450 | 120 11. 5| 25 79.5| 62.4 

L500 x 120 x 12. 5 x 33 12.3| 33 98.6| 77.4 
500 | 120 

L500 x 120 x 13. 5 x35 13. 5| 35 105. 0| 82.8 
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2.8.2 ЖЯ HÆRS T # $ 
1) 热 轧 H 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-19。 其 规格 及 理 
论 重量 见 表 2-104。 











图 2-19 Я H 型 钢 的 截面 形状 
ーー 高度 8 一 宽度 4 一 腹 板 厚度 
已 一 性 缘 厚度 一 圆 角 半径 
表 2-104 ЖЯ, Н 型 钢 的 规格 及 理论 重量 









































型 号 | 、 
类 (高度 /mm) 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
к] 2 / mm 
Ч) Бас, 面积 | 重量 / 
J x 
H B t t /cm? |( kg/ 
(宽度 /mm) 1 2 7 Cm ( 8 m ) 
100 x100 | 100 | 100 6 8 8 |21.58| 16.9 
125х125 | 125 | 125 (6.51 9 8 |30.00| 23.6 
7 1 .64| 31.1 
150 х150 | 150 | 150 0 | 8 |39.64| 3 
175 x175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 |51.42| 40.4 
2 2 12 | 1 49. 
хал 00 00 8 3 |63. 53| 49.9 
200| 204 | 12 | 12 | 13 |71.53| 56.2 













































































续 ) 
型 号 

类 | (高度 /mm 截面 尺寸 mm 截面 | 理论 
別 5 面积 | 重量 / 
宽度 /mm 万 b ti t r | Zem2 |(kg/m) 
*244 | 252 | 11 | 11 | 13 (81.31| 63.8 

250 x250 | 250 | 250 9 14 | 13 (01.43 | 71.8 
*250 | 255 | 14 | 14 | 13 |103.9| 81.6 

* 294 | 302 | 12 | 12 | 13 1106.3| 83.5 

300 x300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 |118.5| 93.0 

“300| 305 | 15 | 15 | 13 1133.5| 105 

*338 | 351 | 13 | 13 | 13 |133.3| 105 

*344 | 348 | 10 | 16 | 13 |144.0| 113 

350 x350 | *344| 354 | 16 | 16 | 13 |164.7| 129 

HW 350 | 350 | 12 | 19 | 13 |171.9| 135 

*350 | 357 | 19 | 19 | 13 |196.4| 154 

*388 | 402 | 15 | 15 | 22 |178.5| 140 

*394 | 398 | 11 | 18 | 22 |186.8| 147 

*394 | 405 | 18 | 18 | 22 |214.4| 168 

400 | 400 | 13 | 21 | 22 |218.7| 172 

AE 400 | 408 | 21 | 21 | 22 250.7| 197 

*414 | 405 | 18 | 28 | 22 |295.4| 232 

*428 | 407 | 20 | 35 | 22 1360.7| 283 

*458 | 417 | 30 | 50 | 22 1528.6| 415 
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续 ) 
型 号 、 
截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
类 |( 高 度 /mm ) 
别 面积 | 重量 / 
力 
H B t t Zem2 |( kg/ 
(宽度 /mm) 1 2 7 Cm ( 8 m ) 
400 x400 | *498| 432 | 45 | 70 | 22 1770.1| 604 
e *492 | 465 | 15 | 20 | 22 |258.0| 202 
500 x500 | *502| 465 | 15 | 25 | 22 (304.5| 239 
*502| 470 | 20 | 25 | 22 |329.6| 259 
150x100 | 148 | 100 6 9 8 |26.34| 20.7 
200 х 150 | 194 | 150 | 6 9 8 |38.10| 29.9 
250 x175 | 244 | 175 7 11 | 13 (55.49| 43.6 
294 | 200 8 12 | 13 [71.05] 55.8 
300 x 200 
*298 | 201 9 14 | 13 182.03| 64.4 
350 x250 | 340 | 250 | 9 14 | 13 |99. 53| 78.1 
400 x300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 |133.3| 105 
НМ | 450 x300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 |153.9| 121 
*482 | 300 | 11 | 15 | 13 |141.2| 111 
500 x300 
488 | 300 | 11 | 18 | 13 |159.2| 125 
55441 300 | 11 | 15 | 13 |148.0| 116 
550 x300 
5550| 300 | 11 | 18 | 13 |166.0| 130 
* 582 | 300 | 12 | 17 | 13 |169.2| 133 
600 x300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 |187.2| 147 
*594| 302 | 14 | 23 | 13 |217.1| 170 



































(Ж) 
型 号 、 
Р: 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
类 |( 高 度 /mm ) 
别 面积 | 重量 / 
力 
万 B t t /cm? |( kg/ 
(宽度 /mm) 1 2 7 cm ( 8 m ) 
*100 x50 | 100 | 50 5 7 8 |11.84| 9.30 
“125 х60 | 125 60 6 8 8 |16.68| 13.1 
150 x75 150 | 75 5 7 8 |17.84| 14.0 
175 x 90 175 90 5 8 8 |22.89| 18.0 
*198| 99 (4.51 7 8 |22.68| 17.8 
200 x 100 
200 | 100 |5.5| 8 8 |26.66| 20.9 
*248 | 124 | 5 8 8 |31.98| 25.1 
250 x 125 
250 | 125 6 9 8 |36.96| 29.0 
*298 | 149 |5.51 8 13 |40.80| 32.0 
HN | 300 х 150 
300 | 150 16.5] 9 13 146.78| 36.7 
*346 | 174 | 6 9 13 |52.45| 41.2 
350 x175 
350 | 175 7 11 | 13 |62.91| 49.4 
400 x150 | 400 | 150 8 13 | 13 170.37| 55.2 
* 396 | 199 7 11 | 13 |71.41| 56.1 
400 x 200 
400 | 200 8 13 | 13 183.37| 65.4 
*446| 150 | 7 12 | 13 |66.99| 52.6 
450 x150 
450 | 151 8 14 | 13 |77.49| 60.8 
450 x200 | *446| 199 8 12 | 13 |82.97| 65.1 
















































































392 



























































续 ) 
型 号 
类 |( 高 度 /mm) 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
别 面积 | 重量 / 
ВИ aa H B t tz r | Zem2 |(kg/m) 
450 x200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 |95.43| 74.9 
“470| 150 | 7 | 13 | 13 |71.53| 56.2 
475 х 150 | “475 |151.5| 8.5 |15.5| 13 |86.15| 67.6 
482 |153.5110.5| 19 | 13 |106.4| 83.5 
*492 150 | 7 | 12 | 13 |70.21| 55.1 
500 x150 | *500| 152 | 9 | 16 | 13 |92.21| 72.4 
504 | 153 | 10 | 18 | 13 103.3| 81.1 
*496 | 199 | 9 | 14 | 13 |99.29| 77.9 
ЖУ 500 x200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 |112.3| 88.1 
*506| 201 | 11 | 19 | 13 |129.3| 102 
*546| 199 | 9 | 14 | 13 |103.8| 81.5 
550 x200 
550 | 200 | 10 | 16 | 13 |117.3| 92.0 
*596| 199 | 10 | 15 | 13 1117.8| 92.4 
600 x200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 |131.7! 103 
*606| 201 | 12 | 20 | 13 |149.8| 118 
* 625 |198.5|13.5|17.5| 13 1150.6| 118 
625 x200 | 630 | 200 | 15 | 20 | 13 |170.0| 133 
*638| 202 | 17 | 24 | 13 |198.7| 156 






















































































22) 
型 号 、 
、 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
类 高 度 /mm ) 
别 面积 | 重量 / 
J 
H B t і т^ |( kg/ 
宽度 /mm 1 2 r | Хет“ |(kg/m ) 
* 646 | 299 10 15 13 |132.8| 120 
650 x 300 * 650 | 300 11 17 13 |171.2 134 
* 656 | 301 12 | 20 13 1195.81 154 
* 692 | 300 13 20 18 (207.5| 163 
700 x300 
700 300 13 24 18 |231.5| 182 
* 734 | 299 12 16 18 |182.7| 143 
* 742 | 300 13 20 18 (214.0| 168 
750 x300 
* 750 | 300 13 24 18 |238.0| 187 
* 758 | 303 16 | 28 18 |284.8| 224 
HN 
* 792 | 300 14 | 22 18 (239.5| 188 
800 х 300 
800 300 14 | 26 18 (263.5| 207 
“834 | 298 14 19 18 |227.5| 179 
“842 | 299 15 23 18 (259.7| 204 
850 х300 
* 850 | 300 16 | 27 18 |292.1| 229 
* 858 | 301 17 31 18 |324.7| 255 
* 890 | 299 15 23 18 |266.9| 210 
900 х 300 900 300 16 | 28 18 |305.8| 240 
“912 | 302 18 34 18 |360.1| 283 
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(Ж) 
型 号 、 : 
| КУ 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
类 |( 高 度 /mm ) 26 
别 面积 | 重量 / 
J x 
H B t t /cm? |( kg/ 
(宽度 /mm) 1 2 r ст” |(kg/m ) 
“970| 297 | 16 | 21 | 18 |276.0| 217 
“980| 298 | 17 | 26 | 18 |315.5| 248 
НМ | 1000 x300 | *990 | 298 | 17 | 31 | 18 |345.3| 271 
“1000| 300 | 19 | 36 | 18 1395.1| 310 
“1008| 302 | 21 | 40 | 18 |439.3| 345 
95 48 13.2 14.5 | 8 17.620| 5.98 
100 x 50 
97 49 4 15.51 8 |9.370| 7.36 
100 x 100 96 99 |4.5| 6 8 116.20| 12.7 
118 58 13.2 14.51 8 (0.250| 7.26 
125 х60 
120 59 4 15.51 8 111.39| 8.94 
125x125 | 119 | 123 14.51 6 8 120.12| 15.8 
НТ 145 73 13.214.51 8 |11.47| 9.00 
150 х75 
147 74 4 |5.5| 8 |14.12| 11.1 
139 97 |3.2|4.5 | 8 |13.43| 10.5 
150 х 100 
142 99 14.51 6 8 |18.27| 14.3 
144 | 148 5 7 8 127.76| 21.8 
150 х 150 
147 | 149 6 18.51 8 |33.67| 26.4 
175 х90 168 88 13.2 (4.51 8 |13. 55| 10.6 
































(28) 
型 号 | 
Wy 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
ка ш 面积 | 重量 / 
别 x 


(宽度 /mm ) 





175 x90 171 89 4 6 8 |17.58| 13.8 

































































167 | 173 5 7 13 33.32 26.2 
175 x175 

172 | 175 |6.5 [9.5 | 13 (44.64| 35.0 

193 98 |3.214.5 | 8 |15.25| 12.0 
200 x 100 

196 99 4 6 8 |19.78| 15.5 
200 х 150 | 188 149 14.5 | 6 8 126.34| 20.7 
200 x200 | 192 | 198 6 8 13 |43.69| 34.3 

НТ 

250 x125 | 244 | 124 (4.51 6 8 |25. 87| 20.3 
250 x175 | 238 173 | 4.5 | 8 13 |39. 12| 30.7 
300 х 150 | 294 | 148 (4.5 | 6 13 |31. 90| 25.0 
300 x200 | 286 | 198 0 8 13 |49.33| 38.7 
350х175 | 340 | 173 |4.5 | 6 13 |36. 97| 29.0 
400 х150 | 390 | 148 6 8 13 |47. 57 | 37.3 
400 х200 | 390 | 198 6 8 13 |55.57| 43.6 








注 :1. 表 中 同一 型 号 的 产品 , 其 内 側 尺 寸 高度 一 致 。 
2. 表 中 截面 面积 计算 公式 为 : “(H - 20) + 2Bi, + 
0.858”, 
3. 表 中 “* ”表示 的 规格 为 市 场 非常 用 规格 。 
2) AELA T 型钢 的 截面 形状 见 图 2-20。 其 规格 
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及 理论 重量 见 表 2-105 。 











Ё|2-20 热 轧 剖 分 工 型 钢 的 截面 形状 
ヵ 一 高度 ”8 一 宽度 4 一 腹 板 厚度 1ї,-302ХЛЫНГН 


Ж 2-105 ” 热 轧 剂 分工 型 钢 的 规格 及 理论 重量 





Эв 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
类 |( 高 度 /mm ) 2 
别 面积 | 重量 / 
J! 


H В ti 1, r | Zem2 |(kg/m) 





50 x 100 50 100 6 8 8 110.79| 8.47 





62.5 х125 | 62.5 | 125 |6.5 | 9 8 115.00| 11.8 





75 х 150 75 150 7 10 8 119.82| 15.6 





87.5х175 | 87.5 | 175 17.51 11 13 (25.71| 20.2 











ТУ 
100 | 200 8 12 | 13 131.76| 24.9 
100 х200 
100 | 204 | 12 | 12 | 13 |35.76| 28.1 
125 | 250 9 14 | 13 |45.71| 35.9 
125 х250 





125 | 255 14 | 14 | 13 51.96 40.8 
















































































( 续 ) 
型 48 、 
> ээ ) 截面 人 十 /mm 截面 | 理论 
к] 2 / mm 
Ч А 面积 | 重量 / 
J x 
H B t t /cm? |( kg/m 
(宽度 /mm) 1 2 r ст” |[(kg/m ) 
147 | 302 | 12 | 12 | 13 |53.16| 41.7 
150 x300 | 150 | 300 | 10 | 15 | 13 |59.22| 46.5 
150 | 305 | 15 | 15 | 13 |66.72| 52.4 
172 | 348 | 10 | 16 | 13 |72.00| 56.5 
175 x350 
175 | 350 | 12 | 19 | 13 |85.94| 67.5 
TW 194 | 402 | 15 | 15 | 22 (89.22| 70.0 
197 | 398 | 11 | 18 | 22 |93.40| 73.3 
200 | 400 | 13 | 21 | 22 1109.3| 85.8 
200 х 400 
200 | 408 | 21 | 21 22 1125.3| 98.4 
207 | 405 | 18 | 28 | 22 1147.7| 116 
214 | 407 | 20 | 35 | 22 1180.3| 142 
75 х 100 74 100 | 6 9 8 |13.17| 10.3 
100 х 150 97 150 6 9 8 |19.05| 15.0 
TM| 125x175 | 122 | 175 7 11 | 13 127.74 | 21.8 
147 | 200 8 12 | 13 |35.52| 27.9 
150 x200 
149 | 201 9 14 | 13 |41.01| 32.2 
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(28) 
с 截面 尺寸 / | | 
ж (高度 /nm) шин 截面 | 理论 
к] 73 / mm 
Ж a 面积 | 重量 / 
別 万 B /cm? |( kg/m ) 
t t P m 
(宽度 /mm) ион та сг 
175 x250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 13 |49.76| 30.1 
200 x300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 13 |66.62| 52.3 
225 х300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 13 |76.94| 60.4 
241 | 300 | 11 | 15 13 |70.58| 55.4 
250 х 300 
244 | 300 | 11 | 18 | 13 |79.58| 62.5 
TM 
272 | 300 | 11 | 15 | 13 |73.99| 58.1 
275 х 300 
275 | 300 | 11 | 18 | 13 (82.99| 65.2 
291 | 300 | 12 | 17 | 13 |84.60| 66.4 
300 x300 | 294 | 300 | 12 | 20 | 13 |93.60| 73.5 
297 | 302 | 14 | 23 | 13 1108.5) 85.2 
50 x50 50 50 5 7 8 |5.920| 4.65 
62.5 х60 |62.5 | 60 6 8 8 |8.340| 6.55 
75 x75 75 75 5 7 8 |8.920| 7.00 
TN 
85.5 | 89 4 6 8 |8.790| 6.90 
87.5 x90 
87.5 | 90 5 8 8 |11.44| 8.98 
100 x100 | 99 99 14.51 7 8 |11.34| 8.90 



































(28) 
型 只 、 
ыкы m 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 
J x 
H B t t /cm? |( kg/m 
(宽度 /mm) 1 2 7 Cm ( 8 ) 
100x100 | 100 | 100 |5.51 8 8 |13.33| 10.5 
124 | 124 | 5 8 8 |15.99| 12.6 
125 x125 
125 | 125 6 9 8 |18.48| 14.5 
149 | 149 |5.5 | 8 13 |20.40| 16.0 
150 x150 
150 | 150 |6.51 9 13 123.39| 18.4 
173 | 174 | 6 9 13 |26.22| 20.6 
175 х 175 
175 | 175 7 11 | 13 |31.45| 24.7 
198 | 199 | 7 11 | 13 |35.70| 28.0 
TN | 200 x 200 
200 | 20 | 8 13 | 13 |41.68| 32.7 
223 | 150 | 7 12 | 13 |33.49| 26.3 
225 х 150 
225 | 151 8 14 | 13 |38.74| 30.4 
223 | 199 8 12 | 13 |41.48| 32.6 
225 х 200 
225 | 200 | 9 14 | 13 147.71| 37.5 
235 | 150 | 7 13 | 13 |35.76| 28.1 
237.5 x 150 1237.5 |151.S| 8.5 |15.5| 13 |43.07| 33.8 
241 1153.5110.51 19 | 13 |53.20| 41.8 
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(28) 

Р ыы IREK /тт 截面 | 理论 
T нв | 重量 / 
ы 
246 150 7 12 13 |35.10| 27.6 

250 х 150 250 152 9 16 13 146.10| 36.2 

252 153 10 18 13 |S1.66| 40.6 

248 199 9 14 13 |49. 64| 39.0 

250 х 200 250 200 10 16 13 |56. 12| 44.1 

253 201 11 19 13 |64. 65 | 50. 8 

273 199 9 14 13 |51. 89 | 40.7 

275 х 200 

275 200 10 16 13 |58. 62| 46.0 

9 298 199 10 15 13 |58. 87 | 46.2 
300 х 200 300 200 11 17 13 |65. 85 | 51.7 

303 201 12 20 13 |74. 88 | 58. 8 

312.5 | 198.5 |13. 5 117.5 | 13 175.28| 59.1 

312.5 x 200 | 315 200 15 20 13 184.97 | 66.7 

319 202 17 24 13 |99.35 | 78.0 

323 299 10 15 12 |76. 26| 59.9 

325 x 300 
325 300 11 17 13 |85.60 | 67.2 












































































































































续 ) 
HJ + 

о 截面 尺寸 /mm 截面 | 理论 

类 |( 高 度 /mm ) 
面积 | 重量 / 
别 H B /cm? (kg/m) 

t t 7 

(宽度 /mm) Ян i > 
325 x 300 328 301 12 20 13 |97. 88 | 76.8 
346 300 13 20 13 |103. 1 | 80.9 

350 x 300 
350 300 13 24 13 |115.1| 90.4 
396 300 14 22 18 |119.8| 94.0 

TN | 400 x 300 
400 300 14 26 18 |131.8 103 
445 299 15 23 18 |133.3 105 
450 x 300 450 300 16 28 18 |152.9| 120 
456 302 18 34 18 |180.0| 141 

2.8.3 焊接 H 型 钢 

焊接 H 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-21。 其 规格 及 理论 重 

量 见 表 2-106 。 

图 2-21 焊接 H 型 钢 的 截面 形状 
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表 2-106 焊接 Н 型 钢 的 规格 及 理论 


( YB/T 3301—2005) 





重量 



























































Riam | 截面 面积 | 理论 质量 
型 号 К 
Н В t t /cm /(kg/m) 
100 | 50 | 3.2 | 4.5 7.41 5. 82 
WH100 x 50 
100 | 50 4 3 8. 60 6.75 
WH100 х 75 100 | 75 4 6 12.5 9.83 
100 | 100 | 4 6 15.5 12.2 
WH100 х 100 
100 | 100 | 6 8 21.0 16.5 
WH125 х75 12511515 4 6 13.5 10.6 
WH125 x125 | 125 |125 | 4 6 19.5 15.3 
150 | 75 |3.2[4.5 11.2 8.8 
WH150 х75 150 | 75 4 6 14.5 11.4 
150 | 75 5 8 18. 7 14.7 
150 | 100 | 3.2 | 4.5 13.5 10.6 
WH150 х 100 | 150 | 100 | 4 6 17. 5 13.8 
150 | 100 | 5 8 22.7 17.8 
150 | 1501 4 6 23.5 18.5 
WH150 x150 | 150 (150 | 5 8 30.7 24.1 
150 | 150 | 6 8 32.0 25.2 
200 | 100 | 3.2 | 4.5 15.1 11.9 
WH200 х 100 | 200 | 100 | 4 19.5 15.3 
200 | 100 | 5 8 25.2 19.8 













































































(28) 
ОИЕ 截面 面积 | 理论 质量 
型 号 5 
Н В 1, の /cm /( kg/m ) 

200 | 150 4 6 25.5 20.0 
WH200 x 150 

200 | 150 5 8 33.2 26.1 

200 | 200 5 8 41.2 32.3 
WH200 x 200 

200 | 200 6 10 50.8 39.9 

250 | 125 4 6 24.5 19.2 
WH250 х 125 | 250 | 125 5 8 31.7 24.9 

250 | 125 6 10 38.8 30.5 

250 | 150 4 6 27. 5 21.6 
WH250 х 150 | 250 | 150 5 8 35.7 28.0 

250 | 150 0 10 43. 8 34. 4 

250 | 200 5 8 43.7 34.3 

250 | 200 5 10 51.5 40.4 
WH250 x 200 

250 | 200 6 10 53.8 42.2 

250 | 200 6 12 61.5 48.3 

250 | 250 6 10 63.8 50.1 
WH250 x250 | 250 | 250 6 12 73.5 57.7 

250 | 250 8 14 87.7 68. 9 
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(28) 
Е" RENT | 截面 面积 | 理论 质量 
== у 
H В 1, 1, /cm-* /( kg/m ) 

300 |200 | 6 8 49.0 38.5 

300 |200 | 6 10 56.8 44.6 
WH300 x200 | 300 (200 | 6 12 64. 5 50.7 

300 1200 | 8 14 77.7 61.0 

300 | 200 | 10 | 16 90. 8 71.3 

300 |250 | 6 10 66. 8 52.4 

300 |250 | 6 12 76. 5 60. 1 
WH300 х 250 

300 | 250 | 8 14 91.7 72.0 

300 | 250 | 10 | 16 106 83.8 

300 | 300 | 6 10 76. 8 60.3 

300 1300 | 8 12 94. 0 73.9 

300 1300 | 8 14 105 83.0 
WH300 х 300 

300 | 300 | 10 | 16 122 96.4 

300 | 300 | 10 | 18 134 106 

300 | 300 | 12 | 20 151 119 

350 | 175 | 4. 5 0 30. 2 28. 4 
WH350 х 175 

350 | 175 | 4.5 | 8 43.0 33.8 













































































( 续 ) 
з 截面 尺寸 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в | 7 /cm-^ /( kg/m ) 
350 | 175 6 8 48. 0 37.7 
350 | 175 6 10 54.8 43.0 
350 | 175 6 12 61.5 48.3 
WH350 х 175 
350 | 175 8 12 68.0 53.4 
350 | 175 8 14 74.7 58.7 
350 | 175 | 10 16 87.8 68.9 
350 | 200 6 8 52.0 40.9 
350 | 200 6 10 59.8 46.9 
350 | 200 6 12 67.5 53.0 
WH350 x200 | 350 | 200 8 10 66.4 52.1 
350 | 200 8 12 74.0 58.2 
350 | 200 8 14 81.7 64.2 
350 | 200 | 10 16 95.8 75.2 
350 | 250 6 10 69. 8 54. 8 
350 | 250 6 12 79.5 62.5 
WH350 х250 
350 | 250 8 12 86.0 67.6 
350 | 250 8 14 95.7 75.2 
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(2) 
4.2 БИШ Эш | 截面 面积 | 理论 质量 
н| в| | m | (km) 
WH350 x250 | 350 | 250 | 10 | 16 111 87.8 
350 |300 | 6 10 79. 8 62.6 
350 | 300 | 6 12 91,5 71.9 
WH350 х300 | 350 1300 | 8 14 109 86.2 
350 | 300 | 10 | 16 127 100 
350 | 300 | 10 | 18 139 109 
350 | 350 | 6 12 103 81.3 
350 (350 | 8 14 123 97.2 
350 | 350 | 8 16 137 108 
WH350 х 350 
350 | 350 | 10 | 16 143 113 
350 | 350 | 10 | 18 157 124 
350 | 350 | 12 | 20 177 139 
400 | 200 | 6 8 55. 0 43.2 
400 | 200 | 6 10 62. 8 49.3 
WH400 х200 | 400 | 200 | 6 12 70. 5 55.4 
400 | 200 8 12 78.0 61.3 
400 | 200 8 14 85.7 67.3 













































































( 续 ) 
з 截面 尺寸 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
厅 p|: 7 /cm-^ / (kg/m) 
400 | 200 8 16 93.4 73.4 
400 | 200 8 18 101 79.4 
WH400 x200 | 400 | 200 | 10 16 100 79.1 
400 | 200 | 10 18 108 85.1 
400 | 200 | 10 20 116 91.1 
400 | 250 6 10 72. 8 57.1 
400 | 250 0 12 82. 5 64. 8 
400 | 250 8 14 99.7 78.3 
400 | 250 8 16 109 85.9 
WH400 х250 
400 | 250 8 18 119 93.5 
400 | 250 | 10 16 116 91.7 
400 | 250 | 10 18 126 99.2 
400 | 250 | 10 20 136 107 
400 | 300 6 10 82. 8 65.0 
400 | 300 6 12 94, 5 74.2 
WH400 х 300 
400 | 300 8 14 113 89.3 
400 | 300 | 10 16 132 104 
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(Ж) 
4.2 WREN T/m | 截面 面积 | 理论 质量 
Е? b Zem2 /( kg/m ) 
400 | 300 | 10 | 18 144 113 
WH400 x300 | 400 | 300 | 10 | 20 156 122 
400 | 300 | 12 | 20 163 128 
400 | 400 8 | 14 141 111 
400 | 400 | 8 | 18 173 136 
400 | 400 | 10 | 16 164 129 
400 | 400 | 10 | 18 180 142 
400 | 400 | 10 | 20 196 154 
WH400 x400 
400 | 400 | 12 22 218 172 
400 | 400 | 12 25 242 190 
400 | 400 | 16 | 25 256 201 
400 | 400 | 20 | 32 323 254 
400 | 400 | 20 | 40 384 301 
450 |250| 8 | 12 | 940 73.9 
450 |250| 8 | 14 103 81.5 
WH450 х 250 
450 | 250 10 | 16 121 95.6 
450 | 250 | 10 | 18 131 103 













































































(Ж) 
4.2 WRAN T/m | 截面 面积 | 理论 质量 
HBI 7 /ет? /( kg/m ) 
450 | 250 | 10 | 20 141 111 
WH450 х250 | 450 | 2501 12 22 158 125 
450 | 250 | 12 25 173 136 
450 | 300 | 8 | 12 106 83.3 
450 | 300 | 8 | 14 117 92.4 
450 | 300 | 10 | 16 137 108 
450 | 300 | 10 | 18 149 117 
WH450 x300 
450 | 300 | 10 | 20 161 126 
450 | 300 | 12 | 20 169 133 
450 | 300 | 12 | 22 180 142 
450 | 300 | 12 | 25 198 155 
450 | 400| 8 | 14 145 114 
450 | 400 | 10 | 16 169 133 
450 | 400 | 10 | 18 185 146 
WH450 x400 
450 | 400 | 10 | 20 201 158 
450 | 400 | 12 22 224 176 
450 | 400 | 12 25 248 195 
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(Ж) 
4.22 БИШ | 截面 面积 | 理论 质量 
ніва (а | /om | (km) 
500 | 250 | 8 12 98.0 77.0 
500 | 250 | 8 14 107 84.6 
500 | 250 | 8 16 117 92.2 
500 | 250 | 10 | 16 126 99.5 
WHS00 х 250 
500 | 250 | 10 | 18 136 107 
500 | 250 | 10 | 20 146 115 
500 | 250 | 12 | 22 164 129 
500 | 250 | 12 | 25 179 141 
500 | 300 | 8 12 110 86.4 
500 | 300 | 8 14 121 95.6 
500 | 300 | 8 16 133 105 
500 | 300 | 10 | 16 142 112 
WHS00 x 300 
500 | 300 | 10 | 18 154 121 
500 | 300 | 10 | 20 166 130 
500 | 300 | 12 | 22 186 147 
500 | 300 | 12 | 25 204 160 










































































(Ж) 
4.2 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | kgm) 
500 | 400 | 8 14 149 118 
500 | 400 | 10 | 16 174 137 
500 | 400 | 10 | 18 190 149 
WHS00 х 400 
500 | 400 | 10 | 20 206 162 
500 | 400 | 12 | 22 230 181 
500 |400 | 12 | 25 254 199 
500 | 500 | 10 | 18 226 178 
500 | 500 | 10 | 20 246 193 
WHS00 х500 | 500 | 500 | 12 | 22 274 216 
500 | 500 | 12 | 25 304 239 
500 | 500 | 20 | 25 340 267 
600 | 300 | 8 14 129 102 
600 | 300 | 10 | 16 152 120 
WH600 x300 | 600 | 300 | 10 | 18 164 129 
600 | 300 | 10 | 20 176 138 
600 | 300 | 12 | 22 198 156 
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(Ж) 
4.2 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в|ц | | /em | kgm) 
WH600 x300 | 600 | 300 | 12 | 25 216 170 
600 | 400 8 14 157 124 
600 | 400 | 10 | 16 184 145 
600 | 400 | 10 | 18 200 157 
600 | 400 | 10 | 20 216 170 
WH600 x400 | 600 | 400 | 10 | 25 255 200 
600 | 400 | 12 | 22 242 191 
600 | 400 | 12 | 28 289 227 
600 | 400 | 12 | 30 304 239 
600 | 400 | 14 | 32 331 260 
700 | 300 | 10 | 18 174 137 
700 | 300 | 10 | 20 186 146 
700 | 300 | 10 | 25 215 169 
WH700 x 300 
700 | 300 | 12 | 22 210 165 
700 | 300 | 12 | 25 228 179 
700 | 300 | 12 | 28 245 193 










































































(Ж) 
к ШШК ша | 截面 面积 | 理论 质量 
== で 
H B ti 1, /ет? /( kg/m ) 

700 | 300 | 12 | 30 256 202 

700 | 300 | 12 | 36 291 229 
WH700 x 300 

700 | 300 | 14 | 32 281 221 

700 | 300 | 16 | 36 316 248 

700 | 350 | 10 | 18 192 151 

700 | 350 | 10 | 20 206 162 

700 | 350 | 10 | 25 240 188 

700 | 350 | 12 | 22 232 183 

700 | 350 | 12 | 25 253 199 
WH700 х 350 

700 | 350 | 12 | 28 273 215 

700 | 350 | 12 | 30 286 225 

700 | 350 | 12 | 36 327 257 

700 | 350 | 14 | 32 313 246 

700 | 350 | 16 | 36 352 277 

700 | 400 | 10 | 18 210 165 
WH700 х 400 

700 | 400 | 10 | 20 220 177 
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(Ж) 
4.2 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | (km) 
700 | 400 | 10 | 25 265 208 
700 | 400 | 12 | 22 254 200 
700 | 400 | 12 | 25 278 218 
700 | 400 | 12 | 28 301 237 
WH700 х 400 
700 | 400 | 12 | 30 316 249 
700 | 400 | 12 | 36 363 285 
700 | 400 | 14 | 32 345 271 
700 | 400 | 16 | 36 388 305 
800 | 300 | 10 | 18 184 145 
800 | 300 | 10 | 20 196 154 
800 | 300 | 10 | 25 225 177 
800 | 300 | 12 | 22 222 175 
WH800 х 300 
800 | 300 | 12 | 25 240 188 
800 | 300 | 12 | 28 257 202 
800 | 300 | 12 | 30 268 211 
800 | 300 | 12 | 36 303 238 










































































(Ж) 
к Ramm | 截面 面积 | 理论 质量 
== 7: 
Н В t 1, /ет? /( kg/m ) 

800 | 300 | 14 | 32 295 232 
WH800 x 300 

800 | 300 | 16 | 36 332 261 

800 | 350 | 10 | 18 202 159 

800 | 350 | 10 | 20 216 170 

800 | 350 | 10 | 25 250 196 

800 | 350 | 12 | 22 244 192 

800 | 350 | 12 | 25 265 208 
WH800 x350 

800 | 350 | 12 | 28 285 224 

800 | 350 | 12 | 30 298 235 

800 | 350 | 12 | 36 339 266 

800 | 350 | 14 | 32 327 257 

800 | 350 | 16 | 36 368 289 

800 | 400 | 10 | 18 220 173 

800 | 400 | 10 | 20 236 185 
WH800 х 400 

800 | 400 | 10 | 25 275 216 

800 | 400 | 10 | 28 298 234 























416 





















































(Ж) 
4.2 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | kgm) 
800 | 400 | 12 | 22 266 209 
800 | 400 | 12 | 25 290 228 
800 | 400 | 12 | 28 313 246 
WH800 x400 | 800 | 400 | 12 | 32 344 270 
800 | 400 | 12 | 36 375 295 
800 |400 | 14 | 32 359 282 
800 | 400 | 16 | 36 404 318 
900 | 350 | 10 | 20 226 177 
900 | 350 | 12 | 20 243 191 
900 | 350 | 12 | 22 256 202 
900 | 350 | 12 | 25 277 217 
WH900 x350 
900 | 350 | 12 | 28 297 233 
900 | 350 | 14 | 32 341 268 
900 | 350 | 14 | 36 367 289 
900 | 350 | 16 | 36 384 302 
WH900 x400 | 900 | 400 | 10 | 20 246 193 










































































(Ж) 
4.20 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | Z(kg/m) 
900 | 400 | 12 | 20 263 207 
900 | 400 | 12 | 22 278 219 
900 | 400 | 12 | 25 302 237 
900 | 400 | 12 | 28 325 255 
900 | 400 | 12 | 30 340 268 
WH900 х 400 
900 | 400 | 14 | 32 373 293 
900 | 400 | 14 | 36 403 317 
900 | 400 | 14 | 40 434 341 
900 | 400 | 16 | 36 420 330 
900 | 400 | 16 | 40 451 354 
11001400 | 12 | 20 287 225 
11001400 | 12 | 22 302 238 
1100 | 400 | 12 | 25 326 256 
WH1100 х 400 
1100 | 400 | 12 | 28 349 274 
1100 | 400 | 14 | 30 385 303 
1100 | 400 | 14 | 32 401 315 
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( 续 ) 
截面 人 二 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
型 5 I 
H В t 1, /cm /(kg/m) 

1100| 400 | 14 | 36 431 339 
WH1100 x400 

1100| 400 | 16 | 40 483 379 

11001500 | 12 | 20 327 257 

11001500 | 12 | 22 346 272 

1100| 500 | 12 | 25 376 295 

1100 | 500 | 12 | 28 405 318 
WH1100 x 500 

1100| 500 | 14 | 30 445 350 

1100| 500 | 14 | 32 465 365 

1100| 500 | 14 | 36 503 396 

1100| 500 | 16 | 40 563 442 

1200 | 400 | 14 | 20 322 253 

1200 | 400 | 14 | 22 337 265 

1200 | 400 | 14 | 25 361 283 
WH1200 х400 

1200 | 400 | 14 | 28 384 302 

1200 | 400 | 14 | 30 399 314 

1200 | 400 | 14 | 32 415 326 










































































( 续 ) 
з 截面 尺寸 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
HIB. Ë /сш? /( kg/m ) 
1200 | 400 | 14 | 36 445 350 
WH1200 x400 
1200 | 400 | 16 | 40 499 392 
1200 | 450 | 14 | 20 342 269 
1200 | 450 | 14 | 22 359 282 
1200| 450 | 14 | 25 386 303 
1200 | 450 | 14 | 28 412 324 
WH1200 x450 |1200| 450 | 14 | 30 429 337 
1200 | 450 | 14 | 32 447 351 
1200 | 450 | 14 | 36 481 378 
1200 | 450 | 16 | 36 504 396 
1200 | 450 | 16 | 40 539 423 
1200 | 500 | 14 | 20 362 284 
1200 | 500 | 14 | 22 381 300 
WH1200 х 500 |1200] 500 | 14 | 25 411 323 
1200 | 500 | 14 | 28 440 346 
1200 | 500 | 14 | 32 479 376 
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(Ж) 
4.22 截面 人 二 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
H| p lui |a | /em | (kg/m) 
1200| 500 | 14 | 36 517 407 
1200 | 500 | 16 | 36 540 424 
WH1200 x 500 
1200| 500 | 16 | 40 579 455 
1200 | 500 | 16 | 45 627 493 
1200 | 600 | 14 | 30 519 408 
1200 | 600 | 16 | 36 612 481 
WH1200 x 600 
1200 | 600 | 16 | 40 659 517 
1200 | 600 | 16 | 45 717 563 
1300 | 450 | 16 | 25 425 334 
1300 | 450 | 16 | 30 468 368 
WH1300 x450 11300| 450 | 16 | 36 520 409 
1300 | 450 | 18 | 40 579 455 
1300 | 450 | 18 | 45 622 489 
1300 | 500 | 16 | 25 450 353 
WH1300 x500 |1300 | 500 | 16 | 30 498 391 
1300 | 500 | 16 | 36 556 437 










































































(28) 
i 25 截面 尺寸 /mm — 截面 面积 | 理论 质量 
Е Ë /сш? / (kg/m) 
1300| 500 | 18 | 40 619 486 
WH1300 x 500 
1300| 500 | 18 | 45 667 524 
1300| 600 | 16 | 30 558 438 
1300| 600 | 16 | 36 628 493 
WH1300 x600 |1300| 600 | 18 | 40 699 549 
1300| 600 | 18 | 45 757 595 
1300| 600 | 20 | 50 840 659 
1400| 450 | 16 | 25 441 346 
1400| 450 | 16 | 30 484 380 
WH1400 x450 |1400| 450 | 18 | 36 563 442 
1400| 450 | 18 | 40 597 469 
1400 | 450 | 18 | 45 640 503 
1400 | 500 | 16 | 25 466 366 
1400| 500 | 16 | 30 514 404 
WH1400 x 500 
1400| 500 | 18 | 36 599 470 
1400| 500 | 18 | 40 637 501 
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(Ж) 
4.2 Ramm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | (km) 
WH1400 x500 11400| 500 | 18 | 45 685 538 
1400 | 600 | 16 | 30 574 451 
1400 | 600 16 | 36 644 506 
WH1400 x600 |1400 | 600 | 18 | 40 717 563 
1400 | 600 | 18 | 45 775 609 
1400 | 600 | 18 | 50 834 655 
1500 | 500 | 18 | 25 511 401 
1500 | 500 | 18 | 30 559 439 
WH1500 x 500 1500 | 500 | 18 | 36 617 484 
1500 | 500 | 18 | 40 655 515 
1500 | 500 | 20 | 45 732 575 
1500 | 550 | 18 | 30 589 463 
1500 | 550 | 18 | 36 653 513 
WH1500 х 550 
1500 | 550 | 18 | 40 695 546 
1500 | 550 | 20 | 45 777 610 
WH1500 х 600 1500 | 600 | 18 | 30 619 486 










































































(Ж) 
4.20 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | (km) 
1500 | 600 | 18 | 36 689 541 
1500 | 600 | 18 | 40 735 577 
WH1500 x 600 
1500 | 600 | 20 | 45 822 645 
1500 | 600 | 20 | 50 880 691 
1600 | 600 | 18 | 30 637 500 
1600 | 600 18 | 36 707 555 
WH1600 х 600 |1600 | 600 | 18 | 40 753 592 
1600 | 600 | 20 | 45 842 661 
1600 | 600 | 20 | 50 900 707 
1600 | 650 | 18 | 30 667 524 
1600 | 650 | 18 | 36 743 583 
WH1600 х 650 |1600 | 650 | 18 | 40 793 623 
1600 | 650 | 20 | 45 887 696 
1600 | 650 | 20 | 50 950 746 
1600 | 700 | 18 | 30 697 547 
WHI1600 х 700 
1600 | 700 18 | 36 719 612 
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(Ж) 
i Ramm | 截面 面积 | 理论 质量 
н| в| | m | (km) 

1600 | 700 | 18 | 40 833 654 

WHI1600 х 700 1600 | 700 | 20 | 45 932 732 

1600 | 700 | 20 | 50 1000 785 

1700 | 600 | 18 | 30 655 514 

1700 | 600 | 18 | 36 725 569 

WH1700 х 600 1700 | 600 | 18 | 40 771 606 

1700 | 600 | 20 | 45 862 677 

1700 | 600 | 20 | 50 920 722 

1700 | 650 | 18 | 30 685 538 

1700 | 650 18 | 36 761 597 

WH1700 х 650 1700 | 650 | 18 | 40 811 637 

1700 | 650 | 20 | 45 907 712 

1700 | 650 | 20 | 50 970 761 

1700 | 700 | 18 | 32 742 583 

WH1700 х 700 1700 | 700 | 18 | 36 797 626 

1700 | 700 | 18 | 40 851 669 










































































(Ж) 
4.20 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | kgm) 
1700| 700 | 20 | 45 952 747 
WH1700 x 700 
1700 | 700 | 20 | 50 1020 801 
1700| 750 | 18 | 32 774 608 
1700 | 750 | 18 | 36 833 654 
WH1700 x750 |1700 | 750 | 18 | 40 891 700 
1700 | 750 | 20 | 45 997 783 
1700 | 750 | 20 | 50 1070 840 
1800 | 600 | 18 | 30 673 528 
1800 | 600 | 18 | 36 743 583 
WH1800 x600 |1800| 600 | 18 | 40 789 620 
1800| 600 | 20 | 45 882 692 
1800 | 600 | 20 | 50 940 738 
1800 | 650 | 18 | 30 703 552 
1800 | 650 18 | 36 719 612 
WH1800 х 650 
1800 | 650 | 18 | 40 829 651 
1800 650 | 20 | 45 927 728 
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(Ж) 

i ОИЕ 截面 面积 | 理论 质量 
н| в| хц | х m | (km) 

WHI800 х 650 1800 | 650 | 20 | 50 990 717 

1800 | 700 | 18 | 32 760 597 

1800 | 700 18 | 36 815 640 

УН1800 x700 |1800| 700 | 18 | 40 869 683 

1800 | 700 | 20 | 45 972 763 

1800 | 700 | 20 | 50 1040 816 

1800 | 750 | 18 | 32 792 622 

1800 | 750 | 18 | 36 851 668 

WH1800 х 750 1800 | 750 | 18 | 40 909 714 

1800 | 750 | 20 | 45 1017 798 

1800 | 750 | 20 | 50 1090 856 

1900 | 650 | 18 | 30 721 566 

1900 | 650 | 18 | 36 797 626 

WHI1900 х 650 1900 | 650 | 18 | 40 847 665 

1900 | 650 | 20 | 45 947 743 

1900 | 650 | 20 | 50 1010 793 










































































(Ж) 
4.2 截面 人 十 /mm | 截面 面积 | 理论 质量 
н|в| |, | /em | kgm) 

1900 | 700 | 18 | 32 778 611 

1900 | 700 | 18 | 36 833 654 

WHI1900 x700 |19001700 | 18 | 40 887 697 

1900 | 700 | 20 | 45 992 779 

1900 | 700 | 20 | 50 1060 832 

1900 | 750 | 18 | 34 839 659 

1900 | 750 | 18 | 36 869 682 

WH1900 х750 |1900 | 750 | 18 | 40 927 728 

1900 | 750 | 20 | 45 1037 814 

1900 | 750 | 20 | 50 1110 871 

1900 | 800 | 18 | 34 873 686 

1900 | 800 18 | 36 905 710 

WH1900 х800 |1900 | 800 | 18 | 40 967 760 

1900 | 800 | 20 | 45 1082 849 

1900 | 800 | 20 | 50 1160 911 

WH2000 х 650 |2000 | 650 | 18 | 30 739 580 
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(Ж) 
i Ramm | 截面 面积 | 理论 质量 
н |ва | ад em | (km) 
2000 | 650 | 18 | 36 815 640 
2000 | 650 | 18 | 40 865 679 
WH2000 х 650 
2000 | 650 | 20 | 45 967 759 
2000 | 650 | 20 | 50 1030 809 
2000 | 700 | 18 | 32 796 625 
2000 | 700 | 18 | 36 851 668 
WH2000 x700 |2000| 700 | 18 | 40 905 711 
2000 | 700 | 20 | 45 1012 794 
2000 | 700 | 20 | 50 1080 848 
2000 | 750 | 18 | 34 857 673 
2000 | 750 | 18 | 36 887 696 
WH2000 х 750 |2000 | 750 | 18 | 40 945 742 
2000| 750 | 20 | 45 1057 830 
2000| 750 | 20 | 50 1130 887 
2000 | 800 | 18 | 34 891 700 
WH2000 х 800 
2000 | 800 | 18 | 36 923 725 


















































(Ж) 

4.20 REN T/m | 截面 面积 | 理论 质量 
H В 7 b /сш? /( kg/m ) 

2000 | 800 | 20 40 1024 804 

WH2000 x 800 |2000 | 800 | 20 45 1102 865 

2000 | 800 | 20 50 1180 926 

2000 | 850 | 18 36 959 753 

2000 | 850 | 18 40 1025 805 

WH2000 x 850 |2000 | 850 | 20 45 1147 900 

2000 | 850 | 20 50 1230 966 

2000 | 850 | 20 55 1313 1031 




















2.8.4 不 锈 钢 热 轧 等 边 角 钢 
不 锈 钢 热 轧 等 边 角 钢 的 截面 形状 见 图 2-22, 其 规格 
及 理论 重量 见 表 2-107。 








图 2-22 不 锈 钢 热 轧 等 边 角 钢 的 截面 形状 


表 2-107 ”不锈钢 热 轧 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重 








B/T 5309—2006) 









































标准 截面 尺寸 /mm 论 重 量 / /( kg/m ) 
截面 面积 0Cr17Ni12Mo2 
2 0Cr19 Ni9 
AxB гү 7 /em 00Cr17Ni14Mo2 1Cr17 
00С:19 111 | 
0 人 0Cr18Nil1Nb 
OCrl8 NillTi 
20 x20 4 2 1. 127 0.894 0.899 0.868 
25 х25 4 2 1. 427 1.13 1. 14 1. 10 
25 x25 4 3 1.836 1.46 1.47 1.41 
30 x30 4 2 1.727 1.37 1.38 1.33 
30 x30 4 3 2.236 1.77 1.78 1.72 
30 x30 4 3 2.746 2.18 2.19 2.11 
30 x30 4 4 3.206 2.54 2.56 2.47 
40 x 40 4.5 2 2.336 1.85 1.86 1.80 
40 x 40 4.5 3 3.045 2.45 2.46 2.38 
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标准 截面 尺寸 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
截面 面积 зулын 0С:17 1112 Мо2 
АхВ 8 | ч | н /cm? — 00Cr17Nil4Mo2 | 1cr17 
00Crl9Nil1 | 
OCrI8NillTi “ 
40x40 | 5 14513 3.755 2.98 3.00 2.89 
40x40 | 6 |4.5] 4 | 4.415 3.61 3.63 3.51 
50х50 | 4 |6.51 3 3.892 3.09 2201 3.00 
50х50 | 5 |e.s | 3 | 4.802 3.81 3.83 3.70 
50x50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 4.48 4.50 4.35 
60х60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 4.60 4.63 4.47 
60х60 | 6 {6.5 | 4 | 6.862 5.44 5.48 5.28 
65x65 | 5 | s.5 | 3 6.367 5.05 5.08 4.90 
65х65 | 6 |8.5 | 4 | 7.527 5.97 6.01 5.80 


























IEF 

















と と た 






































标准 截面 尺寸 /mm 理论 重量 /(kg/m) 
截面 面积 OCr17Ni12Mo2 
AxB 8 | ч | н /cm? — 00Crl7Nil4Mo2 | ICrl7 
00Crl9Nill | 
OCrI8NillTi MA 
65x65 | 7 [8.5 | 5 8.658 6.87 6.91 6.67 
65х65 | 8 | s.5 | 6 | 9.761 7.74 7.79 7.52 
70x70 | 6 |85 | 4 | 8.127 6.44 6.49 6.26 
70x70 | 7 |85 | 5 | 9.358 7.42 7.47 7.21 
70x70 | 8 |s.s| 6 10.56 8.37 8.43 8.13 
75x75 | 6 18.5 | 4 | 8.727 6.92 6.96 6.72 
75x75 | 7 |85 | 5 10.06 7.98 8.03 7.75 
75х75 | 8 |s.s| 6 11.36 9.01 9.07 8.75 
75x75 | 9 |85 6 12.69 10.1 10.1 9.77 
80х80 | 6 |85| 4 | 9.327 7.40 7.44 7.18 
80х80 | 7 |s.5| 5 10.76 8.53 8.59 8.29 




































































标准 截面 尺寸 /mm 理论 重量 /(kg/m) 

截面 面积 и 0Cr17Ni12Mo2 
AxB 0 /сш? 2. 00Crl7Nil4Mo2 | 1Crl7 

00Crl9Nill 

. OCr18Nil1Nb 
80х80 | 8 |s.s| 6 12. 16 9.64 9.70 9.36 
80х80 | 9 |s.s| 6 13. 59 10.8 10.8 10.5 
90x90 | 8 | io | 6 13.82 11.0 11.0 10.9 
90x90 | 9 | io | 6 15.45 12.3 12.3 11:6 
90x90 | 10 | 10 | 7 17. 00 18:38 18:6 13.1 
100х100] 8 | 10 | 6 15.42 12.2 12.3 11.9 
100 х100 | 9 | 10 | 6 17.25 13.7 13.8 123 
100 х100 | 10 | 10 | 7 19.00 15.1 15.2 14.6 























ЇЕ, Æ GB/T 20878 —2007 中 ,1Crl8Ni9 Х| 4) 5 J 12118 №9 ,0Crl9Ni9 、00Cr19Nil1 、 
0Cr18Nil1Ti 无 牌号 对 照 ,0Cr17Ni12Mo2 XJ НЯ й => 0) 06С:17 №12 Мо2 , 00Сг17 №14Мо2 
对 照 牌号 为 022Crl7Nil4Mo2 ,0Crl8Nil1Nb 对 照 牌号 为 06Crl8Nil1Nb,1Crl7 XEM 2 
号 为 10Cr17。 
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通用 


Ум т 
7 マ =з 


开口 型 钢 


1) 冷 弯 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-108。 



















































































表 2-108 冷 弯 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723 一 2008 ) 

жд ж 截面 尺寸 mm | 理论 重量 | 截面 面积 

bxbxt b : /( kg/m ) /сш^ 
20 x20 x1.2 1.2 0. 354 0. 451 
20 x20 х2. 0 R 2.0 0. 566 0. 721 
30 x 30 х1. 6 1.6 0.714 0. 909 
30 x30 х2. 0 30 2.0 0. 880 1. 121 
30 x30 х3. 0 3.0 1. 274 1. 623 
40 х40 х1. 6 1.6 0. 965 1. 229 
40 x 40 х2. 0 40 2.0 1. 194 1. 521 
40 x40 х3. 0 3.0 1. 745 2.223 
50х50 х2. 0 2.0 1. 508 1. 921 
50 х50 х3. 0 50 3.0 2.216 2. 823 
50 x 50 х4. 0 4.0 2. 894 3.686 
60 x60 х2. 0 2.0 1. 822 2.321 
60 x60 х3. 0 60 3.0 2. 687 3,423 
60 x60 x4.0 4.0 3. 522 4.486 
70 x70 x3. 0 3.0 3.158 4. 023 
70 x70 x4. 0 m 4.0 4.150 5.286 


































































































(Ж) 
ж ж 截面 人 十 mm | 理论 重量 | 截面 面积 
bxbxt b : /( kg/m ) /em’ 
80 x 80 x 4. 0 4.0 4.778 6.086 
80 x80 x5.0 М 5.0 5.895 7.510 
100 х 100 х4. 0 4.0 6. 034 7.686 
100 
100 х 100 х 5.0 5.0 7.465 9.510 
150 х 150 х6. 0 6.0 13. 458 17. 254 
150 х 150 х8. 0 150 8.0 17. 685 22. 673 
150 х 150 x10 10 21. 783 27.927 
200 x 200 x 6. 0 6.0 18. 138 23. 254 
200 х200 х8.0 200 8.0 23. 925 30. 673 
200 x200 х 10 10 29. 583 37. 927 
250 х 250 х8. 0 8.0 30. 164 38. 672 
250 x250 x 10 250 10 37. 383 47.927 
250 x250 х 12 12 44. 472 57.015 
300 x 300 x 10 10 45. 183 57.927 
300 х300 х12 12 53.832 69. 015 
300 x 300 x 14 A 14 62. 022 79. 516 
300 x300 х 16 16 70. 312 90. 144 
E b t 分 别 表示 角钢 的 边 长 和 板材 厚度 。 
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2) 冷 弯 不 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-109。 













































































ж 2-109 冷 灾 不 等 边 角 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723—2008) 
ж Жж 截面 尺寸 mm 理论 重量 | 截面 面积 
Bxbxt B b А / (kg/m) /cm? 
30 x20 x2.0 2.0 0.723 0.921 
30 20 
30 x20 x3. 0 3.0 1.039 1.323 
50 x30 x2. 5 2.5 1.473 1.877 
50 30 
50 x 30 x4. 0 4.0 2.266 2.886 
60 x 40 х2. 5 2.5 1,866 2.377 
60 40 
60х40х4.0 4.0 2.894 3.686 
70 x40 x3.0 3.0 2.452 3.123 
70 40 
70 x40 x4.0 4.0 3.208 4.086 
80 x50 x3. 0 3.0 2.923 3.723 
80 50 
80 x 50 x4.0 4.0 3.836 4.886 
100 x 60 x 3. 0 3.0 3.629 4.623 
100 x 60 х4. 0 100 60 4.0 4.778 6.086 
100 x 60 x 5. 0 5.0 5.895 7.510 
150 x120 x6.0 6.0 12.054 15.454 
150 x120 х8.0 | 150 120 8.0 15.813 20.273 
150 х 120 x 10 10 19.443 24.927 










































































(28) 

规 Ж 截面 尺寸 /mm 理论 重量 | 截面 面积 

Bxbxt B b : /( kg/m ) / cem? 
200 x160 x8.0 8.0 21.429 27.473 
200 х 160 x10 | 200 160 10 24.463 33.927 
200 x 160 x 12 12 31.368 40.215 
250 x220 x10 10 35.043 44.927 
250 x220 x12 | 250 220 12 41.664 53.415 
250 x220 x14 14 47.826 61.316 
300 x260 x12 12 50.088 64.215 
300 x260 x14 | 300 260 14 57.654 73.916 
300 x260 x16 16 65.320 83.744 

















ЇЕ: В, b. 分 别 表 示 角 钢 的 长 边 长 、 短 边 长 和 板材 厚 
度 。 








3) 冷 弯 等 边 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-110, 
表 2-110 冷 弯 等 边 梭 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723 一 2008 ) 














規 Жж 截面 尺寸 /mm | 理论 重量 | 截面 面积 
HxBxt H B ; | /(kg/m) /em’ 
20х10х1.5 1.5 0.401 0.511 
20 10 
20 x10 x2. 0 2.0 0.505 0.643 
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(2) 
ж ж RENS | 理论 重量 | 截面 面积 

HxBxt H В / | /(kg/m) Хет? 

50 x30 х2. 0 2.0 1. 604 2.043 
50 x30 х3. 0 50 Ч 3.0 2.314 2.947 
50 х50 х3.0 3.0 3.256 4.147 
100 x50 x3. 0 50 3.0 4.433 5.647 
100 x 50 x4. 0 и 4.0 5.788 7.373 
140 х60 х3. 0 3.0 5. 846 7.447 
140 x60 х4. 0 140 60 4.0 7. 672 9.773 
140 x60 х 5.0 5.0 9. 436 12. 021 
200 x80 х4. 0 4.0 10. 812 13. 773 
200 x 80 х5.0 200 80 5.0 13. 361 17. 021 
200 x 80 х6.0 6.0 15, 849 20. 190 
250 х 130 х6.0 6.0 22.703 29. 107 

250 | 130 

250 x 130 x 8.0 8.0 29.755 38. 147 
300 х 150 x6. 0 6.0 26.915 34. 507 
300 х 150 x8.0 | 300 | 150 | 8.0 35. 371 45. 347 
300 х 150 x10 10 43. 566 55. 854 
350 x180 x8.0 | 350 | 180 | 8.0 42. 235 54. 147 
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(8) 
规 Жж 截面 尺寸 /mm | 理论 重量 | 截面 面积 
HxBxt 万 В ; | /(kg/m ) /em’ 
350 x180 x10 10 52.146 66. 854 
350 180 
350 x180 x12 12 61.799 79.230 
400 x 200 x 10 10 59. 166 75. 854 








400 x 200 x 12 400 | 200 12 70. 223 90. 030 








400 х 200 х 14 14 80. 366 103. 033 





450 х220 х10 10 66. 186 84. 854 








450 х220 x12 450 | 220 12 78. 647 100. 830 



































450 х220 х 14 14 90. 194 115. 633 

500 х250 х12 12 88. 943 114. 030 
500 | 250 

500 x250 x 14 14 102. 206 131. 033 

550 x280 x 12 12 99. 239 127. 230 
550 | 280 

550 x 280 х 14 14 114. 218 146. 433 

600 х 300 х 14 14 124. 046 159. 033 
600 | 300 

600 х 300 х 16 16 140. 624 180. 287 

















ЇЕ H.B a 分 别 表示 模 钢 的 宽度 高度 和 板材 厚度 。 
) 冷 弯 不 等 边 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-111。 
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表 2-111 冷 弯 不 等 边 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 6723—2008) 
ж W 截面 八 十 /mm | 理论 重量 | 截面 面积 

HxBxbxt ні p b| ,|/(kg/m) /cm? 

50 x32 x20 х2. 5 255 1,840 2. 344 
50 | 32 | 20 

50 x32 x20 x 3. 0 3.0 2. 169 2.764 

80 x40 x 20 х2. 5 2255 2.586 3. 294 
80 | 40 | 20 

80 x 40 x 20 x 3. 0 3.0| 3.064 3.904 

100 x60 x30 x 3.0 |100 30 4. 242 5.404 

60 3.0 

150 x60 х 50 х3. 0 1150 50 5. 890 7.504 

200 x 70 x 60 x 4. 0 4.0 9. 832 12. 605 
200| 70 | 60 

200 x 70 x 60 x 5. 0 5.0| 12.061 15. 463 

250 x 80 x70 x 5.0 5.0| 14.791 18. 963 
250| 80 | 70 

250 x 80 x70 x 6. 0 6.0| 17.555 22. 507 

300 x90 x 80 x 6. 0 6.0| 20.831 26. 707 
300 | 90 | 80 

300 x90 x 80 х8. 0 8.0| 27. 259 34. 947 

350 х 100 x90 x 6. 0 6.0| 24. 107 30. 907 
350 |100 | 90 

350 х 100 x90 x 8. 0 8.0| 31. 627 40. 547 

400 х 150 х 100 х8. 0 8.0| 38. 491 49. 347 
400 | 150 |100 

400 х 150 x 100 x10 10 | 47.466 60. 854 
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(Ж) 
ж W 截面 八 二 /mm | 理论 重量 | 截面 面积 
НхВхфх: HIB b|: | (келт) /cm? 
450 x200 х 150 x10 10 | 59.166 75. 854 
450 |200 | 150 
450 x200 x 150 x 12 12 | 70.223 90. 030 
500 x250 x200 x 12 12 | 84.263 108. 030 
500 |250 1200 
500 x 250 х200 х 14 14 | 96.746 124.033 
550 х300 x250 x14 14 | 113.126 145. 033 
550 |300 |250 
550 x 300 x250 x16 16 | 128. 144 164. 287 




















ЇЕ, H. B. b. t 分 别 表示 模 钢 的 宽度 、 长 脚 高 度 、 短 脚 高 
度 和 板材 厚度 。 
5) 冷 弯 内 卷 边 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-112, 


R 2-112 冷 弯 内 卷 边 模 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723—2008) 





























截面 尺寸 /mm 、 | 截面 

规格 理论 重量 面积 

HxBxC /(kg/ 

xb xC xt н В À : ( kg/m ) ЭР 

60 x 30 x 10 x 2. 5 2-2 2. 363 3.010 
60 30 10 

60 x 30 x 10 x 3. 0 3.0 2.743 3.495 

100 x 50 x 20 х2. 5 2.5 4.325 5.510 
100 | 50 20 

100 x 50 x 20 x 3. 0 3.0 5. 098 6. 495 























442 




























































































(28) 
截面 尺寸 /mm 、__」| 截面 
规格 理论 重量 | 而 各 
HxB /(kg/ 2 
x B.x G Xt g p С ! (kg/m) РК 
140 x60 x 20 х2. 5 2..9 5.503 7.010 
140 | 60 | 20 
140 x60 x20 х3. 0 3.0 6.511 8.295 
180 x60 x20 х3. 0 60 7. 453 9. 495 
180 20 | 3.0 
180 x70 x20 х3. 0 70 7.924 10. 095 
200 x 60 x 20 х3. 0 60 7.924 | 10. 095 
200 20 | 3.0 
200 x70 x20 х3. 0 70 8.395 | 10. 695 
250 x40 х 15 х3.0 | 250 | 40 7.924 10. 095 
300 x40 х 15 х3. 0 | 300 | 40 | 15 13.0 | 9. 102 |11. 595 
400 х 50 х 15 х3. 0 | 400 | 50 11.928 | 15. 195 
450 х70 x 30 x 6. 0 6.0 | 28.092 | 36.015 
450 | 70 | 30 
450 x70 x 30 х8. 0 8.0 | 36.421 | 46. 693 
500 x 100 x 40 x 6. 0 6.0 | 34.176 | 43.815 
500 x100 x40 х8. 0 | 500 | 100 | 40 18.0 | 44.533 | 57.093 
500 x 100 x40 x 10 10 | 54.372 | 69.708 
550 x120 x50 х8. 0 8.0 | 51.397 | 65. 893 
550 x120 x50 x10 | 550 | 120 | 50 | 10 | 62.952 | 80.708 
550 х 120 x 50 x 12 12 | 73.990 | 94.859 


















































(28) 

截面 尺寸 /mm _ | 截面 

規格 理论 重量 | (єв) 

HxB k 2 

xBxCxt н В С : /( kg/m ) МЕ 
600 х 150 x 60 х 12 12 86. 158 |110. 459 
600 х 150 x60 х 14 | 600 | 150 | 60 14 97.395 |124. 865 
600 х 150 х60 х 16 16 | 109. 025 |139. 775 

















网 的 宽度 高度 , 卷 边 长 度 和 板材 厚度 。 


6) 冷 弯 外 卷 边 槽 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-113, 









































表 2-113 冷 弯 外 卷 边 横 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723 一 2008 ) 
二ノ 、_ _ | 截面 
规格 пала аар 
НхВхбСхі Н В С ; / (kg/m) мэ 

30х30х16х2.5 30 30 16 | 2.5 2. 009 2. 560 
50 х20 х 15 х3. 0 50 20 15 13.0 2. 272 2. 895 
60 х25 х32 х2. 5 60 25 32 12.5 3. 030 3. 860 
60 x25 x32 х3. 0 60 25 32 13.0 3,544 4.515 
80 x40 x20 х4. 0 80 40 20 (4.0 5.296 6. 746 
100 x30 х 15 x3.0 | 100 | 30 15 13.0 3.921 4. 995 
150 x40 x 20 х4. 0 4.0 7.497 9.611 

150 | 40 20 
150 x40 x 20 х 5.0 5.0 8.913 11.427 
200 x 50 x 30 х4. 0 4.0 | 10.305 | 13.211 

200 | 50 30 
200 x 50 x 30 x 5. 0 5.0 | 12.423 | 15.927 
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( Ж) 
) 二ノ 、_- RM 
规格 | 
HxBxCxt 万 В С : /( kg/m ) し 2 
250 x60 x40 x5.0 5.0 | 15.933 | 20.427 
250 | 60 | 40 
250 x60 x40 x 6. 0 6.0 | 18.732 | 24.015 
300 x70 x 50 x 6. 0 6.0 | 22.944 | 29.415 
300 | 70 | 50 
300 x70 x 50 x8. 0 8.0 | 29.557 | 37. 893 
350 x80 x60 x6.0 6.0 | 27.156 | 34. 815 
350 | 80 | 60 
350 x80 x60 x8.0 8.0 | 35.173 | 45. 093 
400 x90 x70 x8. 0 8.0 | 40.789 | 52.293 
400 | 90 | 70 
400 x90 x70 х 10 10 | 49.692 | 63. 708 
450 x 100 x 80 x 8. 0 8.0 | 46.405 | 59. 493 
450 | 100 | 80 
450 x 100 x 80 x 10 10 | 56.712 | 72.708 
500 x 150 x90 x 10 10 | 69.972 | 89. 708 
500 | 150 | 90 
500 x 150 x90 x 12 12 | 82.414 |105. 659 
550 x200 x 100 x 12 12 | 98.326 |126. 059 
550 | 200 | 100 
550 x 200 x 100 x 14 14 | 111.591 |143. 065 
600 x250 x 150 x 14 14 | 138. 891 |178. 065 
600 | 250 | 150 
600 x250 x 150 x 16 16 | 156. 449 |200. 575 





iE:H.B.C u 22254 A B 


FE 
らく о 


ДЕ 、 高 度 . 卷 边 长 度 和 板材 厚 
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7) 冷 弯 Z 形 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-114, 
表 2-114 2E Z 形 钢 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 6723—2008) 



























































截面 尺寸 mm o | mi 

规格 理论 重量 | 而 对 

HxBxt / (kg/m) А 

Н В t /cm 

80 x40 x2. 5 2.5 2.947 3.755 
80 | 40 

80 x40 x3.0 3.0 3.491 4.447 

100 x 50 х2. 5 2.5 3.732 4.755 
100 | 50 

100 x50 x3.0 3.0 4. 433 5. 647 

140 x70 x3.0 3.0 6. 291 8. 065 
140 | 70 

140 x70 x4. 0 4.0 8. 272 10. 605 

200 х 100 x3. 0 3.0 9. 099 11.665 
200 | 100 

200 х 100 x 4. 0 4.0 | 12.016 15. 405 

300 х 120 х4. 0 4.0 | 16.384 21.005 
300 | 120 

300 х 120 х 5. 0 5.0 | 20.251 25.963 

400 х 150 x 6. 0 6.0 | 31.595 40. 507 
400 | 150 

400 х 150 x8. 0 8.0 | 41.611 53.347 




















WE: H.B u Э Z 形 钢 的 高 度 、Z 形 边 的 宽度 和 板材 厚 
度 。 
8) 29232231 Z 形 钢 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-115, 
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表 2-115 冷 弯 卷 边 Z 形 钢 的 规格 及 理论 重量 
( CB/T 6723 一 2008 ) 































































































4 s 截面 
规格 ЭЛДЭВ (шэнэ. 
HxBxCxt H B C /( kg/m ) 3 
100 x40 x20 x2.0 2.0 3. 208 4.086 
100 | 40 20 
100 x40 x20 х2. 5 2.5 3. 933 5.010 
140 x50 x20 х2. 5 2. 5 5.110 6. 510 
140 | 50 20 
140 x50 x20 х3. 0 3.0 6. 040 7.695 
180 x70 x20 х2. 5 2. 5 6. 680 8.510 
180 | 70 20 
180 x70 x20 х3. 0 3.0 7.924 10. 095 
230 x75 x25 х3. 0 3.0 9. 573 12. 195 
230 
230 х75 х25 х4. 0 4.0 12.518 15. 946 
75 25 
250 x75 x25 х3. 0 3.0 10. 044 12. 795 
250 
250 х75 х25 х4. 0 4.0 13. 146 16. 746 
300 х 100 x 30 х4. 0 4.0 16. 545 21.211 
300 | 100 | 30 
300 х 100 x 30 x 6. 0 6.0 23. 880 30.615 
400 x 120 x 40 x 8. 0 8.0 40. 789 52.293 
400 | 120 | 40 
400 x 120 x40 x 10 10 49. 692 63. 708 
注 : ガ が 、B、C 分 別表 示 Z ЕП ЕЛЕ KUKE Z 形 边 的 宽 
度 和 板材 厚 度 。 
2.8.6 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 
1) 圆 形 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-23, 
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其 规格 及 理论 重量 见 表 2-116 。 
の 





y 
園 2-23 圆 形 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 的 截面 形状 
表 2-116 圆 形 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 6728 一 2002 ) 


















































外 径 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
ЮР/ тата /mm t/mm / (kg/m) /ет2 
1.2 0.59 0.76 
1.5 0.73 0.93 
21.3 1.75 0. 84 1.07 
+0. 5 
(21.3) 2.0 0. 95 1. 21 
2. 5 1.16 1. 48 
3.0 1.35 1. 72 
1.2 0. 76 0. 97 
1. 5 0. 94 1. 19 
26. 8 1. 75 1. 08 1. 38 
+0. 5 
(26.9) 2.0 1.22 1. 56 
279 1. 50 1.91 
3.0 1.76 2.24 
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(Ж) 
外 径 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
D/mm /mm t/mm /(kg/m) /em’ 
1.5 1.18 1.51 
2.0 1.55 1.98 
33.5 2:5 1.91 2.43 
+0. 5 
(33.7) 3.0 2.26 2. 87 
3. 5 2.59 3.29 
4.0 2.91 3.71 
1.5 1.51 1.92 
2.0 1.99 2. 53 
42.3 
+0. 5 2.5 2.45 3.13 
(42.4) 
3.0 2.91 3.70 
4.0 3.78 4.81 
1,5 1.72 2.19 
2.0 2.27 2.89 
48 2.5 2.81 3.57 
+0. 5 
(48.3) 3.0 3.33 4.24 
4.0 4.34 5.53 
5.0 5.30 6.75 
2.0 2.86 3. 64 
2:5 3.55 4.52 
60 
+ 0.6 3.0 4.22 5.37 
(60.3) 
4.0 5.52 7.04 
5.0 6.78 8.64 


































































































(2%) 
外 径 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
D/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
2. 5 4. 50 5. 73 
75. 5 3.0 5.36 6. 83 
+ 0. 76 
(76.1) 4.0 7.05 8. 98 
5.0 8. 69 11.07 
3.0 6.33 8. 06 
88.5 4.0 8.34 10. 62 
+0. 90 
(88.9) 5.0 10. 30 13.12 
6.0 12.21 15.55 
4.0 10. 85 13.82 
114 
+1.15 5.0 13. 44 17.12 
(114.3) 
6.0 15. 98 20. 36 
4.0 13. 42 17.09 
140 
+1.40 5.0 16.65 21.21 
(139.7) 
6.0 19. 83 25.26 
4 15. 88 20. 23 
165 5 19.73 25.13 
+ 1. 65 
(168.3) 6 23.53 29.97 
8 30.97 39.46 
5 26.4 33.60 
219.1 6 31.53 40.17 
+2. 20 
(219.1) 8 41.6 53.10 
10 51.6 65.70 
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(2%) 
外 径 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
D/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
5 33.0 42.1 
273 6 39. 5 50.3 
+2.75 
(273) 8 52.3 66.6 
10 64.9 82.6 
5 39. 5 50.3 
6 47.2 60.1 
325 
+3.25 8 62.5 79.7 
(323.9) 
10 77.7 99.0 
12 92. 6 118.0 
6 51.7 65.9 
355.6 8 68. 6 87.4 
+3. 55 
(355.6) 10 85. 2 109. 0 
12 101.7 130. 0 
8 78.6 100 
406. 4 
+4.10 10 97. 8 125 
(406.4) 
12 116.7 149 
8 88.6 113 
457 
+4. 6 10 110.0 140 
(457) 
12 131.7 168 
8 98.6 126 
508 
+5.10 10 123.0 156 
(508) 
12 146. 8 187 









































( 续 ) 
外 径 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
ЮР/ тата /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
8 118. 8 151 
10 148. 0 189 
610 +6. 10 
12. 5 184. 2 235 
16 234. 4 299 














注 : 括 号 内 为 ISO4019 所 列 规格 。 
2) 方 形 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-24。 
其 规格 及 理论 重量 见 表 2-117。 




















图 2-24 方形 结构 用 冷 弯 空心 型 钢 的 截面 形状 
表 2-117 EAHA АЈА R 7 
及 理论 重量 (GB/T 6728—2002) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 

















1.2 0. 679 0. 865 
1.5 0. 826 1.052 


20 +0. 50 
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( 续 ) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
1. 75 0. 941 1. 199 
20 + 0. 50 
2.0 1. 050 1. 340 
1.2 0. 867 1. 105 
1. 5 1. 061 1.352 
25 + 0. 50 
1. 75 1. 215 1. 548 
2.0 1. 363 1. 736 
1. 5 1. 296 1.652 
1. 75 1. 490 1. 898 
30 + 0. 50 2.0 1. 677 2.136 
2. 5 2. 032 2.589 
3.0 2. 361 3.008 
1.5 1.767 2. 525 
1. 75 2. 039 2. 598 
2.0 2. 305 2. 936 
40 + 0. 50 
2. 5 2. 817 3. 589 
3.0 3. 303 4. 208 
4.0 4. 198 5. 347 
1. 5 2. 238 2.852 
1. 75 2. 589 3.298 
2.0 2. 933 3.736 
50 + 0. 50 
2. 5 3. 602 4. 589 
3.0 4. 245 5.408 
4.0 5. 454 6. 947 











































































































( 续 ) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
2.0 3. 560 4. 540 
2. 5 4. 387 5.589 
60 + 0. 60 3.0 5.187 6. 608 
4.0 6. 710 8. 547 
5.0 8. 129 10. 356 
2.5 5.170 6.590 
3.0 6. 129 7.808 
70 + 0). 65 
4.0 7. 966 10. 147 
5.0 9. 699 12. 356 
25 5.957 7.589 
3.0 7.071 9.008 
80 +0.70 
4.0 9. 222 11. 747 
5.0 11.269 14. 356 
3.0 8. 013 10. 208 
4.0 10. 478 13. 347 
90 +0.75 
5.0 12. 839 16. 356 
6.0 15. 097 19. 232 
4.0 11.734 11.947 
100 + 0. 80 5.0 14. 409 18. 356 
6.0 16. 981 21. 632 
4.0 12. 99 16. 548 
110 + 0. 90 
5.0 15. 98 20. 356 
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(2%) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
110 + 0. 90 6.0 18. 866 24. 033 
4.0 14. 246 18. 147 
5.0 17. 549 22. 356 
120 + 0. 90 
6.0 20. 749 26. 432 
8.0 26. 840 34. 191 
4.0 15. 502 19. 748 
5.0 19. 120 24. 356 
130 + 1. 00 
6.0 22. 634 28. 833 
8.0 28. 921 36. 842 
4.0 16. 758 21. 347 
5.0 20. 689 26. 356 
140 +1. 10 
6.0 24. 517 31. 232 
8.0 31.864 40. 591 
4.0 18.014 22. 948 
5.0 22.26 28. 356 
150 + 1.20 
6.0 26. 402 33. 633 
8.0 33. 945 43. 242 
4.0 19. 270 24. 547 
5.0 23. 829 30. 356 
160 + 1.20 
6.0 28. 285 36. 032 
8.0 36. 888 46. 991 




















































































































(Ж) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm mm / (kg/m) /em’ 
4.0 20. 526 26. 148 
i 1156 5.0 25. 400 32. 356 
6.0 30. 170 38. 433 
8.0 38. 969 49. 642 
4.0 21. 800 27.70 
is ый 5.0 27. 000 34.40 
6.0 32. 100 40. 80 
8.0 41. 500 52. 80 
4.0 23. 00 29. 30 
ЛЭ SN 5.0 28. 50 36.40 
6.0 33. 90 43.20 
8.0 44. 00 56. 00 
4.0 24. 30 30. 90 
5.0 30.10 38.40 
200 + 1. 60 6. 0 35. 80 45. 60 
8.0 46. 50 59. 20 
10 57. 00 72. 60 
5.0 33. 2 42. 4 
6.0 39. 6 50.4 
220 +1. 80 8.0 51.5 65.6 
10 63.2 80. 6 
12 73. 5 93.7 
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(28) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm mm / (kg/m) /em’ 
5.0 38.0 48.4 
6.0 45.2 57.6 
250 +2.00 8.0 59.1 75.2 
10 72.7 92.6 
12 84.8 108 
5.0 42.7 54. 4 
6. 0 50.9 64. 8 
280 +2. 20 8.0 66. 6 84. 8 
10 82.1 104. 6 
12 96.1 122.5 
6. 0 54.7 69.6 
8.0 71.6 91.2 
300 +2. 40 
10 88.4 113 
12 104 132 
6. 0 64. 1 81.6 
2 БЭЭ 8.0 84.2 107 
10 104 133 
12 123 156 
8.0 96. 7 123 
400 +3. 20 Š ea аг 
12 141 180 
14 163 208 
























































(28) 
边 长 允许 偏差 壁 厚 理论 重量 | 截面 面积 
b/mm /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
8.0 109 139 
10 135 173 
450 +3. 60 
12 160 204 
14 185 236 
8.0 122 155 
10 151 193 
500 +4. 00 12 179 228 
14 207 264 
16 235 299 

















3) 矩形 结构 用 冷 弯 空 心 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-25。 
其 规格 及 理论 重量 见 表 2-118 。 








图 2-25 ЖМЖ 
空心 型 钢 的 截面 形状 
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表 2-118 矩形 结构 用 冷 弯 空 心 型 钢 的 规格 
及 理论 重量 (GB/T 6728—2002) 

























































































边 长 /mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
1.5 1.06 1. 35 
E ЖЕ 1.75 1.22 1.55 
2.0 1.36 1.74 
2.5 1.64 2.09 
1.5 1.30 1.65 
1.75 1.49 1. 90 
40 | 20 +0. 50 2.0 1.68 2.14 
2.5 2.03 2. 59 
3.0 2.36 3.01 
1.5 1.41 1.80 
1. 75 1. 63 2.07 
40 | 25 +0. 50 2.0 1.83 2.34 
2.5 2.23 2.84 
3.0 2. 60 3.31 
1.5 1.53 1.95 
1.75 1.77 2.25 
40 | 30 +0. 50 2.0 1.99 2. 54 
2.5 2.42 3.09 
3.0 2.83 3.61 
1.5 1.65 2.10 
6 NO 1.75 1. 90 2. 42 
2.0 2. 15 2.74 
2.5 2.62 2.34 
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( &) 
WK/mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm /(kg/m) /cm<* 
50 25 +0.50 3.0 3.07 3.91 
1.5 1.767 2. 252 
1. 75 2. 039 2. 598 
2.0 2. 305 2.936 
50 30 + 0. 50 
2::5 2.817 3.589 
3.0 3. 303 4. 206 
4.0 4. 198 5.347 
1.5 2. 003 2.552 
1.75 2. 314 2. 948 
2.0 2.619 3.336 
50 40 +0. 50 
2.5 3.210 4. 089 
3.0 3.775 4. 808 
4.0 4. 826 6. 148 
1.5 1. 767 2.252 
55 25 +0.50 1.75 2. 039 2. 598 
2.0 2. 305 2.936 
1. 5 2. 121 2. 702 
55 40 + 0. 50 1. 75 2. 452 3.123 
2.0 2. 776 3. 536 
1. 75 2. 726 3. 473 
55 50 +0. 60 
2.0 3. 090 3.936 
2.0 2. 620 3.337 
60 30 +0. 60 
2::5 3. 209 4. 089 
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(28) 
WK/mm | 允许 偏差 | 璧 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm /(kg/m) /cm<* 
3.0 3.774 4. 808 
60 30 +0. 60 
4.0 4. 826 6.147 
2.0 2. 934 3.737 
2:9 3. 602 4. 589 
60 40 +0. 60 
3.0 4. 245 5. 408 
4.0 5. 451 6. 947 
2.0 3. 562 4. 537 
3.0 5. 187 6. 608 
70 50 +0. 60 
4.0 6. 710 8. 547 
5.0 8. 129 10. 356 
2.0 3. 561 4. 536 
2.5 4. 387 5.589 
80 40 +0.70 3.0 5. 187 6. 608 
4.0 6.710 8. 547 
5.0 8. 129 10. 356 
3.0 6. 129 7. 808 
80 60 +0.70 4.0 7. 966 10. 147 
5.0 9. 699 12. 356 
3.0 5. 658 7. 208 
90 40 +0.75 4.0 7. 338 9. 347 
5.0 8.914 11.356 
2.0 4. 190 5.337 
90 50 +0.75 
2.5 5. 172 6. 589 
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(28) 
WK/mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm / (kg/m) /em’ 
3.0 6. 129 7. 808 
90 50 +0.75 4.0 7. 966 10. 147 
5.0 9. 699 12. 356 
2.0 4. 346 5.536 
90 55 +0.75 
21:5 5. 368 6. 839 
3.0 6. 600 8. 408 
90 60 +0. 75 4.0 8. 594 10. 947 
5.0 10. 484 13. 356 
2.0 4. 347 5. 537 
90 50 +0. 75 
2.5 5. 369 6. 839 
3.0 6. 690 8. 408 
100 50 +0. 80 4.0 8. 594 10. 947 
5.0 10. 484 13. 356 
2.5 6. 350 8.089 
120 50 +0. 90 
3.0 7. 543 9. 608 
3.0 8. 013 10. 208 
4.0 10. 478 13. 347 
120 60 + 0. 90 
5.0 12. 839 16. 356 
6.0 15. 097 19. 232 
3.0 8. 955 11. 408 
4.0 11. 734 11. 947 
120 80 +0. 90 
5.0 14. 409 18. 356 
6.0 16. 981 21. 632 
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( &) 
边 长 /mm | 允许 偏差 | 璧 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm / (kg/m) /em’ 
4.0 12. 990 16. 547 
140 80 +1.00 5.0 15. 979 20. 356 
6.0 18. 865 24. 032 
4.0 14. 874 18. 947 
5.0 18. 334 23.356 
150 | 100 +1.20 
6.0 21.691 27. 632 
8.0 28. 096 35.791 
9. 898 12. 608 
160 60 +1.20 
4.5 14. 498 18. 469 
4.0 14.216 18.117 
5.0 17.519 22.356 
160 80 +1.20 
6.0 20. 749 26. 433 
8.0 26. 810 33. 644 
3.0 11.075 14. 108 
180 65 +1.20 
4.5 16. 264 20.719 
4.0 16. 758 21.317 
5.0 20. 689 26. 356 
180 | 100 ェ 1.30 
6.0 24.517 31.232 
8.0 31.861 40. 391 
4.0 18. 014 22. 941 
5.0 22. 259 28. 356 
200 | 100 ェ 1.30 
6.0 26. 101 33. 632 
8.0 34. 376 43.791 
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(28) 
边 长 /mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm t/mm / (kg/m) /ет? 
4.0 19.3 24. 5 
5.0 23. 8 30.4 
200 120 + 1.40 
6.0 28.3 36.0 
8.0 36. 5 46. 4 
4.0 21.2 26.9 
5.0 26.2 33.4 
200 150 +1.50 
6.0 31.1 39.6 
8.0 40. 2 51.2 
4.0 21.8 27.7 
5.0 27.0 34.4 
220 140 +1.50 
6.0 32. 1 40.8 
8.0 41.5 52.8 
4.0 24. 3 30.9 
5.0 30. 1 38.4 
250 150 +1.60 
6.0 35. 8 45.6 
8.0 46.5 59.2 
5.0 33.2 42.4 
6.0 39. 6 50.4 
260 180 +1. 80 
8.0 51.5 65.6 
10 63.2 80. 6 
5.0 38.0 48.4 
300 | 200 +2. 00 6.0 45.2 57.6 
8.0 59.1 75:42 
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(28) 
边 长 /mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
h b /mm mm /( kg/m ) /cm’ 
300 | 200 +2. 00 10 72.7 92. 6 
5.0 45.8 58.4 
350 | 250 +2. 20 эг 20 > 
8.0 71.6 91.2 
10 88.4 113 
5.0 45.8 58.4 
6.0 54.7 69.6 
400 | 200 +2. 40 8.0 71.6 91.2 
10 88.4 113 
12 104 132 
5.0 49.7 63.4 
6.0 59.4 75.6 
400 | 250 +2. 60 8.0 77.9 99.2 
10 96. 2 122 
12 113 144 
6.0 64.1 81.6 
8.0 84.2 107 

450 | 250 +2. 80 
10 104 133 
12 123 156 
6. 0 73. 5 93.6 
500 | 300 + 3.20 s. и a 
10 120 153 
12 141 180 
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(88) 














边 长 /mm | 允许 偏差 | 壁 厚 | 理论 重量 | 截面 面积 
































h b /mm t/mm | /(kg/m) /em 
8.0 109 139 
10 135 173 

550 | 350 +3.60 
12 160 204 
14 185 236 
8.0 122 155 
10 151 193 

600 | 400 +4. 00 12 179 228 
14 207 264 
16 235 299 

















注 : 表 中 理论 重量 按 密度 7. 85g/cm 计算 。 
2.8.7 护栏 波形 梁 用 冷 弯 型 钢 
护栏 波形 梁 用 冷 弯 型 钢 的 截面 形状 见 图 2-26。 其 规 
格 及 理论 重量 见 表 2-119, 
Ж 2-119 护栏 波形 梁 用 冷 弯 型 钢 的 规格 及 理论 重量 
( YB/T 4081 一 2007 ) 


а == Зэс : 
A| H| h/h |B|B |b b |R] r |t јо lo |œ |/ст” (kg/m) 
83 | 85 | 27 310|192| 一 | 28 | 24 | 10 55 | 55 |10| 14.5 | 11.4 
В 型 | 75 | 55 | 一 |350|214| 63 | 69 | 25 |25 60 |— | 18.6 | 14.6 


75 | 53 | — |350218| 68 | 75 | 25 120 57 | 62 1 一 | 18.7 | 14.7 

















| 上 | wm 
A 
сл 
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(28) 
截面 角 : A 
型 号 NM нэ ммм 
A| H| hh (В |В, b b |R] r | t јо lo |œ |/сш” (kg/m) 
79 | 42 | — 350227 45 | 60 | 14| 14| 4 |45 | 50 | — | 17.8 | 14.0 
B 型 153 | 34 | — |350|223| 63 | 63 | 14 | 14 3.245 | 45 | 一 | 13.2 | 10.4 
52 | 33 | — 350224 63 | 63 | 14 | 14 12.3| 45 | 45| — | 9.4 | 7.4 

































































图 2-26 护栏 波形 梁 用 冷 
a) A 型 





令 弯 型 钢 的 截面 形状 
b) B 型 
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2.9 铝 及 铝 合 金管 


2.9.1 铝 及 铝 合 金 挤 压 圆 管 
铝 及 铝 合金 挤 压 圆 管 的 规格 见 表 2-120, 
R 2-120 EmA EH EAE 
( GB/T 4436—1995) (単位 :mm ) 














外 B ж и 
25 5.0 
28 5.0.6.0 
30 .32 5.0.6.0.7.0.7.5.8.0 
34 、36 、38 5.0.6.0.7.0.7.5.8.0.9.0.10.0 





5.0.6.0.7.0.7.5.8.0.9.0.10.0. 


40 、42 
12.5 





5.0.6.0.7.0.7.5.8.0.9.0.10.0. 
45 、48 、50 、52 ‚55 、58 














12. 5 、15.0 
5.0,6.0,7.0,7.5,8.0,9.0,10.0, 
60 、62 
12.5 、15. 0 17. 5 
5.0,6.0,7.0,7.5,8.0,9.0,10.0, 
65.70 
12.5 、15. 0 、17. 5 、20. 0 
5.0,6.0,7.0,7.5,8.0,9.0,10.0, 
75.80 
12.5 15.017. 5 、20. 0 、22. 5 
5.0,7.5,10.0,12.5,15.0,17.5, 
85 90 


20. 0 22. 5 、25. 0 
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(Ж) 
外 R ж Е 
05 5.0,7.5,10.0,12.5,15.0,17.5, 
20. 0 22. 5.25. 0 27.5 
а 5.0.7.5. 10.0, 12.5, 15.017. 5, 
20. 0 22. 5 25.0 27. 5 30.0 
5.0.7.5. 10.0 12.5, 15.017. 5, 
105 110,115 
20. 0 22. 5 25.0 27. 5 30.0 
7.5 10.0 12.5 15. 0.17. 5 、20. 0 、 
1204125 ‚130 
22.5 25.0 27. 5 30.0 32. 5 
10. 0 12.5 15.017. 5 20.0 、22. 3 、 
135 ‚140 ‚145 
25.0,27.5,30.0,32.5 
10. 0 、12. 5 、15. 0 、17. 5 、20. 0 、22. 5 、 
150,155 


25.0 27. 5 30.032. 5 35.0 





160, 165, 170, 175, 
180 185 ,190 ‚195 、200 


10. 0 12.5 15.0 17. 5 20.0 、22. 5 、 
25.0 27. 5 30.0 32. 5 35 37. 0 40.0 





205 、 210, 215, 220. 
225 230 ‚235 ‚240 、245、 
250 260 . 270 、280 290. 
300.310, 320 、330 、340 、 
350 、360 、370 、380 、390 、 
400 





15. 0 、17. 5 、20. 0 、22. 5 、25. 0 、27. 5 、 
30.0.32.5.35.0.37.5.40.0.42.5. 
45.0,47.0,50.0 


























(Ж) 
外 径 壁 厚 
6 0.5,0.75,1.0 
8 0.5.0. 75 1.0.1.5 2.0 
10 0.5 .0. 75 1.01.5 2.02.5 
12 、14 、15 0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 
0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0, 
16.18 
3.5 
0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0, 
20 
3.5 
0.5.0.75.1.0.1.5.2.0.2.5.3.0. 
22 、24 25 


3.5.4.0.4.5.5.0 





26 ,28,30,32,34,35, 0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 
36 38 、40 、42 4.0.5.0 





45.48.50.52.55.58. 0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 














60 4.0,4.5,5.0 
1,5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5, 
65 、70 、75 
5.0 
80 85 、90 、95 2.0.2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 
100.105.110 2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 
115 3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 





120 3.5,4.0,4.5,5.0 
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2.9.2 铝 及 铝 合 金 冷 拉 正 方形 管 
铝 及 铝 合金 冷 拉 正方 形 管 的 规格 见 表 2-121, 
表 2-121 铝 及 铝 合金 冷 拉 正 方形 管 的 规格 
( GB/T 4436—1995) (单位 :mm) 























公称 边 长 юэ 
10 、12 1.0.1.5 
14 、16 1.0.1.5.2.0 
18 、20 1.0.1.5.2.0.2.5 
22:25 1.5.2.0.2.5.3.0 
28 、32 、36 „40 1.5.2.0.2.5.3.0.4.5 
42 45 .50 1.5.2.0.2.5.3.0.4.5.5.0 
55.60.65.70 2.5,3.0,4.5,5.0 





2.9.3 铝 及 铝 合 金 冷 拉 矩形 管 
铝 及 铝 合 金 冷 拉 和 矩形 管 的 规格 见 表 2-122 。 
表 2-122 铝 及 铝 合 金 冷 拉 和 矩形 管 的 规格 
( GB/T 4436—1995) (单位 :mm) 











公称 边 长 жн JZ 
14 x 10 、16 x12 、18 x10 1.0.1.5.2.0 
18 x 14 20 x 12,22 x 14 1.0.1.5.2.0.2.5 





25 х 15 28 х16 1.0.1.5 2.02. 5 ,3.0 











(Ж) 
公称 边 长 B: y 
28 x22 32 х 18 1.0.1.5.2.0 





1050125 2025 
32 x 25 、36 x 20 、36 x 28 








3.0.4.5.5.0 
40 x25.40 x30.45 x30.50 x30. 1.55 2705 2.5. 3.0、 
55 x40 4.5.5.0 
60 x 40 70 x 50 2.5 .,3.0,4.5,5.0 





2.9.4 铝 及 铝 合金 冷 拉 及 冷 轧 圆 管 
铝 及 铝 合金 冷 拉 及 冷 轧 圆 管 的 规格 见 表 2-123, 
Ж 2-123 铝 及 铝 合 金 冷 拉 及 冷 轧 圆 管 的 规格 
( CB/T 4436 一 1995) (单位 :mm) 























外 4 ж 厚 
6 0.5 0.75 1.0 
8 0.5.0.75 、1.0、1.5 .2.0 
10 0.5.0.75.1.0.1.5.2.0.2.5 
12 、14 、15 0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 
0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0, 
16.18 
3.5 
30 0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0, 
3.54.0 
0.5.0.75.1.0.1.5.2.0.2.5.3.0. 
22 、24 25 


3.5 4.0.4.5 5.0 








472 




















(Ж) 
外 4 ж Е 
26 、28 、30 、32 、34 、33 、 
0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 
36 38.40 、42 45 48.50, 
4.0,4.5,5.0 

52,55,58 、60 

65 、70 、75 1.5 2.02.53.03.5、4.0 4.5 5.0 

80 、85 、90 、95 2.0.2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 

100.105.110 2.5.3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 

115 3.0.3.5.4.0.4.5.5.0 

120 3.5,4.0,4.5,5.0 





295 铝 及 铝 合金 冷 拉 椭圆 形 管 
馈 及 铝 合 金 冷 拉 椭 圆 形 管 的 规格 见 表 2-124。 
表 2-124 铝 及 铝 合金 冷 拉 椭 圆 形 管 的 规格 
( GB/T 4436—1995) (单位 :mm) 



































长 轴 短 轴 RE JE 长 轴 短 轴 Be JÉ 
27.0 11.5 1.0 67.5 28.5 2.0 
33.5 14.5 1.0 74.0 31.5 1.5 
40.5 17.0 1.0 74.0 31.5 2.0 
40.5 17.0 1.5 81.0 34.0 2.0 
47.0 20.0 1.0 81.0 34.0 229 
47.0 20.0 1.5 87.5 37.0 2.0 
54.0 23.0 1.5 87.5 40.0 229 
54.0 23.0 2.0 94.5 40.0 2:29 
60. 5 25.5 1.5 101.0 43.0 2.29 
60. 5 25.5 2.0 108.0 45.5 2-5 
67.5 28.5 1.5 114.5 48.5 2.5 
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2.9.6 铝 及 铝 合 金 连 续 挤 压 管 
铝 及 铝 合金 连续 挤 压 管 的 规格 见 表 2-125, 
K 2-125 铝 及 铝 合金 连续 挤 压 管 的 规格 
( CB/T 20250 一 2006) (単位 :mm ) 


公称 в Ол 





外 径 10.4510.5010.75 10 


° 


1.0011.2511.5011.7512.00 3.00 








4.00 

















4 

A 
5.00 | 人 
6.00 | 人 

















7.00 | 一 














8.00 | 一 








9.00 | 一 














10.00 — | 一 











11.00| — | 一 








P |P IP Ээ IP Р Р b Р 


12.00 — | 一 








13.00 — | 一 








14.00 一 | 一 | 一 








15.00 一 | — | — 








16.00 一 | — | — 








17.00| | 一 | 一 








PI|b b Pb P |b Р Р РЇР Р 


18.00 一 | 一 | 一 








PI b |P IP b Р (2 (92 b b |b |P b b |b ID | se 
PI |b P| PP Pb |b |P IP [> Р |P bP |b bP 


A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 


PI lb >> P Р |b ГР 


19.00| 一 | 一 | 一 
注 :“ 人 A 人 ”表示 可 供 货 。 



































lpipIpIp|Ip|Ip pip ip b b b b b 





其 他 规格 时 


Ei 
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2.10 ERATI тЫ 


2.10.1 一 般 工 业 用 铝 及 铝 合金 板 与 带 

一 般 工 业 用 铝 及 铝 合 金 板 与 带 的 规格 见 表 2-126。 
稼 用 铝 及 铝 合金 板材 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-127 。 

R 2-126 一 般 工 业 用 名 及 铝 合 金 板 与 市 的 规格 
( CB/T 3880. 1 一 2006) (单位 :mm) 
板材 的 宽度 和 长 度 带 材 的 宽度 和 内 径 
板材 的 宽度 | 板材 的 长 度 人 带 材 的 内 径 


宽度 





板 、 带 材 厚 


Ч 





»0.20-0.50 | 500 ~1660 |1000 ~ 4000 1660 | 754150, 
ゅ 200 、 9300 、 


ゅ 405 、 4505. 
>0.80 -1.20 | 500 -2200 1000 ~ 10000| 2200 |610. 4650. 





>0.50 ~0.80 | 500 ~2000 |1000 ~ 10000| 2000 








>1.20 ~ 8.00 | 500 ~ 2400 |1000 ~ 10000| 2400 |ф750 





> 8.00 ~150.00| 500 ~ 2400 |1000 ~ 10000| 一 一 
































注 : 带 材 是 否 带 套 简 及 套 简 材质 ,由 供需 双方 商定 后 在 合同 
中 注 明 。 


R 2-127 常用 铝 及 铝 合 金 板 材 的 规格 及 理论 重量 
( GB/T 3880.1 一 2006 ) 





理论 重量 | 厚度 | 理论 重量 理论 重量 
/mm | /(Кв/ш2) |, /mm |/(kg/m)| /mm | /(kg/m’) 


т 
RF 
Ja 
RF 





0.2 0.570 0.4 1.140 0.6 1.710 





0.3 0.855 0.5 1.425 0.7 1.995 
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(88) 


理论 重量 | 厚度 | 理论 重量 外 厚度 | 理论 重量 
/ (kg/m?) /(kg/m^) || /mm | /(kg/m2) 





2.280 А 17.10 40 114.0 





2.565 . 19. 50 142.5 





2.850 8 22. 60 171.0 





3.420 { 25. 70 199.5 





4.275 28. 80 228.0 





5.130 34. 90 256.5 





5.700 39. 100 285.0 





6.555 42. 110 313.5 





7.125 45. 120 342.0 





7.980 51. 130 370.5 





8.550 57. 140 399.0 





9.975 62. 150 427.5 





11.40 71. 160 456.0 








14.25 99. 


表 中 理论 重量 是 按 7A04. 7A09. 7075 牌号 密度 
2.85g/cm 计算 的 ， 其 他 铝 及 铝 合 金 板 与 带 的 理论 重 
量 ， 应 乘 以 相应 的 理论 重量 换算 系数 ， 如 表 2-128 
所 示 o 
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表 2-128 不 同 牌 号 铝 及 铝 合金 的 密度 





















































及 理论 重量 换算 系数 
牌 号 密度 / (g/cm?) 换算 系数 

7A04 .7A09 ‚7075 2. 85 1.000 
2A16 2.84 0.996 

2A11 2.80 0.982 
2A14 2.80 0.982 

2A12 2.78 0. 975 

2A06 2.76 0. 969 

3A21 2.73 0. 958 

3003 2.73 0. 958 
1070A ~8A06( 表 列 牌 号 除外 ) 2.71 0.951 
6A02 2.70 0.947 

SA02 2.68 0.940 

SA43 2.68 0.940 

SA03 2.67 0.937 

5083 2.67 0.937 

SA05 2. 65 0. 930 

SA06 2.64 0.926 

SA41 2.64 0.926 








2.10.2 铝 及 铝 合金 花纹 板 
铝 及 铝 合 金 花 纹 板 的 状态 代号 见 表 2-129 ,花纹 代 
号 .图 案 .牌号 .状态 及 规格 见 表 2-130, 


表 2-129 铝 及 铝 合 金 花纹 板 的 状态 代号 (GB/T 3618—2006) 












































新 状态 代号 状态 代号 含义 
T4 а КА 
0 花纹 板 成 品 完全 退火 
H114 用 完全 退火 (0) 状态 的 平板 ， 经 过 一 个 道 次 的 冷 轧 得 到 的 花纹 板材 
H234 用 不 完全 退火 (H22) 状态 的 平板 ， 经 过 一 个 道 次 的 冷 轧 得 到 的 花纹 板材 
H194 用 便 状 (НІВ) 的 平板 ， 经 过 一 个 道 次 的 冷 轧 得 到 的 花纹 板材 
#2130 铝 及 铝 合金 花纹 板 的 花纹 代号 、 图 案 、 牌 号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 3618—2006) (单位 : mm) 
花纹 ЖА | 。 、 
XAR Е RO A тарж | 长 度 
代号 花纹 图 牌 Ж 状 厚度 筋 高 | 宽度 | KE 
1.0~ 
1 号 | 方 格 型 2A12 14 30:12: 7-|1000:|::2000 
2A11 、5A02 ‚5052 H234 2 0 2 Й й 
2 号 扁豆 型 1.0 | 1600 | 10000 
3105 .3003 H194 4.0 


























44Ё 
































人 花纹 底板 | 。 
у |Z 22 а 085 3 ж ру сё ン 
代号 花纹 图 案 牌 号 状 态 厚度 Миш | 宽度 KE 
1x x x 、3003 Н194 
Ї 2 
3 号 | 五 条 型 | 5A02 50523105, ЖАКТ 
0 、H114 
SA43 、3003 
1x x x 3003 H194 Lsa 
4 = 正三 条 型 1.0 
2A11 SA02 .5052 H234 4.5 
1000 | 2000 
lx x x H194 125 5 pe — 
5 号 | 指针 型 à 
5A02 ‚5052 ,5А43 O 、H114 4. 5 1600 | 10000 
3.0 -~ 
6 号 Эв 2А11 Н234 ЫГ 0.9 
6061 0 ЖЫ 
7 号 | 四 条 型 1.0 
5 А02 ,5052 О 、H234 4.0 


























817 


























花纹 底板 Хо 
: 花纹 图 案 店 号 状 态 筋 高 | 宽度 КЖ 
代号 人 厚度 AE 的 
lx x x H114 、H234 、H194 
Ж 1000 | 2000 
8 号 | 斜 三条 型 3003 H114 、H194 : в 0. 3 5 ~ 
| 1600 | 10000 
5А02 ‚5052 O 、H114 、H194 
lx x x H114 、H234 、H194 
1.0 ~ 
4.0 
2A11 H194 
T а 1.0 ~ 
9 = 星 月 型 2А12 ТА 0.7 
3.0 
3003 H114 、H234 、H194 
4.0 











SA02 ,5052 





H114 、H234 、H194 














6LF 


480 
2.10.3 铝 及 铝 合金 波纹 板 
铝 及 铝 合 金波 纹 板 有 波 20-106 和 波 33-131 两 种 代 
号 ， 波 形 见 图 2-27 和 图 2-28。 其 合金 牌号 、 状 态 及 规格 
见 表 2-131。 
1115 


106 
Ё|2-27 波 20-106 的 波形 


1008 





131 


图 2-28 波 33-131 的 波形 
R 2-131 铝 及 铝 合 金波 纹 板 的 合金 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 4438—2006) (単位 . mm) 
波形 |ЖЖ 


牌号 状态 代号 | 厚度 KE | 宽度 | 波高 | 波 距 
Эг 24. 





波 20- 
1050A 1050. 

106 0.60 | 2000 1115 | 20 |106 
1060. 1070A. 


1100. 1200 : 
2 à 波 33- 
3003 шанхын 1008 33 131 
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2.10.4 铝 及 铝 合 金 压 型 板 

铝 及 铝 合 金 压 型 板 有 12 种 规格 : V25-150 1 , V25- 
1501 У25-150 Ш, V25-150 IV У60-187.5, У25-300, 
У35-115 I. У35-115 1, V35-125 、 У130-550, V173 、 
Z295 ， 其 波形 见 图 2-29 ~ 图 2-40。 其 牌号 、 状 态 及 规格 
见 表 2-132 。 


С) 
N 






635 





图 2-29 V25-150 I 型 压 型 板 


20 130 15 







935 





Е 2-30  V2S-1S0I 型 压 型 板 








图 2-31 V25S-150 皿 型 庄 型 板 





Ё|2-32 V2S-1S0IV 型 庄 型 板 
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图 2-35 V35-115 I 型 压 型 板 





图 2-36 V35-115 I 型 压 型 板 





Ё|2-37 V35-125 型 压 型 板 
275 275 








图 2-39 V173 型 压 型 板 











E 2-40 7295 型 压 型 板 


Ж 2-132 铝 及 铝 合 金 压 型 板 的 牌号 .状态 及 规格 (CBZT 6891—2006 ) 










































































(单位 :mm ) 
型 号 店 号 状态 波高 | 波 距 | 坯料 厚度 | 宽度 | 长 度 
У25-150 I (图 2-29) 635 
V25-150 I ( & 2-30) 935 
H18 25 | 150 | 0.6-1.0 1700 ~ 6200 
У25-150 II ( 2-31) 970 
V25-150 IV (Ї 2-32) | 1050A、 1170 
1050 、 
Ve0-187.5( 団 233) | ogo | HI6、HI8 | 60 |187.5| 0.9-1.2 | 826 | 1700-6200 
У25-300( 4 2-34) | jo70A Н16 25 | 300 | 0.6-1.0 | 985 | 1700-5000 
У35-115 I ( 2-35) | 1100, 720 
iog: | БН) 35: | 415: D pel » 1700 
V35-115 П ( Æl 2-36) 、 710 
3003 、 
V35-125 ( 2-37) бе |Н16,н18 | 35 | 125 | 0.7-1.2 | 807 » 1700 
У130-550(  2-38) H16、H18 | 130 | 550 | 1.0-1.2 | 625 > 6000 
У173( 2-9) Н16.Н18 | 173 | 一 | 0.9-1.2 | 387 » 1700 
Z295 ( 2-0) H18 — | 一 | 0.6~1.0 | 295 | 1200-2500 























Р8Р 
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2.10.5 铝 及 铝 合金 铸 轧 带 
铝 及 铝 合金 铸 轧 带 的 牌号 和 规格 见 表 2-133， 其 理 
论 重量 见 表 2-134, 
Ж 2-133 铝 及 铝 合 金 铸 轧 带 的 牌号 和 规格 
(YS/T 90 一 2008 ) 


边 部 厚度 | 宽 度 | 内 B 
ш /mm /mm /mm 





1070. 1060. 1050. 1145. 
1235. 1100. 3003, 3004. 
3005. 3102. 3105. 5005. |5.0 ~ 10.0 |500 ~ 2200 | 505.605 
5052 、8006 、8011 、 8011A 、 









































8079 
表 2-134 铝 及 铝 合金 铸 轧 市 的 理论 重量 
( YS/T 90—2008) 
厚度 /mm | 理论 重量 /(kg/m? ) | 厚度 /mm | 理论 重量 / (kg/m?) 
0.20 0.542 0.70 1.897 
0.25 0.678 0.75 2.033 
0.30 0.813 0.80 2.168 
0.35 0.949 0.90 2.439 
0.40 1.084 1.0 2.710 
0.45 1.220 1.1 2.981 
0.50 1.355 1.2 3.252 
0.55 1.491 1.3 3.523 
0.60 1.626 1.4 3.794 
0.65 1.762 1.5 4.065 
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( 续 ) 
厚度 /mm | 理论 重量 /(kg/m? ) | 厚度 /mm | 理论 重量 /(kg/m?) 
1.8 4.878 2.8 Әд» 
2.0 5.420 3.0 8.130 
E 6.233 3.5 9.485 
2.4 6.504 4.0 10. 84 
2 5 6.775 4.5 1227 














HE :理论 重量 按 密度 为 2.71g/cm' 计算。 
2.10.6 双 零 铝箔 用 冷 轧 带 
双 零 铝 销 用 冷 轧 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-135 。 
3:2-135 双 零 铝箔 用 冷 轧 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(YS/T 457—2003) 





牌 号 供应 状态 厚度 /mm | 宽度 /mm 
1145 .1235 、1100 、 
1200 、8011 、 ша ` 1025-4170 2. : 
8011A 8079 | 





2.10.7 铝 及 铝 合 金 压 花 板 带 
铝 及 铝 合 金 压 花 板 带 的 牌号 .状态 及 规格 见 表 2-136 。 
Ж 2-136 铝 及 铝 合金 压 花 板 带 的 牌号 .状态 及 规格 
( YS/T 490 一 2005 ) 











供应 | 基 材 厚 | 宽度 
[=j 二 RE 
№ = 状态 | 度 /mm /mm 长 度 Cmm 
1070A 、1070 、1060 、 H14 1000 
1050, 1050A, 1145, | од | >0.20 [500.0 ~ 板材 X 
1100 、1200 、3003 -1.50 | 1500. 0 4000 
5052 H22 带 材 一 
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2.10.8 洗衣 机 用 铝 合 金 板 
洗衣 机 用 铝 合 金 板 的 牌号 .状态 及 规格 见 表 2-137 。 
Ж 2-137 洗衣 机 用 铝 合金 板 的 牌号 、 
状态 及 规格 (YS/T 494—2005) 


№ 5 状 S | 厚度 /mm | 宽度 /mm | 长 度 /mm 





1050А ‚1060 H18 0.60~ | 500.0~ | 1600.0 ~ 
3003 H24.H14 | 1.00 850. 0 2000. 0 














2.10.9 百叶 窗 用 铝 合 金 市 
百叶 窗 用 铝 合 金 带 的 牌号 .状态 及 规格 见 表 2-138, 
R 2-138 百叶 窗 用 铝 合金 带 材 的 牌号 .状态 及 规格 
( YS/T 621—2007) 


合金 牌号 | 供应 状态 | ”厚度 /mm | 宽度 /mm | 长 度 /mm 





5052 ,5182 H19 0. 130 ~0. 250 | 15 ~ 100 三 2000 


2.10.10 铝 及 铝 合 金箔 

铝 及 铝 合金 稍 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-139。 工 
业 用 纯 铝 稍 的 理论 重量 见 表 2-140， 铝 合金 稍 的 理论 重 
量 见 表 2-141, 

K 2-139 铝 及 铝 合金 箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 














у 号 状 态 厚度 /mm 宽度 /mm 
O 、H22 、H14 、 
1100 、 
1 x x x H24 、H16 、H26 、 40. 0 ~ 
1200 0. 006 ~ 0. 200 
系列 牌号 H18 、H19 2000. 0 
其 他 O 、H18 
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( 续 ) 
牌 号 状 态 厚度 /mm | 宽度 /mm 
2A11 2A12 .2024 О 、H18 0. 030 -0.200 
0 0. 030 ~ 0. 200 
H14 、H24 |0.050 -0.200| so 0- 
3003 
H16 、H26 |0. 100 -0.200| 1000.0 
H18 0. 020 ~ 0. 200 
4A13 О 、H18 0. 030 -0.200 
0 0. 030 ~ 0. 200 
5A02 Н16,Н26 |0.100 ~0. 200 
Н18 0. 020 ~ 0. 200 
0 0. 030 ~0.200| 50 0- 
H14 、H24 10.050 ~0.200 | 1000.0 
5052 
H16 、H26 |0.100 ~0. 200 
Н18 0. 050 ~ 0. 200 
5082 .5083 0 、H18 、H38 |0. 100 ~0. 200 
0 、H22 、H14 、 
8011 、8011A 、8079 |H24 、H16 、H26 、 
НІВ .HI9 [0.006 ~0.200] 2000 0 





8000 





0 、H1S 
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表 2-140 工业 用 纯 铝 箔 的 理论 重量 



































厚度 /mm | 理论 重量 /(g/m? ) | 厚 度 /mm | 理论 重量 /( gm2 ) 
0.006 16.20 0.030 81.00 
0. 007 18.90 0. 040 108. 00 
0. 0075 20.25 0. 050 135.00 
0. 008 21.60 0. 060 162. 00 
0. 009 24. 30 0. 070 189. 00 
0.010 27.00 0. 080 216. 00 
0.012 32.40 0. 100 270. 00 
0. 014 37.80 0. 120 324. 00 
0. 016 43.20 0. 150 405. 00 
0. 020 54.00 0. 200 54.00 
0. 025 67.50 














ЇЕ: 表 中 理论 重量 按 纯 铝 密度 2. 70g/em 计算 。 

















表 2-141 铝 合金 箔 的 理论 重量 
理论 重量 / (g/m*) 
3002 5A02 2A12 2A13 
MM 密度 密度 密度 密度 
2. 73g/cm° | 2. 67g/cm? | 2.79g/em° | 2.86/сш" 

0.030 81.9 80.1 83.7 84. 0 
0.040 109.2 106. 8 111.6 112.0 
0. 050 136.5 133.5 139.5 140.0 
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(Ж) 
理论 重量 / (g/m ) 
3002 5A02 2A12 2A13 
| 密度 | 密度 | 密度 密度 
2.7Зв/сш | 2. 67g/cm? | 2.796/сш” | 2.86/сш” 

0. 060 163. 8 160. 2 167. 4 168.0 
0. 070 191.1 186.9 195.3 196.0 
0. 080 218.4 213.6 223.2 224.0 
0. 100 273.0 267.0 279.0 280.0 
0. 120 327.6 320.4 334. 8 336.0 
0. 150 409. 5 400. 5 418. 5 420.0 
0. 180 491.4 480.6 502.2 504.0 
0.200 546.0 534. 0 558.0 560.0 














2.10.11 电解 电容 器 用 铝箔 
电解 电容 器 用 铝 销 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-142 。 
表 2-142 电解 电容 器 用 铝箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(СВ/Т 3615—2007) 





在座 | т | зард 
产品 类 别 | 牌 号 | 状态 | 77 Е ЕНЕ 
/mm /mm /mm 
Er Ка 0. 08 ~ 
中 高 压 阳 极 销 1A99 ҮР 75 








1A85 1А90, 
О, |0.05- |200 ~ 


:阳极 稍 |1A93 1А95, Т9 
低压 阳极 销 0 Н19 | 0.15 1000 








阴极 箱 1070A. 3003 150 
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2.10.12 ”电子 电力 电容 器 用 铝箔 
电子 电力 电容 器 用 铝 稍 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-143 。 
表 2-143 ”电子 电力 电容 器 用 铝箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 22642 一 2008 ) 








宽度 | 管 芯 内 径 EIB 
в | 状 ж | 厚度 /mm 宽度 | 管 世 内径 ト 径 
/mm /mm /mm 
150 ~ 
75、76.2 120 
1 系列 | 0 H18 он 1050 
x x x £ К < 

0. 0090 450 ~ 

150, 152.4 
700 

















2.10.13 +K 884 694 
卡 纸 用 铝 及 铝 合金 稍 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-144, 
#214 ” 卡 纸 用 铝 及 铝 合金 箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 22644 一 2008 ) 








ш. в [це PP | Я8 | Есме ео 
/mm mm А ХЭН 
1xxx、 0. 0060 ~ 75.0, 76.2 |250 ~ 450 
中 [0.0090 | 2200 
8 x x x 系 列 21-17) 

















① КАЕ МУНТ, 定 尺 长 度 由 供需 双方 协商 决 
定 ， 并 在 合同 (RIRA) 中 注 明 。 
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2.10.14 жае FH $a K sP 634 
泡 单 包装 用 铝 及 铝 合金 箱 的 有 牌号、 状态 及 规格 见 表 
2-145, 
32145 泡 置 包装 用 铝 及 铝 合金 箔 的 牌号 、 
状态 及 规格 (GB/T 22645 一 2007 ) 








= | 状态 厚 度 宽度 | 管 世 内 径 | 铝 稍 卷 外 径 
/mm /mm /mm /mm 
1100 、1200 、 75.0. 300 ~ 
1235 1145, 

O. 10.018 ~ | 200 - 76.2 600 

шиг Н18 | 0.100 | 1500 
8011 、8011A 、 | 150.0, 450 ~ 
8079 152.4 1200 

















2.10.15 啤酒 标 用 铝 合 金箔 
啤酒 标 用 铝 合 金 稍 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-146 。 
表 2-146 啤酒 标 用 铝 合 金箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 22646 一 2008 ) 


厚度 宽度 | 管 忌 内径 | 卷 外 径 
№ 号 | 状态 




















/mm /mm /mm /mm 

75.0. 300 ~ 

8006. 8011. 0 0. 0090 ~ | 200- 76.2 600 
8011A 8079 0.0120 1500 150.0. 450 ~ 
152.4 1000 








2.10.16 半 刚 性 容器 用 铝 及 铝 合金 箔 
半 刚 性 容 需 用 铝 及 铝 合 金 稍 牌号 、 状 态 、 涂 层 及 规 
格 见 表 2-147 。 
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6yH 6IH e00c 
9tyH 9сН 
MEA 
008 0001 | 00200 0 ヤ 0 0OI Ш-- 
: H H Ў 
шах 2 ас a sites JE үү ャ て | 9008 
El— TI08“、t005“、85008 
СҮН Нн | OOZI 70011 `OSOI 
0 0 
HURE | HHM Яг 本 
mm/ | uu; mm/ 217 s yk s yk 
21469: | ША ЖЩ HARI К 
< = | (u 28) / Ж 各 y 
ЕД йү 習 H s yk 











( 800< 一 6?9<< 1/99 ) 
ЯЛЖ ` yk ` ЫБ B$ H H S£ ШЕ РГС Æ 
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2.11 REEI 

2.11.1 ЯЛ ЄГЄВ 
铝 及 铝 合金 挤 压 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-148 。 
表 2-148 铝 及 铝 合金 挤 压 棒 的 规格 及 理论 重量 






























































公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 
/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
5.0 0. 055 0. 0699 0. 0606 
5.5 0.067 0. 0847 0.0734 
6.0 0. 079 0. 101 0. 087 
6.5 0. 093 0. 118 0. 103 
7.0 0. 108 0. 137 0. 119 
7.5 0. 124 0. 158 0. 136 
8.0 0. 141 0. 179 0. 155 
8.5 0. 159 0.202 0. 175 
9.0 0. 178 0. 227 0. 197 
9.5 0. 199 0. 253 0. 219 
10 0. 220 0. 280 0. 242 
11 0. 243 0. 309 0. 268 
11 0. 266 0. 339 0. 293 
12 0. 291 0. 370 0. 321 
12 0.317 0. 403 0. 349 
13 0. 372 0. 473 0.410 
14 0. 431 0. 549 0. 475 
15 0. 495 0. 630 0. 546 
16 0. 563 0. 749 0. 621 

























































































(Ж) 
公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 

/mm AJAS 方 形 棒 六角 形 棒 
17 0.636 0. 809 0.701 
18 0.713 0.907 0.786 
19 0.794 1.011 0.875 
20 0.880 1.120 0.970 
21 0.970 1,235 1.070 
22 1. 064 1. 355 1. 174 
24 1. 267 1.613 1. 397 
25 1. 374 1. 750 1. 516 
26 1. 487 1. 893 1. 639 
27 1. 603 2.041 1. 768 
28 1. 724 2. 195 1. 901 
30 1.979 2. 520 2. 182 
32 2.252 2.867 2. 483 
34 2. 542 3. 237 2. 803 
35 2.694 3. 430 2. 970 
36 2.850 3. 629 3. 143 
38 3. 175 4. 043 3.502 
40 3.518 4.480 3.880 
41 3. 697 4.707 4.076 
42 3. 879 4. 939 4.278 
45 4. 453 5.670 4.911 
46 4. 653 5.925 5.131 
48 5.067 6.451 5.587 
50 5.498 7. 000 6. 062 
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( 续 ) 
公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 

/mm AJAS 方 形 棒 六角 形 棒 
51 5.720 7.283 6.307 
52 5.946 7.571 6.557 
55 6. 652 8. 470 7.336 
58 7.398 9.419 8. 159 
59 7.655 一 一 
60 7.917 10.080 8.730 
62 8. 453 一 一 
03 8. 728 == 一 
65 9.291 11. 830 10. 246 
70 10. 78 13.721 11. 883 
75 12. 37 15. 75 13. 640 
80 14. 07 17. 92 15. 519 
85 15. 89 20. 23 17. 52 
90 17. 81 22. 68 19. 64 
95 19. 85 25. 27 21. 88 
100 21. 99 28. 00 24. 25 
105 24. 25 30. 87 26.73 
110 26. 61 33. 88 29. 34 
115 29. 08 37. 03 32. 07 
120 31. 67 40. 32 34. 92 
125 34. 36 43.75 37. 89 
130 37. 16 47. 32 40. 98 
135 40. 08 51. 03 44. 19 
140 43. 10 54. 88 47.53 
145 46. 24 58. 87 50. 98 















































( 续 ) 
公称 尺寸 由 理论 重量 / (kg/m ) 
/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
150 49. 48 63. 00 54.56 
160 56. 30 71. 68 62. 07 
170 63. 55 80. 92 70. 08 
180 71.25 90. 72 78.56 
190 79. 39 101.08 87.54 
200 87. 96 112. 00 96. 99 
① 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 


2.11.2 铝 及 铝 合 金 拉 制 棒 
铝 及 铝 合金 拉 制 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-149, 
表 2-149 铝 及 铝 合金 拉 制 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(YS/T 624—2007) 








牌 号 状 态 直径 | 边 长 | 厚度 | 宽度 


/mm | /mm | / | /mm 





1060 、1100 0 、F、H1S 








2024 OF 、T4 、T351 
O.F TA 、T6 T351., 

2014 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 
T651 К М А 1 





3003 ‚5052 OF 、H14 、H18 100. 00|50. 00 | 40. 00 | 60. 00 
7075 OF 、T6 1651 


6061 F 、T6 
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2.12 铝 及 铝 合 金 型 材 


2.12.1 铝 及 铝 合 金 挤 压 型 材 
馈 及 馈 合 金 挤 压 型 材 的 典型 牌号 见 表 2-150。 其 尺 
寸 偏 差 等 级 见 表 2-151, 
Ж 2-150 铝 及 铝 合 金 挤 压 型 材 的 典型 牌号 
( CB/T 14846—2008) 




















HO р AAA 
AR R 型 材 典型 牌号 
型 材 类 别 划 分 型 材 
外 接 
牌号 1 Ж T Ж БИ 
| H. 
юм | тж | лж | (жаг) | (шаг) | 
ши 
( 软 合 金沙 硬 合金 ) 型 材 典 型 材 典 СЭР 
型 牌号 型 牌号 
! ыг 1050A 、1060 、 
人 11001200 .1350 
2A11 2A12 
Р вэ 2017. 2017A、| = 
ТЭ 2014、 2014A 11000 
2024 
: 25 3А21 ‚3003, 
a i 3103 
4x x x 所 有 一 一 = 




















铝 或 铝 合金 
型 材 类 别 划 分 





I 类 


( 硬 合 


金 ) 








Sx x x 


Mg 质 
量 分 数 
的 平均 
值 小 于 
3.0% 


量 分 


Mg 质 

数 
的 平均 
值 不 小 
F 3.0% 


5A02 5005, 
5005A, 5051A, 
5251 5052 ‚5454 


5A03 、5A05 、 
SA06 、 5154A, 
5754. 5019. 
5083 ,5086 





6x x x 


所 有 


6А02 、6101A 、 
6101B、 6005. 
6005А, 6106, 
6351. 6060. 
6061. 6261. 
6063, 6063A、 
6463. 6463A 、 
6081 、6082 





T x x x 


所 有 














7A04 、7003 、 
7005 、 7020 、 
7022 、 7049A, 
7075 ‚7178 





< 


= 


1000 


500 


表 2-1S1 铝 及 铝 合金 挤 压 型 材 的 尺寸 偏差 等 级 
(СВ/Т 14846 一 2008 ) 


02221 А m) 2 等 级 
































































































































BRE 壁 厚 尺 寸 偏 差 普通 级 .高 精 级 、 超 高 精 级 

JERE JERK Hi 普通 级 .高 精 级 А т} 

角度 偏差 普通 级 .高 精 级 、 超 高 精 级 
倒 角 半径 及 圆 角 半径 偏差 不 分 级 
曲面 间 际 不 分 级 

平面 同 隙 普通 级 .高 精 级 ` 超 高 精 级 

纵向 弯曲 度 普通 级 .高 精 级 、 超 高 精 级 

弯曲 度 纵向 波浪 度 普通 级 高 精 级 、 超 高 精 级 
纵向 侧 弯 度 不 分 级 

扭 拧 度 普通 级 .高 精 级 、 超 高 精 级 

切 斜 度 普通 级 .高 精 级 、 超 高 精 级 
长 度 偏差 不 分 级 














2.12.2 铝 及 铝 合金 直角 型 材 
铝 及 铝 合 金 直角 型 材 的 截面 形状 见 图 2-41。 其 规格 
及 理论 重量 见 表 2-152, 


эь 


Ё 241 铝 及 铝 合金 直角 
型 材 的 截面 形状 
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R 2-152 铝 及 铝 合金 直角 型 材 的 规格 及 理论 重量 










































































截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 
В t /em? /(kg/m) 
12 1.0 0. 234 0. 065 
12 2.0 0.440 0. 122 
12.5 1.6 0. 377 0.105 
15 1.0 0.294 0.082 
15 1.2 0. 353 0. 098 
15 1. 5 0. 434 0. 121 
15 2.0 0. 564 0. 157 
15 3.0 0. 820 0. 228 
16 1.6 0.429 0.119 
16 2.4 0.726 0.202 
18 1.5 0.524 0.146 
18 2.0 0.684 0. 190 
19 1.6 0. 585 0. 163 
19 2.4 0. 861 0. 239 
19 3.2 1. 125 0.313 
20 1.0 0. 397 0. 110 
20 1.2 0. 473 0. 131 
20 1. 5 0. 584 0. 162 
20 2.0 0. 764 0. 212 
20 3.0 1. 140 0. 317 
20 4.0 1. 475 0.410 
20.5 1.6 0.633 0.176 
23 2.0 0.880 0.245 
1.2 0. 0 











. 166 
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(2) 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

В t /cm? / (kg/m) 
25 1.3 0. 734 0. 204 
25 1.6 0. 777 0.216 
25 2.0 0. 964 0. 268 
25 2-5 1.189 0.331 
25 3.0 1.410 0.392 
25 3.2 1. 509 0. 420 
25 3.5 1.641 0.456 
25 4.0 1.857 0.516 
25 5.0 2. 242 0.623 
27 2.0 1.041 0.289 
27 2.0 1.090 0.303 
30 1.5 0.884 0.246 
30 2.0 1.164 0.324 
30 2.5 1.438 0.400 
30 3.0 1.720 0.478 
30 4.0 2.240 0.623 
32 2.4 1.494 0.415 
32 3.2 1. 957 0. 544 
32 3.5 2.131 0. 592 
32 6.5 3. 728 1. 036 
35 3.0 2. 005 0. 557 
35 4.0 2.657 0. 739 
38 2.4 1. 773 0. 493 
38.3 3.5 2. 562 0.712 
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( Ж) 

ЖАШ ДУГ ¿mm 截面 面积 理论 重量 

В t /сш? / (kg/m) 
38. 3 5.0 3.590 0. 998 
38.3 6.3 4,444 1,235 
40 2.0 1,564 0.435 
40 2,5 1,944 0. 540 
40 3.0 2.320 0. 645 
40 3.5 2.671 0. 743 
40 3.55 2. 694 0. 749 
40 4.0 3.057 0. 850 
40 5.0 3. 750 1. 043 
45 4.0 3. 457 0. 961 
45 5.0 4. 277 1. 189 
50 3.0 2. 920 0.812 
50 4.0 3. 857 1. 072 
50 5.0 4. 777 1. 328 
50 6.0 5.655 1. 572 
50 6. 5 6.110 1. 699 
50 12.0 10. 600 2. 947 
60 5.0 5.777 1. 606 
60 6.0 6.855 1.906 
75 7.0 10.010 2.783 
75 8.0 11. 360 3. 158 
75 10.0 14. 000 3. 892 
90 5.0 8.750 2.433 
90 8.0 13. 760 3.825 
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2.12.3 铝 及 铝 合金 丁字 型 材 


铝 及 铝 合金 丁字 型 材 的 截面 形状 见 图 2-42。 其 规格 
及 理论 重量 见 表 2-153。 





8242 铝 及 铝 合金 丁 






































字 型 材 的 截面 形状 

R 2-153 铝 及 铝 合 金 丁 字 型 材 的 规格 及 理论 重量 

截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

H B t /em* /( kg/m ) 
15 25 1 0. 405 0.113 
19 50 2 1.378 0.383 
20 20 2 0.760 0.211 
20 30 1.5 0.740 0.206 
20 35 2 1.060 0.295 
20 37 2 1.117 0.311 
20 42 2 1.200 0.334 
20 42 2 1.240 0.345 
20 45 3 1.860 0.517 
20 90 2 2.160 0.600 
21 53 1.8 1.300 0.361 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

H B t /cm? / (kg/m) 
22 48 1.4 0.960 0.267 
25 29 1.6 0.847 0.235 
25 35 1.5 0. 890 0.247 
25 38 2.5 1.510 0.420 
25 40 2 1.280 0.356 
25 45 2.5 1.720 0.480 
25 45 3 2.019 0.561 
25 45 4 2.708 0.753 
25 48 1.4 1.012 0.288 
25 48 1.5 1.082 0.301 
25 50 2 1.499 0.417 
25 50 2.5 1.851 0.515 
26 38 2.5 1.554 0.432 
27 70 2 1.920 0.534 
29 38 1.6 1.055 0.293 
29 58 2.5 2.180 0.606 
29 58 3.5 2.991 0.831 
30 40 1.5 1.040 0.289 
30 40 2 1.370 0.381 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

H B t /cm? / (kg/m) 
30 45 3 2.150 0.597 
30 56 4 3.280 0.912 
30 68 6.5 6.100 1.696 
32 45 3 2.259 0.628 
32 48 2.4 1.874 0.521 
32 50 3 2.423 0.674 
35 32 1.5 1.000 0.278 
35 35 4 2.713 0.754 
35 40 2 1.468 0.408 
37 42 2 1.500 0.417 
38 44 5 3.910 1.087 
38 50 3.5 3.026 0.841 
38 50 4.8 3.990 1.109 
39 75 5 5.510 1.532 
40 36 5 3.350 0.933 
40 45 3 2.479 0.689 
40 45 4 3.274 0.910 
40 68 3 3.300 0.917 
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(28) 
截面 尺寸 /mm 截面 面积 理论 重量 

H B t /em’ /(kg/m) 
40 130 6 9.840 2.736 
42 64 4 4. 100 1.140 
45 40 2.2 1.860 0.517 
50 70 4 4.640 1.300 
51 51 2.4 2.443 0.679 
54 50 3 3.040 0.845 
54 68 3 3.608 1.003 
64 50 5 5.781 1.607 
68 50 2 2.320 0.645 
70 37 2 2.100 0.584 
70 55 2 2.460 0.684 
74 66 6 8.080 2.246 
75 40 3 3.400 0.945 
80 50 2 2.560 0.712 
80 60 3 4.110 1.143 
83 50 3 3.953 1.099 
90 77 10 15.700 4.365 














2.12.4 铝 及 铝 合 金 槽 形 型 材 





铝 及 铝 合金 槽 形 型 材 的 截面 形状 见 图 2-43。 其 规格 


及 理论 重量 见 表 2-154, 
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ЖЭ 


園 2-43 Eis E BE 



























































Ж 2-154 铝 及 铝 合 金 模 形 型 材 的 规格 及 理论 重量 
序号 截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
В Н t /cm? / (kg/m) 
1 13 13 1.6 0.561 0.156 
2 13 34 3.3 2.579 0.717 
3 20 15 1.3 0.620 0.172 
4 21 28 4 2.868 0.797 
5 25 13 2.4 1.134 0.315 
6 25 15 1.5 0.795 0.221 
7 25 18 Їнэ 0.870 0.242 
8 25 18 2 1.140 0.317 
9 25 20 2.5 1.520 0.423 
10 25 20 4 2.280 0.634 
11 25 25 5 3.250 0.904 
12 30 15 1.5 0.870 0.242 
13 30 18 1.5 0.960 0.267 
14 30 20 1.335 0.371 
15 30 22 3.870 1.076 
16 32 25 1.8 1.437 0.399 
17 32 25 2.5 1.925 0.535 
18 35 20 2.5 1.770 0.492 
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(2%) 
序号 截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
B H t /cm’ /(kg/m) 
19 35 30 2 1. 833 0.510 
20 38 50 5 6.560 1.824 
21 40 18 2 1.453 0.404 
22 40 18 2.5 1.795 0.499 
23 40 18 3 2.129 0.592 
24 40 21 4 2.960 0.823 
25 40 25 2 1.730 0.481 
26 40 25 3 2.549 0. 709 
27 40 30 3.5 3.250 0.904 
28 40 32 3 2.978 0.828 
29 40 50 4 5.280 1.468 
30 45 20 3 2.370 0.659 
31 45 40 3 3.638 1.011 
32 46 25 5 4.300 1.195 
33 50 20 4 5.331 1.482 
34 50 30 2 2.120 0.589 
35 50 30 4 4.131 1.148 
36 55 25 5 4.819 1.340 
37 55 30 3 3.299 0.917 
38 60 25 4 4.131 1.148 
39 60 35 5 6.000 1.668 
40 60 40 4 4.480 1.245 
41 63 38.3 4.8 6.275 1.744 
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(2) 
序号 截面 尺寸 /mm 截面 面积 | 理论 重量 
B H t /cm’ /(kg/m) 
42 64 38 4 5.300 1.473 
43 70 25 3 3.449 0.959 
44 70 25 5 5.500 1.529 
45 70 26 3.2 3.700 1.028 
46 70 30 4 4.931 1.371 
47 70 40 5 7.080 1.968 
48 75 45 5 7.831 2.177 
49 80 30 4.5 6.010 1.671 
50 80 35 4.5 6.414 1.783 
51 80 35 6 8.280 2.302 
52 80 40 4 6.131 1.704 
53 80 40 6 8.900 2.474 
54 80 60 4 7.480 2.079 
55 90 50 6 10.680 2.969 
56 100 40 6 10.080 2.802 
57 100 48 6.3 11.550 3.211 
58 100 50 5 9.580 2.663 
59 128 40 9 17.100 4.754 

















2.13 铜 及 铜 合 金管 


2.13.1 铜 及 铜 合 金 拉 制 管 
铜 及 铜 合金 拉 制 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-155, 
其 理论 重量 见 表 2-156 。 
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3:2-155 铜 及 铜 合金 拉 制 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( CB/T 1527—2006) 












































й Ж 和 (方 ) Ж 
ж 号 Ж Ж | 外 径 | 壁 厚 | 対辺 距 | 壁 厚 
/mm | /mm /mm /mm 
k (M). 
轻 软 (M。) | 3- 
T2, тз, TUI, | 硬 (Y). | 360 |0.5- 
TU2 、TP1 、TP2 | 特 硬 (Т) 15 i 
ュ I レ 3 ~ 
半 便 (Y。) 
100 一 一 一 
H96. H90 29 3 - 
Н85, H80., Н85А 200 
100 
H70. Н68. Н59 | Ж (М), 
НРЬ59-1, 、HSn62-1 | 轻 软 (М,) | 27 102- 0.2 
HSn70-1 、 半 硬 (Y)、| 100 | 10 1 
H70A 、H68A 硬 (Y) 
H65. H63. H62. з 
HPb66-0.5. H65A 200 
18 ~ |6.5- 
半 便 (Y。) 
31 | 13 
НРЬ63-0. 1 た 
123: (Y3)| | 1 
31 | 13 
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(28) 
й É | # (方 ) É 
ж 5 状 © | 外 径 | 壁 厚 | 对 边 距 | 壁 厚 
/mm | /mm | /mm /mm 
Ж (Y). : 
BZn15-20 半 硬 (Y。) 、| 
40 
$k (M) 
tE (Y). ys 
ВЕе10-1-1 半 硬 (ҮҮ), ИЕ ЭЭ? 
160 | 8 
$k (M) 
半 便 (Y,). 8- 
ВЕе30-1-1 
$k (M) 80 

















Е: 1. 4 < 100mm 的 圆 形 直 管 ， 供 应 长 度 为 1000 ~ 
7000mm; 其 他 规格 的 团 形 直 管 供应 长 度 为 500 ~ 
6000 шт 。 

2. 知 (Jr) 形 直 管 的 供应 长 度 为 1000 ~ 5000mm 

3. 4 «30шш, E < 3mm 的 圆 形 管材 和 圆周 长 
ミ 100mm 或 圆周 长 与 壁 厚 之 比 <15 Ж (方 ) Ж 
管材 ， 可 供应 长 度 宇 6000mm 的 盘 管 。 
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表 2-156 銅 及 銅 合金 拉 制 管 的 理 疹 重量 


( GB/T 1527—2006) 


























壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 理论 重量 
/mm / (kg/m) /mm /mm / (kg/m) 
0.5 0. 035 0.5 0. 105 
0.75 0. 047 0.75 0.152 
1.0 0.056 1.0 0. 196 
1.5 0. 063 : 1.5 0. 272 

2.0 0. 335 
Чү шэн 2.5 0. 384 
0. 75 0. 068 2 р 
к 3.5 0.440 
1.5 0. 105 

0.5 0.119 
0.5 0.063 0.75 0.173 
0.75 0. 089 1.0 0.224 
1.0 0.112 1.5 0.314 
1.5 0. 147 9 20 4391 
0.5 don 2.5 0. 454 
0.75 0.110 3.0 0. 503 
1.0 0. 140 SD 0. 538 
1.5 0. 189 0.5 0. 133 

0. 75 0. 194 
ца шэг 1.0 0. 252 
0.75 0.131 10 122 ВЕ 
So 208 2.0 0. 447 
ыз шон 2.5 0. 524 
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(28) 
外 径 | ын | 理论 重量 | 外 径 | ен | 理论 重量 
/mm /mm / (kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
i 3.0 0. 587 2.0 0.615 
3.5 0. 636 z 2.5 0. 734 
0.5 0. 147 га: 0,839 
0.75 0.215 а) 9:22 
1.0 0. 280 0.5 0. 189 
ч 1.5 0. 398 0. 75 0.278 
2.0 0. 503 1.0 0. 363 
2.5 0.594 1.5 0. 524 
3.0 0. 671 14 2.0 0.671 
3.5 0. 734 2.5 0.803 
0.5 0.161 3.0 0.922 
0.75 0. 236 3.5 1.027 
1.0 0. 307 0.5 0.203 
б 1.5 0. 440 0. 75 0. 299 
2.0 0. 559 1.0 0. 391 
2:8 0. 664 1.5 0. 566 
3.0 0. 755 18 2.0 0. 727 
3.5 0. 831 2.5 0. 873 
0.5 0. 175 ын 085 
= 0.75 0. 257 о 212 
1.0 0. 335 0.5 0.217 
1.5 0. 482 а. 1.0 0. 419 
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(Ж) 
外 径 дЕн | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
1.5 0. 608 3.5 1. 418 
2.0 0. 782 18 4.0 1. 565 
2.5 0. 943 4.5 1. 698 
16 3.0 1. 090 
0.5 0. 259 
3.5 1. 223 
1.0 0. 503 
4.0 1. 341 
1.5 0. 734 
4.5 1. 446 
2.0 0. 950 
0.5 0.231 19 2.5 1.153 
1.0 0.447 3.0 1.341 
1.5 0.650 3.5 1.516 
2.0 0. 838 4.0 1. 677 
17 2.5 1. 013 4,5 1. 823 
3.0 1. 174 
ир Б 0.5 0.273 
11 1-8 1.0 0. 531 
j | 1.5 0.776 
4.5 1. 572 
2.0 1.006 
0.5 0.231 20 2.5 1. 223 
1.0 0. 475 3.0 1. 425 
1.5 0. 692 3. 5 1. 615 
2.0 0. 894 4.0 1.789 
2.5 1. 083 4.5 1.950 
3.0 1.258 21 1.0 0. 559 
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(2) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
1.5 0. 817 4.0 2.124 
2.0 1. 062 23 4.5 2. 328 
2.5 1.293 5.0 2.515 
27 3.0 1. 509 1.0 0. 643 
3.5 1.713 1.5 0.943 
4.0 1. 900 2 0 1 230 
4.5 2. 075 2 5 1 502 
の 24 3.0 1.761 
1.0 0.587 3.5 2. 005 
1.5 0.859 4. 0 2. 236 
2.0 1.118 4.5 2.452 
2.5 1. 362 5.0 2.655 
22 3.0 1. 593 1.0 0. 671 
3.5 1. 810 1.5 0.985 
4.0 2.012 2.0 1.286 
4.5 2.201 2.5 1.572 
5.0 22278 25 3.0 1. 844 
1.0 0. 615 3. 5 2.103 
1. 5 0. 901 4.0 2.347 
2.0 1. 174 4. 5 2. 578 
23 229 1. 433 5.0 2.795 
3.0 1. 678 1.0 0. 699 
3.5 1. 909 29 1.5 1.027 
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(Ж) 
外 径 EE | 理论 重量 | ЖЖ 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
2.0 1. 341 58 4.5 2.955 
2.5 1. 642 5.0 3.214 
3.0 1. 928 1.0 0.782 
26 3.5 2.201 1.5 1. 153 
4.0 2. 459 1. 509 
4.5 2. 704 2.5 1.851 
5.0 2. 934 (29) | 3.0 2. 180 
1.0 0. 727 3,5 20997 
1.5 1. 069 ша 22223 
2.0 1. 397 4.5 AN 
2.5 1.712 5.0 3.354 
27 3.0 2.012 1.0 0.810 
3.5 2. 299 1.5 1. 195 
4.0 2.571 2.0 1. 565 
4.5 2. 830 2.5 1.921 
5.0 З. 074 30 3.0 2. 264 
1.0 0.755 ыг s 
1.5 1.111 4.0 20580 
2.0 1. 453 4.5 9208 
28 5 1. 782 эг) 228 
3.0 2. 096 1.0 0. 838 
3.5 2. 398 31 .5 1.237 
4.0 2. 683 2.0 1.621 
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(28) 
外 径 дё | 理论 重量 外 径 壁 厚 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
2. 5 1. 991 33 5.0 3.912 
3.0 2. 347 1.0 0.922 
” 3.5 2. 690 1.5 1.362 
4.0 3.018 2.0 1. 789 
4.5 3. 333 2.5 2.201 
5.0 3. 633 34 3.0 2. 599 
1.0 0. 866 3,5 2.985 
1.5 1.279 4.0 3.354 
2.0 1. 677 4.5 3,710 
2.5 2. 062. 5.0 4. 052 
32 3.0 2.431 1.0 0.950 
3.5 2.789 1.5 1.404 
4.0 3.130 2.0 1. 844 
4.5 3.458 2.5 2.271 
5.0 3.773 35 3.0 2. 683 
1.0 0. 894 ЭН шил 
123 1. 320 4.0 3.465 
2.0 1. 733 Цэ ө 
2.5 2. 131 5.0 S: 192 
n 3.0 2.515 1.0 0. 978 
3.5 2. 885 1.5 1. 446 
4.0 3. 242 2.0 1.900 
4.5 3. 584 2.5 2.340 
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( 续 ) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 理论 重量 
/mm /mm / (kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
3.0 2. 767 1.0 1.062 
3.5 3.179 1.5 1.572 
36 4.0 3.577 2.0 2. 068 
4.5 3. 961 2.5 2. 550 
5.0 4. 332 (39) 3.0 3.018 
1.0 1. 006 3.5 ты? 
145 1. 488 ы, ы, 
2 0 1. 956 4.5 4.339 
2.5 2.410 5.0 4,751 
37 3.0 2. 850 1.0 1. 090 
3.5 3. 277 1.5 1.614 
4.0 3. 689 2.0 2.124 
4.5 4. 087 2.5 2.620 
5.0 4.471 40 3.0 3.102 
1.0 1. 034 3.5 3.570 
1.5 1.530 4.0 4.024 
2.0 2.012 4.5 4.464 
2.5 2. 480 5.0 4. 891 
38 3.0 2. 934 1.0 1.118 
3.5 3. 374 1.5 1.656 
4.0 3.801 (41) 2.0 2.180 
4.5 4.213 2.5 2. 690 
5.0 4.611 3.0 3.186 
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(2) 

外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 

3.5 3. 668 (43) 5.0 5.310 

4.0 4.136 6.0 6.204 

(41) 4.5 4. 590 1.0 1.202 

5.0 5.030 1.5 1.782 

6.0 5. 869 2.0 2.347 

1.0 1. 146 2.5 2.899 

1.5 1, 699 (44) 3.0 3. 437 

2.0 2. 236 3.5 3.961 

2::5 2.761 4.0 4.471 

3.0 3. 270 4.5 4.967 

3.5 3.766 5.0 5.449 

4.0 4. 248 6.0 6.372 

4.5 4.716 1.0 1.230 

5.0 5.170 1.5 1.823 

6.0 6.036 2.0 2 403 

1.0 1.174 2-5 2. 969 

1.5 1. 740 45 3.0 3.521 

2.0 2. 292 3.5 4. 059 

2.5 2. 830 4.0 4. 583 

9092 3.0 3. 354 459 5. 093 

3 は る 9 3. 864 5.0 5.589 

4.0 4. 360 6.0 6.539 

4.5 4. 842 (46) 1.0 1.258 























521 

















(2) 

外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 

1.5 1. 865 3.0 3.773 

2.0 2.459 3.5 4.353 

255 3. 039 р 4.0 4.918 

3.0 3. 605 4.5 5.470 

(46) 3.5 4. 157 5.0 6. 008 

4.0 4. 695 6.0 7.042 

4.5 5.219 1.0 1.341 

5.0 5. 729 1.5 1.991 

6.0 6. 707 2.0 2.627 

1.0 1. 286 2.5 3. 249 

1. 5 1. 907 (49) 3.0 3.857 

2.0 2. 515 325 4.450 

2.5 3. 109 4.0 5. 030 

3.0 3. 689 4.5 5.596 

ыг 3.5 4.255 5.0 6. 148 

4.0 4. 807 6.0 7.210 

4.5 5. 345 1.0 1.369 

5.0 5. 869 1.5 2.033 

6.0 6. 875 2.0 2.683 

1.0 1. 313 50 2.5 3.319 

1. 5 1. 949 3.0 3. 940 

Ч? 2.0 2.571 3.5 4.550 

2.5 3.179 4.0 5. 142 
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(2) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
4.5 5. 722 1.0 1. 509 
50 5.0 6. 288 1. 5 2. 243 
6.0 7. 378 2.0 2.962 
1.0 1.425 2.5 3. 668 
1 5 2.117 së 3.0 4. 360 
2 0 2 795 3. 5 5. 037 
2.5 3. 458 ыг Ио 
2) | 30 | 4108 ын 。 
3.5 4. 744 i : 
4.0 5.366 6.0 8.216 
4.5 5. 973 1.0 1. 537 
5.0 6. 567 1.5 2.285 
6.0 7.713 2.0 3.018 
1.0 1.481 2.5 3.738 
“ар” (ву) | 3.0 4.443 
2 0 2 906 3. 5 5.135 
2.5 3 598 4.0 5.813 
3.0 4.276 4.5 6.476 
54 25 438 5.0 7. 126 
4.0 5 589 6.0 8.384 
4.5 6. 225 1.0 1,593 
5.0 6. 847 58 1. 5 2.368 
6.0 8. 048 2.0 3.130 
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(28) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
2.5 3. 878 5.0 7.965 
3.0 4.611 6.0 9.390 
3.5 5.331 7.0 10. 759 
(62) 
58 4.0 6. 036 8.0 12. 073 
4.5 6. 728 (9.0) 13. 330 
5.0 7.406 10.0 14. 532 
ou 2 2.0 3.465 
1.0 1. 649 2::5 4. 297 
1. 5 2. 452 3.0 5.114 
2.0 3. 242 3.5 5.918 
2.5 4. 017 4.0 6. 707 
“ó 3.0 4. 779 (64) 4.5 7.483 
3.5 5. 526 5.0 8. 244 
4.0 6. 260 6.0 9. 725 
4.5 6.980 7.0 11. 150 
5.0 7. 685 8.0 12. 520 
6.0 9. 055 (9.0) 13. 833 
2 0 3 354 10.0 15. 091 
2.5 4.157 2.0 3.521 
3.0 4. 946 2.5 4.367 
(62) 
3.5 5. 722 65 3.0 5.198 
4.0 6.483 3.5 6.051 
4.5 7.231 4.0 6.819 
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(2) 

外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 

4.5 7. 608 4.0 7.154 

5.0 8. 384 4.5 7.986 

6.0 9. 893 5.0 8. 803 

65 7.0 11. 346 6.0 10. 396 

8.0 12. 743 S 7.0 11. 933 

(9.0) 14. 085 8.0 13. 414 

10.0 15.370 (9.0) 14. 839 

2.0 3 577 10.0 16. 209 

2.5 4. 436 2.0 3. 801 

3.0 5.282 2.5 4.716 

3.5 6.113 3.0 5.617 

4.0 6.931 3.5 6. 504 

4.5 7.734 4.0 7.378 

(66) 

5.0 8. 524 4.5 8. 237 

6.0 10. 061 29 5.0 9.082 

7.0 11.542 6.0 10. 737 

8.0 12. 967 7.0 12. 324 

(9.0) 14. 336 8.0 13. 861 

10.0 15. 650 (9.0) 15. 342 

2 0 3 689 10.0 16. 768 

2.5 4. 576 2.0 3.912 

~ 3.0 5. 449 (72) 2.5 4. 856 

3.5 6.312 3.0 5.785 
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(28) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
3.5 6. 700 3.0 6.036 
4.0 7. 601 3. 5 6. 993 
4.5 8. 489 4.0 7.937 
5.0 9.362 4.5 8. 866 
(72) 6.0 11. 067 5 5.0 9.781 
7.0 12.715 6.0 11. 570 
8.0 14. 308 7.0 13. 302 
(9.0) 15. 845 8.0 14. 979 
10.0 17. 327 (9.0) 16. 600 
2.0 4 024 10.0 18. 165 
2.5 4. 995 2.0 4. 136 
3.0 5. 952 2.5 5.135 
3.5 6. 896 3.0 6. 120 
4.0 7. 825 3.5 7.091 
4.5 8. 740 4.0 8.048 
(74) 
5.0 9. 641 4.5 8.992 
6.0 11.402 19 5.0 9.921 
7.0 13. 107 6.0 11. 737 
8.0 14. 755 7.0 13. 498 
(9.0) 16. 348 8.0 15. 203 
10.0 17. 885 (9.0) 16. 851 
2.0 4 080 10.0 18. 444 
с 2.5 5. 065 (78) 2.0 4. 248 
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(2) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
2.5 5. 275 2.0 4.471 
3.0 6. 288 2x5 5. 554 
3.5 7. 287 3.0 6. 623 
4.0 8. 272 3. 5 7.678 
4. 5 9. 243 4.0 8.719 
(78) 5.0 10. 200 (82) 4.5 9.746 
6.0 12. 073 5.0 10. 759 
7.0 13. 889 6.0 12. 743 
8.0 15. 650 7.0 14. 672 
(9.0) 17. 354 8.0 16. 544 
10.0 19. 003 (9.0) 18. 361 
2 0 4 360 10.0 20. 121 
2.5 5.415 2.0 4. 583 
3.0 6. 456 2⁄5 5.694 
3.5 7. 483 3.0 6.791 
4.0 8. 496 3.5 7.874 
4.5 9. 495 4.0 8. 943 
С 5.0 10. 480 (84) 4.5 9. 998 
6.0 12. 408 5.0 11. 039 
7.0 14. 280 6.0 13. 079 
8.0 16. 097 7.0 15. 063 
(9.0) 17. 857 8.0 16. 991 
10.0 19. 562 (9.0) 18. 864 
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( Ж) 

外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 

(84) 10.0 20. 680 n (9.0) 19. 367 

2.0 4. 639 10.0 21. 239 

2::5 5.764 2.0 4. 807 

3.0 6. 875 2::5 5.973 

3.5 7.972 3.0 7.126 

4.0 9. 055 3.5 8.265 

4.5 10. 123 4.0 9. 390 

2 5.0 11. 178 4. 5 10. 501 

(88) 

6.0 13. 246 5.0 11. 598 

7.0 15. 259 6.0 13. 749 

8.0 17. 215 7.0 15. 845 

(9.0) 19. 115 8.0 17. 885 

10.0 20. 960 (9.0 19. 870 

2 0 4 695 10.0 21. 798 

2.5 5. 834 2.0 4.918 

3.0 6. 959 2.5 6.113 

3.5 8. 069 3.0 7.294 

4.0 9. 166 3.5 8.461 

i 4.5 10. 249 90 4.0 9.613 
5.0 11.318 4.5 10. 752 

6.0 13.414 5.0 11. 877 

7.0 15. 454 6.0 14. 085 

8.0 17. 438 7.0 16. 237 
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( 续 ) 
外 径 дё | 理论 重量 外 径 壁 厚 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
8.0 18. 333 7.0 17. 019 
90 (9.0) | 20.373 (94) 8.0 19. 227 
10.0 22. 357 (9.0) 21. 379 
10.0 23. 475 
2.0 5. 030 
2.5 6. 253 2 5.254 
3.0 7.462 2.5 6. 532 
3.5 8. 656 3.0 7.797 
4.0 9. 837 э 9. 048 
4.5 11. 004 4.0 10. 284 
2 の | =s | 157 эх. |! 555. | Шәй 
6.0 14 420 5.0 12. 722 
7.0 16.628 6.0 15. 091 
8.0 18. 780 7.0 17. 410 
(9.0) | 20.876 8.0 19. 674 
10.0 | 22.916 (9.0) | 21.882 
10.0 24. 034 
2.0 5. 142 
2.5 6. 393 2.0 5.366 
3.0 7. 629 223 6. 672 
3.5 8.852 3.0 7.965 
УЛ 4.0 10. 061 (98) 3.5 9. 243 
4.5 11.255 4.0 10. 508 
5.0 12. 436 4.5 11. 758 
6.0 14.755 5.0 12. 995 
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(28) 

外 径 EE | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
6.0 15. 426 5.0 13. 973 

7.0 17. 802 6.0 16. 600 

(98) 8.0 20. 121 ү 7.0 19. 171 
(9.0) 22. 385 8.0 21. 686 

10. 0 24. 592 (9.0) 24. 145 

10.0 26. 549 

2.0 5.477 

2.5 6.812 2.0 6. 036 

3.0 8. 132 2.5 7.510 

3 5 9 439 3.0 8.971 

4 0 10.731 3. 5 10. 417 

4.5 12. 010 Нэн 

5.0 13. 274 110 ・ : 

6.0 15. 762 5.0 14. 679 

7.0 18. 193 6.0 17. 438 

8 0 20. 568 7.0 20. 149 

(9.0) 22. 888 8.0 22. 804 

10.0 | 25.151 (9.0) | 25.403 

10.0 27. 960 

2.0 5.757 

2.5 7.161 2.0 6.316 

3.0 8. 551 2.5 7.860 

ыг 3.5 9. 928 115 3.0 9. 390 
4.0 11. 290 3.5 10. 906 

4.5 12. 639 4.0 12. 408 
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(28) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
4.5 13. 896 4.0 13. 526 
5.0 15.370 4.5 15. 154 
6.0 18.277 5.0 16. 768 
115 7.0 21.127 医 6.0 19. 953 
8.0 23.922 7.0 23. 083 
(9.0) 26. 660 8.0 26. 157 
10.0 29. 343 (9.0) 29. 176 
2 0 6 595 10.0 32. 138 
2.5 8. 209 2.0 7.154 
3.0 9. 809 2.5 8.912 
3.5 11.395 3.0 10. 647 
4.0 12. 967 3.5 12. 373 
150 4.5 14. 525 4.0 14. 085 
5.0 16. 077 4.5 15. 783 
6.0 19. 115 и 5.0 17. 466 
7.0 22. 105 6.0 20. 792 
8.0 25.040 7.0 24. 062 
(9.0) 27.918 8.0 27. 275 
10.0 30. 756 (9.0) 30. 433 
2 0 6.875 10.0 33. 552 
2.5 8. 558 2.0 7. 434 
кг 3.0 10. 228 135 25 9.257 
3.5 11.884 3.0 11.067 
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(2) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
3.5 12. 862 3.0 11. 905 
4.0 14. 644 3.5 13. 840 
4.5 16. 411 4. 0 15. 762 
5.0 18. 174 4.5 17. 669 
135 6.0 21. 630 Te 5.0 19. 562 
7.0 25.040 6.0 23. 307 
8.0 28. 393 7.0 26. 996 
(9.0) 31.691 8.0 30. 629 
10.0 34. 933 (9.0) 34. 206 
2 0 7.713 10.0 37. 746 
2.5 9. 606 2.0 8. 272 
3.0 11. 486 2.5 10. 305 
3.5 13. 351 3.0 12. 324 
4.0 15. 203 3. 5 14. 329 
(16 4.5 17. 040 4.0 16. 320 
5.0 18. 864 4. 5 18. 298 
6.0 22.469 ыг 5.0 20. 271 
7.0 26.018 6.0 24. 145 
8.0 29. 511 7.0 27. 974 
(9.0) 32. 948 8.0 31. 747 
10.0 36. 330 (9.0) 35. 463 
2.0 7.993 10.0 39. 124 
145 
229 9. 961 155 3.0 12. 743 
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(28) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
3.5 14. 818 5.0 22. 357 
4.0 16. 879 6.0 26. 660 
4.5 18. 926 7.0 30. 908 
5.0 20. 960 592 8.0 35. 100 
155 6.0 24. 984 (9.0) 39. 236 
7.0 28. 952 10.0 43. 316 
8.0 32. 864 
ТҮС 3.0 14. 001 
10. 0 40. 522 Би: шань 
4.0 18. 556 
3.0 13, 163 4.5 20. 813 
3.5 15.307 5.0 23. 067 
4.0 17,438 SN 6.0 27. 499 
4.5 19.555 7.0 31. 886 
б 5.0 21. 669 8.0 36. 218 
6.0 25. 822 (9.0) | 40.494 
7.0 29.930 10.0 44.736 
Э202 || 5 3.0 14. 420 
22:57 «922203 3.5 16. 775 
10.0 41.919 14) 18:15 
3.0 13. 582 175 4. 5 21. 442 
e 3.5 15. 769 5.0 23. 754 
4.0 17. 997 6.0 28. 337 
4.5 20. 184 7.0 32. 864 
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(2%) 
外 径 EE | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
8.0 37.336 3.0 15. 678 
175 (9.0) 41.751 3.5 18. 242 
10.0 46. 111 4.0 20. 792 
3 0 14 839 4.3 23. 328 
3.5 17. 264 190 36 ээ. 
4.0 19. 674 oy 08058 
4. 5 22. 070 7 — 
[өй 5.0 24. 453 (8703 ке 
6.0 29.176 
7 0 33. 843 10.0 50. 303 
8.0 38. 454 3.0 16. 097 
(9.0) 43. 009 32:95 18. 731 
10.0 47. 532 4.0 21. 351 
3 0 15 259 4. 5 23. 957 
3 5 17 753 (83 5.0 26. 549 
4.0 20. 233 6.0 31. 691 
4.5 22. 699 7.0 36. 777 
ss | 50 | 2548 - - 
6.0 30. 014 : i 
7.0 34. 821 10.0 51. 700 
8.0 39. 572 3.0 16. 516 
(9.0) 44. 266 200 3. 5 19. 220 
10.0 48. 906 4. 0 21. 910 
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( 续 ) 
外 径 EE | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
4.5 24. 585 4.0 25. 263 
5.0 27.247 4.5 28. 358 
6.0 32. 529 230 5.0 31. 439 
200 7.0 37.755 6.0 37. 559 
8.0 42.925 7.0 43. 624 
(9.0) | 48.039 3.0 19. 870 
10. 0 53.097 3.5 23. 132 
3.0 17. 354 4.0 26. 381 
3.5 20. 198 240 4.5 29. 616 
4.0 23.028 5.0 32. 837 
210 4. 5 25. 843 6.0 39. 236 
5.0 28. 659 7.0 45. 580 
6.0 34. 206 3.0 20. 708 
7.0 39.711 3.5 24. 110 
3.0 18. 193 4.0 27. 499 
3.5 21.176 250 4.5 30. 873 
4.0 24. 145 5.0 34. 234 
220 4.5 27.101 6.0 40.913 
5.0 30. 042 7.0 47. 536 
Цан 3.5 25. 089 
рэн Ви 4.0 | 28.617 
3.0 19.031 © 4.5 32. 131 
230 
3.5 22. 154 5.0 35. 649 
























































( Ж) 
外 径 壁 厚 | 理论 重量 外 径 壁 厚 | 理论 重量 
/mm /mm /(kg/m) /mm /mm /(kg/m) 
3.5 26. 067 3. 5 30. 957 
4.0 29. 735 4.0 35. 324 
270 320 
4.5 33. 388 4. 5 39. 676 
5.0 37. 028 5.0 44. 015 
3.5 27. 045 3.5 31.935 
4.0 30. 852 4.0 36. 442 
280 330 
4.5 34. 646 4.5 40. 934 
5.0 38. 426 5.0 45. 412 
3.5 28. 023 3. 5 32.913 
4.0 31.970 4.0 37. 559 
290 340 
4.5 35. 904 4.5 42. 191 
5.0 39. 823 5.0 46. 810 
329 29.001 3. 5 33. 892 
4.0 33. 088 4. 0 38. 677 
300 350 
4.5 37.161 4.5 43. 449 
5.0 41. 220 5.0 48. 207 
3.5 29. 979 3.5 34. 870 
4.0 34. 206 4.0 39. 795 
310 360 
4. 5 38.419 4. 5 44. 707 
5.0 42. 639 5.0 49. 629 
注 :1. 管材 牌号 有 Т2 、T3 、TP1 、TP2 、TU1 和 TU2。 理 论 重 量 


按 密度 8.9g/cm 计算 。 
2. 表 中 带 括 号 的 尺寸 为 不 推荐 采用 的 规格 。 
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2.13.2 铜 及 铜 合金 毛细 管 
铜 及 铜 合金 毛细 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-157, 
R 2-157 铜 及 铜 合金 毛细 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 

( CB/T 1531—2009) 














规格 尺寸 (外 径 长 度 /mm 
牌 = | 供应 状态 NO 
内 径 )/mm 盘 管 | 直 管 
T2 、TP1 、TP2 、H85 、 便 (Y) 、 
H80 、H70 、H68 、| 半 便 (Y。 ) 、 
ЕТУ И те 
TE хэс (Ф0.3 ~ ф4. 45) | 3000 | 6000 
QSn4 0.3 、 ёс йг 
0516. 5-0. 1 4 











2.13.3 铜 及 铜 合金 散热 扁 管 
铜 及 铜 合金 散热 扇 管 材 的 牌号 .状态 及 规格 见 表 
2-158。 其 截面 形状 及 外 形 尺 寸 见 图 2-44 和 表 2-159, 
表 2-158 铜 及 铜 合金 散热 扁 管 材 的 牌号 .状态 及 规格 
(СВ/Т 8891—2000) 














宽度 / 高 度 / 

шоо alepa | GSE ma) х (8 Ла) | a e m 
x( 壁 厚 /mm) 

T2 、H96 便 (Y) 
x (0.2 - 0.7) 

HSn70-1 k (M) 
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R=1/2B 
Za У 
2 


2-2 === 


图 2-44 铜 及 铜 合金 散热 扁 管 材 的 截面 形状 






表 2-159 铜 及 铜 合金 散热 扁 管 材 的 外 形 尺寸 


( GB/T 8891—2000) (单位 :mm) 
















































































宽度 | 高 度 59 
А В 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 
16 3.7 O O O О О О О 
17 3.5 O O O O O O O 
17 5.0 = O O O O O O 
18 1.9 O O 

18.5 | 2.5 O O O O 

18.5 | 3.5 O O O O O O O 
19 2.0 O O 
19 2,2 〇 O O 
19 2.4 O O O 
19 4.5 O 〇 O O O O O 
21 3.0 O O O О O = = 
21 4.0 O O O O O O O 
21 5.0 = = O O O O О 
22 3.0 О О О О О = = 
22 6.0 == == О О О О О 
29 4.0 О О О О О О О 
25 6.0 O O O 

注 :“O” 表 示 有 产品 ,“ 一 ”表示 无 产品 。 





























2.13.4 铜 及 铜 合金 无 缝 管 






































挤 制 铜 及 铜 合金 圆 形 管 的 规格 抑 表 2-160。 拉 制 铜 及 铜 合金 圆 形 管 的 规格 见 表 
2-101 。 
表 2-160 ” 挤 制 铀 及 铜 合金 圆 形 管 的 规格 (CB/T 16866—2006) 
(单位 : mm ) 
公称 外 径 — 
1.5 | 2.0 | 2.5 13.013.514.0 | 4.5 | 5.0 (6.0 (7.5 | 9.0 110.0 

20 421 22 О О О O O 
23 、24 25 26 O O O O O O 
27 28 、29 O O O O O O С? 
30 、32 О O О О O O O 
34 35 36 O O O O O O O 
38 40 、42 、44 O O O O O O O O O O 
45 46 、48 O O O O O O O О O O 
50.52 {54 {55 О О О О О О O O O O 
56.58 、60 O O O O О O O 
62 .64 65 68.70 О О О О O Ө) О 
72 74 75 78 80 О О О О O O O 









































сл 
29 
© 























1.5 (2.0 |2.5 |3.0 (3.5 (4.0 5.0 | 6.0 7.5 |9.0 10.0 
85 .90 O O 
95 、100 O O 
105.110 O 
115,120 О 
125 ‚130 О 
135 140 О 






































公称 外 径 





12.5 115.0117.5 (20.0 22.5 |/25.0127.5 (30.0 132.3 |35.0 





20 、21 、22 





23 、24 ‚25 26 





27 、28 、29 





30 、32 





34.35 、36 





38 、40 、42 、44 





45 、46 、48 



































50 、52 、54 ‚55 O O O 





чә 
-4 
сл 


659 





540 
























































м 
© lololololo 
© N 
2 ololo 
で) 
の clololololo 
s: ololol | 
= wn 
к olololololo| |е ооо 
N 
ге! 
~ olololololo 
m. % lo ololo o 
= О|о|о|о КИК ss 
ЫЕ чое le 
s: ololololololol IS 
号 © 
8| |olololololololo| jslolololole 
ге! 
cjololololololololol | 
= “ololololo 
21О0|О|О/О| ОГО|О(О|о 
у e° 
lololololololololol (8(9|9|9|9|9 
25 5 
Ч eo | 0 х 5 
=< x | = D 
тее 258 j ае е е 
юїїЇ els = っ | っ | っ っ っ 
риро | [ш ээ) |р) | Gr; | МЭ | м 
ЧГ ( | zg 218181 ДЕЕ ЫЕ 





















































公称 外 径 


公称 壁 厚 





17.5 


20.0 


22.5 





210 .220 


O 


O 


O 


O 





230 、240 250 


O 


O 


© 





260 ‚280 





290 ‚300 








公称 外科 





° 


Ол 


о 


+ 
N 
Ол 


50.0 





145 150 





155 、160 





165 、170 





175 、180 





185 、190 ,195 、200 





210 220 


O 





230 、240 ‚250 


O|O O|O O|O O| 


OO O O| O O O|” 


O| O |O |O O O 


OO |O |O O O 





260 、280 





290 、300 


注 :“O 〇 ”表示 推荐 规格 ,需要 其 他 规格 的 产品 应 由 供需 双方 商定 。 





OO O O| O O O O O = 
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表 2-161 拉 制 铜 及 铜 合金 圆 形 管 的 规格 (GB/T 16866 一 2006 ) 
(单位 : mm ) 





公称 壁 厚 
0 


从 称 外 径 
公称 外 在 0.2 0.3|0.4|0.5|0.6 0.75 1.0 |1.25| 1.5 | 2.0 | 2.5 |3.0 














3.4 О|О|О0( о | O O| O O 
5.6.7 отоо JO | O| | O| O | O | O 
8.9.10.11.12.13. 
отоо о ооо ооо ©: о 
14.15 
16,17,18 、19 、20 TO „Ох O Ого (ООо O. ОЭ 





21,22,23,24,25, 
26 、27 、28 、29 、30 





31.32.33, 34, 35, 
36.37 、38 、39 40 





42 、44 45 、46 、48 、 
49 、50 





52 、54 55,56 .58 、60 отоо о 010(0 









































62 、64 、65 、66 .08 70 отоо ооо 





























公称 外 和 
公称 外 径 2 
0.210.310.410.510.610.7511.011.2511.5 (2.0 (2.5 (13.0 (3.5 
72 74 75 76 78 80 O O O O 
82 84.85.86.88. 
O O O O 
90 .92 、94 .96 、100 
105.110.115.120. 
125 130, 135. 140. O O O O 
145.150 
155.160.165.170. 
175. 180, 185. 190. O O 
195 .200 
210 、220 、230 、240 、 
O O 
250 
260 、270 、280 、290 、 


300 、310 、320 、330 、 
340 、350 、360 












































EFS 





























公称 壁 厚 
公称 外 径 z 
4.0 (4.5 15.016.017.018.019.0110.0111.0112.0113.0114.0115.0 
16 17 18.19 20 O O 
21 、22 、23 、24 25, 
O O O 
26 27 28 、29 .30 
31.32 、33 34 35 、 
O O O 
36 、37 38 、39 、40 
42 、44 45 、46 、48 、 
O O O O 
49 ,50 
52.54 33 、36 、58 60 
62 、64 65 、66 、68 70 
72 74 75 、76 、78 80 О О 
82.84. 85. 86. 88 、 
О О О О О О О О О О О О О 
90 .92 94 96 100 












































prs 
























































公称 壁 厚 
公称 外 径 2 
4.0 (4.5 15.016.017.018.019.0110.0111.0112.0113.0114.0115.0 
105.110.115.120. 
125. 130. 135. 140,1 О O O O O O O O O O O O O 
145 、150 
155 、160 165 、170 、 
175. 180, 185. 190.1 О O O O O O O O O O O O O 
195 .200 
210 、220 .230 、240 、 
O © O © O O O O O O Q O O 
250 
260 270 、280 、290 、 
300, 310, 320, 330,1 O O O 
340 .350 .360 o 
A 
л 


注 :“ 〇 ”表示 推荐 规格 ， 需 要 其 他 规格 的 产品 应 由 供需 双方 商定 。 
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2.13.5 电线 用 无 颖 铜 管 
电缆 用 无 缝 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-162。 
表 2-162 ”电缆 用 无 缝 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( CB/T 19849--2005) 





牌 5 供应 状态 外 径 /mm 辟 厚 /mm 
TU1 TU2 、T2 КОМ) 、 融 状 4 ~22 0.25 ~1.5 


2.13.6 导电 用 无 颖 圆 形 铜 管 
导电 用 无 缝 圆 形 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-163 。 
R 2-163 导电 用 无 缝 圆 形 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(GB/T 19850 一 2005 ) 


牌 号 | 状 态 | 外 径 /mm | Ж/шш| 长 度 /mm 





























TUL т 15 
TU2 
软 (M) | д5-4159 |0.5 -25.0| 1500 ~7500 
TAg0. 1 3 
半 硬 CY。 ) 
TI Жо Е 
ñE (Y) А 
T2 
ф5 ~ ф22 |0.5~6.0 | >7500 
TP1 


2.13.7 压力 表 用 铜 合金 管 
压力 表 用 锡 青 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-164 。 
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表 2-164 压力 表 用 锡 青 铜 管材 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 8892—2005) 














牌 = | 状 态 形 状 规格 尺寸 /mm 
M( 软 ) RCD xt), (p2 ~ p25) х 
sp s Y。( 半 便 ) 见 图 2-45a (0.11 ~1. 80) 
QSn6. 5-0. 1 
Y( 硬 ) 
椭圆 管 (5~15) x 
(АхВх:), (25-6) х 
见 图 2-45b (0.15 ~1.0) 
Y, CEHE) 
H68 (7.5 ~20) х 
Y( 硬 ) | W (Ax Bx), (5 7) х 
见 
цог (0.15 -1.0) 

















Ё 245 铜 合 金管 材 的 截面 形状 
a) 圆 管 b) 届 管 с) АТ 
О АЈ К ”1 一 管 的 厚度 ”4 一 扁 管 和 椭圆 管 的 长 轴 





一 椭圆 小 半径 R 一 椭圆 大 半径 8B 一 扁 管 和 椭圆 管 的 短 轴 
2.13.8 压力 容器 用 镍 铜 合金 无 缝 管 
压力 容器 用 镍 铜 合金 无 缝 管 的 规格 见 表 2-165 。 





Ж 2-165 ”压力 容器 用 镍 铜 合金 无 缝 管 的 规格 (JB 4742—2000) 
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ооо о ооо 








оо ооо о ооо 





оо оо ооо 010 
оо ооо 0 0 010 





O| O |O|J|O оо ооо 


ооо O |O ОООО 





O |O|O|J|O|O|O|O| OO 





O |O O| O OOO 


оо оо оо ооо 


оо оо оо оо о о 





1.5 [2.02.5 3.03.5 4.04.5 (5.0 5.5 (6.0 (6.5 17.07.5 |8.0 


оо оо 


Оз ОО |.| 


оо O O оо 


OKO OPO POLO 








тт 





10 
14 
19 
25 














32 
38 
45 











51 





57 





63 





70 
78 








83 





89 
102 








114 


注 : 表 中 符号 “O” 表 


Гаа) 
HH о 


有 产 


ZIN 
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2.13.9 磁 控 管用 无 氧 铜 管 
磁 控 管用 无 氧 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-166。 
其 推荐 规格 的 名 义 尺 寸 见 表 2-167。 


Ж 2-166 磁 控 管用 无 氧 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 20301 一 2006 ) 


牌 号 | 状 Жу | 外 径 /mm | Ж /mm 长 度 /mm 








TUO 、TU1 8-50 0 ~48 1000 ~ 3000 














表 2-167 磁 控 管用 无 氧 铜 管 推 荐 规格 的 名 义 尺寸 
( GB/T 20301 一 2006 ) 














序号 规格 尺寸 /mm 理论 重量 /(kg/m) 用 途 
1 ф12.5 x $6. 2 x 1200 0.993 排 气管 
2 | ф16.5 x 014. 5 x2500 1.053 均 压 环 
3 $19.5 x $18 x 2500 0. 987 均 压 环 
4 | ゅ 39.S х ф34. 5 x1200 3.118 阳极 管 











注 : 铜 的 密度 取 8.94g/cm' 。 


2.13.10 海水 淡化 装置 用 铜 合 金 无 缝 管 
海水 淡化 装置 用 铜 合 金 无 颖 管 的 牌号 及 状态 见 表 
2-168 .其 规格 见 表 2169. 
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表 24168 海水 淡化 装置 用 铜 合金 无 缝 管 
的 牌号 及 状态 (GB/T 23609 一 2009 ) 








牌 号 状 Ж 
ВЕе10-1-1 M.M, 、Y 
ВЕе30-1-1 


BFe30-2-2(C71640 ) 
BFe16 -1 -1 -0. 5 (С72200) 
HAI77-2( C68700 ) 





表 2-169 海水 淡化 装置 用 铜 合金 无 缝 管 的 规格 
( GB/T 23609 一 2009 ) (单位 :mm) 




















外 # ж Он 长 J 

8.00 ~ 15.88 0.4-0.8 3000 ~ 8000 
>15.88 ~ 28.58 0.5 ~ 0.9 

6000 ~ 15000 
> 28.58 ~ 31.75 0.6 ~1.0 
> 31.75 ~ 38.10 0.7 ~1.1 
> 38.10 ~ 41.27 0.8 ~ 1.2 8000 ~ 35000 
>41.27 ~ 50.80 0.9 -1.5 








2.13.1 空调 与 制冷 设备 用 无 颖 铜 管 
空调 与 制冷 用 无 颖 铜 管材 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-170 。 
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表 2-170 空调 与 制冷 用 无 缝 铜 管材 的 牌号 、 
状态 及 规格 (GB/T 17791 一 2007 ) 


牌号 | 状 态 | 种 类 | 外 径 /mm | 壁 厚 A/mm | 长 度 /mm 














TU1 
Ж (M) | 直 管 0.25 ~2.0| 400 ~ 10000 
* 轻 软 (M。) 50146 
半 硬 (Y 
` 盘 管 0.25 ~2.0 
тр; | ЁЁ (Y) B ажиг = 

















2.13.12 冰箱 用 高 清洁 度 铜 管 
冰箱 用 高 清洁 度 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-171 。 
表 2-171 冰箱 用 高 清洁 度 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( YS/T 450—2002) 


牌号 状态 种 类 | 外 径 /mm | 壁 厚 [mm | 长 度 /mm 


= 














с 直 管 0.25 ~1.5| 400 ~ 10000 
TU1 | 半 便 (Y。) 
TU2 |1/4 硬 (Y。) 3.8 -20 
TP2 | 轻 软 (M,) т 

软 (M) 盘 管 0.3 ~1.5 — 

















2.13.13 卫生 洁具 用 黄 铜 管 
卫生 洁具 用 黄 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-172. 
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表 2-172 卫生 洁具 用 黄 铜 管 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( YS/T 635 一 2007 ) 



































外 径 ( 对 边 距 或 
长 轴 )Zmm о 
Ж (77) | 壁 厚 ECF) 
дан! 状态 形 /mm 形 
圆 形 | ми, [| ЖИЙ, 
D JÉ D JÉ 
$k (M) 
H62 、H62A 
H63 、H63A| 1/4 8 СҮ,) 
Н65 eA у) 
H68 、H68A Эр ТЯ 
чолан E Rl сагаан |200~ | 
НРЬ59-1 106000 | шү 
便 (Y) | 
软 (M) 
HSn70-1 
HAD7.2 | 1/2  СҮ,) 
便 (Y) 





2.14 和銅 及 銅 合金 板 、 








2.14.1 銅 及 銅 合金 板 


铜 及 铜 合金 板 的 牌号 











、 状 态 和 规格 见 表 2-173, 





























表 2-173 铜 及 铜 合金 板 的 牌号 、 状态 和 规格 
(СВ/Т 2040—2008) 
T2 、 和 3 、TP1 R 4 -60 ミ 3000 < 6000 
TP2 、TU1 、TU2 M.Y,.Y,.Y.T | 0.2-12 | =3000 ミ <6000 
H96 、H80 M 、Y 
H90 .H85 M.Y, 、Y 
0.2 ~10 
М.Ү, .Y, 
H65 
Y T TY 
ш шал ミ 3000 ミ 6000 
Н70 ,Н68 M.Y, 、Y。 
0.2 ~10 
YT TY 
R 4—60 
H63 、H62 М.Ү, 
0.2 ~10 
Ү.Т 
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(5 
牌 号 жх Ж 厚度 /mm | 宽度 /mm 长 度 /mm 
R 4~60 
H59 
M.Y 0.2 ~10 
4—60 
HPb59-1 
M.Y, 了 0.2 ~10 
«3000 «6000 
HPb60-2 Y.T 0.5 ~10 
HMn58-2 M 、Y。 、Y 0.2 ~10 
R 4 ~ 60 
HSn62-1 
M.Y, 6 0.2-10 
HMnS5-3-1 、HMnS7-3-1 
HAI60-1-1 、HAI67-2.5 R 4-40 «1000 «2000 
НА166-6-3-2 、HNi65-5 

















чч 
































(Ж) 
牌 号 状 态 厚度 /mm | 宽度 /mm 长 度 /mm 
R 9 ~50 
QSn6.5-0.1 M.Y, 、Y。 <600 «2000 
0.2 ~12 
Y、T、TY 
0846. 5-0.4 、0Sn4-3 
М.Ү.Т 0.2-12 | «600 «2000 
08:4-0. 3 .QSn7-0. 2 
М.Ү, 、Y。 
QSn8-0. 3 0.2-5 <600 < 2000 
YT 
BA16-1.5 Y 
0.5-12 | «600 «1500 
BA113-3 CYS 
BZn15-20 M.Y,.Y.T 0.5-10 | =600 «1500 
В7 18-17 MY, 、Y 0.5-5 «600 «1500 
B5 、B19 R 7 ~60 «2000 «4000 
ВЕе10-1-1 、BFe30-1-1 M.Y 0.5-10 | =600 «1500 

















Sçç 






































(Ж) 
牌 号 状 态 厚度 /mm | 宽度 /mm 长 度 /mm 
0А15 M.Y 
QAN X 
0.4-12 | «1000 «2000 
OAI9-2 M.Y 
OAI9 4 Y 
QCd1 Y 0.5~10 | 200—300 800 ~ 1500 
QC10. 5 0С. 5-0. 2-0. 1 Y 0.5~15 | 100 ~600 =300 
QMnl.5 M 
0.5-5 | 100 -600 «1500 
QMn5 M.Y 
QSi3-1 M 、Y 、T 0.5 -10 |100 -1000 テ 500 
QSn4-4-2.5 .QSn4-44 M.Y, 、Y, 、Y 0.8-5 | 200 -600 800 -2000 
BMn40-1. 5 M.Y 
0.5~10 | 100—600 800 ~ 1500 
BMn3 -12 M 














9çç 


2. 14. 2 


热 轧 纯 铜板 
热 轧 纯 铜板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-174。 


557 





















































Жж 2-174 热 轧 纯 铜板 的 规格 及 理论 重量 
ноо | 理论 重量 | 厚 ж | ”理论 重量 
/mm / (kg/m?) /mm / (kg/m?) 
4.0 35. 60 17.0 151.3 
4.5 40. 05 18.0 160.2 
5.0 44. 60 19.0 169.1 
223 48. 95 20.0 178.0 
6.0 53.40 21.0 186. 9 
6.5 57.85 22.0 195. 8 
7.0 62.30 23.0 204. 7 
7.5 66.71 24.0 213.6 
8.0 71.20 25.0 222.5 
9.0 80. 10 26.0 231. 4 
10. 0 89.0 28.0 249.2 
11.0 97.9 30.0 267.0 
12.0 106.8 32.0 284.8 
13.0 115.7 34.0 302.6 
14.0 124.6 35.0 311.5 
15.0 133.5 36.0 320.4 
16.0 142.4 38.0 338.2 
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(8) 

и ж | 理论 重量 ноо 理论 重量 
/mm / (kg/m?) /mm / (kg/m?) 
40.0 356.0 52.0 462. 8 
42.0 373.8 54.0 480. 6 
44.0 391.6 55.0 489. 5 
45.0 400. 5 56.0 498. 4 
46.0 409. 3 58.0 516. 2 
48.0 427.2 60.0 534.0 
50.0 445.0 











ЇЕ, 理论 重量 按 密度 8.9g/cm' 计算 。 
冷 轧 纯 铜 板 
冷 轧 纯 铜板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-175 。 


2. 14. 3 




















表 2-175 冷 轧 纯 铜板 的 规格 及 理论 重量 

= | 理论 重量 | E JE 理论 重量 
/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m’) 
0.2 1.78 0.7 6. 23 
0.3 2.67 0.8 7.12 
0.4 3.56 0.9 8.01 
0.5 4.45 1.0 8. 90 
0.6 5.34 1.1 9. 79 
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( 续 ) 
и ж | 理论 重量 ноо 理论 重量 
/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m’) 
1.2 10. 68 4.0 35. 60 
123 11. 57 4. 5 40. 05 
1.5 13. 35 5.0 44. 50 
1.6 14. 69 5.5 48.95 
1.8 16. 02 6.0 53.40 
2. 0 17. 80 6.5 57.85 
2.2 19, 58 7.0 62.30 
2-5 22,25 ТЭЭ 66. 75 
2.8 24.92 8.0 71.20 
3. 0 26. 70 9. 0 80. 10 
3.5 31.15 10.0 89.0 











ЇЕ: 理论 重量 按 密度 8. 9g/cm 计算 。 
热 轧 黄 铜板 
热 轧 黄 铜板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-176。 


2. 14. 4 


表 2-176 





热 轧 黄 铜板 的 规格 及 理论 重量 


理论 重量 / (ks/m2) 





密度 8. 5g/cm? 











34. 00 
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( 续 
ГЭ: 理论 重量 / (kg/m ) 

/mm 密度 8.8g/cm 密度 8.5g/cm* 
4.5 39. 60 38. 25 
5.0 44. 00 42. 50 
5.5 48. 40 46. 75 
6.0 52. 80 51. 00 
6.5 57. 20 55. 25 
7.0 61.60 59. 50 
7.5 66. 00 63. 75 
8.0 70. 40 68. 00 
9.0 79.20 76. 50 
10.0 88.00 85. 00 
11.0 96. 80 93. 50 
12.0 105. 60 102. 00 
13.0 114. 40 110. 50 
14.0 123. 20 119. 00 
15.0 132. 00 127. 50 
16.0 140. 80 136. 00 
17.0 149. 60 144. 50 
18.0 158. 40 153. 00 




































































Е 度 理论 重量 / (kg/m ) 
/mm 密度 8.8g/cm 密度 8. 5g/cm° 
19.0 167. 20 161. 50 
20.0 176. 00 170. 00 
21.0 184. 80 178. 50 
22.0 198. 60 187. 00 
23.0 202. 40 195. 50 
24.0 211. 20 204. 00 
25.0 220. 00 212. 50 
26.0 228. 80 221. 00 
27.0 237. 60 229. 80 
28.0 246. 40 238. 00 
29.0 255. 20 246. 50 
30.0 264. 00 255. 00 
32.0 281. 60 272. 00 
34.0 299. 20 289. 00 
35.0 308. 00 297. 50 
36.0 316. 80 306. 00 
38.0 334. 40 323.00 
40.0 352. 00 340. 00 
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E 度 理论 重量 / (kg/m* ) 
an 密度 8. 8g/em’ 密度 8. 5g/cm° 
42.0 369. 00 357. 00 
44.0 387. 20 374. 00 
45.0 390. 00 382. 50 
46.0 404. 80 391.00 
48.0 422. 40 408. 00 
50. 0 440. 00 425. 00 
52.0 457. 60 442. 00 
54.0 475. 20 459. 00 
55.0 484. 00 467. 50 
56.0 492. 80 476. 00 
58.0 510. 40 493. 00 
60. 0 528. 00 510. 00 








注 : 表 中 密度 为 参考 值 ，H96 、H90 的 密度 采用 8. 8g/em ， 


H80 Н68, Н65, 


H62 、 


HS9 、 


HMnS8-2 的 密度 采用 8.5g/cm* 。 


2.14.5 冷 轧 黄 铜板 


НРЬ59-1, 


冷 轧 黄 铜板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-177。 


HSn62 -1 、 
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表 2-177 冷 轧 黄 铜 板 的 规格 及 理论 重量 
E FE 理论 重量 / (kg/m* ) 
/mm 密度 8. 8g/em? 密度 8.5g/cm* 
0. 20 1.76 1.70 
0. 25 2. 20 2.12 
0. 30 2.64 2. 55 
0. 35 3. 08 2.98 
0. 40 3. 52 3.40 
0. 45 3.96 3.82 
0. 50 4.40 4.25 
0. 55 4.84 4. 68 
0. 60 5.28 5.10 
0. 70 6.16 5.95 
0. 80 7.04 6.80 
0. 90 7.92 7. 65 
1.00 8.80 8.50 
1.10 9. 68 9. 35 
1.20 10. 56 10. 20 
1. 35 11. 88 11. 48 
1. 50 13.20 12. 75 
1.65 14. 52 14. 02 
1. 80 15. 84 15. 30 
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(Ж) 
E JE 理论 重量 / (kg/m ) 
/mm 密度 8.8g/cm:* 密度 8.5g/cm:* 
2. 00 17. 60 17. 00 
2.25 19.80 19. 12 
2.50 22.00 21.25 
2.75 24. 20 23. 38 
3. 00 26.40 25.50 
3. 50 30. 80 29. 75 
4.0 35.20 34. 00 
4. 50 39. 60 38. 25 
5.00 44. 00 42. 50 
5. 50 48. 40 46. 75 
6.0 52.80 51. 00 
6. 50 57.20 55.25 
7.0 61. 60 59. 50 
7.50 66. 00 63. 75 
8.0 70. 40 68. 00 
9.0 79. 20 76. 50 
10.0 88. 00 85. 00 








注 : 表 中 密度 为 参考 值 ，H96 、H90 的 密度 采用 8.8g/cm , 
Н80, Н68, H65, H62 、 H59 、 HPb59-1 、 HSn62 -1 、 
HMnS8-2 的 密度 采用 8.5g/cm* 。 


2. 14.6 


热 轧 锡 青铜 板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-178。 


热 轧 锡 青 铜板 
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表 2-178 热 轧 锡 青 铜板 的 规格 及 理论 重量 
厚 度 理论 重量 厚 度 理论 重量 
/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m?) 
9 79.2 25 220. 0 
10 88.0 26 228.2 
11 96.8 28 246. 4 
12 105.6 30 264. 0 
13 114.4 32 218.6 
14 123.2 34 299.2 
15 132. 0 35 308. 0 
16 140.8 36 316. 8 
17 149. 6 38 334.4 
18 158.4 40 352. 0 
19 167.2 42 369. 6 
20 176.0 44 387.2 
21 184. 8 45 396. 0 
22 193. 6 46 404. 8 
23 202. 48 422.4 
24 211. 50 440. 0 











4 
2 
ЇЕ, 理论 重量 按 密度 8. 8g/cm 计算 。 
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2.14.7 冷 轧 锡 青 铜板 


冷 轧 锡 青铜 板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-179, 
表 2-179 冷 轧 锡 青 铜板 的 规格 及 理论 重量 















































厚 度 理论 重量 厚 度 理论 重量 
/mm / (kg/m?) /mm / (kg/m’) 
0.2 1.76 3.5 30. 80 
0.3 2.64 4.0 35.20 
0.4 3.52 4.5 39. 50 
0.5 4.40 5.0 44. 00 
0. 6 5.28 5.5 48.40 
0.7 6. 16 6.0 52. 80 
0.8 7.04 6.5 57.20 
0.9 7.92 7.0 61. 60 
1.0 8. 80 7.5 66. 00 
1.2 10. 56 8.0 70. 40 
1.5 13. 20 8.5 74. 80 
1.8 15. 84 9.0 79.20 
2.0 17. 60 10.0 88.20 
2.5 22. 60 11.0 98.80 
3.0 26. 40 12.0 105. 60 














注 : 理论 重量 按 密度 8. 8g/cm 计算 。 
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2.14.8 锌 白 铜板 
锌 日 铜板 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-180。 
表 2-180 锌 白 铜板 的 规格 及 理论 重量 


















































理论 重量 理论 重量 

g | (kg/m ) g je | (и) 
да В7л15-20 ана BZn15-20 

(密度 8. ба/ст? ) (密度 8. 6g/em ) 

0.5 4.30 4.0 34.40 
0.6 4.73 4.5 38.70 
0.7 6.02 5.0 43. 00 
0.8 6.80 5.5 47. 30 
0.9 7.74 6.0 51. 60 
1.0 8.60 6.5 55. 90 
1.2 10.32 7.0 60. 20 
1.5 12. 90 7.5 64. 50 
1.8 15. 48 8.0 68.80 
2.0 17.20 8.5 73. 10 
2.5 21. 50 9.0 77. 40 
3.0 25. 80 10.0 86. 00 
3.5 30.10 














568 


2.14.9 导电 用 铜板 与 条 
导电 用 铜板 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-181。 号 申 
用 铜 条 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-182, 
表 2-181 导电 用 铜板 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 2529—2005) 

















牌 号 状 态 厚度 /mm | 宽度 /mm | 长 度 /mm 
Ж (К) 4 ~ 100 
(М) 
T2 1⁄8 WE (Y; ) 50 ~ 650 ミ 8000 
4 - 20 
1⁄2 硬 ( Y。 ) 
便 (Y) 














R 2-182 导电 用 铜 条 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 2529—2005) 
































牌 号 | 状 % | 厚度 /mm | 宽度 /mm | 长 度 /mm 
热 轧 (R) 10 ~60 
软 (M) 
T2 1/8 硬 (Y。 ) 10 ~400 | «8000 
3 ~30 
1⁄2 硬 (Y。 ) 
便 (Y) 
ЇЕ, 经 供需 双方 协商 ， 可 供应 其 他 牌号 、 状 态 和 规格 的 条 材 。 


2.14.10 铜 及 铜 合 金 带 
铜 及 铜 合金 带 的 有 牌号、 状态 和 规格 见 表 2-183。 


表 2-183 铜 及 铜 合金 带 的 牌号 、 状 态 和 规格 (GB/T 2059—2008) 
































店 号 状 态 厚度 /mm 宽度 /mm 
T2 、T3 、TU1 、TU2 软 (M) 、1/4( 硬 Y。) >0.15 -0.50 «600 
TP1 ,ТР2 半 硬 (Y。 ) 、 便 (Y) 、 特 便 (T) | 0 50-30 <1200 
»0.15-0.50 «600 
H96 、H80 、HS9 软 (M) 、 便 (Y) 
0.50 -3.0 ミ 1200 
»0.15-0.50 «600 
H85 、H90 软 (M) 24 СҮ, ) 、 便 (Y) 
0.50 ~3.0 = 1200 
软 (M) 、1/4 硬 (Y。 ) 、 >0.15 ~0.50 <600 
H70 、H68 .H65 半 便 ( Y。 ) 、 便 (Y ) 、 
特 硬 (T) . 弹 硬 (TY) 0.50 ~3.0 <1200 
ЖОМ) 、 半 硬 (Y。) »0.15-0.50 < 600 
H63 、H62 MK 
便 (Y) 、 特 便 (T) »0.50-3.0 «1200 
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店 号 状 态 厚度 /mm 宽度 /mm 
>0.15 ~0.20 ミ 300 
НРЬ59-1 、HMnS8-2 软 (M) 、 半 便 (Y。 ) 、 便 (Y) 
>0.20 -2.0 <550 
НРЬ59-1 特 硬 (T) 0.32 ~1.5 ミ 200 
>0.15 -0.20 ミ 300 
HSn62-1 便 (Y) 
>0.20 -2.0 <550 
ОА15 软 (M) 、 便 (Y) 
ОАТ 半 便 (Y。 ) BB( Y) 
>0.15 ~1.2 ミ 300 
QAI9 -2 КОМ) А СҮ) 、 特 便 (T) 
0А19-4 便 (Y) 
软 (M) 、1/4 硬 (Y。 ) 、 
0846. 5-0. 1 半 硬 (Y。 ) 、 便 (Y) 、 »0.15-2.0 -610 





特 人 硬 (T) 、 弾 便 (TY) 











045 























店 号 状 态 厚度 /mm 宽度 /mm 
QSn7-0.2 .0Sn6.5-0.4 т Хаван сэ 
054-3 、0Sn4-0.3 шл ү КУИ Ë 

软 (M) 、1/4 硬 ( Y。) 、 
QSn8-0.3 >0.15 ~2.6 «610 
半 硬 ( Y, ) 、 便 (Y ) 、 特 硬 (T) 
软 (M) 、1/3 硬 ( Y。) 、 
0Sn444 .QSn4-4-2. 5 0.80 ~1.2 <200 
半 便 (Y。 ) 、 便 (Y) 
QCd1 硬 (Y) >0.15 ~1.2 
QMn1.5 软 (M) <300 
>0.15 ~1.2 
QMn5 软 (M) 、 便 (Y) 
QSi3-1 软 (M) 48 СҮ) 、 特 硬 (T) >0.15 -1.2 -300 














ILS 

















店 号 状 态 厚度 /mm 宽度 /mm 
软 (M) 、 半 人 硬 ( Y。 ) 、 
BZn18-17 >0.15 ~1.2 «610 
便 (Y) 
软 (M) 、 半 人 硬 ( Y。 ) 、 
BZn15-20 
便 ( Y ) 、 特 便 (T) 
>0.15 ~1.2 <400 
BS 、B19 、 
BFe10-1-1 、BFe30-1-1 ЖОМ) 、 便 ( Y) 
BMn40-1.5 、BMn3-12 
YK 2 > 
TEE 
Ё >0.15 ~1.2 «300 
ВА16-1.5 WH (Y) 
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2. 14. 11 


纯 铜 带 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-184。 


纯 铜 带 
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表 2-184 纯 铜 带 的 规格 及 理论 重量 





















































= E | 理论 重量 | 厚 к | 理论 重量 
/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m’) 
0.03 0. 267 0.50 4. 45 
0. 05 0. 44 0. 55 4. 90 
0. 06 0.53 0.60 5.34 
0.07 0.62 0.65 5.79 
0.08 0.71 0.70 6. 23 
0.09 0.80 0.75 6. 68 
0.10 0.89 0. 80 7.12 
0.12 1.07 0.85 97. 
0. 15 1. 34 0. 90 8. 01 
0. 18 1. 60 0.95 8.45 
0. 20 1.78 1. 00 8. 90 
0. 22 1.96 1.10 9. 79 
0.25 2.23 1.20 10.68 
0.30 2.67 1.30 11.57 
0.35 3.12 1.40 12.46 
0.40 3.56 1.50 13.35 
0.45 4.01 1.60 14.24 
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(Ж) 

厚 度 理论 重量 度 理论 重量 

/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m’) 
1.70 15. 13 2.40 21.36 
1. 80 16. 02 2.50 22.25 
1.90 16.91 2.60 23.14 
2.00 17. 80 2.70 24. 03 
2. 10 18. 69 2.80 24. 92 
2. 20 19. 58 2.90 25.81 
2.30 20. 47 3.00 26.70 














注 : 表 中 理论 重量 按 纯 铜 密度 8. 90g/cm 计算。 
2.14.12 ЖЕ 
黄 铜 带 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-185 。 
表 2-185 黄銅 帯 的 規格 及 理 珍 重量 




















理论 重量 / (kg/m*) 理论 重量 / (kg/m ) 
厚度 厚度 Pa 2 
/mm | ”密度 密度 Колы 密度 密度 

8. 86/ сш" 8. 5g/cm’ 8. 86/ cem 8. 56/ сш" 
0.03 0. 264 0.255 0. 08 0.70 0. 68 
0.05 0. 44 0. 42 0. 09 0.79 0. 76 
0. 06 0. 53 0. 51 0.10 0. 88 0. 85 
0.07 0. 62 0. 60 0.12 1.06 1.02 
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(28) 
理论 重量 / (kg/m*) 理论 重量 / (kg/m?) 

厚度 厚度 

сэ 密度 密度 Ja 密度 密度 

8. 8g/cm’ | 8. 5g/cm? 8. 86/сш” | 8. 5g/cm? 

0.15 1.32 1. 28 0.80 7.04 6. 80 
0.18 1.58 1. 53 0. 85 7. 48 7. 22 
0. 20 1. 76 1.70 0.90 7. 92 7. 65 
0. 22 1. 94 1. 87 0. 95 8. 36 8. 08 
0.25 | 2.20 2. 12 1.00 8.80 8. 50 
0.30 | 2.64 2. 55 1. 10 9. 68 9. 35 
0. 35 3. 08 2. 98 1. 20 10. 56 10.20 
0.40 | 3.52 3. 40 1.30 11. 44 11. 05 
0. 45 3. 96 3. 82 1. 40 12. 32 11. 90 
0.50 | 4.40 4. 25 1. 50 13. 20 12. 75 
0.55 | 4.84 4.68 1.60 14.08 13.60 
0.60| 5.28 5.10 1.70 14. 96 14. 45 
0.65| 5.72 5. 52 1. 80 15. 84 15. 30 
0.70 | 6.16 5.95 1.90 16. 72 16. 15 
0.75| 6.60 6. 38 2.00 17. 60 17. 00 
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( 续 ) 

理论 重量 / (kg/m' ) 理论 重量 / (kg/m?) 
厚度 厚度 Е T 
лы 密度 | 密度 | / | 密度 | 密度 

8. 8g/cm’ | 8. 5g/cm? 8. 86/сш” | 8. 5g/cm? 
2.10 18.48 17.85 2.60 22. 88 22.10 
2.20 19. 36 18. 70 2.70 23. 76 22.95 
2.30 20. 24 19. 55 2.80 24. 64 23.80 
2.40 21.12 20.40 2.90 25.52 24. 65 
2.50 22.00 21.25 3.00 26. 40 25.50 




















ЇЕ: 表 中 密度 为 参考 值 ，H96 、H90 的 密度 米 用 8.8g/cm' , 


HS0 、 


H68 、 


H6S 、 


Н62, H59, 


HMnS8-2 的 密度 采用 8.5g/cm' 。 


2.14.13 %5 


铜 带 


HPb59-1. 


HSn62 -1 、 


锡 青 铜 带 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-186。 
Ж 2-186 携 青 銅 帯 的 規格 及 理 珍重 量 











厚 度 理论 重量 J 度 理论 重量 
/mm / (kg/m?) /mm / (kg/m?) 
0. 05 0. 44 0. 08 0. 70 
0. 06 0.53 0.09 0.79 
0.07 0.61 0.10 0. 88 
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(Ж) 
厚 ж | 理论 重量 ноо 理论 重量 
/mm / (kg/m’) /mm / (kg/m’) 
0. 12 1.06 0.75 6. 60 
0.15 1. 32 0. 80 7. 04 
0. 18 0. 54 0. 85 7.48 
0.20 1.76 0. 90 7.92 
0.22 1.91 0. 95 8.36 
0.25 2.20 1.00 8.80 
0.30 2.64 1.10 9. 68 
0. 33 2. 90 1. 20 10.56 
0.35 3. 08 1.30 11.44 
0.40 3.52 1.40 12. 32 
0. 45 3.96 1. 50 13. 20 
0.50 4.40 1. 60 14. 08 
0.55 4. 84 1.70 14. 96 
0. 60 5.28 1.80 15.84 
0. 65 5.72 1.90 16. 72 
0.70 6. 16 2.00 17.60 











注 : 理论 重量 按 密度 8. 8у/саг! 计算 。 
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2.14.14 #А% 


锌 日 铜 带 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-187。 
Ж 2-187 锌 白 铜 带 的 规格 及 理论 重量 















































J 度 理论 重量 J 度 理论 重量 
/mm / (kg/m?) /mm / (kg/m?) 
0. 05 0. 43 0. 45 3. 87 
0. 06 0.52 0.50 4. 30 
0. 07 0. 60 0. 55 4. 73 
0. 08 0. 69 0.60 5.16 
0.09 0.77 0.65 5.59 
0.10 0.86 0.70 6.02 
0. 12 1.03 0. 75 6. 45 
0. 15 1. 29 0. 80 6. 88 
0. 18 1. 55 0. 85 7.31 
0. 20 1. 72 0. 90 7.74 
0. 22 1. 89 0. 95 8. 17 
0. 25 2: 15 1. 00 8. 60 
0. 30 2.58 1.10 9. 46 
0. 35 3.01 1.20 10. 32 
0.40 3. 44 





ЇЕ, 理论 重量 按 


лиг 
ДУ; 
111, 








度 8.6g/cm' 计算 。 
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2.14.15 $k ES $E] Ы 
gk Pr HJ R E i НО B. ДКА МЭЛ DL k 2-188, 
表 2-188 AASTAS, AAKRI 
( YS/T 323—2002) 


合金 牌号 | 状态 | 类 型 | 厚度 /mm | 宽度 /mm | 长 度 /mm 





板材 (0.45 -6.0| 30-200 | 200 ~1500 





QBel.7 带 材 10.05 -1.0| 30—200 = 

















2.14.16 无 氧 铜板 与 带 
无 氧 铜 板 与 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-189 。 
表 2-189 无 氧 铜 板 与 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(GB/T 14594--2005) 








| 厚度 宽度 长 度 
牌号 供应 状态 形状 a 
/mm /mm /mm 
M( 软 )、Y,( 半 硬 )、 本 0.4~ | 200~ |1000 ~ 
TUO 、 Y( 硬 ) 10.0 1000 2500 
TU1 、 
TU2 | МО) 、Y。(1/4 硬 )、| | 0.05- 
带 <1000 = 
Y。( 半 便 ) 、Y( 便 ) 4.0 

















2.14.17 散 熱 器 水 室 和 主 片 用 黄銅 帯 
散热 硕 水 室 和 主 片 用 黄 铜 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 
表 2-190。 
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表 2-190 散热 器 水 室 和 主 片 用 黄 铜 带 的 牌号 、 
状态 及 规格 (GB/T 2532 一 2005) 





ж 号 供应 状态 厚度 /mm 宽度 /mm 
H70 
M 、TM 0.5 ~1.2 50 ~ 600 
H68 


2.14.18 散热 器 冷却 管 专用 黄 铜 带 

散热 器 冷却 管 专用 黄 铜 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 
2-191 。 

Ж 2-191 散热 器 冷却 管 专用 黄 铜 带 的 牌号 、 
状态 及 规格 (CB/T 11087 一 2001) 

牌 号 供应 状态 厚度 /mm | 宽度 /mm 
1⁄4 硬 ( Y。) 、 
半 便 ( Y。 ) 、 0.08 -0.18 20 ~ 100 

(Y) 


2.14.19 钟表 用 黄 铜板 与 市 
钟表 用 黄 铜 板 与 带 的 规格 见 表 2-192。 
R 2-192 #h FJ ë 15 5 rB 48 
( QB/T 1539—2005) 





H90 、H70 、H70A 、 
Н68 ,Н68А 


























长 度 
厚 度 宽 度 
5 É “| 板材 | 带 材 
0. 10 .0. 15 .0. 20 .0. 25 .0. 30 、 
> 12000 
0. 35 .0. 40 .0. 45 .0. 50 .0. 55 80 、90 、 ЭГ 
0. 60.0. 65 .0.70 .0.75 .0. 80, 1100. 110, 1200 
0. 85 、0.90、0.95 、1.00 、1.20 | 120.155 > 6000 
1. 30 .1. 50 、1.60 .2. 00 
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2.14.20 钟 用 锡 磷 青铜 带 
钟 用 锡 磷 青铜 带 的 规格 见 表 2-193 。 
表 2-193 钟 用 锡 磷 青铜 带 的 规格 
( QB/T 1543 一 1992 ) (单位 : mm) 


厚 ж ЕК Ж 


0.07、0.08、0.09、0.10、0.11 、0.12 、 
0. 14, 0.16, 0.18, 0. 20, 0.22, 0.25, | 65,100, 


8 











» 800 
0.28. 0.30, 0.35. 0.40, 0.45, 0.50. | 150,200 
0. 55 .0. 60 .0. 70 .0. 80 .0. 90 、1.00 
2.14.21 电缆 用 铜 带 
зо А 2-194, 
aT оо 
у 号 供应 状态 厚度 /mm 宽度 /mm 





TU1 TU2、|M( 软 ) .Y (1⁄8 便 ) 、 
T2 、TP1 Y, (1⁄4 硬 ) 


0.10-0.70 | 20-305 





2.14.22 ”变压器 用 铜 市 
变 压 需 用 钢 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-195, 
R 2-195 变压器 用 铜 带 的 牌号 、 状 态 及 规格 
(GB/T 18813 一 2002 ) 


牌 号 供应 状态 厚度 /mm 宽度 /mm 


0.10 ~0.50 <600 








TU1 „T2 M 








0.50 ~2.50 < 1000 
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2.14.23 铜 及 铜 合金 箔 
铜 及 铜 合金 稍 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-196, 
表 2-196 铜 及 铜 合 金箔 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( GB/T 5187—2008) 


























(厚度 /mm) х 
га JH 太 
牌 号 状 态 (宽度 /mm) 
ті, Т2, 13,| Ж (M)、1/4 硬 (Ү,). 
TU1 、TU2 半 硬 (Y,). 48 (Y) 
"ТЭРЭ" Ж (M). 1⁄4 (Ү,). 
НӨ | 半 硬 (Y。)、 硬 (Y). 
特 便 (T) 、 弾 便 (TY) 
| в (ү), Ран (Т) | (0.012 ~0.025) х 
0517-0. 2 300 
0513-1 硬 (Y) (0.025 -0.15) х 
QSn8-0.3 | 特 硬 〈T) 、 弹 硬 (ТҮ) сан 
ВМи40-1, 5 Ж (M),  (Ү) 
Ж (M)、 半 人 硬 (Y。)、 
BZn1S-20 
便 (Y) 
BZn18-18 、 Юй (Y。)、 硬 (Y). 
BZn18-26 特 硬 (T) 








2.14.24 电解 铜 稍 
电解 钢 稍 的 等 级 见 表 2-197， 单 位 面积 重量 及 厚度 
见 表 2-198, 
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表 2-197 电解 铜 箔 的 等 级 (CB/T 5230—1995) 








等 单位 面积 重量 / (g/m?) 
标准 稍 (STD-E) 44.6 ~ 1831 
高 延 销 (HD-E) 153 ~ 916 





表 2-198 电解 铜 箔 的 单位 面积 重量 及 厚度 
( GB/T 5230—1995) 


































































































单位 面积 重量 及 允许 偏差 
单位 面积 重量 Rm (9%) фон 
/ (g/m ) 普通 精度 | 较 高 精度 
44.6 5.0 
80.3 = 9.0 
107.0 12.0 
153.0 18.0 
230.0 25.0 
305.0 +10 35.0 
610.0 69 
+ 5 

916.0 103.0 
1221.0 137.0 
1526.0 172.0 
1831.0 206.0 
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2.14.25 工艺 铜 箔 
工艺 铜 稍 的 规格 见 表 2-199, 
表 2-199 工艺 铜 箔 的 规格 (QBZT 2996—2008) 





























(单位 :mm) 
长 J 宽 Ж 极限 偏差 
120 120 
130 130 
140 140 +2 
150 150 
160 160 








2.14.26 散热 器 散热 片 专用 纯 铜 及 黄 铜 带 与 箔 
散热 需 散 热 片 专用 纯 铜 及 黄 钢 带 与 箔 的 牌号 .状态 
及 规格 见 表 2-200, 
表 2-200 散热 器 散热 片 专用 纯 铜 及 黄 铜 带 
与 箔 的 牌号 .状态 及 规格 (CBZT 2061—2004) 




















Ж 号 | 供应 状态 | 厚度 /mm | 宽度 /mm| 用 途 
Hj 造 管 ` 
硬 (Y) | 0.07 ~0.15 | 20 ~200 шини: 
ОЗА ВСА А 
13 
制造 管 带 式 
ТЕШ (Т) |0.035 ~0. 06| 12 ~ 150 | 
ШОЛА йе ВСА А 
制 造 管 帯 式 
H90 硬 (Y) (0.035-0.06|12-150 | =, 
ОЛ ВСА А 
Hj 造 管 ` 
H65;H62 硬 (Y) | 0.07-0.15 | 20 ~ 200 
BX Ru йе ВСА Н 














2.15 铜 及 铜 合 金 棒 和 线 
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2.15.1 纯 铜 棒 
纯 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-201 。 
表 2-201 纯 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 
公称 尺寸 了 理论 重量 /(kg/m) 

/mm [a| JÉ EË 方 形 棒 六 角形 棒 
5 0.175 0.223 0.193 
5.5 0.211 0.269 0.233 
6 0.252 0.320 0.277 
6.5 0.295 0.376 0.326 
7 0.343 0.436 0.378 
7.5 0.393 0.501 0.434 
8 0.447 0.570 0.493 
8.5 0.505 0.643 0.557 
9 0.566 0.720 0.624 
9.5 0.631 0.803 0.696 
10 0.699 0.890 0.771 
11 0.846 1.077 0.933 
12 1.007 1.282 1.110 
13 1.181 1.504 1.303 
14 1.370 1.744 1.511 
15 1.573 2.003 1.734 
16 1.789 2.278 1.973 
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(28) 
公称 尺寸 2 理论 重量 /(kg/m) 

/mm JE 方 形 棒 六 角形 棒 
17 2.020 2.572 2.227 
18 2.265 2.884 2.497 
19 2.523 3.213 2.782 
20 2.796 3.560 3.083 
21 3.083 3.925 3.399 
22 3.383 4.308 3.730 
23 3.698 4.708 4.077 
24 4.026 5.126 4.439 
25 4.369 5.563 4.817 
26 4.725 6.016 5.210 
27 5.096 6.488 5.619 
28 5.480 6.978 6.043 
29 5.879 7.485 6.482 
30 6.291 8.010 6.937 
32 7.158 9.114 7.893 
34 8.081 10.288 8.910 
35 8.563 10.903 9.442 
36 9.059 11.534 9.989 
38 10.094 12.852 11.129 
40 11.184 14.240 12.332 
42 12.330 15.700 13.596 










































































(2) 
公称 尺寸 了 理论 重量 /( kg/m) 

/mm BIJE Pë 方形 棒 六 角形 棒 
44 13.533 17.230 14.922 
45 14.155 18.023 15.607 
46 14.791 18.832 16. 309 
48 16. 105 20.506 17.758 
50 17.475 22.250 19, 269 
52 18.901 24.066 20.841 
54 20.383 25.952 22.475 
33 21.145 26.923 23.315 
56 21.921 27.910 24.170 
58 23:518 29. 940 25.928 
60 25.164 32.040 27.747 
65 29.533 37. 603 32. 564 
70 34.251 43.610 37.766 
75 39.319 50.063 43.354 
80 44.736 56.960 49.327 
85 50. 504 64. 303 55.686 
90 56.619 72. 090 62.430 
95 63. 085 80. 323 69.559 
100 69.900 89.000 77.074 
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( 续 ) 

公称 尺寸 2 理论 重量 /( kg/m) 
/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
(105) 77.065 98.123 84.974 
110 84.580 107. 690 93.260 
(115) 92.444 117.703 101.930 
120 100.657 128.160 110.987 











ЇЕ: 表 中 理论 重量 按 纯 铜 密度 8. 90g/em 计算 。 
Q 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 
2.15.2 铜 及 铜 合金 拉 制 棒 
铜 及 铜 合金 拉 制 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-202, 
表 2-202 ” 铜 及 铜 合金 拉 制 棒 材 的 牌号 、 状 态 及 规格 























直径 或 对 边 距 
/mm 
ж 号 状态 | Вэ. 
方 形 棒 、| 矩形 棒 
六 角形 棒 
Т2, Т 
, Т3, ТР2, 、H96 、 Y (4 ) 380 4280 
TU1 、TU2 M ( 软 ) 
H90 Y ( 便 ) 3 ~40 = 
Y 
H80., H65 ra 3 ~40 = 


















































(28) 
直径 或 对 边 距 
/mm 
牌 号 状态 | 圆 形 棒 、 
方 形 棒 、| 矩形 棒 
六角 形 棒 
Y, ( 半 硬 )| 3-80 
H68 = 
M (4) 13 -35 
H62 Y，( 半 硬 ) | 3~80 3 ~80 
НРЬ59-1 Y, (2848) | 3-80 3 ~80 
H63. HPb63-0. 1 Y, ( 半 人 硬 )| 3-40 = 
HPb63-3 шаг ми 
I Y, ( 半 便 )| 3-60 
HPb61 -1 Y, ( 半 便 )| 3-20 一 
HFe59-1-1 、HFeS8-1-1 、 
Y (8 ) 4—60 一 
HSn62-1 、HMnS8-2 
0516. 5-0. 1 、QSn6. 5-0. 4、 
0Sn4-3 、QSn4-0.3 088-1, 
QAI9-2 0А19-4, Y ( 硬 ) 4 -40 == 
OAI10-3-1.S 070.2, 
0Zr0.4 


2.15.3 铅 黄 铜 拉 花 棒 











590 


馈 黄 铜 拉 花 棒 的 有 牌号、 状态 及 规格 见 表 2-203, 
表 2-203 铅 黄 铜 拉 花 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 














牌 状 态 直径 /mm 长 度 /mm 
345 1000 -5000 
22 ( 直 条 供应 ) 
НРЬ59-3 Z. Y, 
ВНРЬ58-2® <8 = 4000 
(可 成 卷 供应 ) 














ЇЕ: 经 供需 双方 协议 ， 可 供应 其 他 牌号 和 规格 的 棒 材 。 

Q 此 牌号 为 再 生 铜 合金 牌号 。 
2.15.4 铅 黄 铜 针 座 棒 

铅 黄 铜 针 座 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-204, 

Ж 2-204 铅 黄 铜 针 座 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( YS/T 77 一 1994 ) 









































规格 尺寸 z 
= Е : -。 U | 截面 面积 | 理论 重量 
序号 牌号 状态 GEA x 长 边 ) 5 
/mm /(kg/m) 
/mm 
1 5х7.4 26.9 0.23 
2 6х6 34.4 0.29 
3 6 x6.8 37.7 0.32 
` fi 
4 НРЬ59-1 хэй 6х7.8 41.7 0.35 
СҮ,) 
5 6.5х8.5 53.6 0.45 
6 9х9 80.0 0.68 
7 9х12 96.9 0.82 

















2.15.5 拉 制 普通 黄 铜 棒 
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拉 制 普通 黄 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-205 。 
表 2-205 拉 制 普通 黄 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 



























































公称 尺寸 理科 重量 /(kg/m ) 

/mm [a| JÉ PË 方 形 棒 六 角形 棒 
5 0.167 0.213 0.184 
5.5 0.202 0.257 0.223 
0 0.240 0.306 0.265 
6.5 0.282 0.359 0.311 
7 0.327 0.417 0.360 
7.5 0.376 0.478 0.414 
8 0.427 0.544 0.471 
8.5 0.482 0.614 0.532 
9 0.541 0.689 0.596 
9.5 0.603 0.767 0.664 
10 0.668 0.850 0.736 
11 0.808 1.029 0.891 
12 0.961 1.224 1.060 
13 1.128 1.437 1.244 
14 1.308 1.666 1.443 
15 1.502 1.913 1.656 
16 1.709 2.176 1.884 
17 1.929 2.457 2.127 
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(Ж) 
公称 尺 寸 や 理论 重量 /(kg/m) 

/mm [a| JÉ РЁ 方 形 棒 六 角形 棒 
18 2.163 2.754 2.385 
19 2.410 3.069 2.657 
20 2.670 3.400 2.944 
21 2.944 3.749 3.246 
22 3.231 4.114 3.563 
23 3.532 4.497 3.894 
24 3.845 4.896 4.240 
25 4.173 5.313 4.600 
26 4.513 5.746 4. 976 
27 4.867 6. 197 5.366 
28 5.234 6. 664 5.771 
29 5.615 7.149 6.191 
30 6.008 7.650 6.625 
32 6.836 8.704 7.538 
34 7.717 9.826 8.509 
35 8.178 10.413 9.017 
36 8.652 11.016 9.540 
38 9.640 12.274 10.629 
40 10.682 13.600 11.778 
42 11.776 14.994 12.985 






























































( 续 ) 
公称 尺寸 了 理论 重量 /( kg/m) 

/mm [a| JÉ РЁ 方 形 棒 六 角形 棒 
44 12.925 16.456 14.251 
45 13.518 17.213 14.906 
46 14.126 17.986 15.576 
48 15.382 19.584 16.960 
50 16.690 21.250 18.403 
52 18.052 22.984 19.904 
54 19.468 24.786 21.465 
55 20.195 25.713 22.267 
56 20.936 26.656 23.084 
58 22.458 28.594 24.762 
60 24.034 30.600 26.500 
65 28.206 35.913 31.100 
70 32.712 41.650 36.069 
75 37.553 47.813 41.406 
80 42.726 54.400 47.110 











ЇЕ, 理论 重量 按 普通 黄 铜 密度 8.5g/em? 计算 。 
Q 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 
2.15.6 挤 制 普通 黄 铜 棒 
挤 制 普通 黄 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-206。 
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ж 2-206 挤 制 普通 黄 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 




































































公称 尺寸 由 理论 重量 /(kg/m) 

/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
10 0.668 0.850 0.736 
11 0.808 1.029 0.891 
12 0.961 1.224 1.060 
13 1.128 1.437 1.244 
14 1.308 1.666 1.443 
15 1.502 1.913 1.656 
16 1.709 2.176 1.884 
17 1.929 2.457 2.127 
18 2.163 2.754 2.385 
19 2.410 3.069 2.657 
20 2.670 3.400 2.944 
21 2.944 3.749 3.246 
22 3.231 4.114 3.563 
23 3.532 4.497 3.894 
24 3.845 4.896 4.240 
25 4.173 5.313 4.600 
26 4.513 5.746 4.976 
27 4.867 6.197 5.366 
28 5.234 6.664 5.771 
29 5.615 7.149 6.191 
30 6.008 7.650 6.625 













































































(Ж) 
公称 尺 寸 や 理科 重量 /( kg/m ) 

/mm [B| JÉ РЁ 方 形 棒 六 角形 棒 
32 6.836 8.704 7.538 
34 7.717 9.826 8.509 
35 8.178 10.413 9.017 
36 8.652 11.016 9.540 
38 9.640 12.274 10.629 
40 10.682 13.600 11.778 
42 11.776 14,994 12.985 
44 12.925 16.456 14.251 
45 13.518 17.213 14.906 
46 14.126 17.986 15.576 
48 15.382 19.584 16.960 
50 16.690 21.250 18.403 
52 18.052 22.984 19.904 
54 19.468 24.786 21.465 
55 20.195 25.713 22.267 
56 20.936 26.656 23.084 
58 22.458 28.594 24.762 
60 24.034 30.600 26.500 
65 28.206 35.913 31.100 
70 32.712 41.650 36.069 
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( 续 ) 
公称 尺 寸 や 理论 重量 /(kg/m) 
/mm [R| JÉ РЁ 方 形 棒 六 角形 棒 
75 37.553 47.813 41.406 
80 42.726 54.400 47.110 
85 48.234 61.413 53.183 
90 54.076 68.850 59.624 
95 60.251 76.713 66.433 
100 66.760 85.000 73.610 
(105) 73.603 93.713 81.155 
110 80.780 102. 850 89.068 
(115) 88.290 112.413 97.349 
120 96. 134 122.400 105. 998 
130 112. 824 143.650 124.400 
140 130. 850 166. 600 144.276 
150 150.210 191.250 165.622 
160 170.906 217.600 188.442 














ЇЕ: 理论 重量 按 黄 铜 密度 8.5g/cm* 计算 。 
① 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 
2.15.7 拉 制 铝 青铜 棒 
拉 制 铝 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-207, 
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Ж 2-207 ” 拉 制 铝 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 

































































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 

/mm / (kg/m) /mm / (kg/m) 
5 0.149 19 2.155 
5.5 0.181 20 2.388 
6 0.215 21 2.632 
6.5 0.252 22 2.889 
7 0.292 23 3.158 
7.5 0.336 24 3.438 
8 0.382 25 3.731 
8.5 0.431 26 4.035 
9 0.483 27 4.351 
9.5 0.539 28 4.679 
10 0.597 29 5.020 
11 0.722 30 5.372 
12 0.860 32 6.112 
13 1.009 34 6.900 
14 1.170 35 7.312 
15 1.343 36 7.736 
16 1.528 38 8.619 
17 1.725 40 9.550 
18 1.934 














Е: 理论 重量 按 铝 青铜 QAI9-2 密度 7. 6gZem° 计算 。 
2.15.8 挤 制 铝 青铜 棒 
挤 制 铝 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-208 。 
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ж 2-208 FF n =s HE BJ 348 БОШ УР ЕШ m: 




























































































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 
/mm /(kg/m) /mm /(kg/m) 
10 0.605 44 11.709 
11 0.732 45 12.247 
12 0.871 46 12.798 
13 1.022 48 13.935 
14 1.185 50 15.120 
15 1.361 52 16.354 
16 1.548 54 17.636 
17 1.748 55 18.295 
18 1.960 56 18.967 
19 2.183 58 20.345 
20 2.419 60 21.773 
21 2.667 65 25.553 
22 2.927 70 29.635 
23 3.199 75 34.020 
24 3.484 80 38.710 
25 3.780 85 43. 697 
26 4.088 90 48.989 
21 4.409 95 54.583 
28 4.742 100 60.480 
29 5.086 (105) 66.679 
30 5.443 110 73.181 
32 6.193 (115) 79.985 
34 6.991 120 87.091 
35 7.409 130 102.211 
36 7.838 140 118. 541 
38 8.733 150 136.080 
40 9.677 160 154.829 
42 10.669 














注 : 理论 重量 按 馈 青 铜 QA11044 密度 7. 7g/cm 计算 。 


2.15.9 拉 制 硅 青 铜 棒 
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拉 制 硅 青 钢 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-209, 
表 2-209 拉 制 硅 青铜 棒 的 规格 及 理论 重量 

































































公称 尺寸 2 理论 重量 /(kg/m) 

/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
5 0.165 0.210 0.182 
5.5 0.200 0.254 0.219 
6 0.237 0.302 0.262 
6.5 0.279 0.355 0.307 
7 0.323 0.412 0.356 
7.5 0.371 0.473 0.409 
8 0.422 0.538 0.466 
8.5 0.477 0.607 0.526 
9 0.534 0.680 0.589 
9.5 0.595 0.758 0.656 
10 0.660 0.840 0.727 
11 0.798 1.016 0.880 
12 0.950 1.210 1.047 
13 1.115 1.420 1.229 
14 1.293 1.646 1.426 
15 1.484 1.890 1.637 
16 1.689 2.150 1.862 
17 1.907 2.428 2.102 
18 2.137 2: 22. 2.357 
19 2.382 3.032 2.626 
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( 续 ) 
公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 

/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六角 形 棒 
20 2.639 3.360 2.910 
21 2.909 3.704 3.208 
22 3.193 4.066 3.521 
23 3.490 4.444 3.848 
24 3.800 4.840 4.190 
25 4.123 5.250 4,546 
26 4.460 5.678 4.917 
27 4.809 6.124 5.303 
28 5. 172 6.586 5.703 
29 5.548 7.064 6.117 
30 5.937 7.560 6.546 
32 6.755 8.602 7.449 
34 7.626 9.710 8.408 
35 8.081 10.290 8.911 
36 8.550 10.886 9.427 
38 9.526 12. 130 10.503 
40 10.555 13.440 11.640 











ЇЕ, 理论 重量 按 硅 青 铜 QSi3-1 密度 8. 40g/cem” 计 算 。 
Q 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 
2.15.10 挤 制 硅 青铜 棒 
挤 制 硅 青铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-210, 
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Ж 2-210 挤 制 硅 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 




























































































公称 尺寸 2 理论 重量 /(kg/m) 

/mm [n] JÉ Ë J JÉ 六 角形 棒 
20 2.702 3.440 2.979 
21 2.979 3.793 3.285 
22 3.269 4.162 3.605 
23 3.573 4.549 3.940 
24 3.890 4.950 4.290 
25 4.221 5.375 4.655 
26 4.566 5.814 5.035 
27 4.924 6.269 5.430 
28 5.295 6.742 5.839 
29 5.680 7.233 6.264 
30 6.079 7.740 6.703 
32 6.916 8.806 7.627 
34 7.808 9.942 8.610 
35 8.274 10. 535 9. 124 
36 8.753 11.146 9. 653 
38 9. 573 12.418 10.755 
40 10.806 13.760 11.917 
42 11.914 15.170 13.138 
44 13.076 16.650 14.419 
45 13.677 17.415 15.082 
46 14.291 18.198 15.760 
48 15.561 19.814 17.160 
50 16.886 21. 500 18.619 
52 18.263 23.254 20. 138 
54 19.695 25.077 21.717 
55 20.431 26.015 22.528 
56 21.181 26.969 23.355 
58 22.720 28.930 25.053 
60 24.314 30.960 26.813 
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(28) 
公称 尺寸 2 理论 重量 /( kg/m) 
/mm AJAS 方 形 棒 六角 形 棒 
65 28.536 36.495 31.468 
70 33.095 42.140 36.495 
75 37.991 48.375 41.895 
80 43.230 55.040 47.667 
85 48.797 62.135 53.812 
90 54. 708 69.660 60.329 
95 60.955 77.615 67.218 
100 67.540 86.000 74.480 
(105) 74.463 94.815 82.109 
110 81.723 104. 060 90.115 
(115) 89.322 113.735 98.494 
120 97.258 123.840 107. 245 











ЇЕ: 理论 重量 按 硅 青铜 0511-3 密度 8.60g/cm* 计算 。 
Q 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棱 的 边 长 和 六 角形 棱 的 对 边 距 
离 。 
2.15.11 拉 制 锡 青 铜 棒 
拉 制 锡 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-211。 
Ж 2-211 拉 制 锡 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 




















公称 尺寸 ? 理论 重量 /(kg/m) 
¿mm 圆 形 棒 方形 棒 六 角形 棱 
5 0.172 0.220 0.191 
5.5 0.209 0.266 0.231 
6 0.249 0.317 0.274 
6.5 0.292 0.372 0.322 



















































































(Ж) 
公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 
/mm [n] JÉ Ë 方 形 棒 六 角形 棒 
7 0.339 0.431 0.373 
7.5 0.389 0.495 0.429 
8 0.442 0.563 0.487 
8.5 0.499 0.636 0.551 
9 0.560 0.713 0.617 
9.5 0.624 0.794 0.688 
10 0.691 0.880 0.762 
11 0. 836 1. 065 0. 922 
12 0. 995 1.267 1.097 
13 1.168 1.487 1.288 
14 1.355 1.725 1.494 
15 1.555 1.980 1.715 
16 1.769 2.253 1.951 
17 1.998 2.543 2.202 
18 2.239 2.851 2.469 
19 2.495 3.177 2.751 
20 2.764 3.520 3.048 
21 3.048 3.881 3.361 
22 3.345 4.259 3.689 
23 3.656 4.655 4.032 
24 3.981 5.069 4.390 
25 4.320 5.500 4.763 
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( 续 ) 
公称 尺寸 由 理论 重量 /(kg/m) 

/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六 角形 棱 
26 4.673 5.949 5.152 
27 5.039 6.415 5.556 
28 5.420 6.899 5.975 
29 5.813 7.401 6.410 
30 6.221 7.920 6.859 
32 7.078 9.011 7.804 
34 7.990 10.173 8.810 
35 8.467 10.780 9.336 
36 8.958 11.405 9.877 
38 9.981 12.707 11.005 
40 11.059 14. 080 12.194 











ЇЕ: 理论 重量 按 锡 青铜 密度 8. 8g/cm 计算 。 
Q 指 圆 形 棱 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 中 
离 。 
2.15.12 挤 制 锡 青铜 棒 
挤 制 锡 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-212, 
Ж 2-212 ” 挤 制 锡 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 




















公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 
/mm 圆 形 棒 方 形 棒 六角 形 棒 
30 6.221 7.920 6.859 
32 7.078 9.011 7.804 
34 7.990 10.173 8.810 
35 8.467 10.780 9.336 

























































































( 续 ) 
公称 尺寸 2 理论 重量 / (kg/m) 
/mm AJAS 方 形 棒 六角 形 棒 
36 8.958 11.405 9.877 
38 9.981 12.707 11.005 
40 11.059 14. 080 12.194 
42 12.193 15.523 13.443 
44 13.382 17.037 14.754 
45 13.997 17.820 15.433 
46 14.626 18.621 16.126 
48 15.925 20. 275 17.559 
50 17. 280 22.000 19.053 
52 18. 690 23.795 20.607 
54 20.155 25.661 22.223 
55 20.910 26.620 23.054 
56 21.676 27.597 23.899 
58 23.252 29.603 25.637 
60 24. 883 31.680 27.436 
65 29. 203 37.180 32.199 
70 33.869 43.120 37.343 
75 38.880 49. 500 42.868 
80 44. 237 56.320 48.774 
85 49.939 63. 580 55.062 
90 55.987 71.280 61.730 
95 62. 381 79.420 68.780 
100 69.120 88.000 76.210 
(105) 76.205 97.020 84. 022 
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( 续 ) 
公称 尺寸 由 理论 重量 /(kg/m) 
/mm JE 方 形 棒 六角 形 棒 
110 83.635 106.480 92.214 
(115) 91.411 116.380 100. 788 
120 99. 533 126.720 109. 742 











ЇЕ, 理论 重量 按 锡 青铜 密度 8. 8g/cm 计算 。 
Ф 指 圆 形 棒 的 直径 、 方 形 棒 的 边 长 和 六 角形 棒 的 对 边 距 
离 。 
2.15.13 拉 制 锅 青 铜 棒 
拉 制 锅 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-213 。 
表 2-213 ” 拉 制 锅 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 















































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 

/mm / (kg/m) /mm / (kg/m) 
5 0. 173 12 0.995 
5.5 0.209 13 1.168 
6 0.249 14 1.355 
6.5 0.292 15 1.555 
7 0.339 16 1.769 
7.5 0.389 17 1.998 
8 0.442 18 2.239 
8.5 0.499 19 2.495 
9 0.560 20 2.764 
9.5 0.624 21 3.048 
10 0.691 22 3.345 
11 0.836 23 3.656 
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(2) 
公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 
/mm / (kg/m) /mm / (kg/m) 
24 3.981 42 12.193 
25 4.320 44 13.382 
26 4.673 45 13.997 
27 5.039 46 14. 626 
28 5.420 48 15.925 
29 5.813 50 17.280 
30 6.221 52 18.690 
32 7.078 54 20.155 
34 7.990 55 20.910 
35 8.467 56 21.676 
36 8.958 58 23.252 
38 9.981 60 24. 883 
40 11.059 


ЇЕ: 理 導 重量 投 偏 青銅 密度 8.8g/cm' 计算 。 





2.15.14 Е 
挤 制 锅 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-214, 
Ж 2-214 挤 制 锅 青 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 
































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 
/mm /(kg/m) /mm /(kg/m) 
20 2.765 25 4.320 
21 3.048 26 4.673 
22 3.345 27 5.039 
23 3.656 28 5.420 
24 3.981 29 5.813 
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(28) 
公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 
/mm /(kg/m) /mm /(kg/m) 
30 6.221 56 21. 676 
32 7.078 58 23.252 
34 7.990 60 24.883 
35 8.467 65 29.203 
36 8.958 70 33.869 
38 9.981 75 38.880 
40 11.059 80 44.237 
42 12.193 85 49.939 
44 13.382 90 55.987 
45 13.997 95 62.381 
46 14. 626 100 69.120 
48 15.925 (105) 76.205 
50 17.280 110 83.635 
52 18.690 (115) 91.411 
54 20.155 120 99. 533 
55 20.910 














ЇЕ: 理论 重量 按 锅 青 铜 密度 8. 8g/cm 计算 。 
2.15.15 拉 制 锌 白 铜 棒 
拉 制 锌 白 铜 棱 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-215, 
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表 2-215 拉 制 锌 白 铜 棱 的 规格 及 理论 重量 

































































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 

/mm / (kg/m) /mm / (kg/m) 
5 0. 169 19 2.438 
5.5 0.204 20 2.702 
6 0.243 21 2.979 
6.5 0.285 22 3.269 
7 0.331 23 3.573 
7.5 0.380 24 3.890 
8 0.432 25 4.221 
8.5 0.488 26 4.566 
9 0.547 27 4.924 
9.5 0.610 28 5.295 
10 0.675 29 5.680 
11 0.817 30 6. 079 
12 0.973 32 6.916 
13 1.141 34 7.808 
14 1.324 35 8.274 
15 1.520 36 8.753 
16 1.729 38 9.753 
17 1.952 40 10. 806 
18 2.188 




















ЇЕ: 理论 重量 按 锌 白 铜 密度 8. 6g/cm 计算。 
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2.15.16 挤 制 锌 白 铜 棒 
挤 制 锌 白 铜 棒 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-216。 
表 2-216 挤 制 锌 白 铜 棱 的 规格 及 理论 重量 






























































公称 直径 理论 重量 公称 直径 理论 重量 
/mm / (kg/m) /mm / (kg/m) 
25 4.221 52 18.263 
26 4.566 54 19.695 
27 4.924 55 20.431 
28 5.295 56 21.181 
29 5.680 58 22.720 
30 6.079 60 24.314 
32 6.916 65 28.536 
34 7.808 70 33.095 
35 8.274 75 37.991 
36 8.753 80 43.226 
38 9.753 85 48.798 
40 10.806 90 54.710 
42 11.914 95 60.955 
44 13.076 100 67.540 
45 13.677 (105) 74.463 
46 14.291 110 81.723 
48 15.561 (115) 89.322 
50 16.885 120 97.258 




















ЇЕ: 理论 重量 按 锌 白 铜 密度 8. 6g/cm 计算 。 
2.15.17 钟表 用 铅 黄 铜 棒 与 线 
钟表 用 铅 黄 铜 棒 与 线 的 规格 见 表 2-217。 


R 2-217 钟表 用 铅 黄 铜 棒 与 线 的 规格 
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( QB/T 1542—2005) (単位 : mm) 

















БН = K E 
形状 H t а H] М 
1.00.1.20.1.30.1.40.1.50. 
1.60. 1.70, 1.80. 2.00. 2.20. 
2.50, 2.80, 3.00. 3.40. 3.50. 
4.00. 4.20. 4.50. 4.80. 5.00. 
FE 、 銭 | 5.20. 5.50, 6.00, 6.50. 6.80. | 4000 
7.00. 7.50. 7.80. 8.00. 8.50. OUN 
9. 00 .9. 50,10. 00,10. 0 、11.00 、 2400 
11.10, 11.50. 12.00. 12.20. 
12. 50.13. 00.13. 50 .14. 00 
БЕН | 6.0.8.0.10.0 
六 角 棒 | 5.00、5.50、6.0.7.0.8.0 














注 : 1. 如 有 其 他 要 求 ， 由 供需 双方 商定 。 


2. 15. 18 


ЖОКЕ PF JH ИСИ БЕ Пу 


218, 


表 2-218 


№ 号 状 


2. 六 角 棒 直径 为 内 切 圆 直径 。 
Ай ЛК ШЕ E ТЕ Н) ЖЕ 








状态 及 规格 (YS/T 583 一 2006 ) 


Ол 


直径 (对 
辺 距 )/mm 








隆 号 、 状 态 及 规格 见 表 2- 


热 锻 水 暖 管件 用 黄 铜 棒 的 牌号 、 


长 度 /mm 





HPb62-2-0.1 、HPb61 -2-1 、 
HPb61 -2-0.1 、HPbS9-3 、 
НРЬ59-1 ,НРЬ59-2 


Pel (R). 
半 硬 (Y。) 











10-80 1000 ~ 8000 
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2.15.19 电极 材料 用 铬 钳 青 铜 棒 
电极 材料 用 铬 钳 青 铜 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2- 














219 。 
表 2-219 电极 材料 用 铬 钳 青 铜 棒 材 的 牌号 、 
状态 及 规格 (YS/T 584 一 2006 ) 
52 (E л 
牌号 | 产品 类 型 | 状态 коа 长 度 /mm 
0Zr0.15 JE 
QCrl 矩形 棒 | CYS 7 -80 1000 ~ 6000 
0С:1-0.15 | Фя 

















2.15.20 导电 用 铜 棒 
导电 用 铜 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 见 表 2-220, 
表 2-220 导电 用 铜 棒 的 牌号 、 状 态 及 规格 
( YS/T 615 一 2006 ) 


№ 5 状 Ж | 直径 (对 边 距 )/mm | 长 度 /m 


























挤 制 (R) 12 ~ 90 
T1 、T2 、TU1 TU2 、 1-12 
ТАг0.1 УТ! i 
g0 拉 制 6 ~75 
(М.Ү) 


2.15.21 铜 及 铜 合金 线 
铀 及 铜 合金 线 的 规格 及 理论 重量 见 表 2-221, 





R 2-221 铜 及 铜 合金 线 的 规格 及 理论 重量 


铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 

0.02 .00258 | 0.00261 .00264 | 0.00267 | 0.00270 .00276 .00280 
0.03 ‚00580 | 0.00587 .00594 | 0.00602 | 0.00608 . 00623 . 00629 
0.035 .00789 | 0.00799 .00808 | 0.00818 | 0.00827 . 00847 ‚00856 
0.04 ‚01020 | 0.01043 ‚01056 | 0.01068 | 0.01081 .01106 .01118 
0. 045 .01304 | 0.01320 .01337 | 0.01352 0.0168 . 01400 .01416 
0.05 ‚01610 | 0.01630 .01650 | 0.01669 | 0.01689 . 01727 . 02225 
0.06 .02320 | 0.02346 .02380 | 0.02403 | 0.02431 . 02488 ‚02516 
0.07 ‚03155 | 0.03195 ‚03230 | 0.03271 | 0.03309 ‚03387 . 03425 
0.08 .04122 | 0.04172 .04223 | 0.04273 | 0.04323 . 04424 ‚04474 
0.09 ‚05217 | 0.05280 .05344 | 0.05408 | 0.05471 ‚05598 ‚05662 
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铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 

0. 10 0.06440 | 0.06519 | 0.06597 | 0.06676 | 0.06754 | 0.06912 | 0.06990 
0.11 0.07793 | 0.07887 | 0.07983 | 0.08078 | 0.08173 | 0.08363 | 0.08458 
0.12 0.09274 | 0.09387 | 0.09500 | 0.09614 | 0.09727 | 0.09953 0.1007 
0.13 0.1088 0.1101 0.1115 0.1129 0.1141 0.1168 0.1180 
0.14 0.1262 0. 1278 0. 1293 0. 1308 0. 1324 0. 1353 0. 1370 
0.15 0. 1449 0. 1467 0. 1484 0. 1502 0. 1520 0.1555 0.1573 
0.16 0.1649 0.1669 0.1689 0.1709 0.1729 0.1769 0.1789 
0.17 0.1860 0.1884 0.1905 0.1929 0.1952 0.1997 0.2020 
0.18 0.2087 0.2112 0.2138 0.2163 0.2189 0.2240 0.2265 
0.19 0.2325 0.2353 0.2381 0.2410 0.2438 0.2495 0.2523 


























p19 





铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 

0.20 0.2576 0.2608 0.2639 0.2671 0.2702 0.2765 ‚2796 
0.21 0.2840 0.2875 0.2910 0. 2944 0. 2979 0. 3048 . 3083 
0.22 0.3117 0.3155 0.3193 0.3231 0.3269 0.3345 ‚3383 
0.23 0.3405 0.3447 0.3489 0.3530 0.3572 0.3655 ‚3696 
0.24 0.3710 0.3755 0.3800 0.3845 0.3891 0.3981 . 4026 
0.25 0. 4025 0. 4074 0.4124 0.4173 0.4222 0.4320 ‚4369 
0.26 0.4354 0.4406 0.4460 0.4513 0.4566 0. 4672 . 4725 
0.27 0.4695 0.4753 0.4810 0.4867 0.4924 0.5039 . 5096 
0.28 0.5050 0.5111 0.5173 0.5234 0.5296 0.5419 ‚5481 
0.29 0.5412 0.5478 0.5544 0.5610 0.5676 0.5808 . 5874 


























219 





铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理 途 重 量 /(kg/km ) 

0.30 0.5797 0.5867 0.5938 0.6009 0.6079 0.6221 ‚6291 
0.32 0.6595 0.6675 0.6756 0.6836 0.6917 0.7077 . 7158 
0.34 0.7445 0.7536 0.7627 0.7717 0. 7808 0.7890 . 8080 
0.35 0.7889 0.7986 0.8082 0.8180 0. 8274 0. 8467 . 8563 
0.36 0. 8347 0. 8449 0.8550 0.8652 0.8754 0.8958 ‚9059 
0.38 0.9300 0.9413 0.9526 0.9640 0.9753 0.9980 1.009 
0.40 1.030 1.043 1.056 1.068 1.081 1.106 ‚118 
0.42 1.136 1.150 1.164 1.178 1.191 1.219 . 233 
0.45 1.304 1.320 1.336 1.352 1.368 1.400 .415 
0.48 1.484 1.502 1. 520 1. 538 1. 556 1. 592 .011 
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铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 

0.50 1.610 1.630 1.649 1.669 1.689 1.728 1.748 
0.53 1.809 1.831 1.853 1.875 1.897 1.941 1.964 
0.55 1.948 1.972 1.996 2.019 2.043 2.091 2.114 
0.56 2.020 2.044 2.069 2.094 2.118 2.167 2.192 
0.60 2.318 2.347 2.375 2.403 2.432 2.488 2.516 
0.63 2.556 2.587 2.618 2.650 2.681 2.743 2.774 
0.65 2.721 2.754 2.787 2.821 2.854 2.920 2.953 
0.67 3.137 3.175 3.214 3.252 3.290 3.367 3.405 
0.70 3.156 3.194 3.233 3.271 3.310 3.387 3.425 
0.75 3.623 3.667 3.711 3.755 3.799 3.888 3.932 
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铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 
0.80 4.122 4.172 4. 222 4.273 4.323 4.424 4.474 
0.85 4.653 4.710 4.767 4.823 4.880 4.994 5.050 
0.90 5.217 5.280 5.344 5.407 5.471 5.598 5.662 
0.95 5.812 5.883 5.954 6.025 6.096 6.238 6.309 
1.00 6.440 6.519 6.597 6.676 6.754 6.912 6.990 
1.05 7.100 7.187 7.274 7.310 7.447 7.620 7.707 
1.10 7.793 7.888 7.983 8.078 8.173 8.363 8.458 
1.15 8.517 8.621 8.725 8.829 8.933 9.140 9.244 
1.20 9.274 9.387 9.500 9.613 9.726 9.953 10.07 
1.30 10.88 11.02 11.15 11.28 11.41 11.68 11.81 
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铜 及 铜 合金 密度 /( g/cm ) 






































- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 
1.40 12.62 12.78 12.93 13.08 13.24 13.55 13.70 
1.50 14.49 14.67 14.84 15.02 15.20 15.55 15.73 
1.60 16.49 16.69 16.89 17.09 17.29 17.69 17.89 
1.70 18.61 18.84 19.07 19.29 19.52 19.97 20.20 
1.80 20.87 21.12 21.38 21.63 21.88 22.39 22.65 
1.90 23.25 23.53 23.82 24.10 24.38 24.95 25.23 
2.00 25.76 26.08 26.39 26.70 27.02 27.65 27.96 
2.10 28.40 28.75 29.09 29.44 29.79 30.48 30.83 
2.20 31.17 31.55 31.93 32.31 32.69 33.45 33.83 
2.30 34.07 34.48 34.90 35.32 35.73 36.56 36.98 
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续 ) 
铜 及 铜 合 金 密度 /( g/cm ) 
- 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 
2.40 37. 10 37.55 38.00 38.45 38.91 39.81 40.26 
2.50 40.25 40.74 41.23 41.72 42.21 43.20 43.69 
2.60 43.54 44.07 44.60 45.13 45.66 46.72 47.25 
2.70 46.95 47.52 48.10 48.67 49.24 50.39 50.96 
2.80 50.49 51.11 51.72 52.34 52.95 54.19 54.80 
2.90 54.16 54.82 55.48 56.14 56.80 58.13 58.79 
3.00 57.96 58.67 59.38 60.08 60.79 62.20 62.91 
3.20 65.95 66.75 67.56 68.36 69.17 70.77 71.58 
3.40 74. 45 75.36 76.27 71.17 78.08 78.90 80.80 
3.50 78.89 79.86 80.82 81.78 82.74 84.67 85.63 
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铜 及 铜 合 金 密度 /( g/cm ) 






































8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 8.9 
理论 重量 /(kg/km ) 
3.80 93.00 94.13 95.26 96.40 97.53 99.80 100. 
4.00 103.0 104.3 105.6 106.8 108.1 110.6 111. 
4.20 113.6 115.0 116.4 117.8 119.1 121.9 123. 
4.50 130.4 132.0 133.6 135.2 136.8 140.0 141. 
4.80 148.4 150.2 152.0 153.8 155.6 159.2 161. 
5.00 161.0 163.0 164.9 166.9 168.9 172.8 174. 
5.30 180.9 183.1 185.3 187.5 189.7 194.1 196. 
5.50 194.8 197.2 199.6 201.9 204.3 209.1 211. 
5.60 202.0 204.4 206.9 209.4 211.8 216.7 219. 
6.00 231.8 234.7 237-29 240.3 243.2 248.8 251. 
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图 3-1 #1 1 
a) ШҰ b) ХЕК с) 八 钉 式 
表 3-1 普通 型 合 页 的 尺寸 (QB/T 3874—1999) 
(单位 : mm ) 
长 度 I 组 | 25 38 50 65 75 90 | 100 | 125 | 150 








L |I 组 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 (10211727 |152 








宽度 В 24 | 31 | 38 | 42 | 50 | 55 | 71 | 82 (104 





























硬度 , 11.0511.201102511.3511.6011.60 1.80 2. 10|2. 50 
注 : hI 2200 08 С] 
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3.1.2 尼龙 垫圈 合 页 
尼龙 垫圈 合 页 见 图 3-2， 其 尺寸 见 表 3-2。 









> 

|| 
о M әј- 
оно 
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图 3-2 尼龙 垫圈 合 页 
表 3-2 Ей é m BFF 





























(単位 : mm) 
HERY 配 用 木 螺钉 (参考 ) 
规格 尺寸 
КЕГ1| 宽度 B | 厚度 1 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 

102 x 76 102 76 2.0 5 x25 8 
102 х 102 102 102 2.2 5х25 8 
75 х75 75 75 2.0 5х20 6 
89 х89 89 89 2,5 5x25 8 
102 x75 102 75 2.0 5x25 8 
102 x 102 102 102 3.0 5x25 8 
114 x 102 114 102 3.0 5 х30 8 







































































的 尺寸 
(単位 : mm) 

长 | 基 | 二 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 |100 
= | 本 | に 

E іл 

БЕР, 19 1 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 |102 
ж | 基本 

度 16 | 18 | 22 | 26 33 40 | 48 | 32 
p | 尺寸 

厚 | 基本 

度 0. 6010. 70 (0. 75 |0.8011.00 1. 05 . 15 11.25 
1 | 尺寸 

木 螺 钉 直 径 | 1.6 2 2.5 3 

木 螺钉 

шаа 4 6 8 
数量 /个 





注 : KP H HHOH ЛЭГ, 








3.1.4 轴承 合 页 
轴承 合 页 见 图 3-4， 其 尺寸 见 表 3-4, 


图 3-4 轴承 合 页 


В 





表 3-4 轴承 合 页 的 尺寸 
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(单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺钉 
规 格 
KEL] 宽度 B | 厚度 1 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 

114 x 98 114 98 9 3 6 x30 8 
114 x114 114 114 3.5 6х30 8 
200 х 140 200 140 4.0 6х30 8 
102 х 102 102 102 3.2 6х30 8 
114 x 102 114 102 3.3 6 x30 8 
114 x114 114 114 3.3 6х30 8 
127 х 114 127 114 3.7 6х30 8 
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3.15 № E| m 
ДЫНА И 3-5, 其 尺寸 见 表 3-5, 





園 3-$ KEER 
表 3-$ 脱 秃 合 页 的 尺寸 (単位 : mm) 























规格 尺寸 ы д. (参考 ) 
КЖ | Ж УВ | 厚度 1 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 
50 50 39 1.2 3 x20 4 
65 65 44 1.2 3 х25 6 
75 75 50 1.5 3 x30 6 











316 扇形 合 页 
扇形 合 頁 見 較 3-6, HROV SF Ае 3-6。 
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表 3-6 扇形 合 页 的 尺寸 
(单位 : mm ) 
= 配 用 木 螺钉 / 
页 y 
| ИЛА 沉 头 螺钉 〈 参 考 ) 
15 - 
`” кур | 宽度 В, | 宽度 B, | 厚度 中 直径 x 长 度 | 数量 /个 
4.5 x 25/ 
75 75 48. 0 40. 0 2. 0 3/3 
MS x 10 
4.5 x 25/ 
100 100 48. 5 40. 5 2.5 3/3 
М5 x10 
3.1.7 自 关 合 页 
自 关 合 页 见 图 3-7， 其 尺寸 见 表 3-7。 
图 3-7 自 关 合 页 
表 3-7 自 关 合 页 的 尺寸 
(单位 : mm ) 
规格 页 片 尺寸 MHARIRI (参考) 
KF | 长 度 工 宽度 B| 厚度 1 | 升 高 a| 直径 x 长 度 | 数量 /个 
75 75 70 DET: 12 4.5 x30 6 
100 100 80 3.0 13 4.5 x40 8 















































3.18 台 合 页 

台 合 页 见 图 3-8， 其 尺寸 见 表 3-8。 

(单位 : mm) 
页 片 尺 寸 /mm 配 用 木 螺 殺 
EE L 宽度 也 厚 度 ? 直径 x 长 度 数量 /个 

34 80 1::2, 3x16 

38 136 2.0 3.5 x25 6 
3.1.9 уаш 





3-9 


жал 
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表 3-9 弹簧 合 页 的 尺寸 (QB/T 1738—1993) 
(单位 : mam ) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺 钉 (参考 ) 
尺寸 KE L 宽度 B 厚度 | 直径 x | 数量 
П тя д у) 7 长 度 Z 
75 75 76 36 48 1.8 3.5 х25 
100 100 102 39 56 1.8 3.5 x 25 
125 125 127 45 64 2.0 4 x30 
150 150 152 50 64 2.0 4 x30 10 
200 200 203 71 95 2.4 4 x40 10 
250 250 254 一 95 2.4 5 x 50 10 
3.1.10 HRAN 
人 
3-10 БЛ 
表 3-10 蝴蝶 合 页 的 尺寸 
(单位 : mm) 
ЖИ 配 用 木 螺钉 
规格 尺寸 
长 度 宽度 厚度 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 
70 70 72 1.2 4х30 6 
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3.1.11 自 弾 杯 状 
自 弹 杯 状 暗合 





图 3-11 НЭР л 
表 3-11 自 弾 杯 状 暗 合 


















































页 的 尺寸 
(单位 : mm) 
带 底座 的 合 页 基 座 

° 底座 | 合 页 | 合 页 | 、 、 _ | 基 座 | 基 座 
类 型 HB UKAN 类 型 | 中 心 距 | 底板 厚 НЭГТ" 
直 辟 式 | 35 | 95 | 66 væl 28 4 43:16 
Л 2 | 35 | 90 | 66 

3.2 门窗 用 五 金 配件 

3. 2. 1 合金 窗 用 配件 
І. 窗纱 


窗纱 见 图 3-12， 其 尺寸 见 表 3-12。 
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图 3-12 窗纱 
表 3-12 ”窗纱 的 尺寸 

































































规格 尺寸 
AA 2: (宽度 x 长 度 )/m 
品 种 目 数 / 目 : 0.914 
1х2511х30 х 
30. 48 
经 向 | 纬 向 | 经 向 | 纬 向 毎 匹 重量 /kg 
14 14 | 1.8 | 1.8 [10.5 | 12.5 | 11.5 
жэл 16 | 16 [16 16 | 12 | 1 | 13 
28 ЕЁ, ОК 
y ид 18 18 | 1.4 | 1.4 | 13 15 |14.5 
14 16 | 1.8 | 1.6 | 11 13 12 
玻璃 纤 | 5112 | 14 14 | 1.8 | 1.8 3.9 -4.1 
窗纱 | 5116 | 16 16 | 1.6 | 1.6 4.3 ~4.5 
塑料 窗纱 
16 16 116 11.6 | 一 |3.9 | 一 
(ЖД) 
ЇЕ: RR (СЕЙ, VR Н) 窗纱 的 制造 材料 ,主要 为 低 碳 钢丝 








(牌号 一 般 为 Q195F) ,也 有 的 用 铝 合金 丝 (有 牌号 一 般 为 
5052 ) 。 窗 纱 还 有 宽度 1.2m\ 长 度 15m 的 规格 尺寸 。 表 
中 14 目 x16 目 是 非 标准 产品 。 
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2. 窗 锁 
窗 锁 见 图 3-13 ， 其 尺寸 见 表 3-13, 


钥匙 锁 头 т 











24-32 





图 3-13 A 
a) ЗЛ b) 无 锁 头 单 面 窗 锁 c) 无 锁 头 双 面 窗 锁 
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表 3-13 窗 锁 的 尺寸 


























(单位 : mm ) 
规格 尺寸 B 12 15 17 19 
L. 87 77 125 180 
安装 尺寸 
L, 80 87 112 168 
3. 滑轮 


滑轮 见 图 3-14， 其 尺寸 见 表 3-14, 





图 3-14 滑轮 
a) 可 调 型 b) 固定 型 


表 3-14 滑轮 的 尺寸 (单位 :mm) 
































规格 | 底 径 | REMA | 外 支架 宽度 в | 调节 高 度 下 
р | 4 | 一 系列 | 二 系列 | 一 系列 | 一 系列 | 一 
20 | 16 8 16 16-16 = 

24 | 20 | 6.50 — [12-16 = 

30 | 26 4 3-9 13 |12~20 = 
wa 7 17 ра 

42 | 36 本 

6 6—13 24 
45 | 38 = 




















注 : 第 二 系列 尺寸 选用 整数 。 
aA 3-15) 





连 杆 





Ё345 铝 合 金 窗 执 手 
а) 单 头 双向 板 扣 型 (DSK 型 ) 
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83-15 (Ж) 
b) 单 动 旋 压 型 (DY 型 ) с) 双 头 联动 板 扣 型 (SLK 型 ) 
а) 单 动 板 扣 型 (ОК 型 ) 
ЇЕ, 联动 杆 长 度 由 供需 双方 协商 。 
3.2.2 木门 窗 用 五 金 
1. Tt 
TA SH DL AI 3-16, 其 尽 寸 見 表 3-15, 
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83-16 H4 
R 3-15 AHRI (单位 :mm) 


KEL 40 | 50 | 65 | 75 |100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 





普通 |2.812.812.813.213.6| 4 |4.5| 5 |5.4|5.8 








粗 型 | 一 | 一 | 一 | 4 14.5|5 15.4| 一 | 一 | 一 





羊 眼 普通 |]9.619.6|19.6| 11112.4113.8115.2116.6| 18 [19.4 






































ЭМЕЇ ЯГ -1-1-1(113815.216.6181-4-1- 


2. ЗН 
羊 眼见 图 3-17， 其 尺寸 见 表 3-16。 














图 3-17 羊 眼 


3. БЇЇ 
MEIR IL 4 3-18, 其 尺 寸 見 表 3-17 。 
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表 3-16 羊 眼 的 尺寸 (单位 :mm) 



























































Ч 主要 尺寸 
54 = 2 
直径 d 圈 外 径 D EKL 

1 1.6 9 20 
2 1.8 10 22 
3 2.2 11 24 
4 2.5 12 26 
5 2.8 13 28 
6 3.2 14 31 
7 3.5 15.5 34 
8 3.8 17 37 
9 4.0 18 39 
10 4.2 19 41 
11 4.5 20 43 
12 5.0 21 46 
13 5.2 22.5 49 
14 5.5 24 52 
16 6.0 26 58 
18 6.5 28 64 
20 722 31 70 











3-18 硝 珠 
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表 3-17 ЖАЛУ 














M ж 长 度 /mm 
50 50 
65 65 
75 75 
100 100 





4. 鉄 三角 和 T 形 鉄 角 的 規格 尽 寸 見 表 3-18。 


表 3-18 铁 三角 和 工 形 铁 角 的 规格 尺寸 











名 称 简 图 规格 尺寸 /mm 
s. 边 长 :50 .60 .75 、90 、100 、 
铁 三 角 
125 150 
T 形 铁 角 边 长 :50 .60 75 








3.2.3 自动 闭 门 器 配件 


1, 地 弾 筑 





Ий ЖИ, 3-19, 其 尺寸 见 表 3-19。 
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图 3-19 hh sia së 
表 3-19 НӨ # BJ J JF 
地 弹簧 尺寸 /mm 适用 门 的 范围 /cem 
型 号 та 
Е 门 高 门 宽 | 门 厚 | 门 重 /kg 
Wi лэх [РЈ 





785①| 315 90 55 1180-250 | 70-90 4-5 135 ~50 





765 | 294 | 171 57 | 200 ~280 |70 ~ 100 4-5 |70 ~140 


























739 | 260 | 141 | 85 1|200-280170-100|4-5 |80 ~ 150 
① 785 无 液压 泵 机 构 。 


2. ГҮЙ Ж 
1115 8501 3-20, 其 尺寸 见 表 3-20, 
3. КЕЛЖ 
зе JL 3-21, 其 尺 寸 見 表 3-21, 
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图 3-20 [Jm š 
表 3-20 [] 5 НК 
适用 范围 
型 号 
门 高 /em ет 「] 厚 /cm 门 重 /kg 
29 190 -220 70 ~ 80 3-5 25 ~ 40 
140 | 200 ~250 60 ~ 90 4-5 15 -30 


① 2 号 门 顶 弹 得 开启 到 90° 时 ， 可 固定 不 动 。 























图 3-21 


B FE së Ж 
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表 3-21 БА ЖЕЮЛЭ 
































(单位 : mm) 
页 板 简 管 жш пй жЕ | 配 沉 头 木 螺 钉 
规格 | 长 度 | 宽度 | 直径 | 长 度 | 直径 | 钢丝 | 直径 x | 数量 
В р 局 d | 直径 | ке | /个 








200 203 








250 89 43 20 254 (7.14 | 2.8 |3.Sx26| 6 












































300 305 
400 400 40 | 4 
150 | 66 | 24 9 | 3.6 
450 450 3.5x25| 9 
3.3 水 嘴 


3.3.1 普通 水 嘴 
壁 式 明 装 单 柄 单 控 普 通 水 嘴 见 图 3-22， 其 安装 尺寸 
見 表 3-22。 











Ё|3-22 壁 式 明 装 单 柄 单 控 普通 水 嘴 
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表 3-22 壁 式 阴 装 单 柄 单 控 普通 水 嘴 的 


安装 尺寸 (ОВ 1334—2004) 
































(单位 : mm ) 
公称 通 径 | 螺纹 尺寸 曲 纹 有 效 长 度 / 
DN 代号 | 圆柱 管 螺纹 | 圆锥 管 螺纹 
15 G1/2 三 10 三 11. 4 =55 
20 G3⁄4 三 12 三 12. 7 三 70 
25 G1 三 14 » 14.5 280 
3.3.2 洗面 器 水 嘴 

















台式 明 装 单 柄 单 控 洗 面 器 水 嘴 见 图 3-23， 台 式 明 装 
双 柄 双 控 洗面 器 水 嘴 见 图 3-24， 台 式 明 装 单 柄 双 控 洗面 


AEJK А Р 3-25。 人 台式 明 装 洗面 带 水 嘴 的 安装 矿 才 见 表 
3-23, 


























图 3-23 ”台式 明 装 单 柄 单 控 
洗面 器 水 嘴 


图 3-24 ”台式 明 装 双 柄 双 控 
洗面 器 水 嘴 
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E 3-25 ”台式 明 装 单 柄 双 控 洗面 器 水 嘴 


表 3-23 ”台式 明 装 洗面 器 水 嘴 的 安装 尺寸 
(QB 1334—2004) (单位 : mm) 





公称 通 径 | 螺纹 尺 
公称 通 径 Н H, n р L C 
DN 才 代 号 
102 +1 
15 G1/2 |248 | «4 |225 |240 | >65 152 +1 
204 +1 























3.3.3 浴缸 水 嘴 

壁 式 明 装 单 柄 单 控 浴 年 水 嘴 见 图 3-26， 壁 式 明 闭 单 
柄 双 控 浴缸 水 嘴 见 图 3-27， 壁 式 明 装 双 柄 双 控 浴 生 水 嘴 
见 图 3-28。 浴 和 仁 水 嘴 的 安装 尺寸 见 表 3-24, 
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壁 式 明 装 单 柄 双 控 
ЕЖЕ 


图 3-27 


壁 式 明 装 单 柄 单 控 
ЕЖЕ 


图 3-26 














壁 式 明 装 双 柄 双 控 浴缸 水 嘴 


图 3-28 
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表 3-24 浴缸 水 嘴 的 安装 尺寸 
(ОВ 1334—2004) (单位 : mm) 
公称 | 螺纹 b 
通 径 | 尺寸 | 螺纹 有 效 长 度 ! | D C 明 | 中 | 
DN | 代号 装 
































15 |G1⁄2 三 10 三 45 
非 混 合 150 
混合 | 圆柱 | ви мр 
E 5 | 圆锥 + 
20 | G3/4 : ‚| 250 120 | 150 | 110 
螺纹 | 螺纹 30 
2215 | 212 | 212.7 





























ЇЕ: 淋浴 喷头 软 管 长 度 不 小 于 1350mm, 
3.3.4 ЖЖК 

壁 式 明 装 双 柄 双 控 洗涤 水 嘴 见 图 3-29， 台 式 明 装 单 柄 
双 控 洗涤 水 嘴 见 图 3-30。 洗 涤 水 嘴 的 安装 斥 寸 见 表 3-25, 









































Ё|3-29 壁 式 明 装 双 柄 图 3-30 台 式 明 装 単 柄 
双 控 洗涤 水 嘴 双 控 洗涤 水 嘴 
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表 3-25 


洗涤 水 嘴 的 安装 尺寸 
(QB 1334—2004) (单位 : mm) 
公称 通 径 螺纹 尺 





p E 
DN 才 代 号 
15 G1⁄2 >170 >45 >250 
3.3.5 接管 水 嘴 
壁 式 明 装 单 柄 单 控 接 管 水 嘴 见 图 3-31， 其 安装 尺寸 


見 表 3-26, 








图 3-31 


表 3-26 壁 式 明 装 单 柄 单 控 接管 水 嘴 的 安装 尺寸 
(QB 1334—2004) (单位 : mm) 


壁 式 明 装 单 柄 单 控 接管 水 嘴 




















公称 | ын 螺纹 有 效 长 度 1 
А | 螺纹 尺寸 | ЖМИНИКЕ 
通 径 ЖӨ 了 L, d 
py | 代号 | 圆柱 管 螺纹 | 圆锥 管 螺纹 
15 С1/2 三 10 三 11.4 三 55 15 
20 G3/4 三 12 三 12.7 三 70 | >170 | 21 
25 G1 三 14 =14.5 三 80 28 
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3.3.6 化 验 水 嘴 
Т) 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 见 图 3-32， 其 安装 尺寸 见 表 
3-27, 














с) 4) 


Е 3-32 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 
а) 工 型 化 验 水 嘴 b) IREI 
с) Ш из а) УЛ ЛЖ 
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表 3-27 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 的 安装 尺寸 
(QB 1334—2004) (单位 : mm) 



































公称 通 径 | 螺纹 尺 螺纹 有 效 长 度 1 3 
DN 寸 代号 | 圆柱 管 螺 纹 | 圆锥 管 螺纹 
15 G1/2 三 10 テ 11.4 12 
2) 化 验 水 嘴 装 配 图 见 图 3-33， 其 总 装配 尺寸 见 表 
3-28, 
图 3-33 化验 水 嘴 装 配 图 
表 3-28 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 的 总 装配 尺寸 
(QB 1334—2004) (单位 : mm) 
名 称 H R л, h, С 














单 式 化 验 水 嘴 | =450 їй 


复式 化 验 水 嘴 | >650 110 -1201150 ~ 155|115 ~ 120 

















3.4 ВІ) 


3.4.1 ЇЇ 
MIRR ILA 3-34， 常 用 曾 立 的 型 号 及 技术 参数 见 表 3-29, 
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图 3-34 ЇЕ 
表 3-29 常用 闸阀 的 型 号 及 技术 参数 

| a | 公称 压力 | oma 适用 温度 | 公称 通 径 
型 5 | мр |297) Ас Хар 

Z42 W -1 300 ~ 500 
Z542 W -1 0.1 煤气 600 ~ 1000 
Z942 W -1 100 600 ~ 1400 
7946Т-2.5 0.25 1600 ,1800 
7945Т-6 0.6 水 1200 、1400 
Z41T-10 蒸汽 、 水 200 50 ~ 450 
Z41W-10 油 品 100 50 ~ 450 
Z941T-10 Е 100 ~ 450 
Z44T-10 си гоп 50 ~ 400 
Z44W-10 油 品 100 50 ~ 400 
Z741T-10 水 100 ~ 600 
Z944T-10 1.0 蒸汽 .水 200 100 ~ 400 
Z944W-10 油 品 100 ~ 400 
Z45T-10 水 50 -700 
Z45 W -10 油 品 100 50 ~450 
Z445T-10 800 ~ 1000 
Z945T-10 水 100 ~ 1000 
Z945W-10 油 品 100 ~ 450 
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( 续 ) 
” Р 公称 压力 适用 介质 适用 温度 | 公称 通 径 
/MPa /C= /mm 
Z40H-16C 200 ~ 400 
Z940H-16C = 200 ~ 400 
一 一 一 一 一 一 一 油 品 、 蒸 
Z640H-16C Боож 350 200 -500 
740Н-160 E АА 65 ~ 200 
Z940H-160 65 -200 
Z40 W -16P 硝酸 类 (09 200 ~ 300 
740% -16R 醋酸 类 200 ~ 300 
740Ү-161 油 品 550 200 ~ 400 
Z40H-25 50 ~ 400 
7940Н-25 | ЭЭ 50 ~ 400 
一 一 一 一 一 一 油 品 „7® 
Z640H-25 350 50 ~ 400 
740Н-250 2.5 汽水 50 -200 
Z940H-250 50 -200 
7542Н-25 ун 300 ~ 500 
Z942H-25 ши 09 300 ~ 800 
761Ү-40 15 ~ 40 
741Н-40 15 ~ 40 
Z40H-40 50 ~ 250 
211 | РТ 425 
Z440H-40 油 品 25 300 ~ 400 
Z940H-40 汽水 50 ~400 
Z640H-40 4.0 50 ~ 400 
Z40H-40Q Ён 50 ~ 200 
Z940H-400 50 -200 
Z40Y-40P 硝酸 类 И 200 -250 
7440Ү-40Р 300 ~ 500 
740Ү-401 油 品 550 50 ~ 250 






























































(28) 
公称 压力 血 用 温度 公称 通 径 
型 ”号 1 Жл шш шоог 
/MPa /% « /mm 
Z40H-64 ы 50 -250 
油 品 、 蒸 
Z440H-64 425 300 ~ 400 
Z940H-64 6.4 汽水 50 -800 
Z940Y-641 300 — 500 
| 油 品 550 
Z40Y-641 50—250 
Z40Y-100 aaa; 50 -200 
— ーーーーー | 油 品 、 蒸 
7440Ү-100 | 10.0 2 250 -300 
Z940Y-100 汽水 50 -300 
Z61Y-160 450 15 -40 
Z41H-160 15—40 
Z40Y-160 50 二 200 
— —— 16.0 油 品 
Z940Y-160 50 -300 
Z40Y-1601 50—200 
7940Ү-1601 50—200 
3.4.2 ЖЮ 


球阀 见 图 3-35， 常 用 球阀 的 型 号 及 技术 参数 见 表 3- 


Ф----- 


30% 





图 3-35 


球阀 
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表 3-30 常用 球阀 的 型 号 及 技术 参数 
公称 压力 适用 温度 | 公称 通算 
型 号 适用 介质 
/MPa JCs /mm 
Q11F-16 15 ~ 65 
Q41F-16 油 品 水 32 ~ 150 
Q941F-16 50 ~ 150 
Q41F-16P 1.6 硝酸 类 100 100 ~ 150 
Q41F-16R 醋酸 类 100 ~ 150 
Q44F-16Q 15 ~150 
045Е-160 15 -150 
0347Е-25 200 -500 
一 一 一 一 一 一 油 品 .水 
Q647F-25 2.5 200 ~ 500 
— 150 
Q947F-25 200 - 500 
Q21F-40 10 ~ 25 
Q21F-40P 硝酸 类 10 ~ 25 
— 100 
Q21F-40R 醋酸 类 10 ~ 25 
041Е-400 油 品 、 水 150 32 ~ 100 
— 4.0 
Q41F-40P 硝酸 类 32 ~200 
— 100 
Q41F-40R 醋酸 类 32 ~ 200 
0641Е-400 50 ~ 100 
| 油 品 .水 150 
0941Е-400 50 ~ 100 
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3.4.3 ЖЕ 
ЖЕ А 3-36, 常用 蔽 止 剛 的 型 号 及 技 木 参 数 上 
表 3-31。 
图 3-36 #1. 
表 3-31 "FB ëk ШЕ 55514223 
(ч 1 ЭН ЕР 27200) 
m 号 公称 压力 适用 介质 适用 温度 | 公称 通 径 
/MPa /C= /mm 
JI1W-16 油 品 100 15 ~ 65 
JI1T-16 蒸汽 水 200 15 ~ 65 
J41W-16 油 品 100 25 ~ 150 
一 —— 1.6 
141Т-16 蒸汽 水 200 25 ~ 150 
J41W-16P 硝酸 类 80 ~150 
ーー 100 —— 
]41W-16R 醋酸 类 80 ~150 
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(Ж) 
a Р 公称 压力 适用 介质 适用 温度 | 公称 通 径 
/MPa /C= /mm 
J21W-25K 6 
J24W-25K 6 
J21B-25K -40 ~ 10 -25 
раво5к| ç хихи +150 10 -25 
J41B-25Z 32 ~ 200 
J44B-25Z 32 ~ 50 
WJ41W-25P e 25 ~ 150 
J45 W -25P 硝酸 类 0 25 ~ 100 
J21W-40 : 6.10 
J91W-40 їйїп eM 6 、10 
191Н-40 油 品 .蒸汽 水 425 15 ~ 25 
Jo94W-40 | 油 品 200 6 、10 
194Н-40 油 品 .蒸汽 水 425 15 ~ 25 
J21H-40 油 品 蒸汽、 水 425 15 ~ 25 
J24W 40 油 品 200 6 、10 
J24H-40 油 品 .蒸汽 、 水 425 15 ~ 25 
J21W-40P 硝酸 类 6 ~25 
J21 W -40R 4.0 醋酸 类 100 6 ~ 25 
J24 W -40P 硝酸 类 6 ~25 
J24W-40R 醋酸 类 6 ~25 
J61Y-40 油 品 、 蒸 汽 、 水 10—25 
_J41H-0 | ШК КаК 10-150 
J41 W-40P 硝酸 类 32 ~ 150 
J41 W -40R HRX 32 ~150 
J941 H-40 425 50 ~ 150 
J41H-400 油 品 ЖЕК .水 350 32 ~150 
J44H-40 425 32 ~ 50 
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(28) 
公称 压力 血 用 温度 | 公称 通 径 
型 ”号 | 个， ЖИЛ | а 
/MPa /C= /mm 
J41H-64 50 -100 
1941Н-64 са "ГЭ" ыг 50 -100 
J41H-100 ` 10 ~ 100 
1941Н-100| 10.0 汽水 50 -100 
44H-100 450 32 ~ 50 
161Ү-160 15 -40 
J41H-160 20 15 -40 
ТЕУ ° їйї 550 15 -40 
1W-160 200 6.10 
3.4.4 IFE] 


ШИЙ АЁ 3-37 ,常用 止 回 阀 的 型 号 及 技术 参数 见 表 3-32 。 





图 3-37 РЕ 
表 3-32 常用 止 回 阀 的 型 号 及 技术 参数 


a @。 








公称 压力 适用 温度 | 公称 通 径 
型 号 适用 介 
= 了 | /MPa 适用 介质 /C= Уай 
Н12Х-2.5 50 ~ 80 
H42X-2.5 50 ~ 300 

0.25 水 SO 

H46X-2.5 350 ~ 500 
НА5Х-2.5 1600 ~ 1800 
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Н44 Y-641 

















(28) 
7 Р 公称 压力 适用 介质 适用 温度 | 公称 通 径 
/MPa /C= /mm 
H45X-6 0.6 1200 ~ 1400 
H45X-10 水 50 700 ~ 1000 
H44X-10 14 50 ~ 600 
Н44Ү-10 蒸汽 水 200 50 ~ 600 
H44 W -10 油 类 100 50 ~ 450 
H11T-16 蒸汽 .水 200 15 ~ 65 
H11W-16 油 类 100 15 ~ 65 
H41T-16 үз 蒸汽 .水 200 25 ~ 150 
H41W-16 油 类 100 25 ~ 150 
H41W-16P 硝酸 类 100 80 ~150 
H41W-16R 醋酸 类 100 80 ~ 150 
H21B-25K -40 ~ 15 ~ 25 
H41B-25Z 2.5 ян +150 32 ~ 50 
H44H-25 350 200 ~ 500 
H41H-40 oe 425 10 ~150 
H41H-400 350 32 ~ 150 
H44H-40 425 50 -400 
Н44Ү-401 4.0 油 类 550 50 ~250 
H44W-40P 200 ~ 400 
H21W-40P 硝酸 类 100 15—25 
Н41%/-40Р 32 ~ 150 
H41 W-40R 4.0 醋酸 类 100 32 ~ 150 
H41H-64 їн Ж в К 425 50 ~ 100 
| хз їй Ж 550 | 50—500 

















(28) 

公称 圧 适用 温度 | 公称 通 径 
а Р 公称 压力 适用 介质 适用 温度 ЛЕШЕ 

/MPa /C= /mm 
H41H-100 Po ee 10 ~ 100 
| + 1 71 .7| ЇЇ. お PT De) A 
НААН-100 шан 450 50—200 
H44H-160 油 类 .水 50 ~300 
H44Y-1601 si 550 50 ~ 200 
H41H-160 ` 油 类 15 ~ 40 
Жаы nas ца 450 “上 一 一 
H61Y-160 15 ~ 40 














35 铜 合金 管 路 连接 件 
3.5.1 基础 知识 
铜 合金 管件 形式 及 代号 见 表 3-33 ,其 技术 参数 见 表 3-34。 
表 3-33 ” 铜 合金 管件 形式 及 代号 (CJ/T 117—2000) 












































品 种 类 型 代 号 
45948 4. A 型 А45Е 
B 型 B45E 
90° 25 4. A 型 A90E 
B 型 B90E 
等 径 一 T (S 
аг 三 通 接头 一 Т7 
异 径 接头 一 R 
套 管 接头 一 S 
ЯН 一 C 
Е: 1.A 型 接口 两 端 均 为 承 口 。 
型 接口 一 端 为 承 口 ， 另 一 端 为 搬 口 。 
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R 334 铜 合金 管件 的 技术 参数 (CJ/T 117—2000) 














P 公称 通 径 | 公称 压力 
Б DN/mm | PN/MPa 
T(S) 、T(R) .A45E 、B45E 、 
6-200 | 1.0.1.6 
A90E 、B90E 、R 、S 
C 6—50 1.6 
3.5.2 铜 管 等 径 三 通 接头 


铜 管 等 径 三 通 接头 见 图 3-38, ЖХ 3-35, 





























图 3-38 铜 管 等 径 三 通 接 头 
表 3-35 铜 管 等 径 三 通 接头 的 尺寸 (CJ/T 117—2000) 
结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 БҮС ma 
DN/mm DW/mm L Li L, 
1.0MPa | 1.6MPa 
6 8 28 | 14 : 
8 10 30 | 15 0.01 
10 12 36 | 18 9 




































































(88) 
87 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
公称 通 径 を 人 
“ү PN= | PN= 
DN/mm DW/mm L Li L, 
1.0MPa | 1.6MPa 

15 16 46 23 11 0.02 

20 22 64 32 15 0.04 

25 28 74 37 17 0.07 

32 35 88 44 20 0.12 
40 44 104 52 22 0.19 0.28 
50 55 122 61 25 0.27 0.41 
65 70 146 73 28 0.57 0.75 
80 85 170 85 32 0.67 1.08 
105 1.34 1.94 

100 198 99 36 

(108) 1.38 2.02 
125 133 230 115 38 2.49 3.69 
150 159 268 134 42 3.76 5.59 
200 219 342 171 45 9.51 14.18 




















注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 


3.5.3 铜 管 异 径 三 通 接头 
铜 管 异 径 三 通 接头 见 图 3-39。 其 尺寸 见 表 3- 





36, 
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图 3-39 铜 管 异 径 三 通 接头 


表 3-36 铜 管 异 径 三 通 接头 的 尺寸 
(CJ/T 117—2000) 





















































公称 通 委 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN, ) | (DW/DW, ) „|, |, |, = | Ри- 
/mm /mm L За 2 рз |54 1 омра| 1.6MPa 
8/6 10/8 32 | 16 | 16 
0.01 
10/8 12/10 138 [19 |17 7 
15/8 16/10 150125 (21111 0.02 
15/10 16/12 | 50 |25 11 | 9 0.03 
20/10 22/12 156128 |26 К 0.04 
20/15 22/16 |60|30 => 11 0.05 
25/15 28/16 
68 | 34 17 0.06 
25⁄20 28/22 35 15 
32/15 35/16 |74 |37 |31 11 0.08 
32/20 35/22 |80 | 40 | 35 |20 | 15 0.09 
32/25 35/28 |82 |41 | 40 16 0.10 





































































































Ж) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN, ) | (DW/DW, ) PN= | PN= 

A ЕА шил ЛЕ СЯ СЯ 
40/15 44/16 | 84 |42 | 38 11 .12 
40/20 44/22 |90 |45 | 40 15 

40/25 44/28 |96 |48 |41 йн 16 А 
40/32 44/35 | 98 | 49 | 48 18 .14 
50/20 55/22 |96 | 48 | 46 15 .21 
50/25 55/28 1102! 51 | 48 17 .22 
50/32 55/35 |108| 54 | 51 ` 20 0.23 
50/40 55/44 |114| 37 | 58 22 PP 0.24 
65/25 7028 |112| 56 | 56 17 

65/32 70/35 |120| 60 | 59 20 За 
65/40 70/44 |128| 64 | 61 á 22 | 0.45 | 0.46 
65/50 70/55 |134| 67 | 70 25 | 0.46 | 0.49 
80/32 85/35 |124| 62 | 66 20 . 48 
80/40 85/44 |136| 68 | 68 5 22 | 0.52 | 0.53 
80/50 85/55 |148 | 74 (71 25 | 0.64 | 0.66 
80/65 85/70 |158 79 28 | 0.68 | 0.71 
100/50 105/55 |156 | 78 л 25 | 0.98 | 1.01 
100/65 105/70 |170| 85 | 84 |36 28 | 1.13 1.15 
100/80 105/85 |186| 93 | 88 1.22 | 1.30 
125/80 133/85 |190| 95 |102 1.83 | 1.90 
125/100 | 133/105 |210|105 |109 н 2.15 | 2.30 
150/100 | 159/105 |224 112 120| 4。 1. 3.21 | 3.30 
150/125 | 159/133 |252 |126|122 38 | 3.87 | 4.16 
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(Ж) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/DN DW/DW. ) = = 
| 2 x а Е a с 
200/100 | 219/105 |240 |120 |152 36 | 6.50 6.65 
200/125 | 219/133 |260 |134 |154 45 | 38 | 7.56 7.82 
200/150 | 219/159 |294 |147 |158 42 | 8.62 8.99 

3.5.4 448 459254, 





铜 管 45" 弯 头 见 图 340， 其 矿 才 见 表 3-37, 











NS ЙГ! | Эс 


K; 





園 3-40 铜 管 4$" 弯 头 
R 3-37 銅 管 45? 容 共 的 尺 寸 (CJ/T 117—2000) 
结构 尺寸 /mm 重量 /kg 


公称 通 径 | 铜 管 外 径 





DN/mm | DW/mm L |L, |, | L, の DAS 
1 1.0MPa | 1.6МРа 








6 8 12 12 
8 10 13 13 0.01 
10 12 1519 | 16 | 11 
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(Ж) 
结构 尺寸 mm 重量 /kg 
公称 通 和 | 铜 管 外 径 
PN = PN = 
DN/mm DW/mm | L, | L, | L, | L, 
1.0MPa 1.6MPa 
15 16 19 | 11 | 20 | 13 
20 22 26 | 15 | 26 | 17 0.03 
25 28 31117 | 31 | 19 
32 35 37 | 20 | 36 | 22 0.09 
40 44 43 | 22 | 42 | 24 0. 14 0.21 
50 55 51 |25 | 50 | 27 0.23 0.33 
65 70 61 | 28 | 59 | 30 0.34 0.52 
80 85 71 | 32 | 69 | 34 0.51 0.86 
105 0.91 1.26 
100 83 | 36 | 81 | 38 
(108) 0.76 1.12 
125 133 97 | 38 | 95 | 41 1.76 2.57 
150 159 112| 42 |111| 45 2.43 4.26 
200 219 141 | 45 |139| 48 5:52 9.89 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 





3.5.5 铜 管 90" 弯 头 


铜 管 90" 弯 头 见 
表 3-38 銅 管 90 


图 3-41。 其 尺寸 见 表 3-38 。 


оя 5 уаз (CJ/T 117—2000) 























结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
公称 通 径 管 外 径 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 py = INE 
DN/mm DW/mm | L, | L, | L, | L, 
1.0MPa 1.6MPa 

6 8 14 | 15 

8 10 P 15 | 16 0.01 

10 12 9 |11 19 | 19 
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(2%) 
结 た R ГУ 量 /k 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 | SUS J mm 

PN = PN = 

DN/mm DW/mm | L, | L, | L, | L, 

1. 0MPa 1.6MPa 
15 16 11 | 13 | 24 | 24 
20 22 15 117 | 32 | 32 0.03 
25 28 17 119 | 37 | 38 
32 35 20 | 22 | 45 | 45 0.09 

40 44 22 | 24 | 56 | 55 0.14 0.21 
50 55 25 127 |66 | 66 0.21 0.31 
65 70 28 | 30 | 81 | 79 0.48 0.64 
80 85 32 | 34 | 93 | 92 0.70 1.12 
105 1.30 1.92 

100 36 | 38 1109 | 108 
(108) 1.16 1.71 
125 133 38 | 41 |133 131 2.62 4.18 
150 159 42 | 45 11581156 4.26 6.22 
200 219 45 | 48 12041201| 10.99 14.72 



































图 3-41 #9 902454 


3.5.6 铜 管 异 径 接 头 
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铜 管 异 径 接头 见 图 3-42， 其 尺寸 见 表 3-39, 


13 
L L; 
> = 
け k 


3-42 铜 管 异 径 接头 
表 3-39 铜 管 异 径 接头 的 尺寸 (CJ/T 117—2000) 


































































































公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN )| (DW/DW, ) А PN = PN = 
/mm /mm ` | 1.0MPa |1.6MPa 
8/6 10/8 7 22 
10/8 12/10 9 24 
0.01 

15/8 16/10 27 
15/10 16/12 28 
20/10 22/12 0.02 

15 36 
20/15 22/16 m 
25/15 28/16 

17 44 
25/20 28/22 15 0.03 
32/15 35/16 11 50 
32/20 35/22 20 15 51 
32/25 35/28 17 50 

0.04 
40/15 44/16 11 57 
40/20 44/22 15 58 0.05 | 0.06 
40/25 44/28 йг 17 57 
0.07 | 0.08 

40/32 44/35 20 | 56 
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(28) 
公称 通 径 | БЭ” 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN,)| (DW/DW,) PN= | PN= 
L, L, L; 
/mm /mm 7 1.0MPa |1.6МРа 
50/20 55/22 15 70 0.08 | 0.09 
50/25 55/28 z 17 69 0.11 
50/32 55/35 20 68 0.12 
50/40 55/44 22 66 0.13 | 0.15 
65/25 70/28 17 57 0.16 
65/32 70/35 А 20 0.17 
65/40 70/44 22 76 0.19 
65/50 70/55 25 74 0.20 шоо 
80/32 85/35 20 84 0.23 | 0.25 
80/40 85/44 së 22 91 0.29 | 0.32 
80/50 85/55 25 89 0.30 | 0.34 
80/65 85/70 28 84 0.38 | 0.43 
100/50 105/55 25 | 103 | 0.48 | 0.50 
100/65 105/70 36 28 98 0.57 | 0.60 
100/80 105/85 РА 95 0.65 | 0.78 
125/80 133/85 111 | 1.10 | 1.25 
125/100 133/105 тг 105 | 1.20 | 1.42 
150/100 159/105 Р? 125 | 1.76 | 2.02 
150/125 159/133 ы 38 | 113 | 1.91 | 2.36 
200/100 219/105 36 | 161 | 3.05 | 4.52 
200/125 219/133 45 38 | 153 | 3.07 | 4.60 
200/150 219/159 42 | 144 | 3.70 | 4.33 


























3.5.7 铜 管 套 管 接头 
铜 管 套 管 接 头 见 图 3-43， 其 尺寸 见 表 3-40 。 
Lı 





DW 








3-43 铜 管 套 管 接 头 
表 3-40 铜 管 套 管 接头 的 尺寸 (CJ/T 117—2000) 
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结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
公称 通 径 | ЕМ ус | E 
DN/mm DW/mm Li L, 
1.0MPa|1.6MPa 
6 8 
21 7 
8 10 0.01 
10 12 25 9 
15 16 30 11 
0.02 
20 22 39 15 
25 28 45 17 0.03 
32 35 51 20 0.05 
40 44 58 22 0.08 0.13 
50 55 64 25 0.13 0.18 
65 70 74 28 0.25 0.30 
80 85 82 32 0.28 0.46 
105 0.48 0.72 
100 90 36 
(108) 0.50 0.74 
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( 续 ) 
结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
公称 通 径 管 外 径 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 TAE 
DN/mm DW/mm Li L, 
1.0MPa|1.6MPa 
125 133 94 38 0.79 1.31 
150 159 105 42 1.32 1.96 
200 219 118 45 2.71 3.96 














注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.5.8 铜 管 管 帆 
铜 管 管 帽 见 图 3-44， 其 尺寸 见 表 3-41。 


DW 














SDH 


И 
і 
і 
і 
і 
і 
И 
А 
< 





E 3-44 铜 管 管 帆 



































表 3-41 和銅 管 管 帆 的 尺 寸 (CJ/T 117—2000) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm DW/mm L R 

6 8 f 

8 10 2 0.01 

10 12 11 

15 16 16 

20 22 18 04 

25 28 21 0.03 

32 35 24 0.04 

40 44 26 0.05 

50 55 29 0.10 
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3.6 ERA ZHE 


3.6.1 583, = Bñ l 5 
弯 头 、 三 通 和 接头 见 图 3-445, 其 安 装 尽 寸 見 表 3- 


№ 


42% 


57 


22 522529 
БО 


SC 
555 


> 


4 


474747474 
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— 
Poo 


| 
ЁС 
ны 
ЁС 
KA 
ЁС 
Sx] 
oO 
KA 
ны 
kd 


So 
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表 3-42 


( GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
( 単位 : mm) 


弯 头 、 三 通 和 接头 的 安装 尺寸 



















































































РТ 管件 类 型 
ZN PE — 

90° 45° 90° 45° 三 通 | 90° K 
通 径 | 、、 =: к 直接 头 ша. 
ЮМ 25 3, 25 3, 三 通 る 21 弯 头 

安装 长 度 

207 ИА ЕВ т К С Е Е 
25: ае [дк a Spa. а 5031: 
32" а ар 5251) Дуа 28:15 [929 464215 
40 122121510255:1 2147 | 5133 | 10321 | 3:72 28024 
50 |26+25 11.52225 26225 | 632% | 1222 | 3+? |100:25 
63 32.5 14112 32.51122 7917 | о | 327 |1261}? 
75 |38.571|116.571138.57 | 94:23 | 1721 | 4+? | 15011 
90 | 461% |19.5'7| 4621 |11211!] 2021 | 517 | 18011 
110 | 56:° |23.51°| 561% |137221 241% | 611 | 220% 
125 |63.51%°| 271% |63.51°|1571:/ | 271] | 611 | 250 
140 | 7111 | 3017 | 7137 175: 302 | 812 | 2801 
160 | 811% | 341*% | 812:5 200:2 3521 | 81} | 320:5 
200 10127 | 43+? |101}? | 一 — | 8 = 
225 |j1143 | 483 IS — - |10*5 — 
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3.6.2 长 型 变 径 接头 
长 型 变 径 接头 见 图 3-46， 其 安装 尺寸 见 表 3-43 。 
Š 
ER 
图 3-46 ”长 型 变 径 接 头 
表 3-43 长 型 变 径 接 头 的 安装 尺寸 
(CB/T 10002. 2—2003) 
(单位 : mm ) 
公称 通 径 DN, 
公称 通 径 |25[32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 iioli2s 140 160 
DN, 安装 长 度 z 
+1 +1. 5 +2 
20 (6:5| 8 [10/13 
25 8 10 | 12 116. 5 
32 10 | 13 16. 518. 5 
40 13 16. 518. 5| 23 
50 16. 518. 5| 23 | 27 
63 18.5 23 | 27 |31.5 
75 23 | 27 31.5| 35 
90 27 [31.5 35 | 40 
110 31.5| 35 | 40 
125 35 | 40 
140 40 
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3.6.3 短 型 变 径 接头 
得 型 变 径 接头 见 图 3-47， 其 安装 尺寸 见 表 3-44。 


роо 


の が > 





の の の の の の の の の や 





ベベ ベベ ベベ ベベ へ <4 


2 





图 3-47 短 型 变 径 接头 


表 3-44 短 型 变 径 接头 的 安装 尺寸 
( GB/T 10002. 2 一 2003 ) 












































(単位 : mm) 
公称 公称 通 径 DN, 
通 和 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |75 | 90 |110 |125 |140 | 160 
DN, ЗОЛ: 
20 2.5| 6 |10[15 
25 3.5|7.5112.5| 19 
32 4 | 9 IS.321.5 
40 5 H1.517.5 25 
50 6.5 12. 5| 20 | 30 
63 6 3.323.5| 31 
75 7.5 [17.5| 25 |32.5 
90 10 17.5| 25 | 35 
110 7.5| 15 | 25 
125 7.5|17.5 
140 10 






































3.6.4 异 径 接头 
异 径 接头 见 图 3-48， 其 安装 尺寸 见 表 3-45, 
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8348 FBA 
а) 注塑 双 承 口 异 径 接头 ”b) 注塑 单 承 口 异 径 接头 
с) 注塑 内 捅 单 承 口 异 径 接头 d) 管材 加 工 而 成 的 异 径 接 头 















表 3-45 异 径 接头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
(单位 : mm) 


























公称 通 径 Zmin 

DN DN, 图 3-48a | 图 3-48b | 图 3-48c | 图 3-48d 

75 63 3 6 6 34 

63 4 14 14 62 

75 4 8 8 41 

75 5 18 18 79 

юм 90 5 10 10 53 

90 5 18 18 81 

з. 110 5 8 8 47 
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续 ) 
公称 通 径 Zmin 
DN DN. KI 3-48a | 图 3-48b | 网 3-48c | 图 3-48d 
90 7 25 25 109 
140 110 7 15 15 76 
125 7 8 8 50 
110 7 25 25 113 
160 125 7 18 18 88 
140 7 10 10 62 
140 10 30 30 137 
ши 160 10 20 20 103 
160 10 33 33 150 
л 200 10 13 13 81 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.6.5 活 接头 


活 接头 见 图 3-49， 其 安装 尺寸 见 表 3-46, 


















































83-49 活 接头 


1 一 承 口 端 ”2 一 PVC 螺母 ”3 一 平 密封 执 圈 
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表 3-46 活 接头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 




















公称 通 径 
ны = zi /mm z, mm BJ JE BJ Zin 
mm 
20 8-1 3-1 1 
1 
2 8 11.2 +1 = 
5 21 3 + 4 
32 g + 1:6 3-1 үг 
- 2 
40 10+? 31 2 
1 
19:22 +1 225 
50 : 3 + 3 
3 
63 1517 3-1 дог, 
= + 4 











① lin=25. 4mm, 
3.6.6 90922541 
90° 25 2. 5 38 М 3-50, 其 安装 尺寸 见 表 3-47 。 









КА, 5 Мосс 
3 ЯС 
р Б 





E 3-50 90° 227 5 = ñ 
а) 909253. b) 三 通 
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表 3-47 90° € 3; É = 8 BJ че 
R5} (GB/T 10002. 2 一 2003) 




















公称 通 径 螺纹 尺寸 
x zi /mm z, mm 
DN/mm d/in® 
1 
3 +1.2 +1.2 
25 RC 一 13.571 1711 
32 RC1 J S 22116 
1 +2 +2 
40 RCI 一 2111 28 + 
1 + 2. + 2. 
50 RCI 一 26 2 38217 
63 RC2 32,5” 4722 











① lin=25. 4mm, 
3.6.7 PVC 接头 端 和 金属 件 接头 

PVC 接头 端 和 金属 件 接头 见 图 3-51， 其 安装 尺寸 见 
表 3-48 。 
3.6.8 短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 

短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 见 图 3-52， 其 安 
装 尺 寸 見 表 3-49, 








SANNI 
сор 
х 


Ї ШЇ 
> 


图 3-51 
a) 工 型 (金属 件 上 有 内 螺纹 ) 








ХХА 





а) 


1 一 接头 端 (PVC ) 


4 一 接头 端 (金属 内 螺纹 ) 

















РУС 接头 端 和 金属 件 接头 

b) 本 型 (金属 件 上 有 外 螺纹 ) 
2-38 3 一 接头 螺母 (金属 ) 
5 一 接头 端 (金属 外 螺纹 ) 








表 3-48 PVC 接头 端 和 人 金属 件 接 头 的 安装 
尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003) 


























接头 端 (PVC) 内 或 外 螺纹 接头 
接头 螺母 螺纹 | 。 6 
w 端 (金属 ) 螺纹 
公称 通 径 DN/mm| zs/mm Rak Дш 尺寸 G/in® 
20 31 M39 x2 G -- 
3 
32 3 +1 М52 х2 СІ 
40 3+1 M62 х2 СІ 一 
50 3-1 М72х2 С1 一 
63 3 ょ 1 M82 х2 G3 





① lin=25. 4mm, 
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922059 





マー マー マコ 


園 3-52 短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1 一 接头 端 (PVC) ”2 一 金属 螺母 ”3 一 平 密封 垫圈 
表 3-49 短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 
R5} (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 





























接头 端 KH) 金属 螺母 螺纹 尺寸 
DN/mm z/ mm G/in® 
20 3+1 G1 
25 3-1 G1 ын 
ー 4 
32 3+1 бте 
ー 2 
40 3-1 G2 
50 3-1 б 
х 4 
3 
の 
63 3-1 G 4 








① lin=25. 4mm, 
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3.6.9 长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 


长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 见 图 3-53, 其 安 
装 尺 寸 见 表 3-50。 








图 3-53 长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1 一 接头 端 (РУС) ”2 一 金属 螺母 ”3 一 平 密封 垫圈 
表 3-50 长 型 РУС 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 
R=} ( GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
































接头 端 (ЖИ) 接头 端 (3811) 金属 螺母 螺纹 
DN,/mm z, mm DN | / тат Zz1 mm 尺寸 G/in® 
3 
225 一 一 ーー 
20 и C の 
25 23:12 20 208 С1 
+3 +3 1 
32 26t 25 29 + бїз 
40 282 32 32 +4 Gi 
50 31% 40 36 01 C2 

















① 1in =23.4mm 。 
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3.7 $J 


3.7.1 


一 般 用 途 圆 钢 钉 


一 般 用 途 圆 钢 钉 见 图 3-54， 其 尺寸 见 表 3-51, 


J 


图 3-54 一 般 用 途 圆 钢 钉 


表 3-51 一 般 用 途 圆 钢 钉 的 尺寸 


(YB/T 5002—1993) 












































钉 长 钉 杆 直径 /mm 毎 干 介 釣 重 /kg 
Zmm | 重型 | 标准 型 | 轻型 | 重型 | 标准 型 | 轻型 
10 1. 10 1. 00 0. 90 0. 079 0. 062 0.050 
13 1.20 1.10 1.00 0. 120 0. 097 0. 080 
16 1.40 1.20 1.10 0.207 0. 142 0.119 
20 1. 60 1.40 1.20 0. 324 0. 242 0.177 
25 1. 80 1.60 1. 40 0.511 0. 395 0.302 
30 2.00 1.80 1. 60 0. 758 0. 60 0.473 
35 2.20 2.00 1. 80 1.06 0. 86 0. 70 
40 2.50 2.20 2.00 1.56 1.19 0.99 
45 2. 80 2.50 2.20 2:22 1. 73 1. 34 
50 3. 10 2. 80 2. 50 3. 02 2.42 1. 92 
60 3.40 3.10 2.80 4.35 3.56 2.90 
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(88) 





钉 长 钉 杆 直径 /mm 每 千 个 约 重 /kg 





Amm | 重型 | 标准 型 | 轻型 重型 | 标准 型 | 轻型 








70 3.70 3.40 3.10 5.94 5.00 4.15 





80 4.10 3.70 3.40 8.30 6.75 5.71 





90 4.50 4.10 3.70 11.3 9.35 7. 63 





100 5.00 4.50 4.10 15.5 12.50 10. 40 





110 5. 50 5.00 4. 50 20.9 17.00 13.70 





130 6.00 5.50 5.00 29.1 24.30 20. 00 





150 6.50 6.00 5.50 39.4 33.30 28.00 





175 = 6. 50 6. 00 — 45.70 38. 90 




















200 == 6.50 — — 52.10 





3.7.2 Jm А7 
Ji 4 1 [8] 3-55， 其 尺寸 见 表 3-52。 


83-55 aA А7 
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R 3-52 ВА ТАЈА 




















钉 长 /mm 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 
钉 杆 直径 /mm 2 |2.2|2.5|2.8 |3.2 |3.4 | 3.8 
每 千 个 约 重 /kg | (0.9511.1811.75|2.9 (4.7 | 6.4 | 8.5 














3.7.3 拼合 用 圆 钢 钉 
拼合 用 圆 钢 钉 见 图 3-56， 其 尺寸 见 表 3-53, 




















Ё 3-56 拼合 用 圆 钢 钉 
33-53 拼合 用 圆 钢 钉 的 尺寸 
































J K L/mm 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 
钉 杆 直径 d/mm |1.6|1.8| 2 [2.2 2.5 (2.81 2.8 
每 千 个 约 重 /kg |0.36|0.55|0.79|1.08 1.52] 2 | 2.4 

3.7.4 水 泥 钉 


水 泥 钉 见 图 3-57， 其 尺寸 见 表 3-54, 








图 3-57 ЖЕТ 
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表 3-54 水 泥 钉 的 尺寸 
ка 钉 杆 尺寸 /mm 每 千 个 约 重 

长 度 直径 /kg 
7 101.6 4.57 13.38 
7 76.2 4.57 10.11 
8 76.2 4.19 8. 55 
8 63.5 4.19 7.17 
9 50.8 3.76 4. 73 
9 38.1 3.76 3. 62 
9 25.4 3.76 2.51 
10 50. 8 3.40 3. 92 
10 38. 1 3.30 3.01 
10 25.4 3.40 2.11 
11 38.1 3.05 2. 49 
11 25.4 3.05 1.76 
12 38.1 2.77 2. 10 
12 25.4 2.77 1.40 

3.7.5 TSI 


В ТАИ 3-58， 其 尺寸 见 表 3-55, 


UR 


4& 


83-58 瓦楞 杀 
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表 3-SS 瓦楞 钉 的 尺寸 












































PRENSA ШУ KE (BRIE) /mm 
钉 身 直径 EHB = 
38 44.5 50.8 63.5 
/mm /mm = 
每 千 个 约 重 /kg 
3.73 20 6.30 6.75 7.35 8.35 
3.37 20 5.58 6.01 6.44 7.30 
3.02 18 4.53 4.90 5.25 6. 17 
2.74 18 3.74 4.03 4.32 4.90 
2.38 14 2.30 2.38 2.46 -- 
3.7.6 TIESI 


FISET (ILEI 3-59) 专用 于 将 瓦楞 铁皮 或 石榴 固 
定 于 屋 梁 或 壁 柱 上 上， 直径 6mm, 18a KJE 45mm, АТ 
KES 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm 等 规 
格 。 





图 3-$9 mis 
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3.7.7 #E£T 
БЕТИ, 3-60, ЖМУ 3-56, 


图 3-60 #7 


KR 3-56 鞋 钉 的 尺寸 (QB/AT 1559—1992) 
”规格 尺寸 (全 长 ) /mm | 10 |13 |16 |19 [22] 25 





钉 帽 直径 “| 普通 型 P 13.1013.4013.9014.4014.701 4.90 








‘mm > 重 型 Z |4.50|5.20|5.90[6.10|6. 60 |7. 00 





钉 帽 厚度 “| 普通 型 P |0.24|0.30|0.34|0.40|0.44| 0. 44 

















/mm 2 ж 型 Z|0.30|0.34|0.38 10.4010. 4410.44 

钉 杆 来 端 宽度 | 普通 型 P |0.74|0. 8400. 941.041. 1411.24 
тше 重 型 Z 1.04 1.10|1.20|1.30 1.40] 1.50 
钉 尖 角度 


P、Z 28 | 28 | 28 | 30 | 30 30 





每 千 个 约 重 | 普通 型 P | 91 | 132 |244 | 345 | 435 | 526 








/g Ж 型 Z | 156 | 238 | 345 | 476 | 625 | 769 
ЕТА 
а 


每 100g 个 数 普通 型 P |1100| 660 | 410 | 290 | 230 | 190 








А 重 型 Z | 640 | 420 | 290 | 210 | 160 | 130 























686 


3.7.8 平 杆 型 鞋 钉 


FFF ЯШ EE] DL] 3-61 


? 其 尺寸 见 表 3-57 。 





3-61 
































平 杆 型 鞋 钉 
表 3-57 平 杆 型 鞋 钉 的 尺 十 

全 长 /mm 10 13 16 19 25 

钉 帽 直径 /mm 4 4.5 5 5.5 6 

钉 帽 厚度 /mm 0.25 | 0.30 0.35 | 0.40 | 0.40 

釘 身 末端 寛 度 /mm < 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 1.15 

钉 尖 角度 / (°) 30 30 | 30 35 35 

每 千 个 约 重 /g 102 | 185 | 333 | 455 | 556 

每 千克 个 数 / 个 9800 | 5400 | 3000 | 2200 | 1800 
3.7.9 家具 殺 


家 具 钉 见 图 3-62， 其 尺寸 见 表 3-58, 


で 
a 


L 





8 3-62 家具 釘 





表 3-$8 家 具 杀 的 尺寸 
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(单位 : mm ) 
钉 长 也 19125130132138140145150160164170180182190 100/130 
杆 直 |1.21.5| 11.6 2.4 
TE 1.6| 11. 8|1. 811. 812. 112.31 р. 512. 813. 03. 013. 414. 1 
£# d [1.51.6|` 1.8 2.8 
钉 帽 直 
ч (1.3-1.4) 4 
4 D 
材质 0195, 0235 
3.7.10 麻花 钉 


ЖЕЕ ILAI 3-63, ARTILE 3-59, 


CSSS) 
~、 和 入 人 ~、 “mm 


图 3-63 WSI 
R 3-59 麻花 钉 的 尺寸 




















钉 杆 尺寸 mm 
规格 尺寸 mm 每 千 个 约 重 /kg 
长 度 直径 
50 50.8 2.77 2.40 
50 50.8 3.05 2.91 
55 57.2 3.05 3.28 
65 63. 5 3:05 3.64 
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(Ж) 
钉 杆 尺寸 mm 
规格 尺寸 /mm ОЕ 
长 度 直径 
76.2 3.40 5.43 
76.2 3.76 6. 64 
88.9 4.19 9.62 





3.7.11 Жі 
木 螺 钉 见 图 3-64， 其 尺寸 见 表 3-60。 








Ё|3-64 木 螺钉 





on 
S| 


表 3-60 木 螺钉 的 尺寸 (GB/T 100—1986, 
GB/T 951—1986) (单位 : mm) 























22 АЛШ ТЕГЕ үтү 
= Гэж | Fm3 | тах emsa] НЕ 
1.6 6-12 6-12 6-12 ーー ーー 
2 6-16 6-14 6-16 1 6-16 
2.5 6-25 6-22 6 ~ 25 1 6 ~ 25 
3 8 ~30 8-25 8-30 2 8-30 
3.5 8-40 8-38 8-40 2 8-40 
4 12-70 12-65 12-70 2 12-70 
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(Ж) 
2 АЛШ ТЕГЕ ЭЭЖ т 
= Гэж | ва | тах | 十 字 梢 号 | НЕ 
(4.5) 16 ~ 85 14 ~ 80 16 ~ 85 2 16 ~ 85 
5 18 ~ 100 | 16-00 | 18 ~ 100 2 18 ~ 100 
(5.5) 25 ~ 100 | 22-00 | 30 ~ 100 3 25 ~ 100 
0 25 ~ 120 | 22 ~120 | 30 ~120 3 25 ~ 120 
(7) 40 ~ 120 | 38 ~ 120 | 40 ~ 120 3 40 ~ 120 
8 40 ~ 120 | 38 ~ 120 | 40 ~ 120 4 40 ~ 120 
10 75 ~ 120 | 65 ~ 120 | 70 ~ 120 4 70 ~ 120 
注 : 1. 钉 长 系列 (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, (22), 25, 30, (32), 35, (38), 40, 45, 
50, (55), 60, (65), 70, (75), 80, (85), 
920, 100, 120, 
2. 括号 内 的 直径 和 长 度 ， 尽 可 能 不 采用 。 
3.7.12 ШЇЇ 


油 息 钉 见 图 3-65， 其 尺寸 见 表 3-61, 


<” 
\ 


图 3-65 


d 


Н $T 
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表 3-61 油 息 钉 的 尺寸 
钉 杆 尺寸 /mm | 每 千 个 约 重 | 钉 杆 凡 二 /mm | 每 千 个 约 重 
长 度 | 直径 /kg 长 度 | 直径 /kg 
15 2.5 0.58 25.40 1.47 
20 2.8 1.00 28.58 1.65 
25 3.2 1.50 31.75 1.83 
3.06 
30 3.4 2.00 38.10 2.20 
19.05 1.10 44.45 2.57 
— 3.06 
2223 1.28 50.80 2.93 
3.7.13 鱼 尾 钉 


鱼 尾 钉 见 图 3-66， 其 尺寸 见 表 3-62, 


3.7.14 了 骑马 钉 


= 


= b 


1 に 


图 3-66 € ET 


? 


骑马 钉 见 图 3-67， 其 尺寸 见 表 3-63 。 


表 3-62 和 鱼 尾 钉 的 尺寸 


(单位 :mm) 




















种 类 薄型 (A 型 ) 厚 型 (B 型 ) 
全 长 /mm 6 8 10 13 16 10 13 16 19 22 25 
钉 帆 直径/ 
2::2 2::5 2.6 2.7 3.1 3.7 4 4.2 4.5 5 5 
mm > 
殺 帽 厚 度 / 
ES 0.2 10.2510.30 |0.35 | 0.40 10.45 | 0.50 | 0.55 |0. 60 (0.65 | 0.65 
mm > 
卡 代 尺寸 / 
0.80 1.0 1.15 11.25 | 1.35 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.0 2.0 
mm > 
# T 2) 
44 69 83 122 180 132 278 357 480 606 800 
重 /g 
ри 
数 /个 22700 | 14400 | 12000 | 8200 | 5550 | 7600 | 3600 | 2800 | 2100 | 1650 | 1250 
| 


























ЇЕ. ХЭГ PE VE ET Sk ЖЕТ 529 Bia] J ШЭНЭ PL 46 JX o 
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图 3-67 骑马 钉 
表 3-63 ”骑马 钉 的 尺寸 


























钉 长 ん mm 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 20 25 30 
钉 杆 直径 の mm 1.6 | 1.8 11.8 [1.8 [1.8 [1.8 2.0 0:2 2.5/2.7 
大 端 宽度 B/mm 8.5|8.5 8.5|8.5| 10 | 10 | 10.5/12 11/13 |13.5/14.5 
小 端 宽度 mm 7 7 7 | 7 8 8 8.5 9 10. 5 
每 千 个 约 重 /kg |0. 37| — | 一 | 一 10.56| 一 0. 89 1. 36 2. 19 




















材质 





0195, 0215, 0235 
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жах ж 回 件 


441 螺栓 


4.1.1 六 角 头 螺栓 

六 角 头 螺栓 见 图 4-1。C 级 六 角 头 螺栓 的 规格 见 表 
4-1，A 级 和 B 级 六 角 头 螺栓 的 规格 见 表 4-2，A 级 和 8B 
级 细 牙 六 角 头 螺栓 的 规格 见 表 4-3。 








图 4-1 六 角 头 螺栓 
a) 部 分 螺纹 b) 全 螺纹 c) 细 杆 
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表 4-1 C 级 六 角 头 螺栓 的 规格 



























































(单位 : mm ) 
螺纹 螺杆 长 度 / 螺纹 螺杆 长 度 / 
规格 |GBZT 5780 СВ/Т 5781| 规格 |GB/T 5780 GB/T 5781 
4 | 部 分 螺纹 | 全 螺纹 4 | 部 分 螺纹 | 全 螺纹 
М5 | 25-50 | 10-50 | M24 | 100 -240 | 50-240 
M6 | 30-60 | 12-60 | M30 | 120-300 | 60-300 
M8 | 40-80 | 16-80 | M36 | 140-300 | 70—360 
M10 | 45-100 | 20-100 | M42 | 180 -240 | 80-420 
M12 | 55-120 | 25-120 | M48 | 200—480 | 100 ~ 480 
М16 | 65~160 | 35-160 | M56 | 240 ~500 | 110—500 
M20 | 80-200 | 40-200 | M64 | 260 ~ 500 | 120—500 
注 : 1 系列 尺寸 (mm): 6, 8. 10, 12, 16, 20, 25, 30, 
35. 40. 45. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 
130. 140. 150. 160. 180. 200. 220. 240. 260. 
280. 300. 320. 340. 360. 380. 400. 420. 440. 
460. 480. 500, 
表 4-2 A 级 和 B 级 六 角 头 螺栓 的 规格 
(单位 : mm ) 
螺杆 长 度 / 
螺纹 规格 
GB/T 5782 GB/T 5783 СВ/Т 5784 
部 分 螺纹 全 螺纹 细 杆 
M1.6 12 ~ 16 2 ~ 16 = 
M2 16 ~ 20 4-20 = 



















































































( 续 ) 
螺杆 长 度 / 
螺纹 规格 
СВ/Т 5782 СВ/Т 5783 СВ/Т 5784 
部 分 螺纹 全 螺纹 细 杆 
M2. 5 16 ~30 5 ~25 = 
M3 20 ~30 6 -30 20 - 30 
M4 25 -40 8 -40 20 - 40 
MS 25 ~50 10 ~50 25 ~ 50 
M6 30 -60 12 -60 25 ~ 60 
M8 35 ~ 80 16 ~80 30 ~ 80 
M10 40 ~ 100 20 ~ 100 40 ~ 100 
M12 45 ~ 120 25 ~ 100 45 ~ 120 
M16 55 ~ 160 35 ~ 100 55 ~ 150 
M20 65 ~ 200 40 ~ 100 65 ~ 150 
M24 80 ~240 40 ~ 100 = 
M30 90 -300 40 ~ 100 = 
M36 110 ~360 40 ~ 100 =: 
М42 130 ~ 400 80 ~ 500 ын 
M48 140 -400 100 ~ 500 = 
MS6 160 ~ 400 110 ~ 500 = 
M64 200 ~ 400 120 ~ 500 = 


Ё: 1 系列 尺寸 见 表 4-1 ЇЕ, 
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表 4-3 A 级 和 B 级 细 牙 六 角 头 螺栓 的 规格 












































( 単位 mm ) 
螺纹 规格 BITKE 
dxp GB/T 5785 部 分 螺纹 | GB/T 5786 全 螺纹 
M8 x1 40 ~ 80 16 ~ 80 
M10 х1 45 -100 20 ~ 100 
M12 x1.5 50 ~ 120 25 ~ 120 
M16 x1.5 65 ~ 160 35 ~ 160 
M20 x1.5 80 ~200 40 ~200 
M24 x2 100 ~ 240 40 ~200 
M30 x2 120 ~ 300 40 ~ 200 
M36 x3 140 ~ 360 40 ~ 200 
М42 х 3 160 ~ 440 90 ~ 420 
M48 x3 200 ~ 480 100 ~ 480 
М56 х4 220 ~ 500 120 ~ 500 
М64 х4 260 ~ 500 130 ~ 500 





注 : 1 系列 尺寸 见 表 4-1 ЇЕ, 


4.1.2 六 角 法 兰 面 螺栓 
六 角 法 兰 面 螺栓 见 图 4-2， 其 规格 见 表 4-4。 
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图 4-2 六 角 法 兰 面 螺栓 
表 4-4 六 角 法 兰 面 螺栓 的 规格 





























(单位 : mm ) 

螺纹 GB/T 5789, 5790 < GB/T 5789|GBZT 5790 
规格 | 对 边 宽度 | 头 部 高 度 | 法 兰 面 直径 

4 | : J 公称 长 度 / 
MS 8 5.4 11.8 10-50 | 30-50 
M6 10 6.6 14. 2 12 ~60 | 35 ~60 
M8 13 8.1 18 16 ~80 | 40 ~80 
M10 15 9.2 22. 3 20 -100 | 45-100 
M12 18 10.4 26.6 25 ~120 | 50-120 
M16 24 14.1 35 35 ~160 | 60 - 160 
M20 30 17.7 43 40 ~200 | 70 ~ 200 

















注 : 1 系列 尺寸 (mm): 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 
40. 45. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 
140, 150, 160, 180. 200, 
4.1.3 等 长 双 头 螺栓 
等 长 双 头 螺栓 见 图 4-3 ， 其 规格 见 表 4-5. 
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图 4-3 等 长 双 头 螺栓 
表 4-5 等 长 双 头 螺栓 的 规格 



































( 単位 : mm) 
螺纹 规格 BRAKE 0 ПТР 
q 标准 加 长 

MS 22 41 100 - 600 
М10 26 45 100 ~ 800 
M12 30 49 150 ~ 1200 
М16 38 57 200 ~ 1500 
M20 46 65 260 - 1500 
М24 54 73 300 ~ 1800 
M30 66 85 350 ~ 2500 
М36 78 97 350 ~ 2500 
М42 90 109 500 ~ 2500 
М48 102 121 500 -2500 














注 : /系列 尺寸 (mm): 100 ~ 200 (10 (0), 220 ~ 320 
(20 进位 ) 350. 380. 400. 420. 450. 480. 500 ~ 
1000 (50 进位 ) 1100—2500 (100 进位 ) 。 
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4.1.4 方 头 螺 栓 
方 头 螺栓 见 图 4-4， 其 规格 见 表 4-6。 


EE 


图 4-4 方 头 螺 栓 
表 4-6 方 头 螺栓 的 规格 (单位: mm) 
































螺纹 规格 d 方 头 边 宽 ， IRIT KJE I 
M10 16 20 ~ 100 
M12 18 25 ~ 120 
M16 24 30 ~ 160 
М20 30 35 ~ 200 
М24 36 55 ~ 240 
M30 46 60 ~300 
M36 55 80 -300 
M42 65 80 ~ 300 
M48 75 110 ~300 











| 系列 尺寸 (mm): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
60. 70, 80, 90. 100, 110, 120, 130, 140. 150. 
160, 180, 200, 220. 240. 260. 280. 300, 
4.1.5 地 脚 螺 栓 
地 脚 螺 栓 见 图 4-5 ， 其 规格 见 表 4-7. 
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Ё 4-5 地 脚 螺栓 
Жал ”地 脚 螺栓 的 规格 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d 公称 长 度 / 螺纹 长 度 b 
M6 80 ~160 24 ~27 
M8 120 ~ 220 28 ~31 
M10 160 -300 32 ~ 36 
M12 160 ~ 400 36 ~ 40 
М16 220 ~ 500 44 ~ 50 
М20 300 ~ 600 52 ~ 58 
М24 300 ~ 800 60 ~ 68 
M30 400 ~ 1000 72 ~80 
M36 500 ~ 1000 84 ~ 94 
М42 600 ~ 1250 96 ~ 106 
М48 630 ~ 1500 108 ~ 118 








注 : 1 系列 尺寸 : 80, 120, 160, 220, 300, 400. 500. 
600, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 
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4.2 螺钉 


4.2.1 FISI 
开 权 螺钉 见 图 4-6， 其 规格 见 表 4-8。 











图 4-6 FRS 
а) 开 槽 圆柱 头 螺 钉 b) FPH AEK IRET 
с) ЖАЛКОЕ а) ЖРЕТ 
表 4-8 开 槽 螺钉 的 规格 


























(单位 : mm) 
螺纹 规格 RAKE b 公称 长 度 
赔 柱头 | 盘 头 | DOK | 半 沉 头 l 
M1.6 25 25 | 25 25 2.5~16 
M2 25 25 | 25 25 3 ~20 
М2. 5 25 25 | 25 25 4—25 
M3 25 25 | 25 25 5—30 
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(28) 
螺纹 规格 BRAKE b 公称 长 度 
4 到 柱头 | 盘 头 | 沉 头 | 半 沉 头 l 

M4 38 38 38 38 0 ~40 

MS 38 38 38 38 8-50 

М6 38 38 38 38 8 ~ 60 

MS 38 38 38 38 10 - 80 

M10 38 38 38 38 12 - 80 
ЇЕ 长 度 系列 尺寸 (mm): 2-5. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 20, 25. 30, 35. 40, 45, 50, 60. 70, 80, 














4.2.2 开 槽 紧 定 螺钉 
开 槽 紧 定 螺钉 见 图 4-7， 其 规格 见 表 4-9, 

















а) 开 槽 锥 端 紧 定 螺钉 
e) ЖЖ ШЗ ЛЕ ШАРТ 


























图 4-7 ЖИВЖ! Т 


b) 开 槽 平 端 紧 定 螺钉 
d) ЛЭ DM ХЕ WR ET 
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表 4-9 JF# 2 ҮН 















































(单位 : mam ) 
螺纹 规格 公称 长 度 1 
d 锥 端 平 端 凹 端 | 长 圆柱 端 
M1.2 2-6 2-6 一 = 
МІ. 6 2-8 2-8 2-8 2.5 -8 
М2 3-10 2-10 2.5-10 3-10 
М2.5 3-12 2.5 ~ 12 3 ~ 12 4 ~ 12 
M3 4~16 3~16 3~16 5~16 
M4 6~20 4 -20 4 -20 6-20 
М5 8-25 5 -25 5-25 8-25 
М6 8-30 6-30 6-30 8-30 
М8 10-40 8-40 8-40 10-40 
М10 12 ~ 50 10 ~ 50 10 ~ 50 12 ~ 50 
М12 14 ~ 60 12-60 12 -60 14 -60 


注 : 1 СЭ О] (mm): 2, 2.5, 3. 4, 5. 6. 8, 10, 














12. 16. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 60. 


4.2.3 十 字 槽 螺钉 





十 字模 螺钉 见 图 4-8， 其 规格 见 表 4-10。 





























图 4-8 十 字模 螺钉 


а) 十 字模 盘 头 螺钉 


c) 


b) FFRAE 
с) FFR EULA IRET 


R 4-10 +F ER £] BJ ЛА 

















(单位 : mm) 
螺纹 规格 | 螺纹 长 度 | 公 称 长 度 |[ 曲 纹 规格 [螺纹 长 度 | 公称 长 度 
d b / d b / 
M1.6 25 3 ~ 10 MS 38 6-50 
М2 25 3 ~ 20 M6 38 8 ~ 60 
M2. 5 25 3-25 М8 38 10 ~ 60 
M3 25 4-30 М10 38 12 ~ 60 
M4 38 5 ~ 40 
注 : 1 系列 尺寸 (mm); 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 

















20. 25. 30. 35. 40, 45. 50. 60, 
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4.2.4 内 六 角 紧 定 螺钉 
内 六 角 紧 定 螺 钉 见 图 4-9， 其 规格 见 表 4-11 。 














图 4-9 内 六 角 紧 定 螺钉 
а) 内 六 角 平 端 紧 定 螺 钉 b) 内 六 角 锥 端 紧 定 螺 钉 
с) 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 а) 内 六 角 四 端 紧 定 螺 钉 


表 4-11 内 六 角 紧 定 螺钉 的 规格 
































(单位 : mm ) 
螺纹 规格 | 内 六 角 对 公称 长 度 / 

d 边 宽度 s | 平 端 | 锥 端 | 圆柱 端 | 凹 端 
M1.6 0.7 2-8 2-8 2-8 2-8 
М2 0.9 2-10 2-10 (2,.5-10| 2-10 
М2.5 1.3 2-12 |2.5-12| 3-12 2-12 
M3 1.5 2-16 |2.5~16| 4-16 |2.5-16 
М4 2 2.5-20| 3-20 5-20 3 ~20 
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(Ж) 
螺纹 规格 | 内 六 角 对 公称 长 度 / 

d 边 宽 度 s | 平 端 | 锥 端 | 圆柱 端 ШЖ 
MS 2.5 3-25 4-25 6-25 4 ~ 25 
M6 3 4~30 | 5~30 | 8~30 5-30 
М8 4 5-40 | 6-40 | 8-40 6-40 
М10 5 6-50 | 8-50 (10-501 8-50 
М12 6 8-60 | 10~60 | 12 ~60 | 10-60 
M16 8 10-60 | 12-60 | 14-60 | 12-60 
М20 10 12-60 |14-60 (20-60 | 14-60 
М24 12 14-60 | 20 -60 | 25 ~ 60 | 20-60 




















注 : 1 系列 尺寸 (mm): 2, 2.5. 3. 4, 5. 6. 8. 10, 
12, 16. 20. 25. 30, 35. 40, 45. 50. 60, 
4.2.5 内 六 角 圆 柱头 螺钉 
内 六 角 圆 柱头 螺钉 见 图 4-10， 其 规格 见 表 4-12。 











图 4-10 内 六 角 圆 柱头 螺钉 
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R 4-12 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 规格 







































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 头 部 尺寸 AX f 公称 长 度 
d 直径 d, 高 度 K 尺寸 s l 
МІ. 6 3. 00 1. 60 1. 5 2.5 ~ 16 
М2 3. 80 2. 00 1. 5 3 ~ 20 
М2. 5 4.50 2.50 2 4 -25 
M3 5.50 3. 00 2.5 5-30 
М4 7.00 4.00 3 6-40 
М5 8.50 5.00 4 8-50 
М6 10. 00 6.00 5 10-60 
М8 13.00 8.00 6 12-80 
М10 16. 00 10. 00 8 16 ~ 100 
M12 18. 00 12. 00 10 20 ~ 120 
М16 24. 00 16. 00 14 25 -160 
М20 30. 00 20.00 17 30 ~ 200 
М24 36. 00 24. 00 19 40 ~ 200 
M30 45. 00 30. 00 22 45 -200 
M36 54. 00 36. 00 27 55 ~200 
M42 63. 00 42. 00 32 55 ~ 300 
М48 73. 00 48. 00 36 70 ~ 300 
М56 84. 00 56. 00 41 80 ~ 300 
M64 96. 00 64.00 46 90 ~ 300 





注 : 7 系 列 尽 寸 (mm): 2.5, 
(14). 16. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 
60. 


自 攻 螺 和 钉 见 图 4-11, ЖЭ ILK 4-13, 





3 55 6. ЛО. 1 、 


(55). 


(65). 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 
150. 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280. 300, 


4.2.6 Вх] 
















q: NN 








NN > ЖЫ 












H 型 Z 型 
a) b) 
| NN АОС. ЖУ 
b ЭЧ» | ЖЩ» = ООХ: 
2 й 图 





d) 





f) 


4-11 
a) 六 角 头 自 攻 螺 钉 pb) 十 字模 盘 头 自 攻 螺 钉 













P 


СОГОГ. 
“ХИЙД 


8) 


自 攻 螺钉 


с) FFV AKRE d) FFL 

















自 攻 螺钉 e) FAAEA ABRET ОЛ 

















ЖЕҢЕТ g) 开 槽 半 沉 头 自 攻 螺钉 
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表 4-13 自 攻 螺钉 的 规格 
(単位 : mm) 
头 部 直径 

Н жа E d S 对 边 头 部 高 度 K< 
|5 E 开 模 | 』 | Ж 
ST2.2 |2.24 | 0.8 | 4 |3.8]3.2|1.6]1.3 | 1.1 | 1.6 
ST2.9 |2.90 | 1.1 (5.6|5.5 | 5 2.4 1.8|1.7| 2.3 
ST3.5 |3.53 | 1.3 | 7 7.3 5.5 12.6 |2.1 |2.35| 2.6 
ST4.2 (4.22| 14 | 8 (8.41 7 |3.1|2.4|2.6| 3 
ST4.8 |4.80| 1.6 |9.5|9.3| 8 |3.7| 3 |2.8| 3.8 
ST5.5 |5.46| 1.8 (11110,3| 8 | 4 (3.21 3 | 4.1 
816.3 |6.25 | 1.8 |12 111.3| 10 14.6 (3.6 |3.15| 4.7 
ST8 |8.00| 2.1 116115.8| 13 | 6 |4.8|4.65| 6 
819.5 | 9.65 | 2.1 |20 |18.3| 16 17.5 | 6 |5.25| 7.5 

号 公称 长 度 / 

-. — 2 ҮЭ inamay] ЗЭВ ПОШИ | 六 角 头 
ЗЯВ FS] ах |ш® ах т®] ын 

= 半 沉 头 半 沉 头 | 25 
| 22 2 22 223 
saa 2218 23 23 СА 20 23 
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(Ж) 
号 公称 长 度 1 
自 攻 螺 | 码 | 十 上 一 Е 1 
инш (212 “ЕЭ И ЭДЕ ЖИ ABUR | 六 角 头 
„ш | | W то ос 
纹 规格 | 考 | 号 | yy | ZX | до | 5 | АЖ 
半 沉 头 半 沉 头 | AA 
ST3. 5 418 9.5-19.5- |6.5 ~ (9.5- 6.5.22 
1 25 25 25 25722: | 7 
9.5~ |9.5- |9.5- (9.5- 
ST4. 2 8 | 2 9.5 ~25 
32 32 25 32/25 
9.5~ |9.5- |9.5- (9.5- 9.5~ 
ST4. 8 10 | 2 
38 32 32 32 32 
13 ~ 
ST5. 5 12 | 3 |13 ~38 |13 ~38 |13 ~32 13 ~ 32 
38/32 
ST6. 3 14 | 3 |13 ~38|13 ~38 |13 ~38 |13 ~38| 13-38 
ST8 16 | 4 |16 ~50|16 ~50|16 ~50|16~50| 13-50 
ST9. 5 20 | 4 116-50116-50116-50119-50| 16-50 
ЇЕ, /系列 尺寸 (mm): 4.5, 6.5, 9.5, 13. 16. 19, 22, 
25, 32, 38, 45, 50, 
4.3 螺母 
4.31 ЖЮ (0) 螺母 























六角 (їй) 螺母 见 图 4-12， 其 规格 见 表 4-14。 
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图 4-12 六角 (їй) 螺母 
表 4-14 六角 (їй) 螺母 的 规格 















































(単位 : mm ) 
螺母 最 大 厚度 т 
螺纹 | 对 边 211) 221117 
規格 | 宽度 
D š 1 型 1 型 | 2 型 A 和 B 级 
无 倒 角 
C 级 A 和 B 级 倒 角 
M1.6 3.2 ーー 1.3 — 1 1 
М2 4 一 1.0 一 1.2 1.2 
M2. 5 5 一 2.0 一 1.6 1.6 
M3 5.5 一 2.4 ーー 1.8 1.8 
M4 7 — 3.2 ーー 2 2: 2, 2 
M5 8 5.6 4.7 5.1 27]. 27. 
M6 10 6.1 5.2 5.7 3.2 3.2 
MS 13 7.9 6.8 7.5 4 4 
М10 16 9.5 8.4 9.3 5 5 
М12 18 12.2 10.8 12.0 ーー 6 
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续 ) 
螺母 最 大 厚度 m 
Ат У 1 У Y С SE Ау 
а A fe ms 六 角 薄 螺母 
规格 | 宽度 
D 8 1 型 1 型 2 型 A 和 B 级 
无 倒 角 | 。 
C 级 A 和 B 级 倒 角 
M16 24 15.9 14.8 16.4 — 8 
M20 30 18.7 18.0 20.3 — 10 
M24 36 22.3 21.5 23.9 一 12 
M30 46 26.4 25.6 28.6 — 15 
M36 55 31.5 31.0 34.7 — 18 
M42 65 34.9 34 — — 21 
M48 75 38.9 38 = 一 24 
MS6 85 45.9 45 — — 28 
M64 95 52.4 51 Е 一 32 
43.2 六角 井 槽 螺 母 
六 角 开 槽 螺母 见 图 4-13 ， 其 规格 见 表 4-15. 











图 4-13 ЛЖ ИШ 





713 


表 4-15 ХАТЕ ВОН 












































(单位 : mm) 

螺纹 | 対辺 螺母 最 大 厚度 т 

规格 | 宽度 1 型 C 级 薄型 1 型 2 型 
D 8 A 和 B 级 

M4 7 = = 5 = 
М5 8 6.7 5.1 6.7 6.9 
М6 10 Tec: 5.7 7.7 8.3 
М8 13 9.8 7.5 9.8 10.0 
М10 16 12.4 9.3 12.4 12.3 
M12 18 15.8 12.0 15.8 16.0 
M16 24 20.8 16.4 20.8 21.1 
M20 30 24.0 20.3 24.0 26.3 
M24 36 29.5 23.9 29.5 31.9 
M30 46 34.6 28.9 34.6 37.6 
M36 55 40 33.1 40 43.7 




















4.3.3 六 角 法 兰 面 螺母 
六 角 法 兰 面 螺母 见 图 4-14， 其 规格 见 表 4-16。 


Таньд 





图 4-14 六 角 法 兰 面 螺母 
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表 4-16 六 角 法 兰 面 螺母 的 规格 
(单位 : mm ) 
螺纹 规格 D/mm | М5 M6 M8 | M10 | M12 (M14) M16 | M20 








法 兰 直径 d /mm<|11.8|14.2|17.9|21.8| 26 (29.9134.5142.8 





高度 m/mm < 5 6 8 10 | 12 14 | 16 | 20 





对 边 宽度 s/mm | 8 10 | 13 |15 | 18 | 21 | 24 | 30 


























4.3.4 圆 螺 母 
圆 螺 母 见 图 4-15 ， 其 规格 见 表 4-17。 





4-15 Е 
表 4-17 圆 螺母 的 规格 














(単位 : mm ) 
螺纹 规格 Жж а, 高度 m 
DxP 普通 小 型 普通 小 型 
M10 x 1 22 20 
M12 x 1. 25 25 22 8 6 
М14х 1.5 28 25 







































































螺纹 规格 

Dx P 小 型 普通 小 型 
M16 x1.5 28 
M18 x1.5 30 8 6 
M20 х1. 5 32 
M22 х1. 5 35 
М24 х1. 5 38 
M25 x 1.5? — 
M27 х1.5 42 
M30 x1.5 45 
M33 x1.5 48 т : 
M35 х1.5® 一 
M36 x1.5 52 
M39 x1.5 55 
M40 x 1. 5? — 
M42 х1. 5 58 
M45 х1. 5 62 
М48 х1. 5 68 

12 10 





M50 х1. 5% 
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(28) 
螺纹 规格 外 径 а, 高度 
URE 普通 小型 普通 小型 
M52 х1. 5 78 72 
M55 x 2 78 = 
M56 x2 85 78 
M60 х2 90 80 12 10 
M64 x2 95 85 
M65 х2 95 — 
M68 x2 100 90 
M72 x2 105 95 
M75 x29 105 = 
M76 x2 110 100 15 
M80 x2 115 105 
12 
M85 х2 120 110 
M90 x2 125 115 
М95 х2 130 120 
М100 х2 135 125 18 
М105 х2 140 130 
15 
М110 х2 150 135 



























































螺纹 规格 d, 

БР 普通 小 型 普通 小型 
М115х2 155 140 
М120х2 160 145 
М125 х2 165 150 22 s 
M130 x2 170 160 
M140 x2 180 170 
M150 x2 200 180 
M160 x3 210 195 26 K 
M170 x3 220 205 
M180 x3 230 220 
M190 x3 240 230 30 22 
M200 x3 250 240 





Ф 仅 用 于 滚动 轴承 锁 紧 装置 。 
4.3.5 万 螺母 











方 螺母 见 图 4-16， 其 规格 见 表 4-18。 


СЭ 





图 4-16 ЛЕВ 


个 
-办 
ミグ 
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表 4-18 方 螺 母 的 規格 

















(単位 : mm) 
螺纹 规格 | 对 边 宽度 | 高度 | 螺纹 规格 | 对 边 宽度 | 高度 

D 8 т р 8 т 
M3 5.5 2.4 M10 14 8 
M4 7 3.2 M12 18 10 
M5 8 4 M16 24 13 
M6 10 5 M20 30 16 
М8 13 6 М24 36 19 


























4.3.6 ЖМ 
蝶 形 螺母 见 图 4-17， 其 规格 见 表 4-19。 








图 4-17 蝶 形 螺母 
a) A 型 b) B 型 
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表 4-19 蝶 形 螺母 的 规格 


















































(单位 : mm) 
螺纹 规格 D xP L| К | т (4, ган се 
螺母 的 重量 /kg 
M3 x0. 5 20 | 8 |3.5| 3 1.0 
M4 x0.7 24 |10] 4 2.0 
MS x0.8 28|12 | 5 4.0 
M6 x 1 3211416 | 5 9.0 
М8 х1. 25/М8 х1 40/1818 | 6 17 
М10 х1.5/М10х1.25 |48 |22 |10 |7 37 
М12 х1. 75/МІ2 х1. 5 |58 (27112 | 8 55 
М16 х2/М16х 1.5 72 |32 | 14 (10 96 
4.3.7 WE 
Bl PE PF ILAI 4-18 ， 其 规格 见 表 4-20, 
dk 


| 入 
Е 
= 





(9) 





末端 形式 由 制造 者 确定 
8) 


8418 #8 
а) 平头 
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末端 形式 由 制造 者 确定 




















b) 
Ё 448 (Ж) 
b) 沉 头 
表 4-20 钾 螺 母 的 规格 
(単位 : mm ) 
1 M10 jM12、 
螺纹 规格 也 
мз | M4 | MS | Me | M8 | M10 |M12 
(sk Dx P) 
xl x1.5 
Bl Phi d D-II 5 6 7 9 11 | 13 | 15 
螺母 对 边 宽 
Й E © 一 | 一 | 一 9 11 | 13 | 15 
度 5 
INNS DGI 8 9 10 | 12 | 14 | 16 | 18 
头 部 直径 
(Ж ③ |5.5 |6.75| 8 10 | 12 |14.5|16.5 
Ç Ф |e.s| 8 | 9 |11 | 13 | 16 | 18 
(95) 10.8 (0.81 1 11.511.511.811.8 
共 部 高度 © 11511.5|11.511.5115|11.5 11.5 
③④ 10.3510.5 | 0.6 10.6 0.6 |0.85|0.85 



































(Ж) 
螺纹 规格 D M10 、|M12 、 
жин мз | ма | М5 | Me | мв | м10 | м12 
(uk D x P) 

xl x1.5 
3-3 ①-④| 4 (4.815.617.5 9.2(11113 

光 孔 直径 4, 
⑤ 一 | 一 1 一 |8 11410111.5|113.5 





Ф 





9 [10.5 (12.5 | 15 16.519. 5 (22.5 


公称 兵 度 / の 10 111.5113.51(16.51 18 | 21 | 24 
11 112.5114.51 18 119.5122.5125.5 
24 | 27 











最小 
EJERE h aii E 26 qa | | 21 
推荐 计算 公式 Р б\н Tm 41-25 ы. кы «былк 
最 小 


6.5 | 8 10 | 12 113.5116.5119.5 


























① 平头 锦 螺 母 。 

© HAMRE. 

③ ЛЖ. 

④ 120" 小 沉 头 锦 螺 母 。 
б 平头 六 角 锦 螺母 。 
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444 垫圈 
44441 平 垫圈 


平 垫圈 见 图 4-19， 其 规格 见 表 4-21。 






































4-19 Fa 
表 4-21 平 垫圈 的 规格 
(单位 : mm) 
天 家 是 村 内 径 d, 外 径 の 厚 度 ヵ - 
asa | Tasa A X 大 X| b E | 大 | 
Wa [aal ca a ala lalala] E 
pa | 
1.6 1.7 1.8 |3.5| 4 | — | — 10.30.3 | 一 
2 2:2 2.4 1445151-41-10.31(10.31-- 
2-5 227 2.9 6 6 | 一 | 一 10.510.5 | 一 
3 3.2 3.4 5 7 9 | 一 10.510.510.8 
4 4.3 4.5 8 | 一 |12 | 一 10.510.8| 1 
5 5.3 5.5 9 [10 | 15 [18 | 1 1 1 
0 6.4 6.6 |11 |12 | 18 |22 11.6|1.6|1.6 
8 8.4 9 15 | 16 | 24 | 28 |1.611.6| 2 
10 10.5 11 18 | 20 | 30 | 34 |1.6| 2 (2.5 





































































































( Ж 
A 内 径 d, 外 径 の _ EJE h - 
(螺纹 规 | 产品 等 级 | 小 | 平 | 大 小 | 平 | 大 : 
Wa Гласа a ala lalala] ® 
圈 圈 
12 13:113.5 (20 |24 |37 (44 12 |2.5| 3 | 4 
16 12:117:5|28130:150 156: (2:3| 3:173: 153 
20 21 | 22 134(37|60172| 33 14 | 6 
24 25 | 26 |39 |44 |72 |85 414 |5 | 6 
30 зі | зз 150 |56 |92 [105 4 14 |6| 6 
36 37 | 39 160 |66 1110112515 | 5 |8 | 8 
42 sa A s | ee аав 
48 7 |же еу ы p= 
56 02685 | е | ЕЕ | «= к= ШЫ == 
64 707520 | ш |> = == 
4.4.2 弹簧 垫圈 


弹 千 垫圈 见 图 4-20， 其 规格 见 表 4-22, 


ざ 





图 4.20 


弹簧 垫圈 
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#422 айа 
(单位 : mam ) 
垫圈 主要 尺寸 
бє) СЕ ш д. 

最小 | 标准 | 轻型 | 重型 | 标准 | 轻型 | 重型 
2 Za. 0.5 一 一 0.5 一 ーー 
2.5 2.6 | 0.65 — — 0.65 — — 
3 3.1 0.8 0.6 — 0.8 1 — 
4 4.1 1.1 0.8 — 1.1 1.2 — 
5 5.1 1.3 1.1 ーー 1.3 1.5 ーー 
6 6.1 1.6 1.3 1.8 1.6 2 2.6 
8 8.1 2.1 1.6 2.4 2.1 2.5 3.2 
10 10.2 | 2.6 2 3 2.6 3 3.8 
12 12.2 | 3.1 2.5 3.5 3.1 3.5 4.3 
16 16.2 | 4.1 3.2 4.8 4.1 4.5 5.3 
20 20.2 5 4 6 5 5.5 6.4 
24 24.5 6 5 7541 6 7 7.5 
30 30.5 | 7.5 6 9 7.5 9 9.3 
36 36.5 9 -- 10.8 9 -- 11 
42 42.5 | 10.5 ーー ーー 10.5 一 ーー 
48 48.5 12 — — 12 — — 
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44443 [ЖЕЕ ЦЭН Ї 
圆 螺 母 用 止 动 垫 圈 见 图 4-21， 其 规格 见 表 4-23 。 








图 4-21 圆 螺母 用 止 动 垫 圈 


表 4-23 圆 螺母 用 止 动 垫圈 的 规格 
(单位 : mm ) 










































































規格 | 内 径 | 外 径 | 齿 外 径 Ий | 厚度 | 高度 | 齿 距 
ORAK) d | DID( 参 考 ) b 8 h а 
10 10.5 | 16 25 
12 12.5 | 19 28 3.8 9 
14 14.5 | 20 32 : 11 
16 16.5 | 22 34 13 
18 18.5 | 24 35 15 
20 20.5 | 27 38 1 17 
22 22.5 | 30 42 е 4 19 
24 24.5 | 34 45 21 
25° 25.5 | 34 45 22 
27 27:3:|:37 48 24 
30 30.5 | 40 52 5 27 
33 33.5 | 43 56 5.7 | 1.5 30 
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(28) 
规格 内 径 | 外 径 | М | 齿 宽 | 厚度 | 高度 | HE 
CORAK) d р, の (参考 )| b 8 h a 
35 * 35.5 | 43 56 32 
36 36.5 | 46 60 33 
39 39.5 | 49 62 ы 36 
40* 40.5 | 49 62 37 
42 42.5 | 53 66 : 39 
45 45.5 | 59 72 42 
48 48.5 | 61 76 45 
50" 50.5 | 61 76 47 
52 52.5 | 67 82 49 
ЗЭ" 56 67 82 52 
56 57 74 90 人間 53 
60 61 79 94 6 57 
64 65 84 100 61 
65 ` 66 84 100 62 
68 69 88 105 65 
72 73 93 110 69 
75 * 76 93 110 71 
76 77 98 115 A 72 
80 81 | 103 120 76 
85 86 | 108 125 7 81 
90 91 | 112 130 86 
95 96 | 117 135 91 
100 101 | 122 140 е 96 
105 106 | 127 145 101 




























































































(28) 
规格 内 径 | 外 径 | 齿 外 径 | 齿 宽 | 厚度 | 高度 
(螺纹 大 径 )| d р, | の (参考 )| b 8 h 
110 111 | 135 156 
115 116 | 140 160 
120 121 | 145 166 
125 126 | 150 170 L 7 
130 131 | 155 176 
140 141 | 165 186 
150 151 | 180 206 
160 161 | 190 216 
170 171 | 200 226 
180 181 | 210 236 RN 8 
190 191 | 220 246 
200 201 | 230 256 
注 : 1. 带 * 符 号 的 规格 ， 专 用 于 滚动 轴承 锁 紧 装置 。 
2. 材料 为 低 碳 钢 ， 制 品 应 进行 退火 处 理 。 








3. 表面 处 理 : 氧化 。 
4.5 #9 


4.5.1 圆柱 销 
圆柱 销 见 图 4-22 ， 其 规格 见 表 4-24, 





图 4-22 圆柱 销 
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表 4-24 圆柱 销 的 规格 (单位 : mm) 
公称 直 和 KJ 1 公称 直径 d KI 
0.6 2 ~6 6 12 ~ 60 
0.8 2-8 8 14 ~ 80 
1 4-10 10 18 ~ 95 
1.2 4-12 12 22 ~ 140 
1.5 4-16 16 26 -180 
2 6 ~20 20 35 -200 
2.5 6 -24 25 50 ~ 200 
3 8 ~28 30 60 ~ 200 
4 8 ~40 40 80 -200 
5 10 ~50 50 95 -200 














ЇЕ, 1 系列 尺寸 (mm): 2,3, 4, 5, 6. 8, 10, 12, 14, 
16, 18. 20, 22, 24. 26. 28, 30, 32, 35. 40. 45, 
50, 55. 60, 65. 70. 75. 80. 85. 90, 95. 100, 
120. 140. 160, 180, 200, 


4.5.2 弹性 圆柱 销 
弹性 圆柱 销 见 图 4-23 ， 其 规格 见 表 4-25, 


ら 











图 4-23 弹性 圆柱 销 
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表 4-25 弹性 圆柱 销 的 规格 (单位 : mm) 


















































公称 直径 壁 厚 最 小 剪 切 载荷 长 度 
d 8 ( 双 剪 ) /kN l 
1 0.2 0.70 4 -20 
1.5 0.3 1.58 4 -20 
2 0.4 2. 80 4 -30 
2.5 0.5 4.38 4 -30 
3 0.5 6.32 4-40 
4 0.8 11.24 4—50 
5 1 17. 54 5 ~80 
6 1 26. 04 10 ~ 100 
8 1.5 42.7 10 ~ 120 
10 2 70. 16 10 ~ 160 
12 2 104. 1 10 ~ 180 
16 3 171.0 10 -200 
20 4 280.6 10 -200 
25 4.5 438. 5 14 ~ 200 
30 5 631.4 14 ~ 200 











注 : LAAR (mm): 4. 5. 6. 8. 10. 12, 14. 16. 


18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 35. 40. 45. 50. 
55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 120. 
140, 160, 180, 200. 
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4.5.3 圆锥 销 
蜀 锥 销 见 图 4-24 ， 其 规格 见 表 4-26 。 















































1:50 
で 
L 
E 4-24 圆锥 销 
表 4-26 圆锥 销 的 规格 

(单位 : mm) 
公称 直径 d K) 1 公称 直径 d KE / 
0.6 2-8 6 22 ~ 90 
0. 8 5 ~ 12 8 22 ~ 120 
1 6-16 10 26 ~ 160 
1.2 6 ~ 20 12 32 ~ 180 
1. 5 8 ~ 24 16 40 ~ 200 
2 10 ~ 35 20 45 ~ 200 
2.5 10-35 25 50 ~ 200 
3 12-45 30 55 ~ 200 
4 14 ~ 55 40 60 ~ 200 
5 18 ~ 60 50 65 ~ 200 














注 : 1 系列 尺寸 (mm): 2.3. 4, 5. 6. 8. 10. 12, 14, 
16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 35. 40. 45. 
50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 
120. 140. 160, 180, 200, KF 200mm, 接 20mm 203 , 
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4.5.4 开口 销 
开口 销 见 图 4-25， 其 规格 见 表 4-27。 






































图 4-25 开口 销 
表 4-27 ”开口 销 的 规格 

(单位 : mm ) 

开口 销 公 称 开口 销 直径 EEKE, 销 身长 度 
規格 の d( max) a< / 

0.6 0.5 1.6 4-12 
0.8 0.7 1.6 5-16 
1 0.9 1.6 6—20 
1.2 1 2.5 8 -26 
1.6 1.4 2.5 8-32 
2 1.8 2.5 10-40 
2.5 2.3 2.5 12-50 
3.2 2.9 3.2 14 -65 
4 3.7 4 18 ~ 80 
5 4.6 4 22 ~ 100 
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( Ж) 
开口 销 公称 开口 销 直径 伸 出 长 度 | 销 身 长 度 
规格 2 d( max) ах l 

6.3 5.9 4 30 ~ 120 

8 7.5 4 40 ~ 160 

10 9.5 6.3 45 -200 

13 12.4 6.3 71 ~250 

16 15.4 6.3 120 ~ 280 

20 19.3 6.3 160 ~ 280 











ЇЕ, 7 系 列 尽 寸 (mm): 4, 5. 6. 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45. 50, 
55, 60. 65, 70, 75. 80, 85. 90, 95. 100, 120, 
140. 160, 180, 200, 

Q 开口 销 公 称 直 径 指 被 销 零 件 〈 轴 、 螺 栓 ) 上 的 销 孔 直 


э 
径 。 











4.5.5 销 轴 
销 轴 见 图 4-26， 其 规格 见 表 4-28 。 

















El 4-26 销 轴 
a) AW b) BÆ 
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表 4-28 销 轴 的 规格 
(单位 : mm ) 















































公称 | 销 孔 | 销 孔 | 公称 | 公称 | 销 孔 | 销 孔 | 公称 

直径 | 直径 | 距离 | KE | 直径 | 直径 | 距离 КЕ 
d 4, х l d 4, х 1 
3 1.6 2 6-22 22 5 6 24 -160 
4 1.6 3 6-30 25 6.3 6 40 -180 
5 2 3 8 ~40 28 6.3 8 40 ~ 180 
6 2 3 12 -60 30 6.3 8 50-200 
8 3.2 4 12 ~ 80 32 6.3 8 50 ~ 200 
10 3.2 4 14 ~ 120 | 36 8 10 60 ~ 200 
12 4 2 20 ~ 120 || 40 8 10 70 ~ 200 
14 4 Э 20 ~ 120 | 45 8 10 70 ~ 200 
16 4 5 20 ~ 140 50 10 12 70 ~ 200 
18 5 5 24 ~ 140 || 55 10 12 80 ~ 200 
20 5 6 24 ~ 160 | 60 10 12 90 ~ 200 


























注 : 7 系 列 尽 寸 (mm): 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22. 24. 26. 28. 30. 32. 35. 40. 45. 48. 50. 55. 
60. 65. 70, 75. 80. 85. 90. 95. 100, 120, 140, 
160. 180, 200, 
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4.6.1 ЗЕ 
半圆 头 锦 钉 见 图 4-27， 其 规格 见 表 4-29 。 
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E 4-27 +15907 
表 4-29 ”半圆 头 锣 钉 的 规格 (单位 : mm) 
























































公称 | ХОГ — 
x 
直径 | 二 一 [一 
+. 精制 | ЭН 
д ЧЕ 
0.6|1.1|0.4 8 — 60 — 
0.8 11.4 | 0.5 16 ~ 65 一 
1 1.8 10.6 16—85 一 
1.4 | 2.5 |0.8 20 ~ 90 20 ~ 90 
2 3.5 | 1.2 26 ~ 110 | 26 ~ 110 
2.5 14.6 11.6 一 32 ~ 150 
3 5.3 | 1.8 一 52 ~180 
4 7.1 | 2.4 一 55 ~ 180 
8.8 3 一 58 ~200 





Е: 


























/ 系列 尺寸 (mm): 1.1.5.2.2.5. 3. 3.5. 4. 5. 
6,7,8,9,10,11, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 
68. 70, 75, 80, 85, 90, 95,100, 110, 120, 130, 
140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 


4.6.2 4 5.5 5 | 


平头 锦 钉 见 图 4-28 ， 其 规格 见 表 4-30. 








4-28 FAHI 





735 






































Ж 4-30 AHE ЛЛ 
(単位 : mm ) 
Ажн а | 2125131|4151613110 
头 部 直径 4, 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 
基部 高度 を | 1 |1.2|114|18| 2 (24(23| 3.2 
PO OS A OSD ев рев 
Е 8 | 10 |14 |22 | 26 | зо (301 зо 
i асле TL. 18548 
LAAR | 14. 15. 16. 17, 18. 19, 20, 22, 24 
26. 28, 30 





4.6.3 55907 


Э ВЕТ 1 4-29, А.К DL Же 4-31, 





В 4-29 


їл. 907 
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表 4-31 і £] BJ 3486 




















(単位 : mm ) 
公称 长 公称 长 
公称 | 头 部 尺寸 | ^^ да 头 部 尺寸 
А El ` 度 / 
а а -—т— 
К ыз LIT | 高度 
d " | 精制 | 4 "| 精制 | Ж 














8 14 |3.2 | 12-60 一 





10 |17.6| 4 16 ~75 == 





12 18.6. 6 (18-751 20-75 





16 (24.7| 8 |24 ~ 100 24 ~100 






































注 : 7 系 列 尺 寸 見 表 4-29 注 。 


4.6.4 439 57 
空心 饰 钉 见 图 4-30， 其 规格 见 表 4-32 








图 4-30 空 心 犯 釘 


о 


3 [5.211.215 -22 | 20 | 32 | 11 — 30 ~ 150 
4 7 11.61 6-30 | 24 | 39 | 13 = 50 ~ 180 
5 |8.8 | 2 6-501 30 | 50 | 17 шин 60 ~ 200 
6 110.41 2.4 | 6-50 | 36 | 58 | 19 — 65 ~ 200 





表 4-32 


(1.6) 


空心 钢 钉 的 规格 
(单位 : 


(3.5) 
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1.73 


3.65 





1.47 


3.35 





d, 


2.8 


3.5 


SY 





2.35 


2.55 


3.2 


3.7 


5 2 





0.5 


0.5 


0.6 


0.6 


0.7 








0.3 


0.3 


0.4 


0.4 


0.5 





0.8 


0.9 


1.2 


1.7 


229 





0.2 


0.22 


0.25 


0.25 


0.3 


0.3 





тах 


注 : 


4. 6. 5 








0. 15 





0.2 





0. 25 





0.25 





0.25 


尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
1/09] 
>, 4-31, НЭМН 2 4-33. 


а) 


В 4-31 


а) т т 7 


1207 





0.3 


БТ 
b) 沉 头 击 心 锦 钉 
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表 4-33 ” 击 心 钾 钉 的 规格 
(单位 : mm ) 
































min 5.76 7.71 9.31 | 11.65 | 12.71 
k max 1.4 1.7 2 2.4 3 
402%) 1.8 2.18 2.8 3.6 3.8 
R= 5 6.8 8.7 9.3 9.3 
2 6-15 | 6-20 | 8-32 8 ~45 














注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


4.6.6 RRR HIET 
ТУЛЖ ЛЕТ ILAI 4-32， 其 规格 见 表 4-34, 

















图 4-32 标牌 钢 钉 
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表 4-34 Л ТН ХИЙВ 
(単位 : mm ) 


公称 直径 d | (1.6) 2 2.5 3 4 5 








头 部 直径 di | 3.2 | 3.74 | 4.84 | 5.54 | 7.39 | 9.09 








共 部 高度 1.2 1.4 1.8 2.0 2.6 3.2 





ХУМ а, | 1.75 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 4.15 5.15 




















公称 长 度 1 | 3-6 | 3-8 |3~1014~1216~18 | 8-20 





了 系列 尺寸 3.4. 5. 6.8. 10, 12, 15. 18. 20 





第 S 草 传 动 件 


5.1 轴承 


5.11 调 心 球 轴承 
调 心 球 轴承 见 图 5-1， 其 规格 见 表 5-1。 


SS 


SS 











NS 












АХ d 
000 








图 5-1 调 心 球 轴承 
表 5-1 调 心 球 轴承 的 规格 

















02 系列 
轴承 代号 ш š 
(10000 型 ) d D B саг 
126 6 19 6 0.010 
127 7 22 7 0.015 
129 9 26 8 0.023 
















































































(2) 
02 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm с 
(10000 型 ) d D B шаа 

1200 10 30 0.035 
1201 12 32 10 0.042 
1202 15 35 11 0.051 
1203 17 40 12 0.076 
1204 20 47 14 0.119 
1205 25 52 15 0. 144 
1206 30 62 16 0.226 
1207 35 72 17 0.318 
1208 40 80 18 0.418 
1209 45 85 19 0.469 
1210 50 90 20 0.545 
1211 55 100 21 0.722 
1212 60 110 22 0.870 
1213 65 120 23 0.915 
1214 70 125 24 1.290 
1215 75 130 25 1.350 
1216 80 140 26 1.650 
1217 85 150 28 2.100 
1218 90 160 30 2.510 
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( 5) 
02 系列 
轴承 代号 A 1 
(10000 型 ) d D B ЕЕЕ 
1219 95 170 32 3.060 
1220 100 180 34 3.680 
1221 105 190 36 4.400 
1222 110 200 38 7.200 
03 系列 
轴承 代号 A а 
(10000 型 ) d р В Е 
135 5 19 0.010 
1300 10 35 11 0.060 
1301 12 37 12 0.070 
1302 15 42 13 0.099 
1303 17 47 14 0.138 
1304 20 52 15 0.174 
1305 25 62 17 0.258 
1306 30 72 19 0.390 
1307 35 80 21 0.540 
1308 40 90 23 0.710 
1309 45 100 25 0.960 
1310 50 110 27 1.210 






















































































(2) 
03 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm с 
(10000 型 ) Е F z -i 
B 55 120 29 1.580 
1312 60 130 31 1.960 
1313 65 140 33 2.390 
1314 70 150 35 2.980 
1315 75 160 37 3.550 
1316 80 170 39 4.190 
1317 85 180 41 4.950 
1318 90 190 43 6.000 
1319 95 200 45 6.980 
1320 100 215 47 8.660 
1321 105 225 49 9.550 
1322 110 240 50 11.800 
22 系列 
轴承 代号 ДАШ а Е 
(10000 型 ) d D Е А. 
2200 10 30 14 0.050 

















744 

































































(Ж) 
22 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm 2 
(10000 型 ) d D B ша 

2201 12 32 14 0.059 
2202 15 35 14 0.060 
2203 17 40 16 0.088 
2204 20 47 18 0.152 
2205 25 52 18 0.187 
2206 30 62 20 0.260 
2207 35 72 23 0.441 
2208 40 80 23 0.530 
2209 45 85 23 0.553 
2210 50 90 23 0.678 
2211 55 100 25 0.810 
2212 60 110 28 1.150 
2213 65 120 31 1.500 
2214 70 125 31 1.630 
2215 75 130 31 1.710 
2216 80 140 33 2.190 
2217 85 150 36 2.530 
2218 90 160 40 3.400 
2219 95 170 43 4.200 




























































































(28) 
22 系列 
轴承 代号 WIN mt 1 
(10000 型 ) л К ша 
2220 100 180 46 4.950 
2221 105 190 50 6.660 
2222 110 200 53 7.160 
23 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm 2 
(10000 型 ) d D B ша 

2300 10 35 17 0.090 
2301 12 37 17 一 

2302 15 42 17 0. 110 
2303 17 47 19 0. 190 
2304 20 52 21 0.219 
2305 25 62 24 0.355 
2306 30 72 27 0.501 
2307 35 80 31 0.675 
2308 40 90 33 0.959 
2309 45 100 36 1.250 
2310 50 110 40 1.660 
2311 55 120 43 2.090 
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(2) 
23 系列 

轴承 代号 外形 尺 寸 /mm с 

(10000 型 ) d D B шаг 
2312 60 130 46 2.160 
2313 65 140 48 3.220 
2314 70 150 51 3.920 
2315 75 160 55 4.710 
2316 80 170 58 5.700 
2317 85 180 60 6.730 
2318 90 190 64 7.930 
2319 95 200 67 9.200 
2320 100 215 73 12.400 
2321 105 225 77 — 
2322 110 240 80 17.600 














5.1.2 推力 球 轴承 
推力 球 轴承 见 图 5-2， 其 规格 见 表 5-2。 


d 


| 
qL у ) 


D 









Е 52 推力 球 轴承 


表 5-2 推力 球 轴承 的 规格 
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11 系列 
外形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T 

51100 10 24 9 0.019 
51101 12 26 9 0.021 
51102 15 28 9 0.024 
51103 17 30 9 0.025 
51104 20 35 10 0.038 
51105 25 42 11 0.056 
51106 30 47 11 0.067 
51107 35 52 12 0.083 
51108 40 60 13 0.120 
51109 45 65 14 0.150 
51110 50 70 14 0.160 
51111 55 78 16 0.240 
51112 60 85 17 0.290 
51113 65 90 18 0.324 
51114 70 95 18 0.360 
51115 75 100 19 0.392 
51116 80 105 19 0.404 
51117 85 110 19 0.460 
51118 90 120 22 0.480 
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(Ж) 
11 系列 
外形 尽 寸 Zmm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T 
51120 100 135 25 1.000 
51122 110 145 25 1.080 
51124 120 155 25 1.160 
51126 130 170 30 1.870 
51128 140 180 31 2.100 
51130 150 190 31 2.200 
51132 160 200 31 2.300 
51134 170 215 34 3.300 
51136 180 225 34 3.500 
51138 190 240 37 4.100 
12 系列 
外形 尽 寸 Z/mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T 

51200 10 26 11 0.029 
51201 12 28 11 0. 032 
51202 15 32 12 0. 044 
51203 17 35 12 0.051 
51204 20 40 14 0.077 













































































(28) 
12 系 列 
外 形 尺寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T 

51205 25 47 15 0.109 
51206 30 52 16 0.138 
51207 35 62 18 0.220 
51208 40 68 19 0.270 
51209 45 73 20 0.320 
51210 50 78 22 0.390 
51211 55 90 25 0.609 
51212 60 95 26 0.690 
51213 65 100 27 0.750 
51214 70 105 27 0.790 
51215 75 110 27 0.850 
51216 80 115 28 0.925 
51217 85 125 31 1.300 
51218 90 135 35 1.770 
51220 100 150 38 2.400 
51222 110 160 38 2.600 
51224 120 170 39 2.900 
51226 130 190 45 4.200 
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( 续 ) 
12 系列 
外 形 尺寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T 
51228 140 200 46 4.600 
51230 150 215 50 5.800 
51232 160 225 51 6.700 
51234 170 240 55 8.300 
51236 180 250 56 8.900 
51238 190 270 62 11.900 
5.1.3 深 沟 球 轴承 


深 沟 球 轴承 见 图 5-3 ， 其 规格 见 表 5-3。 







图 5-3 


WNW 


D 














深 沟 球 轴承 
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表 S-3 深 沟 球 轴承 的 规格 
10 系列 

轴承 代号 外 形 尺 寸 /mm 

(60000 型 ) Е F т син 
604 4 12 4 0.0040 
605 5 14 5 0.0045 
606 6 17 6 0.0057 
607 7 19 6 0.0073 
608 8 22 7 0.012 
609 9 24 0.016 
6000 10 26 8 0.019 
6001 12 28 8 0.021 
6002 15 32 9 0.026 
6003 17 35 10 0.036 
6004 20 42 12 0.065 
6005 25 47 12 0.075 
6006 30 55 13 0.09 
6007 35 62 14 0.16 
6008 40 68 15 0.20 
6009 45 75 16 0.24 
6010 50 80 16 0.26 
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( 续 ) 
10 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm 
(60000 型 ) Б z /ke 

6011 55 90 18 0.38 
6012 60 95 18 0.40 
6013 65 100 18 0.54 
6014 70 110 20 0.60 
6015 75 115 20 0.64 
6016 80 125 22 0.83 
6017 85 130 22 0.90 
6018 90 140 24 1.16 
6019 95 145 24 1.18 
6020 100 150 24 1.25 
6021 105 160 26 1.62 
6022 110 170 28 2.1 
6024 120 180 28 2.4 
6026 130 200 33 3.3 
6028 140 210 33 3.9 
6030 150 225 35 4.8 



















































































(Ж) 
02 系列 
轴承 代号 外 形 太 十 /mm С 
(60000 型 ) d D B шаа 
623 3 10 4 0.002 
624 4 13 5 0.003 
625 5 16 5 0.004 
626 6 19 6 0.008 
627 22 7 0.014 
628 8 24 8 0.016 
629 9 26 8 0.019 
6200 10 30 9 0.032 
6201 12 32 10 0.037 
6202 15 35 ll 0.045 
6203 17 40 12 0.064 
6204 20 47 14 0.107 
6205 25 52 15 0. 125 
6206 30 62 16 0.202 
6207 35 72 17 0.285 
6208 40 80 18 0.369 
6209 45 85 19 0.410 
6210 50 90 20 0.462 
6211 55 100 21 0.601 
6212 60 110 22 0.789 
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(28) 
02 系列 
轴承 代号 外形 尽 寸 Zmm 1 
(60000 型 ) d D B ша 
6213 65 120 23 0.990 
6214 70 125 24 1.070 
6215 75 130 25 1.390 
6216 80 140 26 1.620 
6217 85 150 28 1.920 
6218 90 160 30 2.120 
6219 95 170 32 2.610 
6220 100 180 34 3.190 
6221 105 190 36 3.700 
6222 110 200 38 4.420 
6224 120 215 40 5.200 
6226 130 230 40 6.190 
6228 140 250 42 9.440 
03 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm Е 
(60000 型 ) d D B е 
633 3 13 5 0.003 
634 4 16 5 0.005 
635 5 19 6 0.008 
6300 10 35 11 0.050 






















































































(Ж) 
03 系列 
轴承 代号 外形 尺 寸 /mm 5 
(60000 型 ) d D B цай 

6301 12 37 12 0.060 
6302 15 42 13 0.080 
6303 17 47 14 0.110 
6304 20 52 15 0.140 
6305 25 62 17 0.229 
6306 30 72 19 0.354 
6307 35 80 21 0.435 
6308 40 90 23 0.630 
6309 45 100 25 0.825 
6310 50 110 27 1.050 
6311 55 120 29 1.370 
6312 60 130 31 1.700 
6313 65 140 33 2.090 
6314 70 150 35 2.600 
6315 75 160 37 3.050 
6316 80 170 39 3.620 
6317 85 180 41 4.270 
6318 90 190 43 4.960 
6319 95 200 45 5.700 
6320 100 215 47 7.200 
6321 105 225 49 7.840 
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5.1.4 圆锥 滚 子 轴承 
圆锥 滚 子 轴承 见 图 5-4 ， 其 规格 见 表 5-4。 











图 5-4 圆锥 滚 子 轴 承 
表 5-4 圆锥 滚 子 轴 承 的 规格 





























02 系列 
轴承 代号 SS 重量 /kg 
d р Т В C 
30202 15 35 11.75 11 10 0.050 
30203 17 40 [13.25 12 11 0.078 
30204 20 47 115.25 14 12 0.120 
30205 25 52 |16.25 15 13 0.144 
30206 30 62 117.25 16 14 0.232 
302/32 32 65 (18.25 17 15 0.267 
30207 35 72 (18.25 17 15 0.327 






















































































(28) 
02 系列 
外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D 7 B C 

30208 40 | 80 119.75| 18 | 16 0.400 
30209 45 | 85 120.75| 19 | 16 0.442 
30210 50 | 90 121.75| 20 | 17 0. 520 
30211 55 | 100 |22.75| 21 | 18 0.705 
30212 60 | 110 |23.75| 22 | 19 0.886 
30213 65 | 120 |24.75| 23 | 20 1.160 
30214 70 | 125 |26.25| 24 | 21 1.250 
30215 75 | 130 |27.25| 25 | 22 1.340 
30216 80 | 140 28.25| 26 | 22 1. 650 
302 17 85 | 150 |30.5 | 28 | 24 2.030 
30218 90 | 160 |32.5| 30 | 26 2.560 
30219 95 | 170 |34.5| 32 | 27 3.170 
30220 100 | 180 37 | 34 | 29 3.730 
30221 105 | 190 39 | 36 | 30 4.400 
30222 110 | 200 | 41 | 38 | 32 5.210 
30224 120 | 215 (43.51 40 | 34 6.210 
30226 130 | 230 |43.75| 40 | 34 6.940 
30228 140 | 250 |45.75| 42 | 36 8.800 
30230 150 | 270 | 49 | 45 | 38 10.200 
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(28) 
03 系列 
轴承 代号 ум 重量 /kg 
d р Т В С 
30302 15 42 114.25 13 11 0.096 
30303 17 47 15.25 14 12 0.130 
30304 20 52 |16.25 15 13 0.168 
30305 25 62 (18.25 17 15 0.259 
30306 30 72 (20.75 19 16 0.390 
30307 35 80 [22.75] 21 18 0.522 
30308 40 90 |25.25| 23 20 0.747 
30309 45 100 (27.25| 25 22 0.984 
30310 50 110 129.25! 27 23 1.250 
30311 55 120 131.5 29 25 1.630 
30312 60 130 | 33.3 31 26 1.900 
30313 65 140 36 33 28 2.410 
30314 70 150 38 35 30 3.040 
30315 75 160 40 37 31 3.570 
30316 80 170 |42.5 39 33 4.270 
30317 85 180 | 44.5 41 34 4.960 
303 18 90 190 | 46.5 43 36 $.730 
30319 95 200 | 49.5 45 38 6. 800 
30320 100 215 | 51.5 47 39 8.220 



























































(Ж) 
03 系列 
外形 尽 寸 Z/mm 
轴承 代号 重量 /kg 
9 D T B C 
30321 105 | 225 |53.5| 49 | 41 9.380 
30322 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 11.000 
30324 120 | 260 |59.5 55 | 46 13.750 
30326 130 | 280 |63.75| 58 | 49 17. 300 
5.2 传动 市 


5.2.1 #ЈЯ VEME VE 


V 带 的 截面 见 图 5-5， 其 尺寸 见 表 5-5, 








ED 





000605 
RLIY 





图 5-5 V w BJ l 
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表 5-5 V $R (CB/T 11544—1997) 









































(単位 : mm ) 
截面 尺寸 
类 型 | 节 宽 | 顶 宽 | 高 度 | 露出 高 度 如 | 基准 长 度 
„| b | h | 最大 | 最 小 

Y | s.3 | 60 | 4.0 |+0.8| -0.8| 200-500 

Z 18.5 |10.0| 6.0 | +1.6| -1.6| 405 - 1540 

A |11.0|13.0| 8.0 |+1.6| -1.6| 630 - 2700 
АЁ СЙ 

"| B |140|[17.0]11.0|[+1.6|-1.6| 930-6070 
Уту 

с 119.0122.0 14.0 |+1.5| -2.0| 1565 = 10700 

р |27.0|32.0 | 19.0 | +1.6| -3.2| 2740 - 15200 

E |32.0 |38.0 |25.0 | +1.6| -3.2| 4660 -16800 

SPZ | 8.5 | 10.0| 8.0 | +1.1| -0.4| 630-3550 

_ | SPA | 11.0 | 13.0 | 10.0 | +1.3| -0.6| 800 ~4500 
= 

V | spg | 14.0 117.0 | 14.0 (41.4 -0.7| 1250—8000 

SPC | 19.0 | 22.0 | 18.0 | +1.5| -1.0| 2000 ~ 12500 


























Ж = 


Е: 者 


截面 尺寸 








节 宽 | 顶 宽 | 高度 | 露出 高 度 | 基准 长 度 L 
b 


p b ん | 最大 | 最 小 




















# < ш ш 


Y 型 :200 、224 250.280.315.355 、400 ‚450, 
500 





Z 型 :405 ,475 ,530 、623 、700 、780 、820 、1080 、 
1330 、1420 、1540 





A 型 :630、700 、790 、890 、990 、1100 、1230 、 
1430 ,1550 、1640 ,1750 、1940 ,2050 、2200 、2300 、 
2480 、2700 





B 型 :930 、1000 、1100 、1210 、1370 ‚1560 ‚1760, 
1950 、2180 ,2300 ,2500 、2700 、2870 、3200 、3600 、 
4060 、4430 、4820 ,5370 .0070 





С WJ. 1565 、1760 、 1950. 2195, 2420 、 2715, 
2880 、3080 ,3520 ,4060 、4600 、5380 、6100 ‚6815, 
7600 、9100 、10700 





D 型 :2740 、3100 、3330 、3730 、4080 、4620 、 
5400. 6100. 6840. 7620 、 9140. 10700. 12200. 
13700 .15200 





E Я; 4660, 5040, 5420, 6100, 6850, 7650. 
9150 ‚12230 ‚13750 15280 ‚16800 








# < qË 





630 、710 、 800 、900 、1000 、1120 、1250 、1400 、 
1600 ,1800 ,2000 、2240 、2500 、2800 ‚3150 ‚3550, 
4000 ,4500 ,5000 ,5600 、6300 、7100 、8000 、9000 、 
10000 ‚11200 ,12500 
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5.2.2 活络 V 带 
活络 V 带 见 图 5-6， 其 规格 见 表 5-6. 











77 
< 








{ЇЗ 
К 





656 ЖЖ Уту 
R 5-6 活络 V 带 的 规格 






































活络 V 带 截 型 A B C D E 
宽度 5 | 12.7 16.5 | 22 | 32 38 
截面 尺寸 /mm 

高度 ん | 11 11 15 23 27 

截面 组 成 片 数 3 3 4 5 6 
整 根 扯 断 力 /kN 1.57 | 2.06 | 4.22 | 7.85 | 9.81 
每 米 节 数 40 | 32 | 32 | 30 30 

每 盘 V 带 长 度 /m 30 30 30 15 15 

5.2.3 平 带 


平 带 见 图 5-7， 其 尺寸 见 表 5-7。 


190 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 385 


190 
/40 


===; 


857 平 带 
a) 切 边 式 b) 包 边 式 ( 边 部 封口 ) 
c) 包 边 式 (中 部 封口 ) d) 包 边 式 ( 双 封口 ) 
R57 平 带 的 尺寸 





/60 | /40 | /60 | /40 | /60 | /40 | /60 | /60 


425 
/60 


450 
/40 


500 
/40 


560 
/40 





拉 伸 199 


190 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 385 


425 


450 


500 


560 








(КХ/ш) 横向 75 











110 | 95 | 140 | 115 | 175 | 130 | 200 | 225 


























250 





180 





200 





225 
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通用 橡胶 材料 用 ”R "表示 , 毛 丁 胶 材 料 用 ”C "表示 ,塑料 材料 用 “P” 表 示 

fh sk 对 平 带 进行 纵向 拉 伸 试验 时 ,在 与 拉 伸 强度 规格 对 应 的 拉力 下 , 伸 长 率 
ду <20% 

平 带宽 度 16 ,20 ,25 ,32 ,40 ,50 ,63 ,71 ,80 ,90 ,100 ,112 ,125 ,140 ,160 ,180 ,200 ,224 , 

系列 /mm 250 ,280 ,315 ,355 ,400 ,450 ,500 

有 端 平 带 b<90mm, K Æ > 8m;90 < b < 250mm , K: ЖЕ 2 15; b > 250mm , K E > 

最 小 长 度 20m(2 一 平 带宽 度 ) 

环形 平 带 500,530",560,600",630,670",710,750",800,850",900,950”, 
内 周 1000 ,1060* ,1120,1180* ,1250,1320* ,1400,1500 ° ,1600,1700* ‚1800, 

长 度 系 列 1900 * ,2000 ,2240 ,2500 ,2800 ,3150 ,3550 ,4000 ,4500 ,5000 (不 带 “* ”长 
“mm 度 为 优选 系列 w * "长度 为 第 二 系列 ) 





注 : 有 端 平 带 规格 以 拉 伸 强度 规格 .织物 材料 粘 合 类 型 代号 和 宽度 表示 。 例 :340/40R160 。 
环形 平 带 还 应 增加 内 周 长 度 (单位 为 “m”, 不 标 出 )190/40 Р 50-20, 

① ”分数 形式 的 拉 伸 强度 规格 的 分 子 为 纵向 强度 ,分 母 为 横向 强度 与 纵向 强度 比 (% ) 。 
规格 为 450 ~ 560kN/m 的 横向 强度 与 纵向 强度 比 只 有 40% 一 种 。 
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5.3 传动 链 




















5.3.1 滚 子 链 
短 方 距 传 动用 精密 深 子 链 见 图 5-8, 其 尺寸 见 表 5-8。 
EOE 
ET 
E 5-8 滚 子 链 
表 5-8 短 节 距 传动 用 精密 滚 子 链 的 斥 十 
主要 尺寸 /mm 
ISO гда 
лан 市 距 RATH | 内 链 节 销 轴 直径 Н 22 8 < 
链 号 排 距 
p 4 < 9 b ds 单 排 | 双 排 三 排 
05B 8 5 3 2.31 5.64 8.6 14.3 19.9 
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(Ж) 
主要 尺寸 /mm 

ISO 
链 号 | WE | 深 子 直径 | 内 链 节 内 | 销 轴 直径 销 轴 全 宽 < 

p dı < Ж. 0」 > d, = А | 双 排 | 三 排 
06B 9. 525 6.35 5.72 3.28 10.24 13.5 23.8 34 
08A 12.7 7.92 7.85 3.98 14.38 17.8 32.3 46.7 
08B 12.7 8.51 7.75 4.45 13.92 17 31 44.9 
081 12.7 7.75 3.3 3.66 ーー 10.2 一 一 
083 12.7 7.75 4.88 4.09 ーー 12.9 一 一 
084 12.7 7.75 4.88 4.09 — 14.8 — — 
085 12.7 7.77 6.25 3.58 ーー 14 ーー ーー 
10A 15.875 10.16 9.4 5.09 18.11 21.8 39.9 57.9 
10В 15.875 10.16 9.65 5.08 16.59 19.6 36.2 52.8 
12А 19.05 11.91 12.57 5.96 22.78 26.9 49.8 72.6 





























991 












































主要 尺寸 /mm 
ISO 
链 号 | WE | 深 子 直径 | 内 链 节 内 | 销 轴 直径 销 轴 全 宽 

p d, < Ж, b, = d, < А | WH | 三 排 
12B 19.05 12.07 11.68 5.72 19.46 22:14 42.2 61.7 
16А 25.4 15.88 15.75 7.94 29.29 33.5 62.7 91.9 
16B 25.4 15.88 17.02 8.28 31.88 36.1 68 99.9 
20A 31.75 19.05 18.9 9.54 35.76 41.1 71 113 
20B 31.75 19.05 19.56 10.19 36.45 43.2 79.7 116.1 
24A 38.1 22.23 25. 22 11.11 45.44 50.8 96.3 141.7 
24B 38.1 25.4 25.4 14.63 48.36 53.4 101.8 150.2 
28A 44.45 25.4 25.22 12.71 48.87 54.9 103.6 152.4 
28B 44.45 27.94 30.99 15.9 59.56 65.1 124.7 184.3 
32A 50.8 28.58 31,55 14.9 58.55 65.5 124.2 182.9 






























































主要 尺寸 /mm 
ISO 
ин! RH | 内 能 节 内 | 销 轴 直 径 y 销 轴 全 宽 < 

p Ше а の 单 排 | 双 排 | = 
32B 50.8 29.21 30.99 17.81 58.55 67.4 126 184.5 
36A 57.15 35.71 35.48 17.46 65.84 73.9 140 209 
40A 63.5 39.68 37.85 19.85 71.55 80.3 151.9 | 223.5 
40B 63.5 39.37 38.1 22.89 72.29 82.6 154.9 227.2 
48A 76.2 47.63 47.35 23.81 87.83 95.5 183.4 271.3 
48B 76.2 48.26 45.72 29.24 91.21 99.1 190.4 281.6 
56B 88.9 53.98 53.34 34.32 106. 6 114.6 | 221.2 шин 
64B 101.6 63.5 60.96 39.4 119.89 130.9 | 250.8 — 
72В 114.3 72.39 68.58 44.8 136. 27 147.4 | 283.7 == 





























894 





(ж) 


















































150 抗 拉 載荷 /kN= ISO 抗 拉 载 荷 /kN > 

链 号 单 排 双 排 三 排 链 号 单 排 双 排 三 排 
05B 4.4 7.8 11.1 20B 95 170 250 

06B 8.9 16.9 24.9 24A 124.6 249.1 373.7 
08A 13.8 27.6 41.4 24B 160 280 425 

08B 17.8 31.1 44.5 28A 169 338.1 507.1 
081 8 一 = 28B 200 360 530 

083 11.6 — = 32А 222.4 444.8 667.2 
084 15.6 一 — 32B 250 450 670 

085 6.7 一 — 36A 280.2 560.5 840.7 
10A 21.8 43.6 65.4 40A 347 683.9 1040.9 
10B 22.2 44.5 66.7 40B 355 630 950 

12A 31.1 62.3 93.4 48A 500.4 1000.8 1501.3 
12B 28.9 57.8 86.7 48B 560 1000 1500 

16A 55.6 111.2 166.8 56B 850 1600 2240 

16B 60 106 160 64B 1120 2000 3000 

20A 86.7 173.5 260.2 72B 1400 2500 3750 
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5.3.2 HIE 
方 框 链 见 图 5-9， 其 尺寸 见 表 5-9, 








图 5-9 方 框 链 
а) 标准 型 b) 加 强 型 
表 S-9 HERI 








10 
== 1 | S 尺寸 /mm 
БЕ | WIE: | 的 近 
号 /mm DE 
© хэ А В С р Е 
量 / 个 
25 | 22.911 | 436 119.84110.32 9.53 一 3.57 













































































(88) 
10ш 
ВЕ | PE: ын 人 
号 | /mm | 似 数 
量 /个 4 5 C р Е Е 

32 | 29.312 | 314 (124.61114.68112.70| 一 .37 | 6.35 
33 | 35.408 | 282 (|26.19115.48112.70| 一 .37 | 6.35 
34 | 35.509 | 282 (|29.37117.46112.70| 一 .76 | 6.75 
42 | 34.925 | 289 |32.54119.05115.88| 一 .56 | 7.14 
45 | 41.402 | 243 133.34119.84117.46| 一 .56 | 7.54 
50 | 35.052 | 285 |34.13119.05115.88| 一 ‚75 | 7.94 
51 | 29.337 | 314 131.75116.67114.29 | 一 .73 | 9.13 
52 | 38.252 | 262 138.89120.64115.88| 一 .73 | 8.73 
55 | 41.427 | 243 (35.72119.84117.46| 一 .73 | 9.13 
57 | 58.623 171 |46.04127.78」17.46| 一 ‚75 | 10.32 
62 | 42.012 | 239 |42.07 (24.61120.64| 一 .94 | 10.72 
66 | 51.130 197 |46.04 27.78 (23.81 — .94 | 10.72 
67 | 58.623 171 |51.59 34.93 17.46 [13.49 .94 | 10.32 
75 | 66.269 151 |53.18 |25. 58 23.81 一 .92 | 12.30 
77 | 58.344 171 |S6.36136.31117.46 15.48 .53 | 9.13 


























第 6 童 密封 及 潤滑 件 
6.1 密封 图 


液压 气动 用 O 形 橡 胶 密 封 圈 见 图 6-1。 液 压气 动用 
О 形 橡 胶 密 封 圈 尺寸 标识 代号 见 表 6-1。 








图 6-1 液压 气动 用 O МЕЕ 
表 6-1 液压 气动 用 O 形 橡胶 密封 圈 尺 寸 标识 代号 
( GB/T 3452. 1 一 2005 ) 
ЖАШ | 系列 | 等 级 
直径 | 代号 | 代号 А: 3 
i 0 形 圈 尺 寸 标识 代号 
1 の (CG 或 (N 或 8 FERI 代号 
/mm A) S) 








О É 7.5 x 1.8-С-5-СВ/Т 
3452. 1 一 2005 


7.5 1.8 G S 





O JÉ |ë] 32.5 x 2. 65-A-N-GB/T 
3452. 1—2005 


32.5 | 2.65 A N 

















截面 | 系列 | 等 级 
直径 | 代号 | 代号 | _ 
d, 0 JÉ 十 标识 代号 
а, (CRNA 形 圈 尺寸 标识 代号 
/mm | A) S) 








O 形 較 167.5 х3. 55-А-5-СВ/Т 
3452. 1 一 2005 


167.5 | 3.55 A S 





О JÉ 268 x 5.3-С-Х-СВ/Т 
3452. 1 一 2005 


268 | 5.3 G N 





O JÉ 515 x 7-G-N-GB/T 
3452. 1—2005 


515 7 G N 














6.2 油 栓 


6.2.1 压 杆 式 油 枪 
压 杆 式 油 枪 见 图 6-2， 其 尺寸 见 表 6-2。 











A 型 油嘴 B 型 油嘴 
園 6-2 压 杆 式 油 枪 
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表 6-2 店 杜 式 油 栓 的 尺 寸 



































储 油 量 | 公称 圧力 出 油 量 ы 
7 径 L b 
/cm? /MPa /cm? 油 枪 内 
100 0.6 35 255 90 
200 16 0.7 42 310 96 
400 0.8 53 385 125 
6.2.2 手 推 式 油 栓 
手 推 式 油 枪 见 图 6-3， 其 尺寸 见 表 6-3。 
A 型 油嘴 B 型 油嘴 
图 6-3 手 推 式 油 栓 
表 6-3 手 推 式 油 栓 的 尺 寸 
(単位 : mm ) 
六 > 由 Ez. ХЕКЕ 出 E. Еа 
шэн 公称 压力 Зи ээ 1, 1, 内 径 
Хет) /MPa /cm ”| 外 径 
50 6.3 0.3 33 230 330 5 
100 6.3 0.5 33 230 330 6 
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6.3 油 杯 


6.3.1 直通 式 压 注 油 杯 
直通 式 压 注油 杯 见 图 6-4, 其 尽 寸 見 表 6-4。 







k プン ん Jj 


цас 








| 





图 6-4 直通 式 压 注油 杯 
表 6-4 直通 式 压 注油 杯 的 尺寸 











(単位 : mm) 

d H h hi 8 
М6 13 8 6 8 
MS x 1 16 9 6.5 10 
M10 x 1 18 10 7 11 














注 : s 为 六 方 对 边 长 度 。 
6.3.2 接头 式 压 注油 杯 
接头 式 压 注油 杯 见 图 6-5 ， 其 尺寸 见 表 6-5。 


ZZ6 





图 6-5 接头 式 压 注油 杯 
表 6-5 接头 式 压 注油 杯 的 尺寸 











(单位 : mm) 
d di а 8 
М6 3 
MS х1 4 459, 90° 11 
M10 x1 Э 











Е: s 为 六 方 对 边 长 度 。 
6.3.3 压 配 式 压 注油 杯 
压 配 式 压 注 油 杯 见 图 6-6， 其 尺寸 见 表 6-6。 






ーー 


TTI | 
S ДД 


NN トー ニーー マ ) 






图 6-6 压 配 式 压 注油 杯 
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表 6-6 压 配 式 压 注油 杯 的 尺寸 
(单位 : mm ) 











d H d H 
227 6 Т 20 
20 10 2317 30 
T 12 














6.3.4 旋 盖 式 油 杯 
旋 盖 式 油 杯 见 图 6-7， 其 尺寸 见 表 6-7。 


im ロリ ニニ ピン 
4 
220 













图 6-7 PE SS zÇ H E 
表 6-7 旋 盖 式 油 杯 的 尺寸 
(单位 : mm ) 

















最小 容量 /cm* d 1 Н h 
1.5 M8 x 1 14 22 
3 8 15 23 
M10 x 1 
6 17 26 
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(Ж) 
最 小 容量 /em d l H h 
12 20 30 
18 M14 x1. 5 22 32 
25 12 24 34 
50 30 44 
M16 x 1. 5 
100 38 52 
200 М24 х1.5 16 48 64 














6.3.5 58 # H £ 
йй ЖШ А, 6-8. A 型 弹簧 油 杯 的 尺寸 见 表 6-8, 
B 型 弹 得 油 杯 的 尺寸 见 表 6-9，C 型 弹簧 油 杯 的 尺寸 见 
K 6-10, 
表 6-8 A 型 弾 筑 油 杯 的 尺 十 
(单位 : mm ) 











M14 x 15 
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С 














с) 
图 6-8 5 # B AE 
а) АЖ b) B 型 c) C 型 


66-9 B 型 弹簧 油 杯 的 尺寸 





( 単位 mm ) 
d 4, 4, 4, Н 
М6 3 6 10 18 





MS x 1 4 8 12 24 
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(Ж) 

4 d, d, d, H 

M10 x 1 5 8 12 24 

М12х1.5 6 10 14 26 

M16 x 1.5 8 12 18 28 

表 6-10 C 型 弾 筑 油 杯 的 尺 十 

(単位 : mm) 
d 4, 4, 4, Н h. L 
M6 3 6 10 13 9 25 
M8 x 1 4 8 12 24 12 28 
M10 x 1 5 8 12 24 12 30 
М12х1.5 6 10 14 26 14 34 
M16 x 1. 5 8 12 18 30 18 37 


— 


т. 


第 7 


71 手 钳 


7.1.1 
通 尖 嘴 钳 〈 图 7-1) 能 在 较 狭 小 的 工作 空间 操作 ， 
ERT M, HARE [ñ w Л 2< HH HB ай ов ас 


手工 工具 





只 能 进 


配 及 修理 工作 常用 的 工具 。 其 尺寸 见 表 7-1 ° 




















图 7-1 普通 尖 嘴 钳 
表 7-1 普通 尖 嘴 钳 的 尺寸 (QBZT 2440.1 一 2007 ) 
(単位 : mm) 
总 长 度 | 总 厚度 | 手柄 宽度 | 钳 口 宽度 | 钳 口 厚度 
140 9 45 ~ 65 2:3 2 
160 10 45 -65 3.2 2.5 
180 11 45 ~ 65 5 3 
200 12 45 ~ 65 5 4 
280 12 45 -65 5 4 
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7.12 ŒL H 
у JRE (图 7-2) 用 来 剪 切 细 金 属 丝 、 线 径 较 
细 的 单 股 线 与 多 股 线 等 。 其 尺寸 及 剪 切 力 见 表 7-2。 


5) 


人 








7-2 ЛШ 
表 7-2 FU DS ҢИЛ Г Ж 8702) 
(ОВ/Т 2442. 3 一 2007 ) 
































总 长 度 | 总 厚度 | 手柄 宽度 | 钳 口 宽度 | 钳 口 厚度 | 剪 切 力 
/mm /mm /mm /mm /mm /N 
140 9 45 ~ 65 2. 5 2 570 
160 10 45 ~ 65 3.2 2 5 570 
180 11 45 ~ 65 5 3 570 
200 12 45 ~ 65 9 4 570 
280 12 45 ~ 65 5 4 570 

7.1.3 В 


WAH (8 7-3) 用 来 弯曲 金属 薄片 及 金属 细 丝 成 
为 所 需 的 形状 。 在 修理 工作 中 ,用 以 装 拔 销 子 、 弹 筑 
等 ， 是 金属 机 件 装 配 及 电信 工程 常用 的 工具 ， 适 于 在 狭 
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Ж нй [U] FJ TE Z aj Л. 其 尺寸 见 表 7-3% 


= тм 





























El 7-3 Fa tH 
表 7-3 Jale НЭГ (QB/T 2440. 2 一 2007 ) 
(単位 : mm ) 
错 嘴 类 型 | 总 长 度 | 总 厚度 | 手柄 宽度 | 钳 口 宽度 | 钳 口 厚度 
125 9 45 ~ 65 3.2 9 
147 
短路 140 10 45 ~ 65 4 10 
(S) 
160 11 45 ~ 65 5 11 
140 9 45 ~ 65 3.2 9 
< ШЕ 
ки 160 10 45 ~ 65 4 10 
(L) 
180 11 45 ~ 65 5 11 

















7.1.4 Е 
圆 嘴 钳 见 图 74， 钳 头 呈 圆锥 形 ， 适 宜 于 将 金属 薄片 
及 金属 丝 弯 成 圆 形 ， 为 一 般 电信 工程 等 常用 的 工具 ， 同 





图 7-4 ЕН 
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时 也 是 制作 低档 首饰 的 必 备 工具 之 一 。 其 尺寸 见 表 7-4. 
表 7-4 圆 嘴 钳 的 尺寸 (QB/AT 2440. 3 一 2007) 












































(单位 : mm ) 
| А Ба 钳 端 最 大 直径 
钳 嘴 类 型 | AKE | 总 厚度 | 手柄 宽度 22 
(单个 ) 
125 9 45 ~ 65 2 
187 
хэм 140 10 45 ~ 65 2. 8 
(S) 
160 11 45 ~ 65 3.2 
140 9 45 ~ 65 2.8 
K ШЕ 
ки 160 10 45 ~ 65 3.2 
(L) 
180 11 45 ~ 65 3.6 
7.1.5 和 斜 嘴 钳 


和 斜 嘴 钳 见 岁 7-5， 钳 口 硬度 高 ， 剪 切 力 强 ， 用 于 切 
断 金属 丝 。 手 柄 有 单 色 粘 塑 手柄 、 双 色 粘 塑 手柄 、PVC 
或 TPR 套 柄 ， 手 柄 花色 繁多 。 平 口 斜 嘴 钳 适宜 在 目下 的 
工作 空间 中 使 用 ， 是 电线 安装 工作 中 常用 的 工具 。 其 大 
才 及 剪 切 力 见 表 7-5。 








Ё|7-5 RHE SH 
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表 7-5 ИНАЛ УА 807 
( QB/T 2441. 1—2007) 





























总 长 度 总 厚度 手柄 宽度 剪 切 力 
/mm /шш /шш /N 

125 10 45 ~ 55 800 

140 11 45 ~ 55 900 

160 12 45 ~ 55 1000 

180 14 45 ~ 55 1120 

200 16 45 ~ 55 1250 

7.1.6 ЫҢ 
弯 嘴 钳 (97-6) 5448 JJ O ОЛ ЛН ЇЇ Ц, x er 








ТЕ ЖЕЛ ни Л F K Т.Е AEH o BS 364 Ит ЯН E] JI +T 
朔 料 套 两 类 。 长 度 有 140mm, 160mm, 180mm, 200mm 
四 种 。 


A 


: = 
ха” 
图 7-6 Н 
7.1.7 TYH 
顶 切 钳 (图 7-7) 是 用 来 剪 切 金属 丝 的 工具 ， 和 常用 
于 机 械 、 电 上 需 的 装配 维修 工作 。 柄 部 有 不 带 塑 料 套 和 人 带 
塑料 套 两 类 。 其 尺寸 及 剪 切 力 见 表 7-6。 
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=, 


图 7-7 ТЛ 
表 7-6 JU] +H BJ ЭЛ 


( QB/T 2441. 2—2007) 
































总 长 度 钳 头 厚 度 | 钳 头 宽度 | 手柄 宽度 剪 切 力 
/mm /mm /mm /mm /N 
100 14 17 45 ~ 55 600 
125 18 22 45 ~ 55 750 
140 22 25 45 ~ 55 1000 
160 25 28 45 ~ 55 1120 
180 28 32 45 ~ 55 1250 
200 32 36 45 ~ 55 1400 
7.1.8 钢丝 钳 


钢丝 钳 (图 7-8) 用 于 夹 持 或 弯 折 薄片 形 、 圆 柱 形 
金属 零件 及 切断 金属 丝 ， 其 旁 刃 口 也 可 用 于 切断 细 金 属 
ZZ, 其 尺寸 及 剪 切 力 见 表 1-7, 





图 7-8 钢丝 钳 


Ж 7-7 钢丝 钳 的 尺寸 及 剪 切 力 
( QB/T 2442. 1 一 2007 ) 
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) _ ПИ ӨГ | 2 
总 长 度 | 钳 口 厚度 | 钳 口 宽度 | ，,, ,| 手柄 宽度 | 57917) 
БҮЛ 
/шш /mm /mm /mm /AN 
/mm 
140 10 5.6 0.3 45 ~ 65 1000 
160 11.2 6.3 0.4 45 -65 1120 
180 12.5 7.1 0.4 45 -65 1260 
200 14 8 0.5 45 -65 1400 
220 16 9 0.5 45 -65 1400 
250 20 10 0.6 45 -65 1400 
7.1.9 电工 钳 


ETH (图 7-9) 用 来 剪 切 非 铁 金属 丝 材 等 ， 长 度 
有 165mm, 190mm, 215mm, 250mm 四 种 。 其 尺寸 及 前 
切 力 见 表 7-8。 
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图 7-9 电工 钳 


表 7-8 电工 钳 的 尺寸 及 剪 切 力 
( QB/T 2442. 2—2007) 





























СӨР o HHE Эс РАБ 
总 长 度 | 钳 口 厚度 | 钳 口 宽度 | ，，,, ,| 手柄 宽度 | 57177] 
最小 第 隙 
/mm /mm /mm /mm /N 
/mm 
165 17 9 1.1 45 ~ 65 1120 
190 17 9 1.1 45 ~ 65 1260 
215 20 10 1.3 45 ~ 65 1400 
250 20 10 1.3 45 ~ 65 1400 
7.1.10 ”鲤鱼 钳 


鲤鱼 钳 (图 7-10) 用 于 加 持 扁 形 或 圆柱 形 金属 零 
， 其 特点 是 钳 口 的 开口 宽度 有 两 档 调 方位 置 ， 可 以 夹 
持 尺 寸 较 大 的 零件 ， 刃 口 可 用 于 切断 金属 丝 。 其 尺寸 及 





剪 切 力 见 表 7-9。 


— 


7-10 8 £ H 


ーーーー 
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表 7-9 Шалт 
( QB/T 2442. 4 一 2007 ) 


























总 长 度 /mm | 钳 口 厚度 /mm | 手柄 宽度 /mm | 9191:2/Х 
125 9 40 500 
150 10 43 550 
165 11 45 650 
200 12 47 790 
250 13 58 980 

7.1.11 胡桃 钳 


胡桃 钳 (图 7-11) 主要 用 于 鞋 工 、 木 工 拔 鞋 钉 或 起 
钉 ， 也 可 剪 切 钉子 及 其 他 金属 线 ， 长 度 有 125mm, 
150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm 六 种 。 


E 7-11 胡桃 钳 
7.1.12 断 线 钳 
断 线 钳 见 图 7-12。 其 剪刀 头 由 优质 弹簧 钢 制 成 ， 有 
极 高 的 硬度 和 韧性 ， 叉 口 锋利 、 耐 麻 、 剪 切 阻力 小 ， 用 
于 切断 较 粗 的 金属 线材 、 刺 铁 丝 及 电线 等 。 ГЭХ FH НЭХ 





7-12 ЮТ #Ң 
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才 见 表 7-10。 
表 7-10 MHR 
规格 300 | 350 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 
7/mm 305 365 | 460 | 620 | 765 910 | 1070 
钢铁 





材料 4 5 6 8 10 12 14 
前 切 | 2 
直径 

mm ERS 
属 材 料 | 2 ~6 |2~7 1|12~812~10|2~1212~1412 ~16 
(参考 ) 



































7.1.13 ЭН 

剥 线 钳 为 电动 机 修理 、 仪 融 仪 表 电 工 常 用 的 工具 之 
一 ， 它 是 由 为 口 、 压 线 口 和 错 柄 组 成 ， 钳 柄 上 套 有 和 额定 
工作 电压 500V 的 绝缘 套 管 。 剥 线 钳 适 宜 用 于 塑料 、 橡 
胶 绝缘 电线 、 电 缆 忆 线 的 剥皮 。 和 剥 线 钳 见 图 7-13 226 
钳 的 尺寸 见 表 7-11。 

表 7-11 剥 线 钳 的 尺寸 (QB/T 2207—1996) 














(单位 : mm ) 
类 型 总 长 度 /mm | 钳 口 厚度 /mm| 手柄 宽度 /mm 
HJ Y] zÑ wa Т] Ж 2% | 160 10 45 ~ 55 
A 5) жї 2R H 170 30 115 ~ 125 
多 功能 剥 线 钳 170 20 75 ~ 85 
压 接 剥 线 钳 200 8 49 ~59 
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c) d) 


E 7-13 HAH 
a) 可 调式 端面 剥 线 钳 b) 自动 剥 线 钳 
с) 多 功能 剥 线 钳 d) 压 接 剥 线 钳 
7.1.14 紧 线 钳 
紧 线 错 见 图 7-14。 紧 线 
钳 主 要 用 于 架设 和 维修 各 种 
类 型 的 电线 、 电 话 线 和 广播 
线 等 空中 线路 ， 或 用 于 低 碳 
钢丝 包扎 时 收 紧 两 线 端 ， 以 
便 绞 接 或 加 置 索 具 。 平 口 式 
紧 线 钳 的 尺寸 见 表 7-12， 虎 
头 式 紧 线 钳 的 尺寸 见 表 7-13。 图 7-14 КАШ 
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表 7-12 平 口 式 紧 线 钳 的 尺寸 
ЖОНН 
规格 も 
(号 数 ) TAT 5 AR. үүд | ж | ME 
/mm |/kN| аа | ” | яаа | ва 
1 |>21.5| 15 | 10 -20 — li2.4-~-17.5l13.7 ~ 19 
2 |>10.5| 8 | 5-10 |5.1-9.6| 5.1-9 |5.4~9.9 
3 =5.5| 3 |1.5~5 |1.5~4.8 = = 
R 7-13 虎 头 式 紧 线 钳 的 尺寸 
长 度 150| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 
/mm 
额定 拉 
| 8 | 10 | 12 | 15 
力 /kN 
夹 线 直 径 |1~11.5~-| 2~- |2- |3- |3- |3-⁄ Е 
范围 /mm| 3 | 3.5 | 5.5 7 |8.5 |10.5| 12 |13.5 
7.1.15 E% 


压 线 钳 〈 图 7-15) 用 于 冷 轧 压 接 ( 围 压 、 点 压 、 





EJE) 铜 、 铝 导线 ， 起 中 间 连 接 或 封 端 作用 。 其 尺寸 及 





Ё7-15 КЕ $H 
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适用 范围 见 表 7-14。 
表 7-14 压 线 钳 的 尺寸 及 适用 范围 
( QB/T 2733—2005) 


FAKE og 
型 号 | ( 缩 / 伸 ) ын 适用 范围 


/mm 





适用 于 压 接 ( 围 压 ) 0.5 ~ 6mm” 


JYJ-V」| 245 0.35 | 、 i 
裸 导 线 





适用 于 压 接 (ВЖ) 0.5 ~ 6mm” 


JYJ-V。| 245 | 0.35 | 
绝缘 导线 





适用 于 压 接 ( 围 压 ) 6 -240mm° 
导线 


JYJ-1 | 450/600 | 2.5 





适用 于 压 接 ( 围 压 ) 6 -240mm° 
导线 ， 能 自动 脱 模 


JYJ-1A | 450/600 | 2.5 











适用 于 压 接 (ШЖ, AE = 


JYJ-2 | 450/600 3 | 
Ж) 6-300mm: 导线 











JYJ-3 | 450/600 | 4.5 适用 于 压 接 (BLR. д ШКЕ, ë 
| | JE) 16 ~400mm? 导线 











7.1.16 线 缆 钳 

线 缆 钳 (图 7-16) 用 于 切断 铜 、 铝 导线 ， 电 缆 ， 钢 
绞 线 ， 钢 丝 绳 等， 并 能 保持 断面 基本 呈 圆 形 。 其 尺寸 及 
适用 范围 见 表 7-15。 
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Ё17-16 Ж ЯҢ 
表 7-15 线 缆 钳 的 尺寸 及 适用 范围 
外 形 长 度 | н 
型 号 ( 缩 / 伸 ) бй 适用 范围 


/mm 





切断 =150mm* | НД 
XLJ-S-150 310/395 | 1.4 | 导线 和 直径 和 Smm 低 碳 圆 
钢 








切断 =240mm* Б ЕН, Ж 
XLJ-S-240 400/555 | 2.5 | 导线 和 直径 <6mm 低 碳 圆 

















钢 
切断 三 240mm? 或 直径 
XLJ-D-240 250 0.6 切断 mm 或 直径 
和 30mm 铜 铝 电缆 
切断 直径 大 40mm 或 
XLJ-D-300 240 1.0 
=< 300mm° 1 h 2 





切断 直径 < 40mm 或 
500mm2 Н ЕҢ, Ж 





XLJ-D-500 240/290 1.1 














( 续 ) 
Ке 
型 号 (Яй) "A 适用 范围 
/mm 








JJ < 120mm2 2026, 
<800тт? 钢 芯 铝 绞 线 ， 直 
1% =36mm 钢 芯 电缆 和 直径 
< 14mm 低 碳 圆 钢 

УЮ <20 тт 钢丝 
绳 和 直径 <36mm 铜 铝 电 

切断 =150mm^ 钢 绞 线 ， 
ミ 1200mm* 钢 芯 铝 绞 线 ， 
直径 <52mm 钢 芯 电 缆 和 直 
1 < 16mm 低 碳 圆 钢 


切断 直径 <26mm 2 122 21 








XLJ-G-40 440/630 | 3.6 




















1 


р 








XLJ-G-40 A 440/630 | 3.6 


Үнэ ММ 
22 


со 


153 


未 











XLJ-G-60 525/715 | 7.0 





























XLJ-G-60 A 525/715 | 7.0 














7.1.17 铅 印 钳 

铅 印 钳 〈 图 7-17) 用 于 在 仪表 、 包 右 、 文 件 、 设 备 
等 物体 上 轧 封 铅 印 。 长 度 有 150mm, 175mm, 200mm, 
240mm, 250mm 五 种 ， 轧 封 错 印 直径 为 9mm、10mm、 
llmm, 12mm, 15mm, 
7.1.18 ЕН 

HAt (图 7-18) 专用 于 拆 装 弹 得 挡 圈 ， 有 直 嘴 和 
弯 嘴 两 大 类 ,长 度 有 125mm、150mm、175mm、225mm 
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==] 


nm 一 
мин 





E 7-17 铅 印 钳 图 7-18 ЇЇ ШЧ 


7.1.19 大 力 钳 

ХАЛШ (图 7-19) 用 以 夹 紧 零件 进行 饮 接 、 焊 接 、 
磨 削 等 加 工 。 特 点 是 钳 口 可 以 锁 紧 并 产生 很 大 的 夹 紧 
Л, 使 被 夹 紧 零件 不 会 松 脱 。 而 且 错 口 有 多 挡 调节 位 
置 ， 供 夹 紧 不 同 厚度 零件 使 用 ， 男 外 也 可 作 扳 手 使 用 。 
其 长 度 为 220mm， 钳 口 的 最 大 开口 为 S0mm。 


-A 


图 7-19 大 力 钳 


7.1.20 RFI £H 
ЇГ (图 7-20) +i НЫ , 但 其 钳 口 部 分 通 
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БЭ ШИГ, 一般 不 会 损伤 被 夹 持 的 零件 表面 。 长 度 有 
125mm 、140mm 、160mm 、180mm 、200mm 五 种 。 





Ё|7-20 ИН 
7.1.21 开 箱 钳 
开 箱 钳 〈 图 7-21) 常用 于 开 木 箱 、 拆 旧 木 结构 件 时 
起 拔 钢 钉 ， 长 度 一 般 为 420mm。 





图 7-21 开 箱 钳 
7.1.22 羊角 起 钉 钳 
羊角 起 钉 钳 (图 7-22) ЖН РРЖ. 1н КАМ 
件 时 起 拔 钢 钉 ， 长 度 一 般 为 230mm， 直 径 为 16mm。 
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图 7-22 羊角 起 钉 钳 
7.1.23 KRH 
J AH (09 7-23) 用 于 夹 持 扁 形 或 圆柱 形 金属 零 
件 。 其 特点 是 钳 口 的 开口 宽度 有 多 档 (3 ~4 档 ) 调节 
位 置 ， 以 适应 加 持 不 同 尺 寸 的 零件 的 需要 ， 为 汽车 、 内 
燃 机 、 农 业 机 械 及 室内 管道 等 安装 、 维 修 工 作 中 常用 的 
ТА, ЖЭ НЭЭ ILK 7-16, 











图 7-23 KRH 
表 7-16 水 泵 钳 的 规格 (QB/T 2440. 4 一 2007 ) 
ER 100 |120 |140 1160 | 180 |200 1225 | 250 | 300 | 350 |400 | 500 
/mm 
调整 
| з |з! з [4 [4 4 |4 [4 | 6 | 8 |10 
档 数 
载荷 
уу 400 [500 560 630 735 |800|900|1000|1250|1250|1250|1250 






































7.1.24 管子 钳 
管子 钳 (图 7-24) 用 于 紧 固 或 拆卸 各 种 管子 、 管 路 


附件 或 圆 形 零 


“ЇЕ. 


是 管 路 安 


钳 的 规格 见 表 7-17 。 
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装 和 修理 的 常用 工具 。 管 子 




















图 7-24 EFH 
表 7-17 管子 钳 的 规格 ( 0B/T 2508—2001) 
规格 尺寸 /mm |150|200|250|300| 350 | 450 | 600 | 900 |1200 
d д タ ТА 
ЭСКЕРМЕ ay |25 | зо [до | 50 | во 15 | 85 | 0 
/mm < 
普 
可 | iñ |105 1203 |340 |5401 650 | 920 |1300 |2260 |3200 
试验 | 锻 | 级 
扭矩 {F 
ке 上 |165 330 550830) 990 1440 1980 |3300 |4400 
ва |150|300 |500 |750 | 1000 | 1300 2000 |зооо |4000 











7.1.25 链条 管子 钳 
链条 管子 钳 (图 7-25) MFZ ОМ ХН 
金属 管 或 圆柱 形 零件 ， 是 管 路 安装 和 修理 的 党 用 工具 。 
链条 管子 错 的 规格 见 表 748. 
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图 7-25 链条 管子 钳 
表 7-18 链条 管子 钳 的 规格 (QB/T 1200 一 1991) 


























型 号 A 型 B 型 
公称 尺寸 /mm 300 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 
夹 持 管子 外 径 /mm 50 | 100 | 150 | 200 | 250 
试验 扭矩 /N: m 300 | 830 | 1230 | 1480 | 1670 
7.2 扳手 
7.2.1 活 扳 手 


活 扳手 见 图 7-26， 其 尺寸 见 表 7-19。 








7-26 WIF 
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表 7-19 活 扳手 的 尺寸 (CB/T 4440—2008) 
юм | 开口 尺寸 | 开口 深度 K а ЛОН 38 
с а/тт 5/ тат / (°) /mm 
/mm 
< => A 型 B 型 < 
100 13 12 0. 25 
150 19 17.5 0. 25 
200 24 22 0. 28 
250 28 26 0. 28 
15 22. 5 
300 34 31 0. 30 
375 43 40 0. 30 
450 52 48 0. 36 
600 62 57 0. 50 
7.2.2 RIF 
1, WL RRF 


双 头 有 条 扳手 见 图 7-27， 其 尺寸 见 表 7-20。 








图 7-27 WARF 
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37-20 ” 双 头 呆 扳 手 的 尺寸 (ОВ/Т 3001—2008) 



























































(单位 : mm) 
规格 s, x s, 共 部 外形 2 厚 度 全 长 I 
(对 边 尺寸 组 配 )| bina | bona emax | 长 型 min) 短 型 min 
3.2х4 14 15 3 81 72 
4х5 15 18 3.5 87 78 
ЭЭСЭлЭ 18 19 3.5 95 85 
5.5 x7 19 22 4.5 99 89 
(6x7) 20 22 4.5 103 92 
7x8 22 24 4.5 111 99 
(8х9) 24 26 5 119 106 
8x10 24 28 5.5 119 106 
10х11 28 30 6 135 120 
10 x13 28 34 7 135 120 
11 x13 30 34 7 143 127 
(12 x13) 32 34 7 151 134 
(12x14) 32 36 7 159 134 
(13 x14) 34 36 7 159 141 
13x15 34 39 Т9 159 141 
13 х16 34 41 8 159 141 
(13х17) 34 43 8.5 159 141 
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( &) 
規格 5 xs, 共 部 外形 2 厚 度 全 长 / 
(IARTHAR) bina | boma emax | 长 型 min| 短 型 min 

(14 x15) 36 39 7.5 167 148 
(14х17) 36 43 8.5 167 148 
15 x 16 39 41 8 175 155 
(15 x18) 39 45 8.5 175 155 
(16х17) 41 43 8.5 183 162 
16 х 18 41 45 8.5 183 162 
(17х19) 43 47 9 191 169 
(18х19) 45 47 9 199 176 
18 х21 45 51 10 199 176 
(19 х22) 47 53 10. 5 207 183 
(19 х24) 47 57 11 207 183 
(20 х22) 49 53 10 215 190 
(21 x22) 51 53 10 223 202 
(21 x23) 51 55 10. 5 223 202 
21 x24 51 57 11 223 202 
(22 x24) 53 57 11 231 209 
(24 x26) 57 62 11.5 247 223 
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(28) 
規格 5 xs, 共 部 外形 2 厚 度 全 长 / 
(对 边 尺寸 组 配 )| bina | bona emax | 长 型 min| 短 型 min 
24 x27 57 64 12 247 223 
(24 x30) 57 70 13 247 223 
(25х28) 60 66 12 255 230 
(27 х29) 64 68 12. 5 271 244 
27 x30 64 70 13 271 244 
(27 x32) 64 74 13. 5 271 244 
(30 x32) 70 74 13.5 295 265 
30 x34 70 78 14 295 265 
(30 x36) 70 83 14.5 295 265 
(32 x34) 74 78 14 311 284 
(32 x36) 74 83 14. 5 311 284 
34 x36 78 83 14.5 327 298 
36 x41 83 93 16 343 312 
41 x46 93 104 17.5 383 357 
46 x50 104 112 19 423 392 
50 x55 112 123 20.5 455 420 
55 x60 123 133 22 495 455 

















ЇЕ: 括号 内 的 尺寸 组 配 为 非 优 先 组 配 。 


2. 单 头 采 扳手 
单 头 采 扳 手 见 图 7-28， 其 尺寸 见 表 7-21, 
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图 7-28 单 头 呆 扳 手 






































表 7-21 单 头 呆 扳手 的 尺寸 (QB/AT 3001—2008) 
(单位 : mm) 

规格 s 共 部 外形 b... 厚度 е 全 长 L, 
po) 19 4.5 80 
6 20 4.5 85 
7 22 5 90 
8 24 5 95 
9 26 5.5 100 
10 28 6 105 
11 30 6.5 110 
12 32 7 115 
13 34 7 120 
14 36 7.5 125 
15 39 8 130 
16 41 8 135 














806 







































































(Ж) 
规格 5 头 部 外 形 Б, 厚度 em 全 长 /ua 
17 43 8. 5 140 
18 45 9 150 
19 47 9 155 
20 49 9.5 160 
21 51 10 170 
22 53 10.5 180 
23 55 10.5 190 
24 57 11 200 
25 60 11.5 205 
26 62 12 215 
27 64 12.5 225 
28 66 12.5 235 
29 68 13 245 
30 70 13.5 255 
31 72 14 265 
32 74 14.5 275 
34 78 15 285 
36 83 15.5 300 
41 93 17. 5 330 
46 104 19. 5 350 
50 112 21 370 
55 123 22 390 
60 133 24 420 
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(28) 
规格 s 头 部 外 形 b... Ле ЖЄ L 
65 144 26 450 
70 154 28 480 
7.2.3 两 用 扳手 


两 用 扳手 见 图 7-29， 其 尺寸 见 表 7-22。 














15 +5° 














15:55: 
b) 
图 7-29 两 用 扳手 


a) A 型 b)B 型 








808 


Ж 7-22 两 用 扳手 的 尺寸 (CB/T 4388 一 2008 ) 



























































(单位 : mm) 
两 用 扳手 
规格 
š 厚度 е, 厚度 e, 全 长 7 
< < > 
3.2 5 3.3 55 
4 5.5 3.5 55 
5 6 4 65 
5.5 6.3 4.2 70 
6 6.5 4.5 75 
7 7 5 80 
8 8 5 90 
9 8.5 5.5 100 
10 9 6 110 
11 9.5 6.5 115 
12 10 7 125 
13 11 7 135 
14 11.5 7.5 145 
15 12 8 150 
16 12.5 8 160 
17 13 8.5 170 
18 14 9 180 
19 14.5 9 185 







































































(Ж) 
两 用 扳手 
规格 
| JEJE e, 厚度 е, ек! 

< < = 
20 15 9.5 200 
21 15.5 10 205 
22 16 10.5 215 
23 16.5 10.5 220 
24 17.5 11 230 
25 18 11.5 240 
26 18.5 12 245 
27 19 12.5 255 
28 19.5 12.5 270 
29 20 13 280 
30 20 13.5 285 
31 20.5 14 290 
32 21 14.5 300 
34 22.5 15 320 
36 23.5 15.5 335 
41 26.5 17.5 380 
46 29.5 19.5 425 
50 32 21 460 
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7.2.4 内 四 方 扳手 
内 四 方 扳手 见 图 7-30， 其 尺寸 见 表 7-23 。 











图 7-30 内 四 方 扳手 
表 7-23 内 四方 抜 手 的 尺 寸 (JB/T 3411. 35 一 1999 ) 
























































( 単位 : mm) 
8 р 了 / 万 
2 
5 56 18 
2543 
8 
3 63 20 
6 
4 70 25 
3 8 80 28 
12 
6 10 90 32 
8 12 100 36 
15 
10 14 112 40 
12 18 125 45 
18 
14 20 140 56 
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7.2.5 内 六 角 扳 手 
内 六 角 扳 手 见 图 7-31， 其 尺寸 见 表 7-24。 
АГ”: 4 一 4 


9022) 








图 7-31 内 六 角 扳 手 

表 7-24 内 六 角 扳 手 的 尺寸 (GB/T 5356—2008) 
(单位 : mm ) 

対辺 尺 寸 > 对 角 宽 度 e REL 

长 度 
标准 | 长 型 | 加 长 | , 

长 M | 型 L 





标准 | max min max min 





0.7 (0.71 | 0.70 | 0.79 10.76 | 33 = = 7 





0.9 |0.8910.8810.9910.96 | 33 一 一 11 





1.3 11.27 | 1.24 (1.42 | 1.37 | 41 63.5 | 81 13 





1.5 11.50 | 1.48 | 1.68 | 1.63 | 46.5 | 63.5 | 91.5 | 15.5 





.18 | 52 77 102 18 





.75 | 58.5 | 87.5 |114.5| 20.5 





66 93 129 23 





.91 | 69.5 | 98.5 | 140 | 25.5 





W 

3 | 9 | 9 | гә | ә 
© 
о 

Q | S | гә | N 
© 
CN 

+ | -» | S | t2 | ә 
いっ 
© 

+ | шо | S | кә | ә 
いっ 
一 


.44 | 74 104 144 29 
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( Ж) 
対辺 尺 寸 > 对 角 宽 度 е KJE L 

长 度 

Pa чш | ы s 标准 | 长 型 | 加 长 1, 
长 M | 型 L 

4.5 (4.50 (4.45 | 5.10 | 5.04 80 (114.5| 156 30.5 
5 5.00 | 4.95 | 5.67 | 5.58 85 120 165 33 
6 6.00 | 5.95 | 6.81 | 6.71 96 141 186 38 
7 7.00 | 6.94 | 7.94 17.85 | 102 147 197 41 
8 8.00 | 7. 94 | 9.09 | 8.97 | 108 158 208 44 
9 9.00 | 8. 94 110. 23 |10. 10| 114 169 219 47 
10 |10.00 9.94 |11.37|11.23| 122 180 234 50 
11 |11.00|10.89|12.51|12.31| 129 191 247 53 
12 112.00111.89113.65(13.44| 137 202 262 57 
13 113.00112.89114.79 |14. 56| 145 213 277 63 
14 |14. 00 |13. 89 |15. 93 |15. 70| 154 229 294 70 
15 |15. 00 |14. 89 |17. 07 |16. 83! 161 240 307 73 
16 |16. 00 |15. 89 |18. 21 |17. 97| 168 240 307 76 
17 |17. 00 |16. 89 |19. 35 |19. 09| 177 262 337 80 
18 |18. 00 |17. 89 |20. 49 |20. 21| 188 262 358 84 
19 |19. 00 |18. 87 21. 63 |21. 32| 199 = сааж 89 
21 121. 00 |20. 87 23.91 |23. 58| 211 — — 96 
22 122.00 |21. 87 |25. 05 |24.71)| 222 一 一 102 

























































































( 续 ) 
对 边 尺寸 s 対 角 究 度 e KÆ L 
长 度 
标准 | max | min | max | min 标准 | 长 型 | 加 长 l, 
K M | 型 L 

23 |23.00 |22.87 |26.16!25.86| 233 | 一 | 一 | 108 

24 124.00|23.87|27.33126.97| 248 — | 114 

27 127.00126.87130.75130.35| 277 | 一 | 一 | 127 

29 129.00|28.87|33.03132.59| 311 | 一 | 一 | m 

30 (30.00129.87134.17|133.75| 315 | 一 | 一 | 142 

32 |32.00|31.84 |36. 45 |35.98| 347 | 一 | 一 | 157 

36 |36.00135.84|141.01140.50| 391 | 一 | 一 | 176 
7.2.6 管 活 两 用 扳手 

管 活 两 用 扳手 见 图 7-32， 其 尺寸 见 表 7-25, 
7-32 管 活 两 用 扳手 
表 7-25 管 活 两 用 扳手 的 尺寸 
类 型 I 型 H 型 

长 度 /mm 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 375 

夹 持 六 角 对 边 宽度 /mm «| 30 | 36 | 24 | 30 | 36 | 46 

夹 持 管子 外 径 /mm <| 30 | 36 | 25 | 32 | 40 | 50 
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7.2.7 快速 管子 扳手 
快速 管子 扳手 见 图 7-33， 其 矿 才 见 表 7-26, 


4 
Дд 


We EEC》 


y 


图 7-33 快速 管子 扳手 
表 7-26 快速 管子 扳手 的 尺寸 




















规格 尺寸 (长度) /mm 200 250 300 
夹 持 管子 外 径 /mm 12 ~25 14 ~30 16 ~40 
适用 螺栓 规格 /mm M6 ~ М14 | M8 ~ МІЗ |M10 ~ M24 


7.2.8 阀门 扳手 
阀门 扳手 见 图 7-34， 其 尺寸 见 表 7-27。 
ə 4 


图 7-34 阀门 扳手 
表 7-27 阀门 扳手 的 尺寸 (単位 : mm) 
Jr fL XJ JN У 8 | 9 | 11112 |14|17|19 |22 | 24 





全 长 120 | 140 | 160 |200 |250 |300 |350 1400 | 450 


7.2.9 WF 

WERF (E 7-35) 用 于 拆 装 圆 螺栓 、 螺 母 等 ， 特 
别 适合 回转 空间 很 小 的 场合 使 用 。 相 应 对 边 尺 寸 为 
5.5mm х 7mm 8mm x 10mm, 12mm x 14mm, 17mm x 


19mm, 22mm x24mm, 
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7.2.10 扭力 扳手 
扭力 扳手 见 图 7-36， 其 规格 见 表 7-28。 























СТ: 
图 7-36 扭力 扳手 
表 7-28 扭力 扳手 的 规格 (GB/T 15729 一 2008 ) 

普 Ж/М + m < 100. 200. 300. 500 
通 
式 方 樺 /mm 12.5 

20 ~ 80 ~ 280 ~ | 750 ~ 

扭矩 范围 4N : m | «20 
预 100 300 760 2000 
| 长 度 /mm 300 488 606 800 920 
Jr  / шш 6.3 | 12.5 12. 5 20 25 




















7.2.11 ХЕ 75 ЕЁ 
ХИ 55 F DLS] 7-37, 其 規格 見 表 7-29。 


| „= 


w 


图 7-37 ЖЕЖ HJ E= 
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97-29 ХХ 9 HJ PR BMS 
力矩 /N - m | 精度 (%) З 总 长 /mm 
0 ~300 +5 12.7 x12.7 、14 x14 | 400-478 








7.2.12 丝锥 扳手 
丝锥 扳手 见 图 7-38， 其 尺寸 见 表 7-30。 








图 7-38 丝锥 扳手 
表 7-30 ”丝锥 扳手 的 尺寸 
扳手 长 度 /mm| 130 | 180 | 230 | 280 | 380 | 480 | 600 





适用 丝锥 TR GIR EN M6 8 ADS бе 
公称 直径 [mm 4 6 10 14 18 24 27 








7.2.13 增 力 扳手 
增 力 扳手 见 图 7-39， 其 规格 见 表 7-31。 





E 7-39 增 力 扳手 
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87-31 増 力 抜 手 的 規格 
> А AN уш > AN уш > E 
型 号 输出 扭矩 减速 上 输入 端 方 孔 | ИД Л 
/N・m < /mm /mm 
Z120 1200 5.1 12. 3 120 
Z180 1800 6.0 12. 3 25 
Z300 3000 12.4 12.5 25 
7400 4000 16.0 12.5 六方 32 
7500 5000 18.4 12.5 六方 32 
7750 7500 68.6 12.5 六方 36 
71200 12000 82.3 12.5 六方 46 
7.3 旋 具 
7.3.1 螺旋 环 轮 螺钉 旋 具 


螺旋 环 轮 螺钉 旋 具 见 图 7-40， 其 规格 见 表 7-32。 














图 7-40 螺旋 棘 轮 螺钉 旋 具 
a) A 型 旋 具 b) B 型 旋 具 





3 
引 
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表 7-32 螺旋 环 轮 螺钉 旋 具 的 规格 
( QB/T 2564. 6 一 2002 ) 














( 単位 mm ) 
型 式 規 格 长 F L 
220 220 
A 型 
300 300 
300 300 
В 型 
450 450 








7.3.2 内 六 角 花 形 螺钉 旋 具 
内 六 角 花 形 螺 钉 旋 具 见 图 7-41， 其 尺寸 见 表 7-33 。 














图 7-41 内 六 角 花 形 螺钉 旋 具 
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表 7-33 内 六 角 花 形 螺钉 旋 具 的 尺寸 
( GB/T 5358—1998) 









































(単位 : mm) 

代 号 l d A B t (参考 ) 
T6 75 3 1.65 1.21 1. 52 
Т7 75 3 1.97 1. 42 1.52 
TS 75 4 2.30 1. 65 1. 52 
T9 75 4 2.48 1, 79 1. 52 
Т10 75 5 2.78 2.01 2.03 
T15 73 5 3.26 2. 34 2.16 
T20 100 6 3. 94 2.79 2229 
Т25 125 6 4.48 3.20 2. 54 
Т27 150 6 4.96 3202 2.79 
T30 150 6 5.58 3. 99 3.18 
T40 200 8 6.71 4. 79 3. 30 
T45 250 8 7.77 5.54 3.81 
Т50 300 9 8.89 6.39 4.57 

















7.3.3 十 字模 螺钉 旋 具 
十 字 酸 螺钉 旋 具 见 图 7-42， 其 尺寸 见 表 7-34 。 
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图 7-42 十 字模 螺钉 旋 具 
a) 普通 型 b) 穿 心 型 


表 7-34 十 字模 螺钉 旋 具 的 尺寸 
( QB/T 2564. 5 一 2002 ) 




















(单位 : mm ) 
旋 杆 长 度 志 ”5 
权 号 
A 系列 B 系列 
0 60 
1 25 (35) 75 (80) 
2 25 (35) 100 
3 150 
4 200 








ЇЕ: 括号 内 的 尺寸 为 非 推荐 尺寸 。 


7.3.4 





一 字模 螺钉 旋 具 


821 


一 字 权 螺钉 旋 具 见 图 7-43， 其 尺寸 见 表 7-35。 


























图 7-43 一 字 槽 螺钉 旋 具 
a) 普通 型 b) 穿 心 型 
表 7-35 一 字模 螺钉 旋 具 的 尺寸 
( QB/T 2564. 4 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
ын 2. НБ +5 
规格 ЖЕТЕЛ L 
a xb 
A 系列 B 系列 C 系列 D 系列 
0.4 x2 40 
0.4 x2. 5 50 75 100 
0.5 x3 50 75 100 
0.6x3 25 (35) 75 100 125 
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(Ж) 
规格 旋 杆 长 度 卫 和 
л A 系列 | вай | C 系 列 | DAJI 
0.6х3.5 25 (35) 75 100 125 
0.8 x4 25 (35) 75 100 125 
1х4.5 25 (35) 100 125 150 
1х5.5 25 (35) 100 125 150 
1.2 х6.5 25 (35) 100 125 150 
12х8 25 (35) 125 150 175 
1. 6х8 125 150 175 
1.6 x 10 150 175 200 
2x12 150 200 250 
2.5 x14 200 250 300 














ЇЕ: 括号 内 的 尺寸 为 非 推 荐 尺寸 。 
7.3.5 夹 柄 螺钉 旋 具 

夹 柄 螺钉 旋 具 (图 7-44) 用 来 紧 固 或 拆 全 一 字模 螺 
钉 ， 并 可 在 尾部 敲 击 ， 比 一 般 螺 钉 旋 具 经 久 耐 用 。 总 长 
度 有 150mm 、200mm 250mm 和 300mm 四 种 规格 。 








8744 夹 柄 螺钉 旋 具 
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7.3.6 市 孔 梅 花形 螺钉 旋 具 

带 孔 梅花 形 螺 钉 旋 具 是 用 来 拆 伸 或 紧 固 加 长 花形 螺 
钉 的 专业 工具 ， 见 图 7-45。 带 孔 梅 花形 螺钉 旋 具 有 
TIOH х75, ТІ5Н х 75, 、T20H х 75, 125Н х 100, 127Н 
х 100, ТЗОН х 100, T40H x100 七 种 规格 。 





Ё|7-45 fU 4 PR +] w RB. 


7.3.7 多 用 螺钉 旋 具 
多 用 螺钉 旋 具 见 网 7-46， 其 基本 参数 见 表 7-36, 


Tx30 Tx40 5000 501 502 
° O [е] 2а ы] 


а 3/32 т/54 18 9/67 5/92 


10 XZN5 хїнд NZNO No.4 Мо. No.§ No.10 о, 





Ё 746 多 用 螺钉 旋 具 
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表 7-36 多 用 螺钉 旋 具 的 基本 参数 





















































=z £= £ 
Би 一 字形 旋 | 58 8 刀 | 小 жа E" 
(手柄 + | 件 з ЖЕЙ х | 公称 
ЕНУ|Э| л 12012155 н 
の /mm 槽 号 ) 数 | 数 | 数 | /mm РЕК 
6| 3,4,6 1,2 |1 
230 | 8 |3. 4.5. 61 1.21111 
12 |3. 4,5,6 1.2 1 1 1 0 6,8 
7.4 # 
7.4.1 L 
锤 头 见 图 7-47， 其 规格 见 表 7-37 。 
の > 











图 7-47 A 
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表 7-37 锤 头 的 规格 (JB/T 3411. 52—1999) 
(単位 : mm) 
重量 /kg 二 
L D |D | b, b [ 1, l, 
钢 铜 
0. 05 0.06 60 15 12 4 6 16 14 26 
0.1 0.11 80 18 15 6 8 20 18 32 
0.2 0.23 100 | 22 18 8 10 25 22 43 





7.4.2 ЕЭ. 




















铜 锤 头 见 图 7-48 ， 其 规格 见 表 7-38. 





E 7-48 ÆA 














表 7-38 铜 锤 头 的 规格 (JB/T 3411. 53 一 1999 ) 




















(单位 : mm ) 
重量 /kg= L D р, b l L 
0.5 80 32 26 28 18 
12 
1.0 100 38 30 30 25 
1.5 120 45 37 22 35 36 
2: 5 140 60 52 24 44 40 
4.0 160 70 60 26 52 44 




















7.4.3 什锦 锤 

什锦 锤 见 图 7-49。 什 饥 锤 应 有 三 角 刍 、 锥 子 、 木 
当 、 一 字 槽 螺钉 旋 杆 、 十 字模 螺钉 旋 杆 五 个 附件 ， 见 图 
7-50, 























E 7-49 什锦 锤 
1 一 锤 头 “2 一 边 孔 螺钉 ”3 一 锤 柄 4 一 后 盖 

















ТЕА 








FERRET EAT E - 一 
— | 





Ё|7-50 什锦 锤 的 附件 


7.4.4 ЛЯ 
八角 锤 见 图 7-51， 其 规格 见 表 7-39, 
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图 7-51 ЛЖ 
表 7-39 八角 锤 的 规格 

规格 重量 /kg A/mm B/mm C/mm D/mm 
0.9 105 38 52.5 19.0 
1,4 115 44 57.5 22.0 
1.8 130 48 65.0 24.0 
2.7 152 54 76.0 27.0 
3.6 165 60 82.5 30.0 
4.5 180 64 90.0 32.0 
5.4 190 68 95.0 34.0 
6.3 198 72 99.0 36.0 
7.2 208 75 104. 0 37. 5 
8.1 216 78 108. 0 39.0 
9.0 224 81 112.0 40.5 
10.0 230 84 115.0 42.0 
11.0 236 87 118.0 43.5 














7.4.5 ЖГ 


木工 锤 见 图 7-52， 其 规格 见 表 7-40, 


` 
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图 7-52 木工 舞 
表 7-40 木工 锤 的 规格 
锤 量 /kg 0. 20 0.25 0.33 0.42 0. 50 
锤 高 /mm 90 97 104 111 118 
锤 长 /mm 280 285 295 308 320 
7.4.6 钳工 锤 


钳工 锤 见 图 7-53， 其 规格 见 表 7-41。 


SE 


7-53 ”钳工 锤 
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表 7-41 钳工 锤 的 规格 
规格 
重量 |0.1|0.2[0.280.3|0.4|0.5|0.60.67|0.8|1.0|1.5|2.0 
/kg 
A 
260 |280 | 一 |3001310 |320 1330 | 一 1350 |360 380 400 
L | 型 
/mm| p 
— | — |290 310 310| — | — 1350| 一 
型 
A 
82 | 95 | — 105 |112 1118 |122 | — |130 135 |145 |155 
4 | 型 
/mm| p 
— | 一 | 85 98 105 | 一 | — |131 | 一 
型 
А | А- | А- A-| A-| А- | A- A-| A-| A- | А- 
HEFL 型 | 01 | 02 05 | 04 | 05 | 06 07 | 08 | 09 |10 
编号 | B A- A- A- A- 
型 03 04 07 09 
ЇЕ: 规格 重量 不 包括 锤 柄 重量 。 
7.4.7 ЗЭ 
羊角 锤 见 图 7-54， 其 规格 见 表 7-42, 
1 еи 


E 7-54 +9 
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表 7-42 羊角 锤 的 规格 


nl ка, 
тэг 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.65 
8 





全 长 305 320 340 340 340 350 350 
L/mm 























7.4.8 AA% 
圆 头 锤 见 图 7-55 ， 其 规格 见 表 7-43, 


图 7-55 圆 头 锤 


3:7-43 ВЯ Ну 
规格 重量 


0.11 |0. 22 |0.34 |0.45 (0.68 | 0.91 | 1.13 |1. 36 
/kg 





7/mm 260 | 285 | 315 | 335 | 355 | 375 | 400 | 400 





4/mm 66 80 90 101 | 116 | 127 | 137 | 147 











锤 孔 编号 | A-01 | A-03 | A-04 | А-05 




















A-06 | A-08 | A-09 | A-09 
ЇЕ: 规格 重量 不 包括 锤 柄 重量 。 
7.4.9 ЦЭ 
Это (图 7-56) Е ЛГРВ аа ИУ, m ri 
的 金属 工 件 , 2 Km Ж ЖЕТИ KS H ИКТ БЕ ЇЇ йл 
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BN ий I 2 J 18-Р fE ЭХ [п] zk (5 Ну ЖЕЙН ЭГ Л 
0. 0625kg, 0. 125kg, 0. 25kg 和 0. 5kg 四 种 规格 。 





E 7-56 70% 


7.4.10 石工 舞 

石 工 钴 是 一 种 比较 笨重 、 用 来 完成 筑 路 采 石 等 工作 
BJ J Bh, И É 7-57, G L BE H 0.80kg、1.00kg、 
1.25kg、1. 50kg 和 2. 00kg 五 种 规格 。 


= 


图 7-57 ят 


7.4.11 Вт 
电工 锤 是 电工 安装 及 维修 线路 用 的 一 种 手 锤 ， 见 图 
7-58, ELE 0. 5kg。 


7-58 Вт 
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7.5 5 


7.5.1 2ZZn3 FE 
纺织 手 用 剪 见 图 7-39， 其 尺寸 见 表 7-44, 


BK ЖЫ ЗїМ B 

















b) 





L 
c) 


图 7-59 #21 ғ 9 81 
а) Al b) A2 型 с) BH 
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表 7-44 纺织 手 用 剪 的 尺寸 (FZ/T 92051—1995) 












































(単位 : mm ) 
类 型 JJK L 极限 偏差 
92 
+2.7 
А 型 100 
125 22, 
В 型 105 + 2.7 
7.52 民用 前 
民用 剪 见 图 7-60， 其 尺寸 见 表 7-45 。 
1 Еч 
ИШ ЯНН 
Je a 里 口 面 
= 
Я 外 口 根 
垫圈 
Зун 
ER SA 
前 根 
前 把 
图 7-60 E Bš 
表 7-45 民用 剪 的 尺寸 (QB/T 1966—1994) 
(単位 : mm ) 
代 号 前 全 长 a HLK b 
A 198 95 
1 
B 215 120 
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(%) 
代 号 前 全 长 a 剪 头 长 
A 174 83 
: B 200 110 
A 153 73 
i B 185 95 
A 123 52 
? B 160 75 
A 104 42 
: B 145 70 
7.5.3 981 
稀 果 剪 见 图 7-61， 其 尺寸 见 表 7-46. 
TE 








Ё7-61 #881 
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表 7-46 稀 果 剪 的 尺寸 (QB/T 2289. 1 一 1997) 














(単位 : mm) 
L Ї, Н h 
190 65 8 4 
7.5.4 ЖЮ 
桑 剪 见 网 7-62， 其 尺寸 见 表 7-47, 
h 
图 7-62 ВШ 
表 7-47 又 前 的 尺寸 (QB/T 2289. 2 一 1997 ) 
(单位 : mm) 
L L H h 





203 72 8 4 
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75.5 BAH 
高 枝 剪 见 图 7-63, 大 尽 寸 見 表 7-48。 


M 





图 7-63 58 
表 7-48 高 枝 剪 的 尺寸 (QB/T 2289. 3 一 1997 ) 





(单位 : mm ) 
L Li B В, Н Н, 
290 60 43 ф30 8 2 


7.5.6 Bj BU 
剪 枝 剪 见 图 7-64， 其 尺寸 见 表 7-49, 
表 7-49 剪 梳 剪 的 尺寸 (QB/T 2289. 4 一 2001 ) 
(单位 : mm ) 
规格 了 L, H 





150 150 45 
180 180 60 
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图 7-64 8158! 
а) A 型 b) BÆ 


1 一 大 剪 片 2 一 小 前 
4 一 羊角 得 5—й 





片 ”3 一 剪 轴 螺 栓 








НїП 6— 8736 
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7.5.7 ЖЭ 
整 篇 剪 见 图 7-65， 其 太 才 见 表 7-50, 























9) 


7-65 #881 
a) Ж ЛЖ ЩЫ] (АЯ) b) HAJAD (B 型 ) 
с) WARA (CW) 
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表 7-S0 ” 整 篇 剪 的 尺寸 (QB/T 2289. 5 一 2001 ) 






































(単位 : mm) 
H< 
规格 尺寸 L< L < 

钢板 制 锻 制 

230 235 170 10 

8 
250 255 190 11 
300 310 240 10 13 
7.6 Л 


7.6.1 平 口 式 油 灰 刀 


平 口 式 油 灰 刀 见 图 7-66， 其 尺寸 见 表 7-51。 
L 





| 








图 7-66 平 口 式 油 灰 刀 


表 7-51 平 口 式 油 灰 刀 的 尺寸 (QBAT 2083—1995) 























(单位 : mm) 
代 规 格 
号 (25 ) |30 |( 38 ) 140 |(45 ) |50 |60 (65 ) |70 (75 ) |80 90 |100 
L 185 190 195| 205 210| 215 2251230 













































































(Ж) 
代 规 格 
59 1(25)1301(38) 1401(45) 150 60 1|(65)1701(75) 180 1901 100 
В | 25 [30| 38 (40| 45 |50|60| 65 170| 75 |8090 100 
t 0.4 


注 : 优先 选用 不 带 括号 的 规格 。 
7.6.2 金刚 石 玻璃 刀 
金刚 石 玻璃 刀 见 图 7-67， 其 尺寸 见 表 7-52, 


2.5+0.30 





1 一 刀 天 2 一 刀 板 3 一 铜 梗 


图 7-67 金刚石 玻璃 刀 














4 一 木 柄 


K 7-52 金刚石 玻 璃 刀 的 尺寸 (QB/T 2097. 1 一 1995 ) 











(单位 : mm ) 
规格 代号 EKL | 刀 板 长 了 | Jii H 刀 板 厚 
1-3 182 25 13 5 
4 -6 184 27 16 6 
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7.6.3 金刚 石 圆规 刀 

金刚 石 圆规 刀 是 用 来 裁 制 圆 形 平板 玻璃 的 工具 ， 见 
图 7-68。 裁 割 玻 璃 板 的 厚度 为 1 ~ 3mm， 直 径 为 35 ~ 
200mm 。 





817-68 金刚石 圆 规 刀 
7.64 HTJ 
电工 刀 见 图 7-69， 其 规格 见 表 7-53. 




















/ 
769 电工 刀 
表 7-53 电工 刀 的 规格 (単位 : mm) 

型 号 产品 刀 柄 型 号 产品 刀 柄 
代号 规格 长 度 代号 规格 长 度 

1 号 115 1 号 115 
А 型 2 号 105 B 型 2 号 105 

3 号 95 3 号 95 
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7.6.5 REJ 
滚 花 刀 见 图 7-70， 其 规格 见 表 7-54。 





7-70 REJ 
ж 7-54 滚 花 刀 的 规格 











滚 花 轮 数目 单 轮 ， 双 轮 ， 六 轮 
滚 花 轮 花纹 种 类 EA, ANA, ARA 
R ЛЕ ЖЕЛЕ A тт 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.6 
7.6.6 人 竹刀 


竹刀 是 用 来 臂 制 竹 片 及 进行 表面 修理 用 的 工具 ， 见 
图 7-71。 竹刀 一 般 有 0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、 





771 竹刀 
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1.1mm、1.2mm #1 1.3mm 等 规格 。 
7.6.7 砂轮 整形 刀 
砂轮 整形 刀 见 图 7-72， 其 尺寸 见 表 7-55, 





图 7-72 砂轮 整形 刀 
表 7-55 砂轮 整形 刀 的 尺寸 








(単位 : mm) 

直 径 fL 4 厚 度 
34 7 1.25 
34 7 1.5 








7.6.8 金刚 石 砂轮 整形 刀 
金刚 石 人 砂轮 整形 刀 见 图 7-73， 其 规格 见 表 7-56。 


22222 


图 7-73 金刚 石 砂轮 整形 刀 
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表 7-56 金刚 石 砂轮 整形 刀 的 规格 
金刚 石 每 粒 金刚 石 合 量 适用 修整 砂轮 尺寸 
型 号 2 (直径 x 厚度 ) /mm 
100 ~300 | 0.10 ~0. 30 20 ~60 <100 x12 
300 ~500 | 0.30 ~0.50 60 ~ 100 100 x12 ~200 x 12 
500 ~800 | 0.50 -0. 80 100 ~ 160 200 х 12 ~ 300 х 15 
800 ~ 1000 | 0. 80 ~ 1. 00 160 ~ 200 300 х 15 ~ 400 х 20 
1000 ~ 2500 | 1. 00 ~ 2. 50 200 ~ 500 400 х 20 ~ 500 x 30 
23000 23.00 2600 2500 x 40 
77 32 


77.1 RRË 
KIRE IME 7-74， 其 规格 见 表 7-57. 





图 7-74 ЖАР 


846 


表 7-57 RREK (QB/T 2565. 2 一 2002) 





























(单位 : mm) 
Л) + Н 
规格 重量 D A 
/kg 三 三 三 三 三 
0. 7 380 130 | 50 20 82 15 46 16 
0.9 430 155 | 58 22 92 16 50 18 
1.1 510 165 | 62 22 98 18 60 20 
1.3 710 174 | 68 23 |105 | 19 63 23 
1.6 180 | 74 24 1110 | 20 63 23 
1,8 185 | 76 25 1110 | 21 73 25 
710 ~ 
2.0 185 | 76 26 |122 | 21 73 25 
910 
ウッ ク 190 | 78 27 1124 | 22 73 25 
2.4 220 | 84 28 1134 | 29 75 25 
































Ж 7-58 


Es 
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Be Л CQB/T 2565. 3—2002) 








フフ 
(単位 : mm ) 
p ч В 
规格 重量 b Е L 
/kg テ テ テ テ 
2.5 200 | 51 49 | 60 | 22 | 90 | вую 
3.2 215 | 56 54 60 | 22 106 910 





7.7.3 厨房 斧 
Ж Бу 7 7-76， 其 规格 见 表 7-39。 
































トニ ーー 
PS63388 
图 7-76 5 
27-59 ББ ЈАК (QB/T 2565. 4 一 2002 ) 
(单位 : mm ) 
见 量 F H 
规格 重量 "IS J. 
/kg => > > > > 
0.6 150 | 44 18 46 18 1102 | 15 360 
0.8 160 | 48 20 50 20 | 110 | 16 380 
1.0 170 | 50 22 50 20 |118 | 18 400 
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28) 
规格 重量 H 
D | E L 

/kg > | = | > > | > 
1.2 195 | 54 | 25 | 54 23 | 122 19 | 610- 
1.4 200 | 58 | 26 | 54 | 23 |125 | 20 810 

1.6 205 | 60 | 27 | 58 | 25 |130 | 21 
710 ~ 

1.8 210 | 62 | 28 | 58 | 25 |135 | 21 
910 

2.0 215 | 64 | 29 | 58 | 25 11401 22 

7.7.4 Жтїй 


ЖТЖ 7-77, 其 規 格 見 表 7-60。 














B 
кёйш] 
 222-02:2222 „ДЕ 
Y 
RS 
图 7-77 Жжт# 
表 7-60 RIRKAMI (QB/T 2565. 5 一 2002 ) 
(单位 : mm ) 
規格 重量 /kg| А> p> Сэ р Е 下 三 
1. 0 120 34 26 32 14 78 
1.25 135 36 28 32 14 78 
1.5 160 48 35 32 14 78 
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77.5 ZAB 
ZJ 3 LES 7-78, ДИ ILK 7-61, 












































K 
| 
の 
ZZ ZZAN 
АЖ B 型 
图 7-78 ZAF 
表 7-61 МЛ НИЛ (QB/T 2565. 6 一 2002 ) 
( 単位 : mm ) 
Н В 
规格 L 
u A 型 B 型 
260 260 98 8 8 
280 280 106 8 8 
300 300 110 9 10 
340 340 118 9 13 
7.7.6 RIŽ 


fi T BL 7-79， 其 规格 见 表 7-62。 


850 








Ё7-79 AILE 
表 7-62 ALEKRI 
(単位 : mm ) 
规格 重量 /kg Ло ЕП 龙口 
1.5 135 33 x74 10 x 36 
7.8 Ч 
7.8.1 Ai 


木 凿 见 图 7-80， 其 规格 见 表 7-63 。 









7-80 Ж 
R 7-63 ЖЕ BJ EM 46 
种 类 玄 刃 宽度 B/mm 
FH. ЙТ 4,6, 8. 10, 13. 16. 19, 22, 25 








Ж ЕТ 13, 16, 19, 22, 25, 32, 38 
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7.8.2 AIÑ 
Асл 7-81, HII 7-64, 


= 











图 7-81 石工 普 
表 7-64 БН 
(単位 : mm) 
規格 长 度 宽度 厚度 
1 号 160 120 60 
2 号 160 100 60 
3 号 160 80 60 











7.8.3 ARRANO 
无 柄 和 斜 边 平 口 浅见 图 7-82， 其 规格 见 表 7-65. 


ER | 


NIIN ——I 
T 
БЕ у 





っ へ べべ べべ で べべ べべ 





图 7-82 元 柄 斜 辺 平 口 普 
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表 7-65 无 柄 斜 边 平 口 茧 的 规格 





























(单位 : mm) 
規 6 8 10 13 16 19 22 25 
" 4 | (1⁄4 1(5/16| (3/8 | (1/2 | (5/8 | (3⁄4 | (7/8 | (1 
in ) in ) in ) in ) in ) in ) in) | in) 
a | 4 6 8 10 13 16 19 22 25 
b= 150 160 
e= 420 ゅ 22 424 





7.8.4 БЇЛЭГ 
有 柄 斜 边 平 口 涂 见 图 7-83， 其 规格 见 表 7-66, 


b 











图 7-83 有 柄 斜 辺 平 口 普 
表 7-66 ARNAF ПАЈА 























(単位 : mm) 
6 8 10 13 16 
規格 | (1⁄4 | (5/16 | (3/8 12 (12 | (5/8 18 
in) in) in) in) in) 
a 6 8 10 12 13 16 18 
b= 125 140 





























(28) 
19 22 25 32 38 
规格 | (3/4 20 (7/8 (1 (5/4 ( 3/2 
in ) in ) in) in) in) 
a 19 20 22 25 32 38 
b> 140 150 





78.5 Ж ÉE [E] E PI ë 
无 柄 半圆 平 口 浅见 图 7-84， 其 规格 见 表 7-67. 








图 7-84 元 柄 半 図 平 口 普 
表 7-67 无 柄 半圆 平 口 灿 的 规格 



































(单位 : mm) 
8 10 13 16 19 22 5 
规格 | 4 (1/ | (5/ | (3/ | (1/ | (5/ | (3/ | (7/ (lin) 
in 
4in) |16in) | 8in) | 2in) | 8ш) | 4in) | 8in) 
a 4 8 10 13 16 19 22 25 
b= 150 160 
[> 40 
e> 中 20 中 22 424 
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7.8.6 БЇЛ ЕТЕП 
有 柄 半圆 平 口 浅见 图 7-85， 其 规格 见 表 7-68. 








图 7-85 有 柄 半圆 平 口 羡 


表 7-68 有 柄 半 図 平 口 普 的 規格 
(単位 : mm ) 


10 13 16 19 22 
规格 | (3/8 (1⁄2 (5/8 (3/4 (7/8 


ш) in ) in ) in) in) 





a 10 13 16 19 22 























b min 125 140 


7.8.7 无 柄 平 边 平 口 羡 
无 柄 平 边 乎 口 羡 见 图 7-86 ， 其 规格 见 表 7-69, 


үрэх 
1 


で ーー 
шог 
Мұ 















图 7-86 无 柄 平 边 平 口 羡 


表 7-69 无 柄 平 边 平 口 浊 的 规格 
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(单位 : mm) 

13 16 19 22 25 32 38 
规格 | (1/2 | (5/8 | (3⁄4 | (7/8 (1 ( 5/4 ( 3/2 

in ) in ) in ) in ) in) in) in) 

a 13 16 19 22 25 32 38 

b= 180 200 
[> 40 
e> ゅ 22 ゅ 24 





7.8.8 ЕЛЕП 
有 柄 平 稼 平日 普 見 國 7-87 , HIH ILK 7-70, 








7-87 有 柄 平 辺 平 口 普 
表 7-70 有 柄 平 边 平 口 羡 的 规格 























(単位 : mm ) 
6 8 10 13 16 
規格 | (1/4 | (5/16 | (3⁄8 12 (1/2 (5/8 18 
ш) in ) in ) in) in) 
a 6 8 10 12 13 16 18 
b> 125 140 
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(2%) 
19 22 25 32 38 
规格 | (3/4 20 (7/8 (1 (5/4 ( 3/2 
in ) in ) in) in) in) 
a 19 20 22 25 32 38 
Ь> 140 150 








第 S 草 钳工 工具 
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8.1.1 {timi 
1) 什 饥 键 见 图 8-1， 其 尺寸 见 表 8-1, 











图 8-1 55 
а) 平头 型 b) RAM 
表 8-1 什锦 外 的 尺寸 (JB/T 7991. 3 一 2001 ) 




















(単位 : mm) 
Ж ТАВ, д | 2 Кт 
- 代号 | 断面 形状 2 g ЯН ын хий вк 
£ р BE L 
3 Эг 3 140 
к А ОТ 71.31161-14 5 Г, 
- а 5 180 
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140 


160 


180 


140 


160 


180 


140 


160 


180 


140 


160 


180 


140 


180 






































2.9 








4.9 





1. 


1.2 





5:2 


6.9 |2.2 








8.5 | 2.9 


2.6 | 2.6 


3.4 | 3.4 








4.2 (4.2 


3.6 





4.8 





6.0 


5.4 


7.3 








9.2 | 2.0 








NF6 








«жи 








KKP ЕЗ 








<< > ЕЕ 



















































































(Ж) 
工作 工作 
U La : 宽度 | 厚度 | WBL | 总 长 
яс | 代号 | 。 断面 形状 вээ 20 ma g | 面 长 | 
УУ 
гор ДЕ L. 
1.7 
5.4 3 140 
大 0.6 
头 2.3 50 
Л | NF7 7.0 1154 160 
形 0.8 70 
КА 3.0 
8.7 5 180 
1.0 
尖 5.5 | 1.9 3 140 
头 50 
= | NF8 AA 71|j27| — |4 160 
角 70 
р 8.7 | 3.4 5 180 
| 5.0|1.8 3 140 
半 6.3 |2.5 4 | 70 (160 
圆 
Т 7.8 | 3.4 5 180 
类 3.4 | 224 3 140 
头 50 
НЬ INF10 ジン クタ 4.4|3.4| — | 4 160 
圆 70 
р 5.4 | 4.3 5 180 
T 5.4 | 1.2 3 140 
A 7.3 |1.6 4 | 70 |160 
人 
HE 9.2 12.0 5 180 
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(Ж) 
жү НЕ | JE НЕ 工作 Z 工作 ми 
- 代号 | mmer | 2 面 直 面 长 Ч 

Ni £ D ГЭЛ 
А 2.0 50 
3 РЕ2 3.5 ーー 3 ы 60 

三 | 25 
н: 4.5 100 
2 50 

平 

25 | pp3 の al ЧӨ A a 
H Р Ед 
4 100 


























2) fF EW uB BJ % ПИ + 44 2 [|] BJ Эй (6 д, 以 
表示 金刚 石 磨料 的 粒度 ， 见 表 8-2, 
表 8-2 ”什锦 玺 柄 部 颜色 与 磨料 粒度 对 照 
(JB/T 7991. 3 一 2001 ) 











磨料 粒度 代号 柄 部 顔色 磨料 粒度 代号 柄 部 顔色 
100/120 以 粗 不 涂 颜 色 || 1702200 ~ 200/230 蓝 色 
120/140 ~ 140/170 红色 230/270 以 细 黄色 





81.2 *HT# 
1, FFA p PE 
FA и P L 4 8-2 ， 其 尺寸 见 表 8-3. 
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23 
2 
| |8 
图 8-2 550 
Ж 8-3 齐 头 扇 铀 的 尺寸 (QB/T 2569. 1 一 2002) 
(单位 : mm ) 
2.5 
Q-01-100-1 ~5 | 100 | 35 12 
(3) 
3.0 
0-01-125-1-5 | 125 | 40 14 
(3.5) 
3.5 
0-01-150-1-5 | 150 | 45 16 
(4) 
4.5 | <80% (25% ~ 
0-01-200-1-5 | 200 | 55 20 (5) 8 5096) L 
0-01-250-1-5 | 250 | 65 24 5.5 
0-01-300-1-5 | 300 | 75 28 6.5 
0-01-350-1-5 |350 | 85 32 7.5 
0-01-400-1-5 | 400 | 90 36 8.5 
0-01-450-1-5 | 450 | 90 | 40 9.5 














ЇЕ: 带 插 号 的 尺寸 为 非 推 荐 尺寸 。 
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2. RX ЛШ FE 
RX Л 8-3, Ж! з] Ие 8-4, 




































E ZN 
/ ХА 2 38 
17 "| の 
— 0 
t 
Ё 8-3 хх 
表 8-4 УЛУ (QB/T 2569. 1 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
代 号 L | L, b 6 5, 8, l 
2.5 
Q-02-100-1 ~5 | 100 | 35 | 12 
(3) 
Q-02-125-1 ~5 | 125 | 40 | 14 aD 
(3.5) 
3.5 
0-02-150-1 ~5 | 150 | 45 | 16 
(4) 
15 (25% 
・ =< =< 
0-02-200-1 ~5 | 200 | 55 | 20 =80% =80% 
(5) b 8 
0-02-250-1-5 | 250 | 65 | 24 | 5.5 5096 )L 
0-02-300-1 ~5 ! 300 | 75 | 28 | 6.5 
0-02-350-1 ~5 |350 | 85 | 32 | 7.5 
0-02-400-1 ~5 ! 400 | 90 | 36 | 8.5 
0-02-450-1 ~5 | 450 | 90 | 40 | 9.5 























ЇЕ: 带 插 号 的 尺寸 为 非 推荐 尺寸 。 


3. > [h] pk 
ЭЕ |a e J 8-4, 其 尺 寸 見 表 8-5. 
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图 8-4 ҒА 
表 8-$ 半圆 铂 的 尺寸 (QB/T 2569. 1 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
代 号 L |1, |b b, ó, l 
薄型 | 厚 型 
0-039:100-1 ~5|100| 35 |12 13.5| 4 
0-039:125-1 ~5|125| 40 |14| 4 |4.5 
0-039:1501 ~5|150| 45 |16 14.5| 5 
0-03):200-1 -5|200| 55 | 20 | 5.5 | 6.5 || о (25% 
0-039:25041 ~5|250| 65 | 24| 7 | 8 | 5 6 TT 
0-039:300-1 ~5|300| 75 28 8 | 9 
0-039:350-1 ~5|350| 85 | 32 | 9 |10 
0-039:400-1 ~5|400| 90 | 36 | 10 |11.5 
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ЛИ 
三 角 雏 见 图 8-5， 其 尺寸 见 表 8-6。 
































图 8-5 = £ 
表 8-6 三 角 雏 的 尺寸 (QB/AT 2569. 1 一 2002 ) 
(单位 : mm ) 
代 号 L L. b 5, 1 
0-04-100-1 ~5 | 100 | 35 8 
0-04-125-1-5 | 125 | 40 | 9.5 
0-04-150-1 ~5 | 150 | 45 | 11 
0-04-200-1-5 | 200 | 55 | 13 (25% ~ 
<80% b 
Q-04-250-1 -5 | 250 | 65 | 16 50%) L 
Q-04-300-1 ~5 | 300 | 75 | 19 
Q-04-350-1 ~5 | 350 | 85 | 22 
Q-04-400-1 ~5 | 400 | 90 | 26 

















5 JEE 
方 刍 见 图 8-6， 其 矿 才 见 表 8-7。 
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5 A т ” 
х 22224 р の NZ й 
Їл 
图 8-6 Ht 
表 8-7 ЗАЛУ (QB/T 2569. 1 一 2002) 
(单位 : mm) 
代 号 L Li b b. 1 
0-05-100-1 - 5 100 35 3.5 
0-05-125-1-5 125 40 4.5 
0-05-150-1-5 150 45 5.5 
0-05-200-1 ~ 5 200 55 7 
(25% ~ 
0-05-250-1-5 250 65 9 <80% b 
50%) L 
Q-05-300-1 ~ 5 300 75 11 
Q-05-350-1 ~5 350 85 14 
Q-05-400-1 ~ 5 400 90 18 
0-05-450-1-5 450 90 22 
6. ЇЇ 
圆 雏 见 图 8-7， 其 尺寸 见 表 8-8. 
s ууу アン 
R ーー ZZ 












图 8-7 я 
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3:8-8 圆 狂 的 尺寸 (QB/T 2569. 1 一 2002 ) 


























(单位 : mm) 
代 号 L L, d 4, 1 
0-06-10041 -5 | 100 | 35 | 3.5 
0-06-125-1 ~5 | 125 | 40 | 4.5 
0-06-1504 -5 | 150 | 45 | 5.5 
0-06:200-1 -5 | 200 | 55 | 7 R 
<80% d 
0-06-250-1-5 | 250 | 65 | 9 307578 
0-06-300-1 -5 | 300 | 75 | 1 
0-06-3504 -5 | 350 | ss | 14 
0-06-400-1 ~5 | 400 | 90 | 18 

















8.1.3 #90 
1. К 
ЗР = Jf Bs Л, 8-8, 其 尺 寸 見 表 8-9。 








图 8-8 пх f hs E 
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表 8-9 齐 头 三 角 锯 外 的 尺寸 (QB/T 2569. 2 一 2002 ) 























(单位 : mm) 
代 号 L L, b 
J-01p-80 
J-01z-80 80 30 
J-O11-80 
1-01р-100 
TO1z-100 100 35 
7-011100 
J-01p-125 9.5 
1-012-125 125 40 
OIL125 
1-01р-150 11 
1-012-150 150 45 8.5 
1-011-150 7 
1:016:173 12 
1-01:-175 175 50 10 
1-011-175 8.5 
1-01р-200 13 
01z-200 200 55 12 
J-01t-200 10 
-01p-250 16 
ша 250 65 
J-01z-250 14 
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2. R&K = fA Hs pi 
RK = f s k 7 8-9, ЯГ 2 8-10, 











图 8-9 RAZA E 


表 8-10 х= ЮА 
( QB/T 2569. 2 一 2002 ) 














( 単位 : mm ) 
代 号 L L, b bi 1 
J-02p-80 6 
J-02z-80 80 30 5 
J-02t-80 
J-02p-100 8 
J-02z-100 100 35 6 

<80% b 

J-02p-125 9.5 50%) L 
J-02z-125 125 40 
J-02t-125 
J-02p-150 11 
J-02z-150 150 | 45 8.5 
J-02t-150 7 





























( Ж) 
代 号 L Li b b. 1 
Ј-02р-175 12 
J-02z-175 175 50 10 
Ј-021-175 8.5 
Ј-02р-200 13 (25% ~ 
<80% b 
J-02z-200 200 55 12 50%) L 
J-02t-200 10 
J-02p-250 16 
250 65 
J-02z-250 14 

















3. FEA Jm Hs E 
FFA ii ЭНЭ, 8-10, 其 尺 寸 見 表 8-11, 








图 8-10 хх 
表 8-11 Žž AmI RT (ОВ/Т 2569. 2 一 2002 ) 
(单位 : mam ) 


代 号 ん Li b ô 

















J-03-100-1 ~ 2 100 35 12 1.8 
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(28) 

К = L Li 6 
J-03-125-1 ~ 2 120 40 14 2.0 
J-03-150-1 ~ 2 150 45 16 2.5 
J-03-175-1 ~ 2 175 50 18 3.0 
J-03-200-1 ~ 2 200 55 20 3.5 
J-03-250-1 ~ 2 250 65 24 4.5 
Ј-03-300-1 ~ 2 300 75 28 5.0 
J-03-350-1 ~ 2 350 85 32 6.0 
4. RX Ji Эд 
Rk i s ЕЁ А 8-11, 其 尽 寸 見 表 8-12。 

"18 
图 8-11 232589 8 
表 8-12 LAAHR (QB/T 2569. 2 一 2002 ) 
(单位 : mm ) 
代 号 LL | b | 8 | Ь, 8, l 
J-04-100-1 ~5 | 100 | 35 | 12 | 1.8 90% <80%| (25% ~ 
J-04-125-1 -5 | 125 | 40 | 14 |2.0| b 6 |50%) L 







































































( 续 ) 
代 号 E- Li b 6 5, 8, 1 
1-04-150-1-5 | 150 | 45 | 16 | 2.5 
Ј-04-175-1 ~5 | 175 | 50 | 18 13.0 
104-200-1 -5 | 200 | 55 | 20 | 3.5 | 809 <80% (25% ~ 
1-04-250-1-5 | 250 | 65 | 24 (4.5 | b 8 15096) L 
Ј-04-300-1 ~5 | 300 | 75 | 28 | 5.0 
Ј-04-350-1 -5 | 350 | 85 | 32 | 6.0 
5 27 Hs i 
же Ён А 8-12, 其 尽 寸 見 表 8-13, 
1200 




















图 8-12 ЭЛ 
表 8-13 萎 形 锯 刍 的 尺寸 (QB/T 2569. 2 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
代 5 L L, b ô 6, 
1-05-60 60 30 16 2.1 -0.4 
1-05-80 80 30 19 2.3 <0. 45 
J-05-100 100 35 22 3.2 <0.5 
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(28) 
1-055-125 3.5 <0. 55 
125 40 25 
J-05h-125 (4.0) <0.7 
J-05b-150 4.0 <0.7 
150 45 28 
J-05h-150 (5.0) <1.0 
J-05-200 200 55 32 5.0 <0.9 
ЇЕ: 带 括号 的 尺寸 为 非 推 荐 尺寸 。 
8.2 #E 
8.2.1 手 用 钢 饮 条 
手工 钢 锯 条 见 图 8-13 ， 其 尺寸 见 表 8-14, 
ы 
|。 25 ,| 类 数 ( 本 图 每 25mm10 齿 ) 

















B 型 
图 8-13 ҒА 2 
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表 8-14 手 用 钢 锯 条 的 尺寸 (GB/T 14764 一 2008 ) 




















(単位 : mm) 
зэм | ЕЕ | 宽度 | 厚度 | 每 25mm| ЫШ | 销 孔 “| 全 长 
Ne / a b 齿 数 p d (exf) < 
32 1058 
300 24 1.0 315 
12.0 20 1.2 
A 型 或 | 0.65 ago ЭЕ. 
ке 18 1.4 
250 16 1.5 265 
14 1.8 
296 | 22 3 | со 
B 型 0.65| 24 1.0 315 
292 | 25 ү | 1®% 








8.2.2 钢 锯 架 
1. 钢 饥 架 的 类 型 
(1) R lh 28 
定式 钢板 制 锯 架 见 图 8-15。 























调节 式 钢板 制 锯 架 见 图 8-14, 





图 8-14 调节 式 钢 板 制 锯 架 
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88-15 固定 式 钢板 制 锯 架 
(2) 钢管 制 锯 架 ”调节 式 钢 管制 锯 架 见 图 8-16, 
定式 钢管 制 锯 架 见 图 8-17。 











图 8-16 调节 式 钢管 制 锯 架 











图 8-17 固定 式 钢管 制 锯 架 


(3) 手工 艺 锯 架 ” 有 雕花 锯 架 见 图 8-18 ， 轻 便 式 锯 架 
1 8-19, 三 角 锯 架 见 图 8-20。 
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图 8-18 雕花 锯 架 





图 8-19 ”轻便 式 锯 架 


ング = 


图 8-20 三 角 锯 架 
2. 钢 饥 架 的 基本 参数 〈 表 8-15) 
R 8-15 钢 锯 架 的 基本 参数 (0B/T 1108—1991) 





























(单位 : mm ) 
产品 分 类 规格 尺寸 也 最 小 锯 切 深度 H 
调节 式 | 200、250 、300 
钢板 制 64 
国定 式 300 
调节 式 250 、300 
钢管 制 74 
国定 式 300 
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8.2.3 手板 锯 
手板 饥 见 图 8-21， 其 尺寸 见 表 8-16。 














图 8-21 手板 锯 
a) A 型 b) BÆ 


表 8-16 手板 锯 的 尺寸 (QB/AT 2094. 3 一 1995 ) 
































(单位 : mm) 
规格 KEL | 厚度 8 | AKH b | йй», 
300 300 0. 80 90 
350 350 0. 85 100 25 
400 400 0.90 

100 
450 450 0.85 

110 30 
500 500 0.90 
550 550 0.95 

125 35 
600 600 1.00 














8.2.4 ЕЕ 
鸡 尾 锯 见 图 8-22， 其 矿 才 见 表 8-17, 
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图 8-22” 鸡 尾 锯 
表 8-17 鸡 尾 锯 的 尺寸 (QB/T 2094. 5 一 1995 ) 
(单位 : mm) 
M 格 | KEL | 厚度 8 | 大 端 宽 b | DWE b 
250 250 25 
300 300 30 : 
0. 85 
350 350 9 
40 
400 400 
8.2.5 XE 


夹 背 饥 见 图 8-23， 其 尺寸 见 表 8-18。 


表 8-18 夹 背 锯 的 尺寸 (QB/T 2094. 6 一 1995 ) 

















(单位 : mm ) 
b 
规 格 KE L 厚度 8 
A 型 B 型 
250 250 70 
300 300 100 80 0. 80 
350 350 
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图 8-23 315% 
а) AW b) BÆ 


8.3 KHAIR 


8.3.1 J 
划 规 见 图 8-24, ARTILE 8-19. 
R 8-19 划 规 的 尺寸 (JB/T 3411. 54—1999) 











( 単位 : mm) 
L Н nax b 
160 200 9 
200 280 
10 
250 350 




















(Ж) 
L H nax b 
320 430 13 
400 520 
16 
500 620 











装 配 時 件 , AÑ) EE 


图 8-24 RJR 
8.3.2 长 划 规 
长 划 规 见 图 8-25， 其 尺寸 见 表 8-20, 
表 8-20 长 划 规 的 尺寸 (JB/T 3411. 55 一 1999) 











(单位 : mm) 
Dag Li d H= 
800 850 20 70 
1250 1315 
32 90 
2000 2065 
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图 8-25 ”长 划 规 


8.3.3 $A RIZ 








RHE 8-26, 其 尽 寸 見 表 8-21, 


© 


| 


图 8-26 $A RJ M 




















表 8-21 钩 头 划 规 的 尺寸 〈 单 位 : mm) 

代 号 总 长 头 部 直径 | 销 轴 直 径 
JB/Z07001. P5. 42. 1. 00 100 16 8 
JB/Z07001. P5. 42. 2. 00 200 20 10 
JB/ZQ7001. P5. 42. 3. 00 300 30 15 
JB/ZQ7001. P5. 42. 4. 00 400 35 15 
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8.3.4 划 针 
划 针 见 图 8-27， 其 尺寸 见 表 8-22 。 





























焊接 后 
| А 
Æ 8-27 划 针 
表 8-22 划 针 的 尺寸 (JB/T 3411. 64 一 1999 ) 
(单位 : mm) 
L b В, В, b 展开 长 
320 330 
11 20 15 8 
450 460 
500 25 20 510 
== 13 10 
700 30 25 710 
800 38 33 860 
1200 17 37 12 1210 
一 一 一 一 一 45 
1500 40 1510 
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8.3.5 划 线 盘 
划 线 盘 见 图 8-28， 其 尺寸 见 表 8-23, 




















88-28 划 线 盘 
R 8-23 划 线 盘 的 尺寸 (JB/T 3411. 65 一 1999 ) 
(单位 : mm) 
H L L. D d h 
355 

320 100 22 35 

450 M10 
560 450 120 25 40 
710 500 140 30 50 

M12 
900 700 160 35 60 
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83.6 划 线 用 V 形 铁 
划 线 用 V 形 铁 见 图 8-29， 其 尺寸 见 表 8-24。 
90° 


N=50.90 N=120—140 








图 8-29 划 线 用 V 形 铁 


表 8-24 划 线 用 YV 形 铁 的 尺寸 
(JB/T 3411.60 一 1999 ) 



































(単位 : mm) 

N D L b H h 
50 15 -60 100 50 50 26 
90 40 -100 150 60 80 46 
120 60 ~ 140 200 80 120 61 
150 80 ~ 180 250 90 130 75 
200 100 ~ 240 300 120 180 100 
300 120 ~ 350 400 160 250 150 
350 150 ~ 450 500 200 300 175 
400 180 ~ 550 600 250 400 200 
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83.7 方 箱 
方 箱 见 图 8-30， 其 尺寸 见 表 8-25, 
































图 8-30 方 箱 
表 8-25 HHR (JB/T 3411. 56—1999) 
(单位 : mm ) 
b H d 4, 

160 320 М10 

20 
200 400 М12 
250 500 

25 М16 
320 600 
400 750 

30 М20 
500 900 
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8.3.8 RF 
尖 冲 子 见 图 8-31， 其 尺寸 见 表 8-26, 











图 831 RIF 


表 8-26 失 沖 子 的 尺 十 
(JB/T 3411. 29—1999 ) 














(单位 : mm ) 
d D L 
2 
8 
3 80 
4 10 
6 14 100 








8.3.9 圆 冲 子 
圆 冲 子 见 图 8-32, 其 尽 寸 見 表 8-27。 





OO -Pal 
600006 = A 


2 
















图 8-32 園 沖 子 
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表 8-27 圆 冲 子 的 尺寸 (JB/T 3411. 30—1999) 




















( 単位 mm ) 

d D L / 
3 8 

80 0 
4 10 
5 12 

100 10 
6 14 
8 16 

125 14 
10 18 











8.3.10 四 方 冲 子 
四方 沖 子 見 較 8-33， 其 尺寸 见 表 8-28。 











图 8-33 四方 沖 子 
表 8-28 四方 沖 子 的 尺 寸 (JB/T 3411. 33 一 1999 ) 














(単位 : mm ) 

8 d= D L / 
2.00 3.0 
2. 24 3.2 

8 80 4 
2.50 3.6 
2.80 4.0 


































































































28) 
8 d= D Г, 1 
3.00 4.2 
3.15 4. 5 14 80 А 
3.55 5.0 
4. 00 5.6 
4. 50 6.4 
5.00 7.0 
16 10 
5.60 7.8 
100 
6.00 8.4 
6.30 8.9 
7.10 10.0 14 
18 
8.00 11.3 
9.00 12.7 
10. 00 14.1 
20 18 
11.20 15.8 
12.00 16.9 125 
12.50 17.6 
14.00 19.7 25 25 
16. 00 22.6 
17.00 24.0 
18. 00 25.4 30 
20. 00 28.2 
150 32 
22.00 31.1 
35 
22.40 31.6 
25.00 35.3 














: Я 40 



























































图 8-34 六方 沖 子 
表 8-29 六方 沖 子 的 尺 寸 (JB/T 3411. 34 一 1999 ) 
(単位 : mm) 

s d D L 1 
3 3.5 

14 80 6 
4 4.6 
5 5.8 

16 10 
6 6.9 

100 

8 9.2 

18 14 
10 11.5 
12 13.8 

20 18 
14 16.2 

125 

17 19.6 

25 25 
19 21.9 
22 25.4 

30 
24 27.7 150 32 
27 31.2 35 
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台 虎 钳 和 桌 虎 钳 


8.4 


其 尺寸 见 表 8-30。 























普通 台 虎 钳 


图 8-35 








1 一 活动 钳 体 2 一 钳 口 铁 3 一 螺杆 4 一 导 螺 母 


ЖОН 
回 | | 
=: кеј 
- 

< 
Хи 
BER 
っ で | 


890 


表 8-30 ”普通 台 虎 钳 的 尺寸 (0В/Т1558.2--1992) 





(单位 : mm ) 
规格 75 90 | 100 | 115 | 125 | 150 200 
钳 口 宽度 4 75 90 | 100 | 115 | 125 | 150 200 





开口 度 С> 75 | 90 |100| 115 | 125 | 150 200 





L< | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 510 610 





外形 尺 寸 | Bz |200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 330 | 390 























H< |160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 260 | 310 
注 : 开口 度 是 指 活动 钳 体 a 端 与 固定 钳 体 5 端 对 齐 时 ， 两 
钳 口 夹 持 面 间 的 距离 。 
842 多 用 台 虎 钳 
多 用 台 虎 钳 见 图 8-36。 其 尺寸 见 表 8-31。 




















图 8-36 多 用 台 虎 钳 
1 一 主 钳 口 2 一 转动 错 体 3 一 固定 钳 体 4 一 导 螺 母 
5 一 槽 形 螺 母 6 一 堅固 螺 釘 7 一 管 钳 口 8 一 V ЖП 
9 一 活动 钳 体 10 一 螺杆 11 一 拨 丁 
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表 8-31 多 用 台 虎 钳 的 尺寸 (QB/T 1558. 3 一 1995 ) 


























(单位 : mm ) 
规格 75 100 120 125 150 
钳 口 宽度 B 75 100 120 125 150 
ЖП Ж L> 60 80 100 120 
管 钳 口 夹 持 范围 D |6~40 |10 ~ 50 15 ~ 60 15 ~ 65 


ЇЕ: 开口 度 是 指 转动 螺杆 使 活动 钳 体 张 至 极限 位 置 时 ， 两 
钳 口 间 的 最 大 距离 。 
8.4.3 管子 台 虎 钳 
管子 台 虎 钳 见 图 8-37， 其 规格 见 表 8-32, 














图 8-37 管子 台 虎 钳 
1 一 底 座 ”2 一 支架 ”3 一 丝 杠 4 一 扳 杠 5 一 导 板 
6 一 上 牙 板 7 一 下 牙 板 8 一 钩子 
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表 8-32 管子 台 虎 钳 的 规格 
( 0B/T 2211—1996) 


規格 1 2 3 4 5 6 





工作 范围 | ф10- | ф10- | ф15 ~ | ф15 ~ | ゅ 30- | 430- 
/mm $60 | p90 | $115 | $165 | $220 @300 




















844 REREH 
燕尾 梨 虎 钳 见 图 8-38。 其 尽 寸 見 表 8-33, 








图 8-38 ”燕尾 桌 虎 钳 
a) 回转 式 b) 固定 式 

1 一 活动 钳 体 2 一 钳 口 铁 3-1 Ж 
4 一 螺杆 5 一 紧 固 螺钉 
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表 8-33 燕尾 桌 虎 钳 的 尺寸 (0B/T 2096. 2—1995) 





























(単位 : mm ) 
Ж 格 25 40 50 | 60 65 75 
钳 口 宽度 25 40 50 60 65 75 
FOJE > 25 35 45 55 70 
最 小 紧 固 范围 15 ~ 45 
ЇЕ, 开口 度 是 指 螺杆 螺纹 副 完 全 旋 合 时 ， 两 钳 口 夹 持 面 间 


的 最 大 距离 。 
84.5 方 孔 桌 虎 钳 
H FLER EERIE 8-39， 其 尺寸 见 表 8-34, 








E 8-39 方 孔 桌 虎 钳 
a) 回转 式 b) 固定 式 

1 一 活动 钳 体 2 一 钳 口 铁 3-1 ЖК 
4 一 螺杆 5 一 紧 固 螺钉 
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表 8-34 方 孔 桌 虎 钳 的 尺寸 (0B/T 2096. 3 一 1995 ) 




















(单位 : mm) 
规格 40 50 60 65 
钳 口 宽度 40 50 60 65 
FOES 35 45 55 
Ж il ye | = 15 -45 





注 : 开口 度 是 指 活动 错 体 a 端 与 固定 钳 体 5 端 对 齐 时 两 钳 





口 夹 持 面 间 的 距离 。 


жож 切削 
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9.11 成 套 麻花 钻 
成 套 麻花 钻 见 图 9-1。 第 一 系列 、 第 二 系列 、 第 三 
系列 成 套 麻 花 铅 套装 пала» 1 - 表 9-3。 


ass Фф 











園 9-1 成 套 麻花 钻 
表 9-1 第 一 系列 成 套 麻 花 钻 套装 组 合 
(JB/T 10643 一 2006) (単位 : mm) 


会 装 文 数 ЯЛ fii PL 4 / тш 套装 代号 




















1,5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5,4.0,4.5, 
4.8.,5.0,5.5,6.0,6.5 





1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5, 
19 5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5, А-19 
9.0,9.5,10.0 
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(Ж) 
会 装 文 数 ЯЛ fii PL 4 / тш 套装 代号 
1:0:152:2:0:2:5:3:0:3:5:420:4:3: 
5.0,3.5:6:0:6:5:7.0(7.5,8.0.8:5, 
25 A-25 
9.0.9.5.10.0.10.5.11.0.11.5.12.0. 
12.5.13.0 
表 9-2 第 二 系列 成 套 麻 花 钻 套装 组 合 
(JB/T 10643 一 2006 ) 
会 装 文 数 麻花 钻 规格 代号 套装 代号 





1/16 、5/64 、3/32 、7/64 ‚1/8 、9/64 、5/ 
32 、11/64 、3/16 、13/64 7/32 、15/64 1/4 





1/16 、5/64 、3/32 、7/64 、1/8 、9/64 、5/ 
бу 32 、11/64 、 3/16, 13/64, 7/32, 15/64. vsi 
1/4 、17/64 、9/32 、19/64 5/16, 21/64, 


11/32 23/64 、3/8 





1/16 、5/64 、3/32 、7/64 ,1/8 、9/64 、5/ 
32 、11/64 、 3/16, 13/64, 7/32, 15/64. 
29 1/4. 17/64, 9/32, 19/64 5/16, 21/64, В-29 
11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/ 
64 7/16 29/64 15/32 31/64 1/2 





115 全 部 规格 B-115 
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表 9-3 第 三 系列 成 套 麻 花 钻 套装 组 合 
(JB/T 10643 一 2006 ) 


麻 花 第 規格 代 号 








йй 
Ж 
м 
kd 








六 
Ж 
2 
Ч 





1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/ 
13 64, 5/32, 11/64, 3/16 13/64, 7/ С-13 
32, 15/64. 1⁄4 





1/16, 5/64, 3/32, 7/64. 1⁄8. 9/ 
64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 、7/32 、 





5 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/ шаг 
16 、21/64 、11/32 、23/64 、3/8 
1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/ 
64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/ 
36 32. 15/64. 1⁄4. 17/64. 9/32 、 19/ 58 


64. 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/ 
8. 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/ 
64. 15/32, 31/64, 1/2 
9.1.2 5h 

r k ph ILA 9-2， 其 规格 见 表 9-4, 























園 92 5 
1 一 顶 盘 2 一 法 兰 盘 3 一 弓 可 4 一 手柄 5 一 換 向 
机 构 “6 一 接头 “7 一 夹 头 8—3 Л 
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Ж 9-4 БЕЯН АЈ А (QB/T 2510—2001) 











(单位 : mm) 
规格 最 大 夹 持 尺寸 L T R 
250 22 320 ~ 360 125 
150 +3 
300 28.5 340 ~ 380 150 
350 38 360 ~ 400 160 +3 175 


注 : БИО LA хн н Н. El Pe {ЖЕ ХЕ Ч 








913 FEG 
手 播 钻 见 图 9-3， 其 规格 见 表 9-5, 
表 9-5 手 摇 钻 的 规格 (OB/T 2210—1996) 






































(单位 : mm ) 
夹 持 
类 型 规格 L< L < | L,< d< | 直径 
< 
6 200 140 45 28 6 
АЖ 
手持 式 9 250 170 55 34 9 
B 型 6 150 85 45 28 6 
9 250 170 55 34 9 
A 型 
胸 压 式 12 270 180 65 38 12 
B 型 9 250 170 55 34 9 
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图 9-3 FES 
а) 手持 式 A 型 b) 手持 式 B 型 
с) MERAM а) 胸 压 式 B 型 


200 


9.2 銃刀 


9.2.1 НЕМЛ 
圆柱 形 铣 刀 见 图 9-4， 其 规格 见 表 9-6, 





图 9-4 AERA 
表 9-6 圆柱 形 铣 刀 的 规格 

















直径 /mm 长 度 /mm 孔径 /mm 
50 40, 63_ 80 22 
63 50. 70 27 
80 63_ 100 32 
100 70. 125 40 








9.2.2 ZAJ 
= ЖЛ Ф7Л] WL 9-5, 其 规格 见 表 9-7 , 





95 ZAI 


外 径 


孔径 


表 9-7 三 面 刃 铣 刀 的 规格 
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宽度 / НЭР? 
/mm | ¿mm | /шш 宽度 /mm ИЖ 
50 16 27 4. 6. 8. 10 12 

4. 5. 6. 8. 10 14 
63 22 34 

12 14, 16 12 

5. 6. 8, 10 16 
80 27 41 

12, 14, 16, 18, 20 14 

6. 8. 10. 12. 14 18 
100 | 32 47 

16. 18. 20. 22. 25 16 

8 、10 12, 14 20 
125 | 32 47 

16. 18. 20. 22. 25. 28 18 

10 12, 14, 16. 18 24 
160 | 40 55 

20, 22, 25, 28. 32 22 

12 14, 16, 18 28 
200 | 40 55 

20. 、22 25. 28. 32. 36. 40 26 














9.2.3 直 柄 键 槽 铣 刀 


直 柄 键 槽 铣 刀 见 图 9-6， 其 规格 见 表 9-8。 











896 ЕЖ ЯЛ 
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表 98 直 柄 键 槽 铣 刀 的 规格 















































(单位 : mm) 
全 长 JIK 
直径 柄 部 直径 
短 系列 | 标准 系列 | 短 系 列 | 标准 系列 
2 36 39 4 7 4 
3 37 40 5 8 4 
4 39 43 7 11 4 
5 42 47 8 13 5 
6 52 57 8 13 6 
7 54 60 10 16 8 
8 55 63 11 19 8 
10 63 72 13 22 10 
12 73 83 16 26 12 
14 73 83 16 26 12 
16 79 92 19 32 16 
18 79 92 19 32 16 
20 88 104 22 38 20 











9.2.4 莫 氏 锥 柄 键 槽 铣 刀 
莫 氏 锥 柄 键 槽 铣 刀 见 图 9-7 ， 其 规格 见 表 9-9。 


= 


園 9-7 ARRERA 





























表 9-9 АКЕЛ ЭН 
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(単位 : mm ) 
全 长 JJ K ERA 
[ 径 К 
TAJ | 标准 系列 | 短 系列 | 标准 系列 锥 号 
10 83 92 13 22 1 
12 
86 、101 96 、111 16 26 1 2 
14 
16 
104 117 19 32 2 
18 
20 
107 、124 | 123 、140 22 38 2 3 
22 
24 
128 147 26 45 3 
25 
28 128 147 26 45 3 
32 
134 、157 | 155.178 32 53 3.4 
36 
40 
163 、196 | 188 、221 38 63 4 5 
45 
50 
170 203 | 200 、233 45 75 4 5 
56 
63 211 248 53 90 5 
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9.2.5 HAJ 
直 柄 立 铣 刀 见 图 9-8， 规 格 见 表 9-10, 














= 





图 9-8 HAJ 
表 9-10 直 柄 立 铣 刀 的 规格 









































全 长 JK т 
Z 4 2 
直径 柄 径 /mm /mm БЭХ 
/шш /mm 
标准 型 | 长 型 | 标准 型 | 长 型 | 粗 | 中 | 4 
2 39 42 7 10 
2.5.3 40 44 8 12 
4 
3. 5 42 47 10 15 
4 43 51 11 19 
5 5 47 58 13 24 
0 0 57 68 13 24 
3 4 
7 60 74 16 30 
8 
8 63 82 
19 38 一 一 一 
9 09 88 
10 
10 72 95 
22 45 5 
11 79 102 
12 
12 14 83 110 26 53 






























































续 ) 
全 长 лк = 
ЕИ Ў 洲 
直径 Е /mm /mm ИЖ 
/mm /mm 
标准 型 | 长 型 | 标准 型 | 长 型 | 粗 | 中 | 细 
16. 18 16 92 123 32 63 
20, 22 20 104 141 38 75 3 4 6 
25. 28 25 121 166 45 90 
32. 36 32 133 186 53 106 
40, 45 40 155 217 63 125 4 6 8 
50 177 252 75 150 
56 50 177 252 75 150 
63 192 282 6 8 10 
90 180 
71 63 202 292 


© 











・2.6 SSES r 7 

















莫 氏 锥 柄 立 铣 刀 见 图 9-9， 其 规格 见 表 9-11 。 








園 99 莫 氏 锥 柄 立 铣 刀 
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表 9-11 莫 氏 锥 柄 立 铣 刀 的 规格 
































































































































28. 全 长 /mm JJ “тт 黄 氏 店 数 
| 标准 系列 | 长 系列 | 标准 | 长 | 圆锥 
га У 
1 IT 1I TI 系列 | 系列 | 了 粗 | 中 | 细 
6 | 83 94 13 | 24 
7 86 100 16 30 ーー 
8.9 89 108 19 38 1 
10,11| 92 115 22 | 45 
12 96 123 5 
26 53 3 4 
14 111 | 一 |138| 一 
16 、18 | 117 148 32 | 63 2 
20 123 160 
38 | 75 6 
22 140 177 
2528 | 147 192 45 | 90 3 
155 208 
32 
178 | 201 |231 |254 4 
53 106 
155 208 3 
32,36 424118. 153 
178 | 201 |231 |254 
4 
188 | 211 |250 (273 
40.45 63 | 125 
221 | 249 1283 1311 5 
200 | 223 (275 (298 4 
50 56 75 | 150 
233 | 261 |308 |336 6 8 10 
5 
63 248 | 276 |338 |366} 90 180 
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9.3 #7 


931 高 速 钢 车 刀 条 
高 速 钢 车 刀 条 见 图 9-10, 其 规格 见 表 9-12, 


有 村 = 
== = 























不 规则 四 边 形 
图 9-10 高速 钢 车 刀 条 
表 9-12 ивээ 车 刀 条 的 规格 
( 単位 :mm ) 
刀 条 长 
w XE аха 
L 
63 4x4 5x5 6x6 8x8 10x10 12x12 
| 80 4х4 5х5 6х6 8x8 10х10 12х12 
A 6x6 8x8 10x10 12x12 (14) x (14) 
形 | 100 
з 16 х 16 
Л 6x6 8x8 10х10 12х12 (14) x (14) 
7 160 16х16 (18) х(18) 20х20 (22) х (22) 
ji 25 x 25 
6x6 8х8 10х10 12х12 (14) x (14) 
200 16x16 (18) х(18) 20х20 (22) x (22) 
25 х 25 
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(28) 
Zy 
K w xA bxh 

100 4х6 5х8 6x10 8х12 10x16 4х8 
ж 6x12 8x16 3x12 4x16 3x16 4х 20 
形 
车 6x10 8x12 10x16 12x20 16x25 
刀 | 160 6x12 8x16 10x20 12х25 3x12 4x16 
条 5x20 6x25 3x16 4x20 5x25 

6x10 8x12 10x16 12x20 16x25 
200 6x12 8x16 10x20 12x25 4x16 5x20 
6x25 4x20 5x25 
刀 条 长 

直径 d 

63 4 5 6 
圆 
形 | 80 4 5 6 8 10 
第 
刀 | 100 4 5 6 8 10 12 16 
条 

160 6 8 10 12 16 








200 





10 12 16 20 


























(28) 
2872 
57 Эс 宽 x 高 bxh 
规 
则 85 3x12 5x12 
2 120 3x12 5х 12 
边 
形 140 3x16 4x16 6x16 4x18 3x12 4x20 
车 
刀 | 200 3x16 
条 
250 3х20 4х20 4х25 5х25 
注 : 带 括号 的 尺寸 尽量 不 用 。 
9.3.2 硬 质 合 金 焊 接 车 刀片 


硬 质 合金 焊接 车 刀片 的 类 型 、 
9-13, 


形状 .用 途 及 型 号 见 表 











表 9-13 硬 质 合金 焊接 车 刀片 的 
类 型 形状. 用途 及 型 号 
类 型 | 形状 用 Ж 型 号 
НЕЛИ Е Л. 8 
АІ А106 ~ А150 
ши 刀 及 切 槽 刀 上 
i © ЮНЕ JJ K | 右 :A208 ~ А225 
车 刀 上 Æ :A212Z ~ А2257. 
х р 用 于 端面 车 刀 及 | 右 :A310 ~ А340 
外 圆 车 刀 上 左 :A312Z ~ А3407. 
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(28) 
类 型 | 形状 用 途 型 号 
t 17 HT 2 E JJ é | 右 :A406 ~ А450А 
刀 及 端面 车 刀 上 Æ :A412Z ~ А450А7 
ji 2 — 右 :B108 - B130 
NGP .B112Z ~ B130Z 
铣 刀 上 Е 
НЕШИ К 
В2 В208 ~ В228 
车 刀 及 轮 缘 车 刀 上 
B3 用 于 凸 圆 弧 成 形 | 右 :B312 ~ B322 
车 刀 上 左 :B312Z ~ B322Z 
77 НЭВ ЛЕ C110 、C116 (120. 
тас C122 .C125 
А 用 于 精 车 刀 及 梯 | C215 、C218 、C223 、 
形 螺纹 车 刀 上 C228 、C236 
НЭЭ ЛЭГ C303 С304. C305. 
C3 C306 、C308 、C310 、 
| 槽 刀 上 
C312 、C316 
4 ( 1 用 于 加 工 V 带 轮 | C420 、C425 、C430 、 
V Ж ЖЕЛЕ C435 、C442 、C450 
右 :D110 ~ D130 
D1 
ИТИЛ Е 堪 :.D120Z ~ D130Z 
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(28) 
类 型 | 形状 用 Ж 型 号 
用 于 三 面 刃 铣 刀 、 
D2 | E 二 ゴゴ тежал 5) | D206 ~ D246 
ЁЕЛ E 
Е1 AN 用 于 麻花 钻 及 直 | E105, E106, E107, 
Rš Е E108 、E109 、E110 
用 于 麻花 钻 及 直 
Е2 E210 ~ E233 
A Rš h E 
用 于 立 铣 刀 及 键 
ЕЗ | OS E312 ~ E345 
М 槽 銃刀 上 
1 E415、 E418 、E420 、 
E4 | Ху 用 于 扩 孔 外 上 К 
E515, Е518, E522. 
Е5 0] JFE 
; ВУЛЕ E525 、ES30 、ES40 














i: 刀片 型 号 按 其 大 致 用 途 表 示 , 分 为 A、B、C、D、E 
五 类 ,字母 和 其 后 第 一 个 数字 表示 刀片 类 型 ， 第 二 、 
第 三 两 个 数字 表示 刀片 长 度 或 宽度 、 直 径 等 参数 ; 以 
“Z” RIRE; 当 几 个 规格 的 被 表示 参数 相等 时 ， 则 
自 第 二 个 规格 起 ， 在 末尾 加 注 “A、B、…” 以 示 区 
别 。 








w LH 


s= 


第 10 音 
10.1 卡尺 


10.1.1 游标 卡尺 
游标 卡尺 见 图 10-1， 其 主要 技术 参数 见 表 10-1。 








图 10-1 游标 卡尺 
表 10-1 游标 卡尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 21389 一 2008) (単位: mm) 
































0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
хэн 70 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 
分 度 值 0.02. 0.05. 0.10 

0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
шалны 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 
分 度 值 0.02. 0.05. 0.10 


10.1.2 带 表 卡尺 
带 表 卡尺 见 图 10-2， 其 主要 技术 参数 见 表 10-2。 





園 10-2 带 表 卡 尺 
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表 10-2 带 表 卡尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 21389 一 2008 ) ( 単位: mm) 
































测量 范围 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
70 150 | 200 | 300 | 500 1000 

分 度 值 0. 01 、0. 02 、0. 05 
dara 1225 ү EE MB 
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 

分 度 值 0. 01 、0. 02 、0. 05 


10.1.3 电子 数 显 卡尺 
电子 数 显卡 尺 见 图 10-3 ， 其 主要 技术 参数 见 表 10-3, 








图 10-3 电子 数 显 卡尺 
表 10-3 电子 数 显卡 尺 的 主要 技术 参数 
(GB/T 21389—2008) (单位 : mm) 





























NETH 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
70 150 200 300 500 1000 

分 度 值 0.01 
测量 范围 0~ 0~ 0~ 0~ 0~ 0~ 
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 

分 度 值 0.01 





x 
10.1.4 高 度 游标 卡尺 
高 度 游 标 卡 尺 见 图 10-4， 其 主要 技术 参数 见 表 10-4, 
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Ё104 高 度 游标 卡尺 

表 10-4 高 度 游 标 卡 尺 的 主要 技术 参数 

( GB/T 21390 一 2008 ) (単位 : mm) 
测量 范围 | 0 -150 | >150 ~400 | >400 ~600 | >600 ~ 1000 
分 度 值 0.02. 0.05. 0.10 
10.1.5 电子 数 显 高 度 卡 尺 

电子 数 显 高 度 卡 尺 见 图 10-5 ， 其 主要 技术 参数 见 表 

10-5, 











图 10-5 电子 数 显 高 度 卡 尺 
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表 10-S 电子 数 显 高 度 卡 尺 的 主要 技术 参数 
( CB/T 21390 一 2008 ) (单位 : mm) 


测量 范围 10 ~10010 ~15010 ~ 200 10 ~300|0~500| 0-1000 





分 度 值 0.01 


10.1.6 深度 游标 卡尺 
深度 游标 卡尺 见 图 10-6 ， 其 主要 技术 参数 见 表 10-6, 





l... 


图 10-6 深度 游标 卡尺 


表 10-6 深度 游标 卡尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 21388 一 2008 ) (単位 : mm) 





测量 范围 0 ~10010 ~15010 ~ 200 10 ~ 300 |0 ~ 500| 0 ~ 1000 





分 度 值 0.02. 0.05. 0.10 
10.17 电子 数 显 深 度 卡 尺 


电子 数 显 深度 卡尺 见 图 10-7， 其 主要 技术 参数 见 表 
10-7, 








K 107 电子 数 显 深度 卡尺 
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表 10-7 电子 数 显 深度 卡尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 21388 一 2008 ) ( 単位: mm) 
测量 范围 10 ~ 10010 -15010 ~ 200 10 ~30010 ~500| 0 ~ 1000 
分 度 值 0.01 
10.1 齿 厚 游标 卡尺 
厚 游标 卡尺 见 图 10-8， 其 主要 技术 参数 见 表 10-8。 











.8 
ユヒ 
М 


sP = 
—— w 





图 10-8 人 齿 厚 游标 卡尺 
ж 10-8 齿 厚 游标 卡尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 6316 一 2008) (单位 : mm) 





模 数 测量 范围 | 0-16 0-25 532 15 ~ 55 





分 度 值 0. 02 


10.1.9 电子 数 显 齿 厚 卡尺 


电子 数 显 齿 厚 卡尺 见 图 10-9， 其 主要 技术 参数 见 表 
10-9 。 
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109 电子 数 显 齿 厚 卡尺 
表 10-9 电子 数 显 齿 厚 卡尺 的 主要 技术 参数 
(СВ/Т 6316—2008) (单位 : mm) 





模 数 测量 范围 0-16 0—25 5 ~ 32 15 ~ 55 





分 度 值 0. 01 


10.2 于 分 尺 


10.2.1 AFER 
外 径 千 分 尺 见 图 10-10， 其 主要 技术 参数 见 表 10-10, 





10-10 外 径 千 分 尺 
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表 10-10 外 径 干 分 尺 的 主要 技术 参数 
(СВ/Т 1216--2004) (单位 : mm) 


测量 范 
测量 范围 "| 分 度 值 
围 间隔 | ”一 





0-25, 25 ~ 50, 50 ~ 75, 75 ~ 100, 100 
~ 125, 125 ~ 150, 150 ~ 175, 175 ~ 200, 
200 ~ 225, 225 ~ 250, 250 ~ 275, 275 ~ 
300, 300 ~ 325, 325 ~ 350, 350 ~ 375, 375 л шан 
-400, 400 ~ 425, 425 ~ 450, 450 ~ 475, 


475 -500 
500 -600, 600 ~700, 700-800, 800 ~ 

100 0. 01 

900, 900 ~ 1000 


10.2.2 大 外 径 千 分 尺 
大 外 径 千 分 尺 见 图 10-11 ， 其 主要 技术 参数 见 表 10-11, 











— 


图 10-11 KFIR 


10.2.3 电子 数 显 外 径 干 分 尺 
电子 数 显 外 径 千 分 尺 (图 10-12) 用 于 测量 精密 外 


尺寸 ， 测量 范 围 为 0 ~25mm, 分 辩 率 为 0.001mm。 
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表 10-11 大 外 径 和 于 分 尺 的 主要 技术 参数 
(JB/T 10007 一 2012 ) ( 単位. mm) 





类 型 测量 范围 分 度 值 
1000 ~ 1100, 1100 ~ 1200, 1000 ~ 1200, 
1200 ~ 1300 ,1300 ~ 1400 ,1200 ~ 1400 ,1400 
: ~ 1500, 1500 ~ 1600, 1400 ~ 1600, 1600 ~ 
测 砧 可 
~ | 1700,1700 ~ 1800,1600 ~ 1800 ,1800 ~ 1900, 
调式 


1900 ~ 2000 ,1800 ~ 2000 ,2000 ~ 2200 ,2200 | 0.01 
~ 2400 , 2400 ~ 2600, 2600 ~ 2800 ,2800 ~ 
3000 





测 砧 带 1000 ~ 1500, 1500 ~ 2000, 2000 ~ 2500, 
表 式 | 2500 ~3000 











图 10-12 电子 数 显 外 径 干 分 尺 


10.2.4 内径 千分尺 
内 径 千 分 尺 见 图 10-13, 其 主要 技术 参数 见 表 10-12。 





Ё 1043 内径 千分尺 
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表 10-12 内径 千分尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 8177—2004) (単位 :mm ) 


测量 长 度 / 


н: 





测 微 头 量程 





1< 50 


350 «1::400 


2000 < 1=<2500 





50 «154100 


400 <1<450 


2500 «1::3000 





100 </<150 


450 <1<500 


3000 «1::4000 





150 «1«:200 


500 < ¿< 800 


4000 < /< 5000 





200 «1::250 


800 </= 1250 


5000 < L< 6000 





250 < 1=<300 


1250 < ¿< 1600 





300 < 1=350 
10. 2. 5 





1600 < 1=<2000 


三 爪 内 径 千 分 尺 








13 25 .50 


三 爪 内 径 千 分 太 见 图 10-14 ,其 测量 范围 见 表 10-13, 





图 10-14 


= JW £ + R 





三 爪 内 径 干 分 尺 的 测量 范围 
( GB/T 6314 一 2004 ) 


表 10-13 


测量 范围 /mm 


a 
ё 





6-8,8-10,10 ~ 12,12 ~ 14,14 ~17,17 ~20,20 ~ 
25,25 ~30,30 ~ 35,35 ~ 40,40 ~ 50,50 ~ 60,60 ~ 70, 
70 ~ 80,80 ~90,90 ~ 100 


1 型 








Ж 
ё 


测量 范围 /mm 





3.5~4.5,4.5~5.5,5.5~6.5,8 ~10,10 ~12,11 ~ 
14,14 ~ 17,17 ~20,20 ~25,25 ~ 30,30 ~ 35 ,35 ~ 40, 
П | 40 ~ 50,50 ~60,60 ~70,70 ~ 80,80 ~90,90 ~100,100 
~ 125,125 ~ 150,150 ~ 175 ,175 ~ 200,200 ~ 225,225 ~ 
250,250 ~ 275,275 ~ 300 


10.2.6 深度 千分尺 
深度 千分尺 见 图 10-15, < 数 见 表 10-14, 


ーー 


Ё 1015 深度 千分尺 
R 10-14 深度 千分尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 1218—2004) (単位 . mm) 


测量 范围 分 度 值 测 微 头 的 量程 











0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 -~ 








0. 001, 0. 002, 
100, 0 ~ 150, 0 ~ 200, 25 
0. 005, 0.01 
0 ~ 250, 0 ~ 300 
10.2.7 电子 数 显 深度 千分尺 
电子 数 显 深度 千分尺 (图 10-16) 用 于 测量 精密 外 
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KT, 测量 范围 为 0 -25шш, 2ЭРЖЖ 0.001mm。 





Ё 1046 电子 数 显 深度 千分尺 
10.2.8 板 厚 和 于 分 尺 
板 厚 千分尺 见 图 10-17， 其 主要 技术 参数 见 表 10- 
15% 





Ё 10417 板 厚 千分尺 
表 10-15 板 厚 千分尺 的 主要 技术 参数 





(单位 : mm) 
测量 范围 | 0-10 0 ~20 0~200 | 0-230 
分 度 值 0.01 
10.2.9 壁 厚 千分尺 
壁 厚 千 分 斥 主 见 图 10-18， 其 主要 技术 参数 见 表 10- 





10。 
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图 10-18 壁 厚 千 分 尺 


ж 10-16 壁 厚 千 分 尺 的 主要 技 木 参 数 
( GB/T 6312—2004) (单位 : mm) 


测量 范围 0 -25 25 ~ 50 





10.2.10 杠杆 千分尺 
杠杆 千分尺 见 图 10-19， 其 主要 技术 参数 见 表 10- 


17, 
о 


E 1019 ”杠杆 千分尺 


#10-17 杠杆 千分尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 8061—2004) (单位 : тт) 


测量 范围 分 度 值 


0-25, 25-50, 50-75, 75 ~ 100 0. 001 ，0. 002 
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10.2.11 公法 袋 千 分 尺 
公法 线 千 分 尺 见 图 10-20， 主 要 技术 参数 见 表 10- 
18 。 





图 10-20 ”公法 线 千 分 尺 


表 10-18 公法 线 干 分 尺 的 主要 技术 参数 
( GB/T 1217—2004) (単位 : тт) 











REN 0~ |25 ~ |50 ~ |75 ~ |100 ~ |125 ~ |150 ~ | 175 ~ 
测量 范围 
25 50 75 100 | 125 150 175 200 
分 度 值 0.001. 0.002_ 0.005. 0.01 
模 数 テ 1 





10.2.12 AFHR 
尖 头 千分尺 见 图 10-21， 其 主要 技术 参数 见 表 10- 
19 。 





1021 RAFIR 


925 


表 10-19 尖 头 千分尺 的 主要 技术 参数 
( CB/T 6313 一 2004) (单位 : 

















mm ) 
测量 范围 刻度 数字 标记 分 度 值 
0 -25 0, 5, 10, 15, 20, 25 
25 ~ 50 25, 30, 35, 40, 45, 50 
0. 01 
50 ~ 75 50, 55, 60, 65, 70, 75 
75 ~ 100 75, 80, 85, 90, 95, 100 
测 微 螺杆 螺 距 0.5 量程 25 











10.2.13 螺纹 千分尺 
螺纹 千分尺 见 图 10-22， 其 主要 技术 参数 见 表 10-20, 


】 





图 10-22 螺纹 千分尺 
表 10-20 ”螺纹 千分尺 的 主要 技术 参数 
( CB/T 10932 一 2004 ) 





测量 范围 | 测 头 数量 测 头 测量 螺 距 的 范围 分 度 值 
/mm / 副 /mm /mm 
0.4 ~ 0.5, 0.6 ~ 0.8, 
0-25 5 


0.01 
1-1.25,1.5-2, 2.5-3.5 














926 











( Ж) 
测量 范围 | 测 头 数量 测 关 测量 螺 距 的 范围 分 度 值 
/mm / 副 /mm /mm 
0.6 ~ 0.8, 1 ~ 1.25, 
25 ~50 5 
15-2, 2.5~3.5, 4-6 
50-75 1-1.25, 1.5 -2, 2.5 
4 0.01 
75 -100 -3.5, 4-6 
100 ~ 125 
3 15-2, 2.5-3.5, 4-6 
125 -150 











10.2.14 奇数 沟 干 分 尺 
奇数 沟 千 分 尺 见 图 10-23， 主 要 技术 参数 见 表 10- 








21% 
Ё 10-23 ”奇数 沟 千 分 尺 
ж 10-21 奇数 沟 千 分 尺 的 主要 技术 参数 
(СВ/Т 9058 一 2004 ) 
测 微 螺杆 螺 距 | 测 砧 间 3 测量 范 
基本 参数 测 微 螺杆 螺 距 | 测 砧 间 夹 角 测量 范围 
/mm а /mm 
1~15,15 ~ 20,20 
三 沟 千 分 尺 0. 75 60° -35,35 ~ 50,50 ~ 
65,65 ~ 80 
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(Ж) 
测 微 螺杆 螺 距 | 测 砧 间 3 测量 范 
基本 参数 测 微 螺杆 螺 距 | 测 砧 间 夹 角 测量 范围 
/mm а /mm 
五 沟 千分尺 0. 559 108。 5 ~25,25 ~ 45 ,45 
七 沟 千 分 尺 0. 5275 128°34'17" | ~65 ,65 ~ 85 











10.3 量 尺 


10.3.1 WAR 

钢 直 尺 是 用 来 测量 工件 尺寸 的 工具 ， 见 图 10-24, 
测量 上 限 有 150mm, 300mm, 500mm, 600mm, 
1000mm 、1500mm 、2000mm 七 种 规格 。 


БКЕКККЕККЕКХЕХХХХЭХХ 
Е 10-24 ЯЛ 








10.3.2 铁水 平 尺 
铁水 平 尺 见 图 10- 25， 其 类 型 及 长 度 见 表 10-22, 


ьон GI эа є 















E 1025 铁水 平 尺 
表 10-22 铁水 平 尺 的 类 型 及 长 度 


200, 250, 300, 350, 400, 450, 


に 度 / 150 
кш 500, 550, 600 





主 水 准 分 度 值 
/ (mm/m) 


0.5 2 
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10.3.3 AJk>E R 
木 水 平 尺 是 建筑 工程 中 检查 建筑 物 对 于 水 平 位 置 偏 
差 的 工具 ， 见 图 10-26。 木 水 平 尺 有 150mm 、200mm 、 
250mm、300mm、350mm、 400mm, 450шш, 500mm 、 
550mm 、600mm 十 种 规格 。 


Or 







園 10-26 ЖЖЖЛ 
10.3.4 数 显 水 平 尺 
ЭСЭХ ILA 10-27， 是 泥 瓦 工 和 木工 常用 的 工具 。 


{С 


E 10-27 ЕЖЕЛ 
10.3.5 纤维 卷 尺 
EENIA 10-28 ， 其 类 型 及 长 度 见 表 10-23, 


“ 


да 








1028 纤维 卷 尺 
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表 10-23 纤维 卷 尺 的 类 型 及 长 度 








0.5 的 整数 倍 
К ЈЕ 5 的 整数 倍 
长 (5m 以下 ) 的 整数 人 
10.3.6 钢 卷 尺 


WERKIE 10-29， 其 类 型 及 长 度 见 表 10-24, 





图 10-29 WER 
表 10-24 钢 卷 尺 的 类 型 及 长 度 

















长 度 /m 0.5 的 整数 倍 5 的 整数 倍 





万 能 角 尺 (图 10-30) 用 于 测量 一 般 的 角度 、 长 度 、 
深度 、 水 平 度 ， 以 及 在 圆 形 工件 上 定 中 心 等 ， 也 可 进行 
角度 划 线 。 其 公称 长 度 为 300mm， 角 度 测量 范围 为 0 ~ 
180。。 

10.3.8 游标 万 能 角度 尺 

游标 万 能 角度 尺 (图 10-31) 是 用 来 测量 两 测量 面 

夹 角 大 小 的 器 具 ， 有 工 型 和 开 两 种 型 号 ， 工 型 测量 范围 
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10-30 万 能 角 尺 





` : N 
oso 


8 


810-31 游标 万 能 角度 尺 
为 0~320?， 开 型 测量 范围 为 0~360"。 
10.3.9 和 带 表 万 能 角度 尺 
带 表 万 能 角度 尺 (图 10-32) 是 利用 活动 直 尺 测量 
面相 对 于 基 尺 测量 面 的 旋转 ， 对 该 两 测量 面 间 分 隔 的 角 
度 利 用 机 械 指 示 表 进行 读数 的 角度 测量 器 具 。 测 量 范 围 
为 0 <360?。 








1032 带 表 万 能 角度 尺 


10.3.10 ÆR 
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塞 尺 见 图 10-33 ， 其 主要 技术 参数 见 表 10-25, 





















| 


」 4 





Æ 1033 ÆR 
R 10-25 塞 尺 的 主要 技术 参数 


( GB/T 22523 —2008) 

















成 组 塞 尺 | 塞 尺 的 长 度 组 装 顺序 及 塞 尺 
的 片 数 厚度 尺寸 /mm 

0. 10 ,0. 02 ,0. 02 ,0. 03 ,0. 03 ,0. 04, 

13 0.04, 0. 05, 0. 05, 0.06, 0.07, 0.08, 

0.09 
100, 1. 00,0. 05,0. 06,0. 07,0. 08,0. 09, 
14 150, 200, | 0. 10, 0. 15, 0.20, 0. 25, 0.30, 0.40, 
300 0. 50,0. 75 
0. 50,0. 02,0. 03,0. 04,0. 05,0. 06, 
17 0.07, 0. 08, 0. 09, 0.10, 0.15, 0. 20, 





0. 25 ,0. 30,0. 35 ,0. 40,0. 45 
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(2) 
成 组 塞 尺 | 塞 尺 的 长 度 组 装 顺序 及 塞 尺 


的 片 数 /mm 厚度 尺寸 /mm 





1.00,0.05,0.10,0.15,0.20,0.25, 
0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55, 





20 
0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85, 
цан, 0.90,0.95 
150, 200, 
300 0.50,0.02,0.02,0.03,0.03,0.04, 
3 0. 04, 0.05, 0. 05, 0. 06, 0. 07, 0. 08, 


0. 09, 0. 10, 0. 15, 0. 20, 0. 25, 0. 30, 
0. 35,0. 40,0. 45 








10.3.11 ЖТА 
Кат м 10-34, 其 主要 技术 参数 见 表 10-26, 


H] Чч Ë m 
A 1 ГР 
1 Ч F 1 ые 
шэг. 
|. "р : | ; 
: Б» ДЕ 
К $ | 1 
121111 
1111. 
а J 9 | | | 
图 10-34 WHR 
表 10-26 木 折 尺 的 主要 技 木 参 数 
品 种 四 折 木 尺 六 折 木 尺 八 折 木 尺 





公称 長 度 /cm 50 100 100 
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10.3.12 量 油 尺 

量 油 尺 (A 10-35) 是 用 来 测量 油库 或 其 他 液体 库 
的 深度， 从 而 推算 出 储存 量 的 工具 。 公 称 长 度 有 5mm, 
10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 50mm, 100mm 七 种 规 









格 。 
<. 
Ё 1035 量 油 尺 

10.4 量规 


10.4.1 测 厚 指示 表 
测 厚 指示 表 见 图 10-36， 其 主要 技术 参数 见 表 10- 
27. 








E 10-36 测 厚 指示 表 
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ж 10-27 测 厚 指示 表 的 主要 技术 参数 
( GB/T 22520—2008) 





(单位 : mm ) 
测量 范围 分 度 值 测量 深度 
0-1,0-5,0- 10, 16, 20, 25, 

0. 10, 0.01, 
10,0 -12.5,0-20, 30, 65, 120, 125, 
0. 002 ,0. 001 
0-25,0-30 150 








10.4.2 中 心 規 

中 心 规 (1 10-37) 用 于 检验 螺纹 及 螺纹 车 刀 角 度 ， 
也 可 校 验 车 床 的 准确 性 。 中 心 规 有 普通 型 和 数 显 型 两 
类 ， 规 格 有 55? 和 60" 两 种 。 





图 10-37 中 心 规 
10.4.3 正弦 规 
正弦 规 见 图 10-38， 其 主要 技术 参数 见 表 10-28。 





图 10-38 正弦 規 


Ж 10-28 正弦 规 的 主要 技术 参数 





( GB/T 22526 一 2008 ) 
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10.4.4 螺纹 量规 











Z «е р 
两 圆柱 中 心 距 | 圆柱 直径 工作 台 宽 度 /mm А 
: ` 精度 等 级 
/mm /mm 732 ЖОШ 
100 20 25 80 
05.14 
200 30 40 80 


螺纹 量规 见 图 10-39， 其 主要 技术 参数 见 表 10-29, 


表 10-29 螺纹 量规 的 主要 技术 参数 


\ 





图 10-39 ”螺纹 量规 


( GB/T 3934—2003) 

















螺纹 直径 ИН / шит 
Amim 粗 牙 细 
1,122 0.25 | 0.2 

1,4 0.3 | 0.2 
1.6, 1.8 0.35 | 0.2 

2 0.4 10.25 
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(28) 
螺纹 直径 螺 距 /mm 
/mm HF mo F 
2-2 0.45 |0.25 
2.5 0.45 |0.35 
3 0.5 10.35 
3,5 0.6 10.35 
4 0.7 0.5 
9 0.8 0.5 
6 1 0.75 | 0.5 
8 1. 25 1 0. 75 | 0.5 
10 1.5 11.25 1 0.75 | 0.5 
12 1.75 | 1.5 11.25 1 0. 75 0. 5 
14 2 1.3 |1.25 1 0.75 0.5 
16 2 1.5 1 0.75 | 0.5 
18, 20, 22 2.5 2 1.5 1 10.75 | 0.5 
24, 27 3 2 1,5 1 0. 75 
30, 33 3.5 3 2 1,5 1 0. 75 
36, 39 4 3 2 1,5 1 
42, 45 4.5 4 3 2 1.5 1 
48, 52 5 4 3 2 1.5 1 
56, 60 5.5 4 3 2 1,5 1 
64, 68, 72 6 4 3 2 1.5 1 









































(28) 
螺纹 直径 螺 距 /mm 
/mm 粗 牙 жо Ж 

76, 80, 85 6 4 3 2 1.5 
90, 95, 100 6 4 3 2 1.5 
105, 110, 115 6 4 3 2 1.5 
120, 125, 130 6 4 3 2 1.5 

135 ~ 140 6 4 3 2 1.5 




















10.4.5 螺纹 环 规 
螺纹 环 规 见 图 10-40 ， 其 





图 10-40 螺纹 环 规 
Ж 10-30 ”螺纹 环 规 的 主要 技术 参数 
(GB/T 10920 一 2008 ) 


公称 直径 mm 螺 距 /mm 





0.2, 0. 25, 0.3, 0. 35, 0.4, 
0. 45 


1=4=2. 5 





0. 35, 0.5, 0.6, 0.7, 0. 75, 
0. 8 


2.5 <d<5 
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(28) 

公称 直径 の mm 螺 距 /mm 
5 < の 10 0.75,1,1.25,1.5 
10 «45:15 1:1:58:1:3:1215:2 
15 <d<20 Саа 875 
20 < d<25 L12522. 2. 5.3 
25 <d<32 1:,1::5::2::3:53::5 
32 «440 1:1:5:3:3:3:3:4 
40 «45:50 1,1.5,2,3,4,4. 5,5 
50 < d<60 1.5,2,3,4,5,5.5 
60 < d< 80 1.5,2,3,4,6 
82,85,90 1.5,2,3,4,6 





95,100, 105, 110, 115, 
120, 125, 130, 135, 140, 
145, 150, 155, 160, 165, 
170,175,180 


10,446 莫 氏 与 米 制 圆锥 量规 
英 氏 与 米 制 圆锥 量规 见 图 10-41 ,其 主要 技术 参数 见 
表 10-31。 
mÆ 


2,3,4,6 














RAR 








22: 
2272277777777) 





B 型 塞 规 


B 型 环 规 
Ё 1041 莫 氏 与 米 制 圆锥 量规 
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表 10-31 莫 氏 与 米 制 圆锥 量规 的 主要 技术 参数 
(GB/T 11853--2003) (单位 :mm) 
| | | 主要 尺寸 /mm 
РЭН | 锥 度 ЖЕЛП 
р Й 1, 
„| 4 4 23 | 一 
| 
шад 1:20 =0.05 |2°51'51.1” 
圆锥 | 6 6 | 32 | 一 
0. 6246: 12 = 
0 | 1:19.212 = |2°58'53.8” | 9.045 | 50 | 56.5 
0. 05205 
0. 59858: 12 = 
1 | 1:20.047 = |2?5126.7" |12.065 53.5 | 62 
0. 04988 
0. 59941: 12 = 
2 | 1:20.020= |2°51'41.0" |17.780| 64 | 75 
0. 04995 
R 0. 60235: 12 = 
Б | 3 | 1:19.922 = (255231.5"|23.825| 81 | 94 
圆 0. 05020 
Ж 0. 62326: 12 = 
4 | 1:19.254 = |2°58'30. 6” |31. 267 [102.5 | 117.5 
0. 05194 
0. 63151: 12 = 
5 | 1:19.002 = | 3°0'52.4" |44.399 |129.5 | 149. 5 
0. 05263 
0. 62565: 12 = 
6 1:19.180 | 2°59'11. 7” |63.380| 182 | 210 
=0. 05214 
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(28) 
主要 尺寸 /mm 
昼 锥 规格 HE 度 锥 角 

D L I, 

80 80 | 196 | 220 

100 100 | 232 | 260 
米 
| 

| 120 | 1:20 =0.05 |2°51'51.1”| 120 | 268 | 300 
pA 

LEET 160 | 340 | 380 

200 200 | 412 | 460 




















10.4.7 带 表 卡 规 
带 表 卡 规 见 图 10-42， 其 主要 技术 参数 见 表 10-32, 





图 10-42 带 表 卡 规 
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Ж 10-32 s 3& E BJ SE k K 2 28 
(JB/T 10017—2012) (単位 :mm ) 
名 称 | 分 度 值 | 量 程 | 测量 范围 最 大 测量 臂 长 度 
5 
0. 005 2.5~5 10 ,20 ,30 ,40 
10 
10 10,20,25,30,35,50,55,60, 
带 表 | 0.01 5 ~160 |80,90,100,120,150,160,175, 
内 卡 20 200 ,250 
规 25,30, 40, 55 , 60 , 70, 80, 
0.02 | 40 | 10-175 
115 ,170 
0.05 | 50 | 15-230 125,150 175 
0.10 | 100 | 30 ~ 320 380 ‚540 
5 | 0-10 
0. 005 10 ,20 ,30 ,40 
10 | 0-50 
10 
0.01 0 -100 25 ,30 ,40 ,55 ,60 ,70 ,80 
20 
帯 表 30 
шаа 25,30,40,55,60,70,80, 
规 | 0.02 | 40 | 0-100 
115,170 
50 
0.05 | 50 | 0-150 125 ,150 175 
50 
0.10 0 ~400 200 ,230 ,300 ,360 ,400 ,530 

















100 
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10.5 样板 


10.5.1 半径 样板 
半径 样板 见 图 10-43 ， 其 主要 技术 参数 见 表 10-33, 





图 10-43 半径 样板 
ж 10-33 半径 样板 的 主要 技术 参数 


(JB/T 7980—2010) 























半径 样板 的 尺寸 成 组 半径 样 
а 组 装 顺 序 及 成 组 半径 样板 板 的 片 数 
的 半径 系列 尺寸 /mm 
半径 | 宽度 | 厚度 凸 形 | ШЖ 
人 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 
6.5 13.5 2.25,2.5,2.75,3,3.5,4.4, 
4.5,5,5.5,6,6.5 
P 7,7.5,8,8.5,9,9.5,10, 
Pr Š 0.5 | 10.5,11,11.5,12,12.5,13, | 16 16 
13:5:14:14,5 
20.5 
(72 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 
3 17.5,18,18.5,19,19.5,20, 
21 ,22 ,23 ,24 ,25 

















10.5.2 螺纹 样板 
螺纹 样板 见 图 10-44， 其 主要 技术 参数 见 表 10-34, 
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图 10-44 螺纹 样板 
表 10-34 螺纹 样板 的 主要 技术 参数 
( JB/T 7981—2010) 
组 装 顺序 及 普通 螺纹 组 装 顺序 及 统一 螺纹 | 螺纹 样板 的 





样板 的 螺 距 系列 尺寸 样板 的 螺 距 系列 尺寸 | 厚度 尺寸 
/mm /( 牙 /in) /mm 


0.40, 0.45, 0.50, 





СЕТИ 
1.00, 1.25, 1.50, 1.75, | уз 12 11 10 9 0.5 
12122 8,7,6,5,4.5,4 


.00, 4. 50, 5. 00, 5. 50, 
6. 00 


10.5.3 表面 粗糙 度 比较 样 块 
表面 粗糙 度 比 较 样 块 见 图 10-45， 其 主要 技术 参数 
见 表 10-35, 











1045 ”表面 粗糙 度 比 较 样 块 


944 


Ж 10-35 ”表面 粗糙 度 比 较 样 块 的 主要 技术 参数 








表面 加 | 每 套 表面 粗糖 度 公称 値 ノ pm 
工 方式 | 数量 ед z 





0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.3, 
铸造 12 800 ,1600 
12. 5 ,25 ,50 ,100 


























0.025,0.05,0.1,0.2,0.4, 
磨 8 
0.8,1.6,3.2 
| Ж | 6 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5 
T æ | 6 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5 
Їй. | 6 0.8,1.6,3.2,6.3,12.5,25 О 
申 火 花 6 0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5 
0.012,0.025,0.05,0.1,0.2, 
抛光 7 
0.4,0.8 





0.2,0.4,0.8,1.6,3.2, 6.3, 


ОШО | 10 
эй ju RE 12. 5,25 ,50 ,100 











10.5.4 =й 
成 套 量 块 见 图 10-46 ,其 主要 技术 参数 见 表 10-36. 


A > “8. "ү. 





= в っ 


= の > 
uma ИС, 


图 10-46 成 套 量 块 





Ж 10-36 成套 量 块 的 主要 技术 参数 
( GB/T 6093—2001) (単位 тт) 
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£ 精度 
= ан H 
| 25 | 日 上 E Ж 
别 尺寸 系列 间隔 | 块 数 级 别 
0.5,1 一 2 
1. 001 ,1. 002 ,1. 009 0. 001 9 
1.01 ,1.02 ,…,1.49 0. 01 49 
1 00 ,0 ,1 
1,5,1.6,--,1.9 0.1 5 
2.0,2.5,--,9.5 0. 5 16 
ІО ,20 ,… ,100 10 10 
0.5,1,1. 005 = 3 
1.01,1.02,-.-,1.49 0.01 49 
00 ,0 ,1 ， 
2 1,5,1.6,--,1.9 0.1 5 
2563) 
2.0,2.5,--,9.5 0. 5 16 
ІО ,20 ,… ,100 10 10 
1 一 1 
1. 001,1. 002 , … ,1. 009 0. 001 9 
1.01,1.02,-.-,1.09 0.01 9 
3 0,1,2 
1.1,1.2,…,1.9 0.1 9 
2,3,--,9 1 8 
ІО ,20 ,… ,100 10 10 
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续 ) 

套 精度 

= 222 Н 

127 B] B 91% 

別 尺寸 系列 间隔 块 数 级 别 
1,1. 005 2 2 
1.01.1.02.….1.09 0.01 | 9 

0,1,2, 

a 0.1 9 

(3) 
TER 1 8 
10 .20 ,… ,100 10 10 
5| 0.991,0.992,...,1 
6| 1,1.001,...,1.009 
0.001 10 |00,0,1 

7] 1.991,1.992,.…,2 

8 | 2,2.001,--. ,2. 009 

。| 125,150,175,200,250,300, : 

400 ,500 00,0,1, 
2,(3) 

10| 600 ,700 ,800 ,900 ,1000 5 
2.5,5.1,7.7,10.3,12.9,15, 

11 = 10 

17. 6,20. 2 ,22. 8 ,25 
27.5,30.1,32.7,35.3,37.9, 
12 ЖЕ 10 
40,42. 6,45. 2 ,47. 8 ,75 
0,1 
52. 5,55.1,57.7,60.3,62.9, 
13 = 10 
65,67. 6,70. 2 ,72. 8 ,75 
77.5,80.1,82.7,85.3,87.9, 
14 = 10 





90 ,92. 6,95. 2,97. 8,100 


























(28) 
套 精度 
== ан Hx 
ажи 司 隔 | Ж# 
別 尺寸 系列 间隔 | ЭЭ 级 别 
41.2, 81.5, 121.8, 51.2, 
15| 121.5, 191.8, 101.2, 201.5, | 一 12 
291. 8 ,10 ,20 ,20 
101.2, 200, 291.5, 375, З 
16 = 6 
451. 8 ,490 
201.2, 400, 581.5, 750, 
17 эж 6 
901. 8 ,990 














注 :1. 带 括号 的 精度 等 级 ,根据 订货 供应 。 
2. 第 11 -14 套 为 千分尺 专用 量 块 ,并 允许 制 成 圆 形 ;第 
15 ~ 17 套 为 卡尺 专用 量 块 。 
10.6 指示 表 
10.6.1 НЭЭЖ 
百 分 表 见 图 10-47 ,其 主要 技术 参数 见 表 10-37。 
表 10-37 百 分 表 的 主要 技 木 参 数 (CB/T 1219—2008 ) 


分 度 值 /mm 量程 /mm 

















0-3,»3-5,»5-10,»10-20,»20- 


0.01 
30, >30 ~ 50, > 50 ~ 100 


10.6.2 Ж 
千 分 表 见 图 10-48 ,其 主要 技术 参数 见 表 10-38, 
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1047 百 分 表 






58.3 
š 


ТОТУ 


№ 
“О 





о 
з 
з 






w 
о 


/ 
ty 


10-48 FSR 
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表 10-38 千 分 表 的 主要 技 木 参 数 (CB/T 1219—2008) 











分 度 值 /mm 量程 /mm 
0. 001 0-1,»1-3,»3-5 
0. 002 0-1,»1-3,»3-5,»5-10 





10.6.3 内 径 指 示 表 
内 径 指示 表 见 图 10-49 ,其 主要 技术 参数 见 表 10-39, 








图 10-49 内径 指示 表 
ж 10-39 内 径 指示 表 的 主要 技 木 参 数 
( GB/T 8122—2004 ) 








品 种 测量 误差 /mm 分 度 值 /mm 
内 径 百 分 表 | 6-10,10-18,18-35,35-50 0.01 
内 径 千 分 表 10 ~ 50,50 ~ 160,160 ~ 400 0. 001 








10.6.4 杠杆 指示 表 
杠杆 指示 表 见 图 10-50 ,其 主要 技术 参数 见 表 10-40, 
表 1040 杠杆 指示 表 的 主要 技术 参数 
( GB/T 8123 一 2007 ) 





Ий 种 测量 范围 /mm 分 度 值 /mm 
0 


杠杆 百 分 表 0 -0.8 











杠杆 千 分 表 0~0.2 0. 002 
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10-50 ”杠杆 指示 表 


Жил 气动 工具 
11.1 气枪 


11.1.1 形 釘 射 釘 栓 
T 形 钉 射 钉 枪 见 图 11-1， 其 主要 技术 参数 见 表 11-1。 






Ё 114 芽 形 釘 射殺 栓 
表 11-1 T 形 釘 射 釘 栓 的 主要 技 木 参 数 








空气 压力 射 钉 频率 盛 殺 容 量 重量 
/МРа /( 个 /min) /个 /kg 
0.40 ~0. 70 4 120/104 3.2 


11.1.2 码 钉 射 钉 枪 
码 钉 射 钉 枪 见 图 11-2， 其 主要 技术 参数 见 表 11-2。 


8112 码 钉 射 钉 枪 
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表 11-2 码 钉 射 钉 枪 的 主要 技术 参数 








空气 压力 “| MAR | шивж 重量 
/MPa /( 介 ノ min ) FAS /kg 
0.40 -0.70 6 110 1.2 
0.45 ~ 0. 85 5 165 2.8 











11.1.3 气动 充气 枪 
气动 充气 枪 见 图 11-3 ， 其 主要 技术 参数 见 表 11-3, 





图 11-3 气动 充气 枪 


表 11-3 气动 充气 枪 的 主要 技术 参数 


型 号 工作 气压 /MPa 外形 尺 寸 /mm 重量 /kg 





CQ 0.4 ~0. 8 280 x 168 0. 47 


11.1.4 气动 吹 尘 枪 
气动 吹 尘 枪 见 图 114， 其 主要 技术 参数 见 表 11-4。 
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14 气动 歇 尘 枪 
Ж114 气动 吹 尘 枪 的 主要 技术 参数 


型 号 | 工作 气压 /MPa | 耗 气量 A(L/s) ARE N/m 重量 /kg 





CC 0.2 ~0.49 3.7 == 0.19 





TCQ2 0.63 8 10 0. 15 


11.1.5 气动 打 钉 枪 
气动 打 钉 枪 见 图 11-5， 其 主要 技术 参数 见 表 11-5, 


- 

















图 11-5 气动 打 钉 枪 
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#115 气动 打 钉 枪 的 主要 技术 参数 
(1 ) 直 钉 钉 枪 
钉子 规格 ” 
А 钉 模 | TL 
钉子 | 截面 Эрэ 重量 
型 号 | кж “| 容量 | 气压 
形式 | 尺寸 ñ: /kg 
Jmm /个 | /MPa 
/mm 
АТ-3095 | W £T E EET 
: ü 3.3 0.7 | 
AT-309031 | 螺旋 22 25 .32 、 0.5 ~ 
RIE 03. 1 120 3.2 
/45 £] 38 、45 0.8 
10:25:30: 
Ф2. 55 
38 45 50 
AT-308025 юэ" |е 
/64T i: 25,32,38, 0.8 
ф2.55 | 45 .50 .57、 
64 
АТ-307016 | |1.6х |32.38.45. 0.5 ~ 
E£] — 2.75 
/64A 1.4 | 50.57 .64 0.8 
ーー | 1.6x |20.25.32, 0.45 
AT-3020TS0| ЇГ 100 2.3 
1.4 | 38.45.50 0.7 
22221 Ч 2556: 18:20: 0.35 ~ 
AT-3010F30| H4 100 1.15 
1.0 25 .30 0.7 
























































(28) 
(2)U JÉ £| £T 16: 
钉子 规格 
殺 槽 | 工作 重量 
我 面 > E. に ЕҢ, 
型 号 跨度 长 度 容量 | 气压 Ч 
/mm /mm /个 | /MPa 
/mm 
1.6 x 32 35.38. 0.5 ~ 
16/951 12.25 150 2.55 
1.4 45 、50. 8 0.8 
1.6 x 19 22 25. 0.5 ~ 
2438В (s) 25.4 140 2.76 
1.4 32 、38 0. 8 
16.19 22. 
1.25 0.4 ~ 
90/40 5.8 25 28 、32 | 100 2.3 
х1 0.7 
38.40 
1.2 x 10 、13 、16 、 0.35 ~ 
422] 5.1 100 1. 15 
0. 58 19 22 0.7 
1.2 х 0. 35 ~ 
413] 5.1 6 、8 、10 、13 | 100 0.96 
0.58 0.7 
1.2 x 10 、13 、16 、 0.35 ~ 
10221 11.2 100 1. 15 
0. 58 19 22 0.7 
1.2 x 0.35 ~ 
1013J 11.2 6 、8 、10 、13 | 100 0. 92 
0.58 0.7 








11.1.6 气动 拉 钾 枪 
气动 拉 锦 枪 见 图 11-6, 其 主要 技术 参数 见 表 11-6。 
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11-6 “(2513 9010 


表 11-6 气动 拉 钾 枪 的 主要 技术 参数 





ЛЫН 适用 抽 世 
拉力 枪 头 孔径 ЕАУ | 重量 
型 号 气压 9 É £ 
/N /mm /mm /kg 
/MPa /mm 
22.19. 290 х92 
QLM-1 | 7200 | 0. 63 2.4 ~ 5 225 
3.3.5 х 260 


11.1.7 气动 喷 砂 枪 




















气动 喷 砂 枪 见 图 11-7， 其 主要 技术 参数 见 表 11-7。 


117 气动 喷 砂 
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表 11-7 气动 喷 砂 枪 的 主要 技术 参数 





ич | 工作 压力 | 石英 砂粒 度 | нөж | шы 
s /MPa / 目 / (kgb) /kg 
FC1.6.5 0.6 «4 40 ~ 60 1.0 














11.1.8 气动 洗涤 枪 
气动 洗 次 枪 见 图 11-8 ， 其 主要 技术 参数 见 表 11-8。 





图 11-8 气动 洗涤 枪 
表 11-8 气动 洗涤 枪 的 主要 技术 参数 


型 号 工作 压力 /MPa 重量 /kg 





XD 0.3-0.5 0.56 


11.1.9 气动 圆 盘 射 钉 枪 
气动 圆 盘 射 钉 枪 见 图 11-9， 其 主要 技术 参数 见 表 
11-9 。 
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图 11-9 气动 圆 盘 射 钉 枪 
表 11-9 气动 圆 盘 射 钉 枪 的 主要 技术 参数 
空气 压力 射 钉 频 率 盛 殺 容量 重量 














/MPa / (个 [min ) ҮҮР /kg 
0.40 ~0. 70 4 385 25 
0.45 -0.75 4 300 3.7 
0.40 -0. 70 4 385/300 3.2 
0.40 ~0. 70 3 300/250 3.5 











11.2 气动 磨 具 


11.2.1 气 砂 轮机 
气 砂 轮机 见 图 11-10， 其 主要 技术 参数 见 表 11-10。 


園 11-10 气 砂轮 机 
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R 11-10 气 砂 轮机 的 主要 技术 参数 











工作 气压 转速 HAE | 气管 内 径 砂轮 直径 | 重量 
/MPa / (r/min) /(m/min)| /mm /mm /kg 
0.60 ~0.65 2000 0.5 6 40 0.6 


11.2.2 直 柄 式 气 砂轮 机 


直 柄 式 气 砂轮 机 见 图 11-11， 其 主要 技术 参数 见 表 
11:11, 


тырс о 88 


! L š 





Ё 1141 直 柄 式 气 砂轮 机 
表 11-11 直 柄 式 气 砂轮 机 的 主要 技术 参数 






































产品 系列 /mm 40 |50 | 60 80 |100 | 150 
工作 气压 /MPa 0. 63 

空 载 转速 /(rxmin) < 17500 |16000 |12000 |9500 | 6600 
负荷 | 主轴 功率 /kW= 一 0.36 | 0.44 |0.73 | 1. 14 
性 能 | 耗 気 量 /(L/s) < 一 13.1 | 16.3 |27.0| 37.5 
A 声 级 噪声 /dB < 94 96 98 100 
气管 内 径 /mm 6.3519.5 13 16 
寿命 /h 200 250 300 
重量 (不 含 砂轮 )/kg 1.0 1.2| 2.1 | 3.0 |4.2 | 6 














11.2.3 立 式 端面 气动 砂轮 机 
立 式 端面 气动 砂轮 机 见 图 11-12 ,其 主要 技术 参数 见 
表 11-12, 


960 





E 11-12 立 式 端面 气动 砂轮 机 
Ж 11-12 立 式 端面 气动 砂轮 机 的 主要 技术 参数 





工作 | 砂轮 气管 








: >< 束 | 2x же E : E. 

型 号 | 气压 | 直径 s л не | し 
/MPa /mm /mm 8 

570100 | 0.63 | ミ ゅ 100| 12000 540 10 2 


11.2.4 角 式 端面 气动 砂轮 机 
角 式 端面 气动 砂轮 机 见 图 11-13 ,其 主要 技术 参数 见 


表 11-13, 
Qç; 





11-13 角 式 端面 气动 砂轮 机 
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表 11-13 角 式 端面 气动 砂轮 机 的 主要 技术 参数 






































砂轮 直径 最大 耗 
空 载 转速 | ここ `P IE | 气管 Е 
型 号 | 人 «| 2 ав |де |28 
= = МЕ Бе 
对 脂 | Wg 2 /(L/ /k 
Мн | Май /min) ( /MPa | /mm 
砂轮 | 砂轮 min ) 
SD125 | 125 | 70 9000 90 |0.63| 13 2 
80150 | 150 80 8000 90 |0.63| 13 | 2.1 
SD180 | 180 | 90 7000 90 |0.63 | 13 | 2.1 


ЇЕ: 主轴 线 与 输出 轴线 间 的 夹 角 有 90? 、110? 、120" 三 种 。 
11.2.5 气动 抛光 机 
气动 抛光 机 见 图 11-14， 其 主要 技术 参数 见 表 11-14, 





图 1114 气动 抛光 机 
表 11-14 气动 抛光 机 的 主要 技术 参数 














项 目 参数 值 
型 号 GT125 

工作 气压 /MPa 0. 60 ~ 0. 65 
转速 / (r/min) 三 1700 
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(2%) 
项 目 参数 值 
耗 気 量 / (m*/min ) 0. 45 
气管 内 径 /mm 10 
重量 /kg 1. 15 


11.2.6 气动 磨 光 机 


工作 气压 





81115 气动 磨 光 机 
表 11-15 气动 磨 光 机 的 主要 技术 参数 


空 载 转速 


耗 气量 





外形 尺 寸 


气动 磨 光 机 见 图 11-15， 其 主要 技术 参数 见 表 11-15, 














型 号 
/MPa |/(r/min)| /W | /( L/min) /mm /kg 
280 x 102 
N3 0.5 7500 150 -500 3 
х 130 
275 х 102 
F66 0.5 5500 150 < 500 2:25 
х 130 
225 х 75 
322 0.4 4000 1.0 -400 1.6 
x 120 
250 x 70 
MG 0.49 8500 0.18 -400 1.8 

















х 125 
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11.2.7 气动 气门 研磨 机 
气动 气门 研磨 机 见 图 11-16, 其 主要 技术 参数 见 表 








11-10。 
ы 
= ) 
| 1 À 
图 11-16 气动 气门 研磨 机 
表 11-16 气动 气门 研磨 机 的 主要 技术 参数 
工作 工作 E 外 形 
л |。 」| 毎 分 印 沖 | 。 AS 量 
нэ | 能 为 | て | Е | 88 | яж ГД 
/шш с /MPa /mm /mm 
250 х 145 
Н9-006 | 60 1500 0.3 ~0.5 6-9 56 1.3 
х 




















注 :工作 能 力 指 可 研磨 的 气门 大 头 最 大 直径 。 


11.2.8 气动 水 冷 抛光 机 
气动 水 冷 抛 光 机 见 图 11-17 ,其 主要 技术 参数 见 表 


11-17, 
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图 11-17 气动 水 冷 抛光 机 
表 11-17 气动 水 冷 抛 光 机 的 主要 技术 参数 





型 号 ЇР цав | 内 径 | 空 载 转 速 | HAR | 重量 


/ (r/min) | /(L/s) | /kg 





РС100Ј1005 | 100 13 8 11000 32 2 


11.3 气动 切削 工具 
11.3.1 “08 


气 冲 剪 见 图 11-18 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-18, 
表 11-18 气 冲 剪 的 主要 技术 参数 








风格 | 冲 剪 厚度 /mm | 毎 2 

| 工作 气压 дш | 重量 
Rf п 冲击 /MPa / (L/min) | /kg 
/mm 钢 m 次 数 

16 16 14 3500 0. 63 170 一 




















11.3.2 &8 7 
气 剪刀 见 图 11-19 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-19, 





11-18 





图 11-19 58 Л 
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表 11-19 气 剪刀 的 主要 技术 参数 
而 号 工作 气压 | 剪 切 厚度 | 剪 切 频率 | 気管 内 和 | 重量 
/MPa /mm /Hz /mm /kg 
JD2 0. 63 <2. 0 30 10 1.6 
JD3 0. 63 <2. 5 30 10 1.5 
11.3.3 气动 攻 丝 机 


气动 攻 丝 机 见 图 11-20， 其 主要 技术 参数 见 表 11- 


20。 
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图 11-20 气动 攻 丝 机 
表 11-20 气动 攻 丝 机 的 主要 技术 参数 












































KRAHE | анж P 
型 号 /mm / (r/min) 功率 | 重量 
/W | /kg 
Ri 钢 正 转 反 转 

2G8-2 M8 — 300 300 一 1.5 
GS6Z10 M6 М5 1000 1000 170 1.1 
С56010 M6 М5 1000 1000 170 1.2 
GS8Z09 М8 M6 900 1800 190 | 1.55 
GS8 Q09 M8 M6 900 1800 190 1.7 
GS10Z06 M10 MS 550 1100 190 | 1.55 
GS10006 M10 M8 550 1100 190 1.7 











11.3.4 气动 手持 式 切 割 机 
气动 手持 式 切 割 机 见 图 11-21， 其 主要 技术 参数 见 
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Ж 11-21, 





E 11-21 气动 手持 式 切割 机 
#1121 气动 手持 式 切割 机 的 主要 技术 参数 


nl て Н Еа. 
шинэ А ы 适用 切割 材料 ээ 





| 厚度 1.2mm 以 下 中 碳 
620 (82) Їн mas. 8 





ф50 
3500 (中 速 ) 塑料 、 塑 钢 ЖЫ 
7000 (高速 )| 钢 、 玻 璃 纤维 、 瓷 砖 


11.3.5 气动 往复 式 切 割 机 
气动 往复 式 切 割 机 见 图 11-22， 其 主要 技术 参数 见 


i 

















11-22 气动 往复 式 切割 机 
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Ж 11-22 ”气动 往复 式 切割 机 的 主要 技术 参数 














切割 频率 | 主轴 功率 | ”单位 功 耗 气量 “| 气管 内 径 | 重量 








/Hz /kW /[L/(s・kW ) | /mm /kg 
76 0.6 36 13 3.2 
11.3.6 A% 


气 铣 见 图 11-23 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-23, 












































一 
Ё 11-23 &% 
表 11-23 气 铣 的 主要 技术 参数 
工作 头 直径 | 工 е 人 
aal mm ZE] 空 载 转速 кдн е ши 
— E| лыш) 1/(148) | BÉ /mm| /kg 
砂轮 | Je kb #Ё /MPa /mm 
80 000 ~ 
ss | 8 8 oo ooma Ж, | Ge [Иб посв 
40 000 ~ 
$12112 | 8 Do [28% 36 385; ss 
20 000 ~ 
525 | 25 | 8 | 
0. 49 
20 000 ~ 
8254 25 | 10 | 83 18:35 202. NO 6з 
16 000 ~ 
s40 | 25 | 12 | 2255: 802281 oa 
16 000 ~ 
s50 | 50 | 22 ооо AE e 
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11.3.7 595 
气 钻 见 图 11-24 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-24, 


















































图 11-24 气 钻 
表 11-24 气 钻 的 主要 技术 参数 
产品 | 工作 | 功率 | 空转 转速 | 耗 气 量 了 气管 | 重量 
系列 | 气压 | /kW | /(r/min) | /(L/s) | 内 径 /kg 
/mm /MPa = = < /mm < 
6 900 0.9 
一 一 一 一 | 0.2 44 9.5 
8 700 1.3 
10 600 1.7 
— ーー 0.29 36 13 
13 400 2.6 
16 0.63 | 0.66 360 35 
22 1.07 260 33 16 
32 1.24 180 27 13 
50 110 23 
=. =l 2.87 26 19 
80 70 35 




















注 £F 8 JÉ Chh E Tr ЛЕЛЕ ЛП 25% 。 
① 表示 在 1kW 功率 情况 下 的 耗 气量 。 
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11.4 气动 工程 工具 


11. 4. 1 


气动 扳手 


气动 扳手 见 图 11-25 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-25, 





園 11-25 气动 扳手 
表 11-25 气动 扳手 的 主要 技术 参数 





























型 号 适用 螺纹 范 | 空 载 转速 | 压缩 空气 消耗 量 | 扭矩 
Ё|/ шт / (r/min) / (m° /min) ZN:m 
BQ6 M6 ~ М8 3000 0. 35 40 
BIOA | М8 ~ MI12 2600 0.7 70 
В16А | М12-М16 2000 0.5 200 
В20А | М18-М20 1200 1.4 800 
B24 M20 ~ M24 2000 0.9 800 
B30 M30 900 1.8 1000 
B42A M42 1000 2.1 18000 
B76 M56 ~ M76 650 4.1 一 
































(28) 
型 号 适用 螺纹 范 | 空 载 转速 | 压缩 空气 消耗 量 | 扭矩 
 /тт /(r/min ) Z (m° /min) /N・m 
ZBS-2 MS 320 0.37 21.6 
ZB8-2 М8 2200 0. 37 一 
BON14 M8 1450 0.35 27 ~ 125 
BQN18 M8 1250 0.45 70 -210 











11.4.2 气动 棘 轮 扳 手 
气动 环 轮 扳手 见 图 11-26 ,其 主要 技术 参数 见 表 11- 

















26. 
81126 气动 环 轮 扳手 
表 11-26 气动 棘 轮 扳 手 的 主要 技术 参数 
项 目 参数 值 项 目 参数 值 
型 号 BL10 | 空 载 转速 /(r/min) 120 
适用 螺纹 范围 /mm | <M10| 空 载 耗 气量 /(L/s) 6.5 
工作 气压 /MPa 0. 63 重量 /kg 1.7 











11.4.3 冲击 式 气 扳机 
冲击 式 气 扳机 见 图 11-27 ,其 主要 技术 参数 见 表 11- 


275 








«0 
































L4 
E 11-27 冲击 式 气 扳机 
表 11-27 冲击 式 气 扳机 的 主要 技术 参数 (JB/T 8411—2006) 

р ЖАЎ! 

其 本 参数 产品 系列 
6 Го | 14 | 16 | 20 | 24 | зо | 36 | 42 | 56 | 76 | 100 
ааа (95125 Е 25:26:32: 88: 88:58:78 
cage | 0.2. | ЯЄ|:20:1:28-1:30:1:36:| 42: sel | Too 
ЭОЖ ШУМ -m> | 20 | 70 |150 | 196 | 490 | 735 | 882 |1350 11960 6370 |14700 | 34300 
拧紧 时 间 /s=< 2 10 | 20 | 30 























と /6 

















































































































(28) 
产品 系列 
基本 参数 
6 [то | 14 | 16 | 20 | 24 |30 | 36 | 42 | 56 76 | 100 
NEHE 
AIE Ch 10 16 18 30 40 |25 | 50 | 60 | 75 | 90 
/ (L/s) = 
空转 转速 8000 |es00 | 6000 | 5000 | 5000 4800 
空转 转速 4800 2800 = 
Ова у 3000 12500 | 1500 |1400 | 1000 800 
ША = ( кн ТД] Ж 
Зэн 08912858) 113 118 123 
/dB(A)= 
Е 1.0 [2.01 2.5 [3.0 15.0 [6.0] о.5 | 12 116.0130.0136.0 | 76.0 
机 重 /kg ミ 
1.5 [2.2 |3.0|3.5 |8.0 |9.5 (13.0112.7120.0140.0| 56.0 | 96.0 
气管 内 径 /mm 8 13 16 13 19 25 
40 
传动 四 方 系列 6.3,10,12.5,16 20 25 40 2 63 
ЇЕ: 1. 验收 气压 为 0.63MPa。 
2. 产品 的 空转 转速 和 机 重 栏 上 下 两 行 分 别 适 用 于 无 减速 器 和 有 减速 器 型 产品 。 
3. 机 重 不 包括 机 动 套 简 扳手 、 进 气 接头 、 辅 助手 柄 、 吊 环 等 。 
4. 括号 内 数字 尽 可 能 不 用 。 


5L6 
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11.4.4 定 转 矩 气 扳机 
ЯН COL A 11-28 ,其 主要 技术 参数 见 表 11- 
28, 







E 11-28 ХЖ 5159. 
Ж 11-28 定 转 矩 气 扳机 的 主要 技术 参数 








适 i 工 a Seela = = 

‚ ZAR 转 矩 | 工作 | 空 载 转速 | 空 载 耗 气量 | 重量 

型 号 | 纹 范围 | у, m| TE | (аша | Z(L/min) | /К 

/mm /MPa 5 

ZB10K | «М10170-150| 0.63 | 7000 900 2.6 
11.4.5 589 р 


AFE 11-29, 8 TE 2 2k 11-29. 


КЕ == 


1129 &% 
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表 11-29 和 气 铲 的 主要 技术 参数 


























| 2 мг A ЖЯ. 
|ы = жаш ыы ЕНШ АН 清洁 度 
规 | 重量 | 。 频率 内 径 | 尾 柄 | 噪声 
ВЕ /(L/s) /mg 
格 | /kg /Hz /dB 
| = /mm = = 
0.7 45 | 18 
2|2.4 7 10 X 103 | 150 
2 60 | 25 45 
17 
5|5.4| 8 19 |35 | 28 | 13 Aa 116 | 260 
14 15 |20 |28 17x| 116 
: 1 
la 21 E |е 6. | 296 
17 
т 17.4| 17 16 13 | 28 | 13 116 | 355 
































注 :1. 手柄 结构 有 直 柄 ` 弯 柄 、 枪 柄 `. 环 柄 等 形式 。 
2. 产品 最 低 寿 命 均 为 400h。 
3. 工作 气压 为 0.63MPa。 
11.4.6 558 
气 锁 见 图 11-30 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-30, 


+5 


a 





E 1130 S 
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表 11-30 気 短 的 主要 技 木 参 数 (JB/T 9848—2011) 

















验收 气压 为 0.63MPa 
ж Ah р 
С ШАН 
产品 | 机 重 |， у ПА =s 1 
ас ү m HAR 冲击 20 内 径 | 规格 尺寸 
5 | 能 量 FETZE 频率 ( 声 功 率 级 ) /mm ҢҮ 
/J /Hz| /dB(A) 
8 8 |230) «20 | 三 18 <116 
ф25 x 75 
10 10 | テ 43| «26 |>16 -118 16 
20 | 20 |>55| «28 | 三 16 -120 430 х87 




















注 : 机 重 的 误差 不 应 超过 表 中 参数 的 + 10% 。 
11.4.7 =} 





ARMA 11-31 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-31, 























1131 &# 
ж 11-31 ФИНЕ E P: 23 
an| 工作 a | 冲击 | 气管 針 尾 78 
Hae | ЕЕ ж 26 юэ |24 
| Г 5 Ун 
/MPa /Hz /mm /mm 
22 | 0.63 1500 35 13 | 22.4 x8.25 |11.2 
11.4.8 气动 破碎 机 
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气动 破碎 机 见 图 11-32， 其 主要 技术 参数 见 表 11- 
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图 11-32 气动 破碎 机 
表 11-32 气动 破碎 机 的 主要 技术 参数 











, = {а 

ше | 工作 气压 | 冲击 能 | 兽王 | em | ек иш 
/ (N/mm?) /J 7: / (L/min) ой /mm| /kg 

B87C | 0.63 100 | 18 | 3300 | 19 |686] 39 

B67C | 0.63 40 | 25 | 2100 |19 [615 | 30 

B37C | 0.63 26 | 29 | 960 |16 |550| 17 























11.4.9 气动 的 固 机 
气动 捣 固 机 见 图 11-33 ,其 主要 技术 参数 见 表 11-33。 


өэ» ашыш < 


1133 ”气动 捣 固 机 
ж 11-33 气动 捣 固 机 的 主要 技术 参数 
(JB/T 9849—2011) 











验收 气压 0. 63MPa 1 I 
产品 | 机 重 U тонн 
规格 | /ke | 耗 气量 [冲击 频率 | 噪声 ( 声 功率 级 ) | im 
/ (L/s) /Hz /dB(A) 
-7.0 >18 

Е: <105 10 
<9.5 三 16 
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(28) 
验收 气压 0. 63MP 
шашин . - 2127 
тэгээс 


/(L/s) | ZH; /dB( A) 
4 | ss | s10.0| 15 





























<109 
6 <7 | <13.0 >14 18 
9 |<10| «15.0 >10 

<110 
18 |<19 «19.0 =8 


11.4.10 气动 混凝土 振动 器 
气动 混凝土 振动 器 见 图 11-34 ,其 主要 技术 参数 见 表 
11-34, 





Ё 11-34 ”气动 混凝土 振动 器 
表 11-34 气动 混凝土 振动 器 的 主要 技术 参数 


振动 频率 /Hz | 耗 气量 A(L/s) | 气管 内 径 /mm | 重量 /kg 





200 37 16 22 
注 :振动 棒 直 径 为 S0mm ,与 电动 插入 式 混凝土 振动 器 的 振 
动 棒 通 用 。 重 量 不 含 振动 棒 重 量 。 
11.4.11 AEREA V 
AEA H A Л, М, 11-35， 其 主要 技术 参数 见 表 
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11-35, 





E 11-35 SERHAN 
11.4.12 ФЕ К И ЛЛ 
气动 手持 式 凿 内 机 见 图 11-36， 其 主要 技术 参数 见 
Ж 11-36。 





图 11-36 气动 手持 式 半 岩 机 


验收 气压 0. 63MPa 





表 11-35 气 腿 式 羡 岩 机 的 主要 技术 参数 (JB/T 1674—2004) 





























是 | 产品 О aa | se i 
系 | 重量 | 转速 | 。 | 冲击 el FERRAT риб | 内径 | ERT 
/kg /(r - 频率 й ) сон | 深度 /mm | /mm /mm 
列 | /J /(L/s)| /dB(A) | /(L/s) | /ш 
/min) /Hz 
轻 | <22 >55 <70 <125 3 ЖОК 
或 
19 x 108 
>22| 250 20 
Ши” Эн 258 «80 РУТ 28 Р © 
500 25 
22 x108 
或 
重 | >25 三 70 <85 < 127 5 25 х108 



































086 
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表 11-36 気功 手持 式 苗 岩 机 的 主要 技 木 参 数 
(JB/T 7301—2006) 
产品 | 重量 | 无 负荷 转速 | 冲击 频率 | 冲击 能 | 耗 气量 | ТЖ 
系列 | /kg | Z(r/min) /Hz /J] |/(L/s)| 度 /m 
条 | «10 45 -60 |2.5 -15| «20 | 0.3 ~1 
中 (10-22 テ 200 25-45 |15-35 | «38 | 1-3 
重 | »22 22-40 |30-35| «50 | 3-5 


11.5 气动 辅 件 


11.5.1 普通 全 胶管 
普通 全 胶管 见 图 11-37， 其 尺寸 见 表 11-37, 












































图 11-37 普通 全 胶管 
表 11-37 普通 全 胶管 的 尺寸 
(单位 : mm ) 














内 径 | 外 径 内 径 | 外 径 | 壁 厚 
3 6 22 | 29 | 3.5 
5 8 25 | 32 | 3.5 
6 9 32 | 39 | 4.5 
8 12 38 | 47 | 4.5 





























11.5.2 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 
通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管见 图 11-38， 其 尺寸 见 
表 11-38, 
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图 11-38 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 
a) KARE b) 纤维 编织 胶管 с) 纤维 缠绕 胶管 
表 11-38 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 的 尺寸 
( HC/T 2184—2008) (単位 mm) 
胶 层 厚度 = 





内 衬 层 AB s 








12.5 1.5 1.5 











20 2.0 1.5 














32 2.75 1. 5 

















76 3.0 2.0 














100 
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11.5.3 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 

压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管见 图 11-39， 其 公称 
内 径 和 公差 见 表 11-39， 内 衬 层 和 外 次 层 的 最 小 厚度 见 
表 11-40, 








图 11-39 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 
表 11-39 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 
公称 内 径 和 公差 (GB/T 1186—2007) 





















































(单位 : mm) 

公称 内 径 2 公称 内 径 2 
5 +0. 5 25 +1.25 
6.3 +0.75 31.5 +1.25 
8 +0.75 40 (38) +1.5 
10 +0.75 50 +1.5 
12.5 +0.75 63 +1.5 
16 +0.75 80 (76) +2. 0 
20 (19) +0.75 100 (102) +2.0 














注 : 括号 中 的 数字 是 供 选择 的 。 
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表 11-40 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 内 衬 层 和 
外 覆 层 的 最 小 厚度 (GB/T 1186—2007) 


























(单位 : mm ) 
型 号 1 2 3 4 5 6 7 
内 衬 层 /mm 1.0|1.0[1.0|[1.5|1.5|2.0| 2.0 
УРЕ й/ ют 15|1.5|1.5 2.0|2.0 |2.5 | 2.5 





11.5.4 家 用 煤气 胶管 
家 用 煤气 胶管 见 图 11-40， 其 尺寸 见 表 11-41。 





81140 家 用 煤气 胶管 
表 11-41 家 用 煤气 胶管 的 尺寸 


























1) 单 层 :黑色 ,表面 光滑 

| 2) 双 层 (内 胶 层 ,外 胶 层 ) :其 外 胶 层 为 橘 黄色 ,并 
hom |, 带 有 与 轴线 平行 的 四 村 
产品 3) 三 层 (内 胶 层 .中 胶 层 外 胶 层 ) :其 外 胶 层 为 橘 
(HG| | 黄色 ,并 带 有 与 轴线 平行 的 目 模 花 
24801 ар 。 | 气体 透 | 适用 温度 /| 气 密 试验 | 耐 讨 试 只 
Е 壁 厚 

内 径 过 量 xi: 
TIN hs /mm Иба) 樹脂 | 橡胶 压力 /MPa 

9 3 <5 -10-|-10- 

13 |3.3 <7 70 90 л e 
































(28) 
公称 内 径 
8 10 に 度 ノ 5-30 
市 场 /mm шаа, 
产品 | 每 米 约 重 
ү 0.14 | 0.20 色泽 深蓝 色 
8 





11.5.5 ”打气 胶管 
打气 胶管 见 图 11-41 ,其 尺寸 见 表 11-42。 





图 11-41 ”打气 胶管 


表 11-42 打气 胶管 的 尺寸 




















公称 内 径 /mm 5 6 8 
每 米 约 量 /kg 0.147 0.166 0.210 
编织 层 数 1 
长 度 /m 30 





注 :工作 压力 为 1.2MPa, 爆 破 压 力 为 4. 8МРа, 
11.5.6 蒸汽 橡胶 软 管 

蒸汽 橡胶 软 管 见 图 11-42， 其 尺寸 见 表 11-43, 
11.5.7 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作 业 用 橡胶 软 管 

气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作业 用 橡胶 软 管 见 
图 11-43， 其 尺寸 见 表 11-44, 
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图 11-42 ”蒸汽 橡胶 软 管 
а) 钢丝 编织 蒸汽 橡胶 软 管 b) AARRE 


ж 11-43 ”蒸汽 橡胶 软 管 的 尺寸 























(单位 : mm) 

公称 内 径 偏差 公称 内 径 偏差 
12.5 +0.75 38 +1.50 
16 +0.75 40 +1.50 

19 +0.75 50 +1.50 

20 +0.75 51 +1.50 

25 +1.25 63 +1.50 
31.5 +1.25 80 +2. 00 














ЇЕ: 内 胶 层 厚度 不 应 小 于 2. 0mm， 外 胶 层 厚度 不 应 小 于 


1.5mm, 





图 11-43 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 


类 似 作 业 用 橡胶 软 管 
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#1144 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作 业 
用 橡胶 软 管 的 尺寸 (CB/T 2550—2007) 






































(单位 : mm) 
公称 内 径 偏差 同心 度 误 差 < 
4 +0.55 1 
5 +0.55 1 
6.3 +0.55 1 
8 +0.65 1.25 
10 +0.65 1:25 
12.5 +0.7 1.25 
16 +0.7 1. 25 
20 +0.75 1.5 
25 +0.75 1.5 
32 + 0.1 1.5 
40 + 1.25 1. 5 
50 +1.25 1.5 








11.5.8 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 
农业 喷雾 用 橡胶 软 管 见 图 11-44 ,其 尺寸 见 表 11-45, 





1144 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 
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Ж 11-45 ”农业 喷雾 用 橡胶 软 管 的 尺寸 
(単位 :mm ) 
公称 内 径 偏差 公称 内 径 偏差 
6.3 +0.75 16 +0.75 
8 +0.75 20 +0.75 
10 +0.75 25 + 1.25 
12.5 +0.75 














11.5.9 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 

耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 见 图 11-45 ,其 类 型 见 表 11-46, A 
型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 见 表 11-47,B 型 和 C 型 耐 稀 
酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 见 表 11-48. 





E 11-45 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 
表 11-46 耐 稀 酸 碱 橡 胶 软 管 的 类 型 
(HG/T 2183—1991) 











使 用 压力 
型 号 ж 构 用 ж 
/(N/mm’) 
A | 有 增强 层 输送 酸 碱 液 体 | 0.3 .0.5 .0.7 
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(Ж) 
压 
型 号 结 №) 用 途 人 
/( N/mm* ) 
в | 有 增强 层 和 钢丝 螺旋 线 | 吸引 酸 碱 液体 负 压 
fi Е 
C 吸 酸 碱 液 体 
排 吸 酸 碱 液 f 0.3.0.5.0.7 
Ж 11-47 A 型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 
( HGC/T 2183—1991) (单位 :mm) 
A 型 REEE = 
公称 内 径 1 X 内 胶 层 外 胶 层 
12. 5 
16 
+0.75 
20 ググ 1.2 
22 
25 
+1.25 
31.5 
40 
2.5 
45 
+1.5 1.5 
50 
63 
2.8 
80 +2.0 
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ж 11-48 В 型 和 C 型 耐 稀 酸 碱 橡 胶 软 管 的 尺寸 
(HG/T 2183—1991) (单位 :mm) 









































B 型 及 C 型 B 型 及 C 型 
公称 内 径 Н ж 公称 内 径 н ж 
31.5 + 1.25 50 
+1.5 
40 63 
+1.5 
45 80 +2.0 














11.5.10 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 
钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管见 图 11-46, 其 尺寸 见 
表 11-49。 


Bo 





El 11-46 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 
а) 钢丝 编织 液压 胶管 2W bp) 钢丝 缠绕 液压 胶管 4S 
c) 钢丝 缠 编 液 压 胶 管 2S x1W 
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表 11-49 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 的 尺寸 
( GB/T 3683.1 一 2006 ) (単位 :mm ) 


















































所 有 类 别 1ST/R1A 型 1SN/R1 AT 型 
公称 р? 增强 层 软 管 软 管 | ЛЕЕ 
内 径 外 径 外 径 外 径 厚度 

最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 

5 |4.6 5.4 8.9 |10.1|11.9|13.5|12.5| 0.8 | 1.5 
6.3 |6.2 7.0 10.6 11.7 15.11 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 
8 |7.7 |8.5 12.1 13.3 16.7| 18.3 15.7 | 0.8 | 1.5 
10 |9.3 10.1 14.5 15.7 19.0 20.6 | 18.1 | 0.8 | 1.5 
12.5 12.3 13.5 17.5 19.1 22.0 23.8 21.5 | 0.8 | 1.5 
16 |15.5|16.7 20.6 22.2 25.4 27.0 24.7 | 0.8 | 1.5 
19 |18.6 19.8 24.6 26.2 29.4 31.0 | 28.6 | 0.8 | 1.5 
25 |25.0|26.4 32.5 34.1|36.9| 39.3 | 36.6 | 0.8 | 1.5 
31.5 [31.4 33.0|39.3|41.7|44.4| 47.6 | 44.8 | 1.0 | 2.0 
38 37.7|39.3|45.6 48.0|50.8| 54.0 | 52.1 | 1.5 | 2.5 
51 |50.4|52.0 58.7 61.9|65.1| 68.3 | 65.9 | 1.5 | 2.5 
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2ST/R2A 型 


(Ж) 


2SN/R2AT 型 















































公称 增强 层 软 管 软 管 УР ЈА 

> 外 径 外 径 外 径 厚度 
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 
5 | 10.6 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 
6.3 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 
8 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 
10 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 0.8 | 1.5 
12.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.1 | 0.8 | 1.5 
16 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 26.3 | 0.8 | 1.5 
19 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.6 | 30.2 | 0.8 | 1.5 
25 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 1.0 | 2.0 
31.5 | 43.2 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 1.0 | 2.0 
38 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 56.0 | 1.3 | 2.5 
51 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 | 68.5 | 1.3 | 2.5 
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11.5.11 液化 石油 气 (LPC ) 用 橡胶 软 管 
液化 石油 气 (LPG ) 用 橡胶 软 管见 图 11-47, 其 尺寸 见 
表 11-50。 





图 1147 液化 石油 気 (LPC ) 用 橡胶 软 管 
Ж 11-50 液化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 管 
的 尺 寸 (CB/T 10546 一 2003 ) 






































(単位 :mm ) 
内 径 尺 寸 偏 2 内 径 尺 寸 偏 2 
8.0 40.0 
10.0 50.0 +1.50 
12.5 +0.75 63.0 
16.0 80.0 
20.0 100. 0 
+2. 00 
25.0 160.0 
+ 1.25 
31.5 200.0 














жож 电动 工具 


12.1 常用 电动 工具 


12.1.1 电钻 
电钻 见 图 12-1 ,其 技术 参数 见 表 12-1。 


= 





Ё 124 电钻 
12.1.2 电动 冲击 扳手 
电动 冲击 扳手 见 图 12-2 ,其 技术 参数 见 表 12-2, 


@ = 


| 


图 12-2 电动 冲击 扳手 


表 12-1 电钻 的 技术 参数 (GBZT 5580—2007) 





















































电钻 规格 斥 寸 /mm 4 6 8 10 
类 型 A | C | A | B C | А | В С А В 

額 定 答 出 功 率 /W > 80 | 90 1120 | 160 |120 | 160 | 200 | 140 | 180 | 230 

ПЕЕ НИМ. т> 0. 35 |0. 50 |0. 85 |1. 2011. 001. 60 |2. 20| 1. 50 | 2. 20 | 3. 00 

НИЙЛЖ оа 13 16 19 23 32 
类 型 C A B A B A 

额定 输出 功率 /W 宕 200 | 230 | 320 | 320 400 500 

ПЕ ШМ ш> 2.50 | 4.00 | 6.00 | 7. 00 9. 00 12. 00 | 16.00 | 32. 00 


























注 : 电 销 规 格 尺 寸 指 电钻 钻 削 抗 拉 强 度 为 390N/mm2 钢材 时 所 人 允许 使 用 的 最 大 销 头 直径 。 


S66 
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表 12-2 电动 冲击 扳手 的 技术 参数 
( GB/T 22677 一 2008 ) 























规格 | 适用 踊 纹 范围 力矩 范围 方 共 公 称 尽 寸 | 边 心 距 

/mm /N・m /mm /mm 
8 M6 ~ MS 4-15 10х10 =26 
12 M10 ~ M12 15 -60 12.5 х12.5 <36 
16 M14 ~ M16 50 ~ 150 үер 12 5 <45 
20 M18 ~ M20 120 ~ 220 20 x20 <50 
24 M22 ~ M24 220 ~ 400 20 x20 <50 
30 M27 ~ M30 380 ~ 800 20 x20 <56 
42 M36 ~ M42 750 ~ 2000 25 x25 <66 


12.1.3 电动 刀 锯 
电动 刀 锯 见 图 12-3 ,其 技术 参 














ёл 





数 见 表 12-3 ° 















— == テト = 
Че 
图 12-3 电动 刀 锯 
#123 电动 刀 锯 的 技术 参数 (CBZT 22678 一 2008 ) 
规格 尺寸 | 额定 输出 功率 ЗОН 空 载 往复 次 数 
/mm ТАЛ /N・m /( 次 /min ) 
= 三 430 >2.3 三 2400 
28 > 570 テ 2.6 テ 2700 


30 
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12.1.4 电动 螺丝 刀 
电动 螺丝 刀 见 图 12-4 ,其 技术 参数 见 表 12-4, 





图 124 电动 螺丝 刀 
表 12-4 电动 螺丝 刀 的 技术 参数 (GB/T 22679 一 2008 ) 





规格 尺寸 | | ”适用 范围 。 ”| 额定 输出 功率 | 拧紧 力矩 
/mm /mm /W /ZN・m 
机 螺钉 M4 ~ М6 Sida 
M6 木 螺钉 三 4 三 85 б 
自 攻 螺钉 ST3.9 ~ ST4.8 : 











ЇЕ: 木 螺 钉 和 4mm 是 指 在 拧 和 人 一般 木 材 中 的 木 螺 钉 规格 。 
12.1.5 BEF HR Z JJ 
自 攻 螺丝 刀 见 图 12-5 ,其 技术 参数 见 表 12-5 。 








125 AKRAJ 
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Ж12-5 自 攻 螺丝 刀 的 技术 参数 (JBZT 5343—1999) 
规格 尺寸 适用 的 自 攻 输出 功率 负载 转速 
/mm 螺钉 范围 /W /(r/min ) 
5 ST3 ~ ST5 三 140 =1600 
6 ST4 ~ ST6 三 200 =1500 
12.1.6 #97 





НУ 97.71 71 | 12-6 ,其 技术 参数 见 表 12-6, 





E 12-6 FB 55JJ 
表 12-6 电 剪 刀 的 技术 参数 (CBZT 22681 一 2008 ) 














规格 尺寸 额定 输出 功率 刀 杆 额定 往复 次 数 
/mm ТАЛ /( 次 /min ) 
1.6 2120 22000 
2 三 140 三 1100 
225 2180 2800 
3.2 2250 2650 
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(28) 
规格 尺寸 额定 输出 功率 刀 杆 额定 往复 次 数 
/mm /W /( 次 /min ) 
4.5 テ 540 テ 400 





注 :1. 电 剪刀 规格 斥 才 是 指 电 剪 刀 剪 切 抗 拉 强 度 为 
390N/mm 热 轧 钢板 的 最 大 厚度 。 
2. 额定 输出 功率 是 指 电动 机 的 输出 功率 。 
12.1.7 NIES 
IUJ E B JI ILR 12-7 ,其 技术 参数 见 表 12-7。 








園 12-7 Жи Л 
表 12-7” 双 丸 电 剪刀 的 技术 参数 (JB/[T 6208—1999) 
规格 尺寸 | 最 大 剪 切 厚度 | 额定 输出 功率 | 额定 往复 次 数 
/mm /mm AW /( 次 /min ) 
1.5 1.5 三 130 三 1850 
2 2 三 180 =150 

















注 :1. 最 大 剪 切 厚度 是 指 双 刃 前 前 切 抗 拉 强 度 为 390N/mm? 
的 金属 板材 (相当 于 GB/T 700 中 Q235 АМ) ж 
大 厚度 。 
2. 额定 输出 功率 是 指 电机 额定 输出 功率 。 
12.1.8 RAH 
电 圆 锯 见 图 12-8 ,其 技术 参数 见 表 12-8, 
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图 12-8 EAH 
表 12-8 电 圆 饥 的 技术 参数 (CBZT 22761 一 2008 ) 





























规格 尺寸 | 额定 输出 功率 | 额定 转 矩 | 最 大 锯 割 深度 | 最 大 调节 

/mm /W /N・m /mm 角度 /(?) 
160 x 30 2550 21.70 2255 245 
180 х 30 2600 21.90 三 60 >45 
200 x 30 三 700 三 2.30 >65 >45 
235 x 30 2850 三 3. 00 三 84 >45 
270 x 30 三 1000 三 4. 20 三 98 245 

注 : 表 中 规格 尺寸 指 可 使 用 的 最 大 饮片 外 径 x 孔径 。 

12.1.9 J 


电 刨 见 图 12-9 ,其 技术 参数 见 表 12-9, 





12-9 вај] 
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表 12-9 申 介 的 技 木 参 数 (JB/T 7843—1999) 























刨 削 宽度 | 側 削 深度 | 额定 输出 功率 额定 转 矩 
/mm /mm /W /N・m 
60 1 三 180 三 0. 16 
80 1 三 230 三 0. 22 
80 2 三 320 三 0. 30 
80 3 三 370 三 0. 35 
90 2 三 370 =0. 35 
90 3 =420 =0. 42 
100 2 三 420 三 0. 42 











12.1.10 电动 开门 机 
电动 开门 机 见 图 12-10 ,其 主要 技术 参数 见 表 12-10, 
其 基本 技术 参数 见 表 12-11。 





图 12-10 ”电动 开门 机 
表 12-10 电动 开门 机 的 主要 技术 参数 
(JG/T 3052—1998) 
项 目 数值 





相 数 交流 単 相 220 V 交流 三 相 380V 











电动 机 功率 /W 120 ,180 ,250 ,370 370,550,750 
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项 目 


表 12-11 


(JC/T 3052—1998) 
数值 


电动 开门 机 的 基本 技术 参数 





电动 机 功率 /W 


250 


370 


550 750 





电动 开 


输出 功率 /W 





» 100 








» 148 


テ 220 | >300 











门 机 





输出 转速 
/ (r/min) 





40 ~ 100 


12.2 工程 用 电动 工具 


12. 2. 1 


冲击 电钻 


冲击 电 销 见 图 12-11 ,其 技术 参数 见 表 12-12。 


表 12-12 
规格 尺寸 


/mm 





图 12-11 


AW 


额定 输出 功率 


冲击 电钻 
冲击 电钻 的 技术 参数 (GBAT 22676 一 2008 ) 


ЗЭВ РОН 
/N・m 


额定 冲击 次 数 
/( 次 /min ) 





10 


三 220 


2246400 





13 


2280 











243200 
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(%) 

规格 尺寸 | 额定 输出 功率 | MERE | 额定 冲击 次 数 
/mm /W /N・m /( 次 /min ) 
16 三 330 222.1 241600 
20 2430 22.8 2238400 











1. 冲击 电钻 规格 尺寸 指 加 工 砖 石 ` 轻 质 混凝土 等 材料 时 
的 最 大 钻 孔 直径 (mm ) 。 
2. 对 双 速 冲击 电钻 表 中 的 基本 参数 系 指 高 速 档 时 的 参 
数 ,对 电子 调 速 冲击 电钻 是 以 电子 装置 调节 到 给 定 转 
速 最 高 值 时 的 参数 。 
12.2.2 HFE 
电 锤 见 图 12-12 ,其 技术 参数 见 表 12-13 。 











图 12-12 ШМ 
Ж 12-13 电 锤 的 技术 参数 (GB/T 7443—2007) 


电 锤 规格 尺寸 /mm 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 38 | 50 





М) (ст? Иті 
ИЕТ 


= 


注 : 申 価 規 格 尽 寸 指 在 C30 号 混凝土 ( 抗 压强 度 为 30 ~ 35 N/ 
mm?  ) 上 作业 时 的 最 大 外 孔 直 径 (mm ) 。 
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12.2.3 В 
E ВЭ ( 12-13) 主要 用 于 混凝土 砖 石 建筑 结构 打 
孔 。 电 锤 销 钻头 见 图 12-14, 其 尺寸 见 表 12-14, 





Ё 12-13 НӨ 























園 12-14 FB 73. 








L— K 1-5 4-8 É £ 
а АЕ А BL € 
Ж 12-14 电 锤 钻 钻 头 的 尺寸 
(単位 :mm ) 
/ 





短 系 列 长 系列 加 长 系列 | 超 长 系列 





00 110 150 

















l 





28:22) 长 系列 加 长 系列 | 超 长 系列 





8 00 
10 110 





12 150 


250 





16 110 


150 








一 一 一 一 一 一 300 
24 150 400 











250 


200 400 550 





300 


50 


12.2.4 石材 切割 机 
石材 切割 机 见 图 12-15 ,其 技术 参数 见 表 12-15, 














1006 





图 12-15 石材 切割 机 


Ж 12-15 石材 切割 机 的 技术 参数 
(GB/T 22664 一 2008 ) 




















切割 锯 片 尺寸 | 额定 输 | 最 大 切 

h Р ШЕ ТОН o 
规格 (Ме x 内 径 ) | 出 功率 Л 割 深度 

・m 

/mm /W /mm 
110C 110 x 20 三 200 三 0.3 三 20 
110 110 x 20 2450 三 0. 5 三 30 
125 125 x 20 三 450 テ 0.7 三 40 
150 150 x 20 >550 三 1.0 三 90 
180 185 x 25 =550 三 1.0 三 00 
200 200 х 25 22650 三 2.0 三 70 














12.2.5 蛙 式 夯实 机 
蛙 式 夯实 机 见 图 12-16 ,其 技术 参数 见 表 12-16。 
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E 12-16 蛙 式 夯实 机 
表 12-16 蛙 式 夯实 机 的 技术 参数 (JG/T 27 一 1999 ) 





























参数 HW20 HW60 
夯 击 能 量 /J 200 600 
夯 头 抬 高 /mm 100 ~ 170 200 ~ 260 
前 进 速度 /( m/min) 6~8 8~13 
夯 击 次 数 /( 次 /min) 140 ~ 142 140 ~ 150 
电动 机 型 号 10,-21-4 10,-32-4 
功率 /kW 1.1 3 
Н (т/і) 1420 1430 
夯 板 尺寸 /mm 500 x 120 650 x 120 
重量 /kg 130 280 


12.2.6 81518 8 





电动 的 固 锁 见 图 12-17， 其 技术 参 





数 见 表 12-17, 
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图 12-17 851 8 


Ж 12-17 в 4581 2243 
(TB/T 1347 一 2004 ) 


























项 H = 数 
激 振 力 /N テ 2940 
激 振 频 率 /Hz 47.3 
电源 AC 380V 50Hz 
额定 功率 /kW э0.4 
工作 方式 连续 (S1 工作 制 ) 
绝缘 等 级 B 
整 机 重量 /kg <24 





12.2.7 路 面 铣 刨 机 
路 面 铣 人 刨 机 见 图 12-18 ,其 技术 参数 见 表 12-18 。 


1009 






， 一 人 
Ө a 
图 12-18 аА, 
Ж 12-18 路面 銃 介 机 的 技 木 参 数 (JC/T 5074—1995) 




















АІ 
项 目 系列 
ш 中 宽 型 ГЕТ 
1900, 2100, 
250, 320, 
PEZ 8 лои |400, 500, 630, | 1000. (1200), 2400, 2700, 
1300,1500,1700 | 3000, 3400, 
800 
3800 
工作 时 速度 
行 Шахах 0 ~50 


п} | / (m/min) 

за. 0-30 

B X Ë DZ 7) テ 10% 
ЇЕ : 一 般 不 米 用 括 号 内 尽 寸 。 

12.3 电动 磨 光 抛光 机 


12.3.1 超声 抛光 机 











Ч 
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超声 抛光 机 见 图 12-19 ,其 技术 参数 见 表 12-19, 





图 12-19 超声 抛光 机 
表 12-19 超声 抛光 机 的 技术 参数 (JB/T 10142 一 2012 ) 


超声 电功率 了 /VW 10 ,20 ,30 ,50 ,100 
超声 电源 工作 频率 /kHz 20 ~40 

@ 超声 电功率 为 超声 电源 的 额定 输出 功率 。 
12.3.2 陶瓷 资质 砖 抛光 机 

陶瓷 瓷 质 巷 抛光 机 见 图 12-20, 其 技术 参数 见 表 
12-20 。 
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R 12-20 ”陶瓷 资质 砖 抛光 机 的 技术 参数 
(JC/T 970. 1 一 2005 ) 















































项 目 参 数 
最 大 工作 宽度 /mm |450 1650 1800 11000 |1200 |1500 | 1800 
最 小 工作 宽度 /mm |300 1400 1500 | 600 | 800 |1000 | 1200 

本 ЖЭ 234567.8 
磨 头 数量 /个 

ЖИЙ | 6 .9 .12 、14 .16 、18 ‚20 、22 、24 、26 、28 
精 抛 磨 头 的 行程 /mm テ 110 
粗 抛 磨 头 的 行程 /mm >50 
АА #8 шт 
Ё шош > 工作 宽度 +100 x2 
最 大 宽度 /mm 

工 

最大 加工 盗 原 破 厚 度 50 s: 
/mm 





Q ， 磨 头 磨 具 横 向 覆盖 最 大 宽度 指 磨 头 作 横 向 摆动 时 磨 具 
可 磨 前 覆盖 的 最 大 横向 宽度 。 
12.3.3 地板 磨 光 机 
地 板 磨 光 机 见 图 12-21 ,其 主要 技术 参数 见 表 12-21, 





图 12-21 地板 磨 光 机 


地 板 磨 光 机 的 主要 技术 参数 (JGZT 5068—1995) 






























































表 12-21 
项 H 三 相 单 相 
滚 简 宽度 /mm 200 | (250) | 300 | 350 | 200 | (250) | 300 | 350 
电动 机 功率 /kW <1.5 <2.2 <3 |<1.5 -2.2 <3 
深 筒 袋 速度 /m/s 三 18 
吸尘器 风速 (m/s) 三 26 
п №. А = 
AIEE 铝 合金 外 党 <55 |( <76)| <86 | <92 | <55 |( <76)| <86 | «92 
/kg 
铸铁 外 党 <65 |( <86)| «96 | «108| «65 |( <86)| «96 | «108 
外形 尽 寸 1000 x 450 1150 x 500 1000 х 450 1150 х 500 
(K хх )/ших x 1000 x 1000 x 1000 x 1000 


注 : 一 般 不 采用 括号 内 的 尺寸 。 
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12.3.4 角 向 磨 光 机 
角 向 磨 光 机 见 图 12-22 ,其 技术 参数 见 表 12-22, 





图 12-22” 角 向 磨 光 机 
表 12-22 角 向 磨 光 机 的 技术 参数 (CB/T 7442—2007) 









































规格 SA ЕЕ 
TEHE 额定 输出 功率 АЕ 
17 10 ЖЫ 
类 型 /W /N ・m 
(外 径 x 内径 )/mm А 
А 三 200 三 0. 30 
100 х 16 
B 三 250 三 0. 38 
A 三 250 三 0. 38 
115 x22 
B 三 320 三 0. 50 
A 三 320 三 0. 50 
125 x 22 
B 三 400 三 0. 03 
150 x22 人 三 900 三 0. 80 
C 三 710 21.25 
180 x22 А » 1000 三 2. 00 
B =1250 =2. 50 
PNP A 三 1000 三 2. 80 
x 
B =1250 =3. 55 











1014 


12.3.5 电动 湿式 磨 光 机 
电动 湿式 磨 光 机 见 图 12-23 ,其 技术 参数 见 表 12-23 。 





图 12-23 电动 湿式 磨 光 机 
Ж 12-23 电动 湿式 磨 光 机 的 技术 参数 


(JB/T 5333—1999) 
































規格 ЗОВ |, 最 高 空 载 转速 /(r/min) 
， | 额定 转 矩 2 
юэ || 出 功率 | 
7 类 型 | jw | о | 陶瓷 结 合剂 | 树脂 结合 剂 
mm 
A 三 200 三 0. 4 -17150 -8350 
80 
B =250 三 1.1 <7150 < 8350 
A 三 340 三 1 -5700 -06600 
100 
B 三 900 э2.4 -5700 -06600 
А 2450 21.5 -4500 -5300 
125 
B 三 900 三 2. 5 =< 4500 =< 5300 
A >850 25.2 =< 3800 =< 4400 
150 
B » 1000 三 0. 1 =< 3800 =< 4400 

















12.3.6 地 面 抹 光 机 
地 面 抹 光 机 见 图 12-24 ,其 技术 参数 见 表 12-24。 
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1224 地面 抹 光 机 


表 12-24 地面 抹 光 机 的 技 木 参 数 
(JG/T 5069—1995) 


項目 参 数 





300 ,400 ,500 ,600 ,700 , 


抹 头 叶片 直径 或 抹 盘 直径 /mm 800 ,900 ,1000 





12.3.7 平板 砂 光 机 
平板 砂 光 机 见 图 12-25 ,其 技术 参数 见 表 12225。 





12-25 平板 砂 光 机 
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表 12-25 平板 砂 光 机 的 技术 参数 
(GB/T 22675 一 2008 ) 
































规格 尺寸 最 小 额定 输入 功率 空 载 摆动 次 数 
/mm /W /( 次 /min ) 
90 100 テ 10000 
100 100 テ 10000 
125 120 = 10000 
140 140 = 10000 
150 160 = 10000 
180 180 = 10000 
200 200 = 10000 
250 250 = 10000 
300 300 = 10000 
350 350 三 10000 








12.3.8 ”轻型 台式 砂轮 机 
轻型 台式 砂轮 机 见 图 12-26, 其 技术 参数 见 表 12-26. 





@ 12-26 轻型 台式 砂轮 机 
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Ж 12-26 ”轻型 台式 砂轮 机 的 技术 参数 
( JB/T 4143—1999) 
最 大 砂轮 直径 /mm| 100 125 150 | 175 | 200 | 250 
砂轮 厚度 /mm 16 16 16 20 | 20 | 25 
额定 输出 功率 /W| 90 120 | 150 | 180 | 250 | 400 
ъайн 3000 
+ о 150,175 ,200 ,250 
使 用 电动 机 种 类 单 相 感 应 电动 机 三 相 感应 电动 机 
额定 电压 /V 220 380 
额定 频率 /Hz 50 50 








12.3.9 直 向 砂轮 机 

直 向 砂轮 机 见 图 12-27。 单 相 串 励 和 三 相 中 频 砂 轮 
机 的 技术 参数 见 表 12-27 ,三 相 工 频 砂 轮机 的 技术 参数 见 
表 12-28 。 








な 


園 12-27 直 向 砂轮 机 
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表 12-27 单 相 串 励 和 三 相 中 频 砂 轮机 的 技术 参数 
( JB/T 4143 一 1999 ) 
额定 输 | 。 | 许 用 砂轮 安 
规格 尺寸 额定 转 和 矩 | 空 载 转速 2 
出 功率 Е: 
/mm /N・m |/(r/min) 
/W / (m/s) 
A| 三 200 三 0. 36 
の 80 x 20 x 20 =< 11900 
B| 三 280 三 0. 40 
A| 2300 三 0. 50 
ф100 x20 x 20 =9500 
В | 2350 三 0. 60 
А | 三 380 三 0. 80 
ф125 x20 x 20 =. 7600 =50 
B| >500 三 1. 10 
А | 2520 21.35 
0150 x20 х 32 «6300 
В | 2750 三 2. 00 
A| 2800 三 2. 40 
0175 x20 x 32 < 5400 
В | 三 1000 23.15 
Ж 12-28 三 相 工 频 砂 轮机 的 技术 参数 
( JB/T 4143—1999) 
额定 输 | __ 许 用 砂轮 安 
规格 尺寸 额定 转 矩 | 空 载 转速 Ч 
/mm /N・m |/(r/min) 
AW /(m/s) 
A| =250 三 0. 85 
$125 x20 x20 <3000 >35 
В | 2350 21.20 
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(2) 
NIE Wa 7-7 Трруррарчс 
规格 尺寸 额定 转 和 矩 | 空 载 转速 
出 功率 | 全 线 速度 
/mm /N・m |/(r/min) 
ГА /( m/s ) 
А| >350 三 1.20 
4150 x20 x 32 
B 
=500 三 1.70 <3000 三 35 
A 
4175 x20 x 32 
В | 2750 22.40 








12.3.10 电动 套 丝 机 
电动 套 丝 机 见 图 12-28 ， 其 技术 参数 见 表 12-29, 











图 12-28 电动 套 丝 机 
12.3.11 钢筋 切断 机 
钢筋 切断 机 见 图 12-29， 其 技术 参数 见 表 12-30, 
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表 12-29 电动 套 丝 机 的 基本 参数 (JB/T 5334—1999) 





























规格 尺寸 了 | 套 制 圆锥 外 螺纹 范围 | 电动 机 额 | 主轴 额定 转速 
/mm (尺寸 代号 ) /in | 定 功 率 /W| / (r/min) 
50 С ~ G2 三 600 » 16 
80 С ~ СЗ 2750 テ 10 
100 C ~ 64 テ 750 テ 8 
150 G21⁄ ~ G4 >750 =5 
① 规格 尺寸 指 能 套 f 





出 的 符合 GB/T 3091 规定 的 水 、 煤 气 
管 的 最 大 公称 口径 。 





12-29 钢筋 切断 机 
表 12-30 钢筋 切断 机 的 技术 参数 
(JC/T 5085—1996) 



































項 目 参 数 
钢筋 公称 直径 /mm 12 (20 125 |32 14050 | 65 
钢筋 抗 拉 强度 / (М/шш ) < 450 (600) 
液压 传动 切断 一 根 (或 一 束 ) 2|3|5| 12 15 
钢筋 所 需 的 时 间 /s= 
机 械 传 动 刀 片 每 分 钟 往复 运动 次 数 32 20 
/ (次 /min) > 
两 刀 丸 间 开 口 度 /mm 三 15 |23 |28 |37 |45 (57| 72 
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12.3.12 钢筋 弯曲 机 


钢筋 弯曲 机 见 图 12-30， 其 技术 参数 见 表 12-31。 





图 12-30 钢筋 弯曲 机 
ж 12-31 钢筋 弯曲 机 的 技术 参数 (JGZT 5081—1996) 
































项 目 参 数 
钢筋 公称 直径 /mm 12 | 20 | 25 | 32 |40 |50|65 
钢筋 抗 拉 强 度 台式 <450 
A(N/mm ) | 手持 式 <650 
机 械 传动 | 215 
弯曲 速度 一 - テ 9 >5| >2.5 
| 液压 传动 | =12 
/ (r/min) 








手持 式 =20 |=12 











整 机 重量 /kg | 手持 式 


12.3.13 ДЕЛ 
钥匙 铣 覃 机 见 图 12-31 ,其 技术 参数 见 表 12-32, 
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图 12-31 钥匙 铣 槽 机 
ж 12-32 ”钥匙 铣 槽 机 的 技术 参数 
( 0B/T 1071—1991) 


























项 А 参 数 
生 導 能力 /( 件 /h) 420 ~ 1320 
加 工 长 度 13 ~ 40 
加工 工 件 尽 寸 /mm 
最 大 加 工 宽度 8.6 
主轴 转速 (r/min) 4400 
主轴 装 刀 轴 颈 直径 /mm 16 
送料 滑板 行程 /mm 150 
总 功率 /kW 1. 54 


12.3.14 钥匙 压 印 机 





钥匙 压 印 机 见 图 12-32 ,其 技术 参数 见 表 12-33, 





图 12-32 钥匙 压 印 机 
表 12-33 钥匙 压 印 机 的 技术 参数 (QBZT 1070—2001) 
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参 数 
項 目 
YS-1026 | YS-1032 | Ү8-1035 
公称 力 /kN 980 1805 1420 
上 梁 最大 行程 /mm 60 60 60 
生 彦 能力 /( 件 /h) 6600 4200 5100 
ЎА ҮЙ ZS 
上 梁 下 平面 至 工作 台 面 pa ji 510 
最 大 距离 /mm 
ЖЕЕ. Н п 200 280 280 
总 功率 /kW 6. 05 8.1 8.1 


12.3.15 型 材 切 割 机 











型 材 切割 机 见 图 12-33 ,其 技术 参数 见 表 12-34 , 空 载 


转速 见 表 12-35 。 
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图 12-33 型 材 切 割 机 
表 12-34 型 材 切 割 机 的 技术 参数 
(JB/T 9608—1999) 




















规格 尺寸 | 额定 输出 功率 | ЗО ОН 最 大 切割 直径 
/mm /W > /N : m> /mm 
200 600 2.3 20 
250 700 3.0 25 
300 800 3.5 30 
350 900 4.2 35 
单 相 1100 5.5 50 
400 
三 相 2000 6.7 50 














注 :切割 机 的 最 大 切割 直径 是 指 抗 拉 强 度 为 390N/mm” 圆 钢 
的 直径 。 


Ж 12-35 切割 机 的 空 载 速 
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度 (JB/T 9608 一 1999 ) 


















































规格 尺寸 | 所 装 砂 轮 工 作 线 速度 | 切割 机 最 高 空 载 转 速 

/mm /(m/s) / (r/min) < 

60 5730 
200 70 6680 

80 7640 

60 4580 
250 70 5340 

80 6110 

60 3820 
300 70 4450 

80 5090 

60 3270 
350 70 3820 

80 4360 

60 2860 
400 70 3340 

80 3820 





12.3.16 电 钉 枪 





电 钉 枪 见 图 12-34 ,其 技术 参数 见 表 12-36, 





图 12-34 


电 钉 枪 
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R 12-36 电 钉 枪 的 技术 参数 
钉 长 4mm 额定 电压 效率 重量 
码 钉 ЇГ ТАЛ /( 介 ノ min ) /kg 
6-14 46 220 20 1.1 








12.3.17 电动 拉 锦 枪 
电动 拉 锦 枪 见 图 12-35 ， 其 技术 参数 如 表 12-37, 








图 12-35 в ЇЇ 
表 12-37 电动 拉 钾 枪 的 技术 参数 
на e Kh Bl £] | 额定 电压 | 额定 电流 | 输入 功率 | 最 大 拉力 
= Zrii /V /A /W /kN 
Р1М-5 $5 220 1.4 |280-350|7.5 -8.0 





12.3.18 电 喷 枪 
电 喷枪 见 图 12-36， 其 技术 参数 见 表 12-38 ， 常 用 喷 








嘴 的 规格 见 表 12-39, 
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В 12-36 电 喷 枪 
表 12-38 电 喷 枪 的 技术 参数 
型 号 01Р-50| О1Р-100 | О1Р-150 | О1Р-260| Q1P-320 
额定 流量 
шан 50 100 150 260 320 
/ (mL/min) 
Жї = Ea AN 
额定 最 大 输入 | 25 40 60 80 100 
功率 /W 
额定 电压 及 频率 220V 及 50Hz 
ЖЭЛ 
А > 10 
/( N/mm-^ ) 





Ж :流量 与 功率 并 非 对 应 关系 。 
表 12-39 常用 喷嘴 的 规格 























ni 
ER て 液体 种 类 使用 対象 
1 106 涂料 . 墙 粉 经 拉毛 的 墙 面 
圆 形 | 0.8 清 漆 各 种 机 械 及 房屋 的 喷涂 
喷嘴 жи, жа 2 
287: Б k q ЕЮ J; RA, RAEG, А 











场 布景 等 
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(28) 

ЛІ 
形式 шин 液体 种 类 使用 対象 
同形 |, | 疫苗、 药水 、 香 | 养殖 场 免疫 ,卫生 防疫 消 
喷嘴 “| 水 毒 除 害 

冲洗 丝 . 棉 . 毛 . 针 织物 上 
直 喷 中 水 药水 .香水 | 的 油污 及 难以 清扫 角落 的 

| 冲刷 

0.5~ 

这 喷 中 | ，。 | 油漆 ,涂料 房屋 内 屋顶 的 喷涂 .装饰 





12.3.19 热风 枪 
热风 枪 见 图 12-37 ,其 技术 参数 见 表 12-40。 





图 12-37 热风 枪 
12.3.20 HRI 
热 熔 胶 枪 见 图 12-38 ,其 技术 参数 见 表 12-41, 
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Ж 12-40 热风 枪 的 技术 参数 
输入 | 降温 
温度 空气 流量 重量 
FIJ га JH Ж 设置 注 
e /XC | 
/kW | /°С 
两 
CHCS00-2 | 300/500 240/450 |1.6| 一 |0.75 4 
设置 
CHC600-3 |50/400/600 |250/350/500 | 1.8 | 50 | 0.8 
设置 
УН НЕ 
CHC630DCE| 50—630 |150/300/500 | 2.0 | 50 10.9 温度 
可 调 
A 
Е 12-38 ЗАН 
表 12-41 热 熔 胶 枪 的 技术 参数 
胶水 流出 量 | 胶 条 长 度 重量 
型 号 
/ (g/min) /mm /kg 
PKP18E 20 200 0.35 
PKP30LE 30 200 0.37 
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12.3.21 打 蜡 机 
打 蜡 机 见 图 12-39 ,其 技术 参数 见 表 12-42, 





图 12-39 打 蜡 机 
Ж 12-42 打 蜡 机 的 技术 参数 


额定 电压 | 额定 频率 | 额定 电流 | 摆动 次 数 重量 
ТАЛ /Hz /A /( 次 /min ) /kg 


型 号 





QIL-150| 110/220 | 50/60 0.27 
4 500 1.4 




















QOL-150 12 — 4.17 
注 :1. Q1L-150 型 因 和 额定 电压 及 频率 不 同 而 有 两 种 产品 。 
2. QOL-150 型 采用 直流 电源 供电 ,也 可 直接 取 用 汽车 蓄 
电池 电源 。 
12.3.22 电动 管道 清理 机 
电动 管道 清理 机 见 图 12-40。 移 动 式 电动 管道 清理 
机 的 技术 参数 见 表 12-43 ,手持 式 电动 管道 清理 机 的 技术 
参数 见 表 12-44, 











图 12-40 电动 管道 清理 机 
R 12-43 移动 式 电 动 管道 清理 机 的 技术 参数 
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шы | WH | 清理 管道 | 电动 机 | 清理 最 高 转速 
/mm 长 度 /m 功率 /W / (r/min) 
Z-50 12.7 ~ 50 12 185 400 
72-500 50 ~ 250 16 750 400 
С0-75 20 ~ 100 30 180 400 
CQ-100 | 20 ~100 30 180 380 
CQ-200 | 38 ~200 50 180 700 
表 12-44 ”手持 式 电动 管道 清理 机 的 技术 参数 
тэглэ 
/mm /т /W / (r/min) | /kg 
QIGRES-19 -76| 19 ~ 76 8 300 0 ~ 500 (6.75 
01С-5С-10 ~ 50 | 12. 7 ~ 50 4 130 300 3 
CT-2 50 ~ 200 2 350 700 
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( 续 ) 


硫 管 直径 | 软 轴 长 度 | 额 定 功率 | 额定 转速 | 重量 
/(r/min)| /kg 








型 号 
Zi йй /W 
GT-15 50-2001 15 430 500 
2,4,6, 
431 500 | 14 


T15-841 50 ~ 200 
8,15 





3.3 











Т15-842 25 -75 


12.3.23 电动 坡 口 机 
电动 坡 口 机 见 图 12-41 ,其 技术 参数 见 表 12-45 。 











图 12-41 电动 坡 口 机 
表 12-45 电动 坡 口 机 的 技术 参数 
输入 功率 | 加 工 速度 | 加 工 材 料 | 重量 





a ORAR 
1 大 宽度 /mm /AW / (m/min) | 厚度 /mm | /kg 
<2. 4 4 -25 14 





J1P1-10 10 2 000 
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